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Unufculum  hoc, 
cjuod  fponte  ad  te 
properabat,  retine- 
re noluimus. -tAntom  Tierii 

• **  'V 

Ars  Vitraria  eft , hxc  te  fibi 
patronum  poftulabat,ac  no- 
minis tui  luce  clarefcere, 
* 3.;  imo,. 
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imo,  quod  novum  dedica-* 
tionis  genus  eft,  ab  amica 
indignatione  profe&um, 
nomen  tuum  vel  invito  te 
in  lucem  proferre  avebat. 
Cur  enim,  pro  Deum ! cur 
tamdiu  latitas  ? cur  non  nili 
paucifllmi  fciunt,  Te  in  ar- 
te Chymica  elle  coryphaz- 
um  ? Te  in  Anatomia  inve- 
nide,  qua:  hadtenus  nemo? 
Te  inconlervandis  ad  ven- 
turam omnem  polleri  tatem 
hominum  corporibus  vin- 
cere omnem  antiquorum 
induftriam,  & omnem  ja- 
ctantiam neotericorum?Te 
difle&os  animalium  ocu- 
los, 
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Jos,  poftquamaqueus,  cry- 
ftallinus,  ac  vitreus  humor 
omnis  omnino  expreflus 
eft,  fine  ulla  inflammatione 
fanare,  ac  vifum  reftituere? 
Te  in  Medicina  plurima  ef- 
ficere, qua:  quicunque  vi- 
derunt , affirmant  vix  hu- 
manis viribus  proflari  pof- 
fe  ? ut  taceam, quorum  me 
juflatua,  & data  fides  men- 
tionem facere  prohibent : 
propter  qua:  et  fi 

Serta  quidem,  laurofque  tibi  properamus 
amici , 

Munera  privati  funt  tamen  ifta  laris . 
Curarum  certe  pretium  tibi  vile  tuarum 
eft , 

Si  te  nil  aliud  quam  labor  ipfe  juvat. 
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Si  fama»  tubis,  lituifque  in- 
ftrudfce  ante  fores  tuas  excu- 
banti per  te  vis  infertur,  & 
os  quafi  appofitamanu  ob- 
ftruitur,  cur  nos  amici  dif- 
fimulamus  diutius  ? cur  non 
in  lucem  protrahimus  vel 
invitum  ? tam  rara,  tam  no- 
va, tam  admirabilia  a te  vel 
•inventa  primum  , vel  dili- 
gentius,quam  antea  exculta 
latere  diutius  non  debent. 
Spernis  amicos  toties  ro- 
gantes? Surda  etiamaure  re- 
pellis utcumque  pro  impe- 
rio orantes?  en  vindidte  ge- 
nus invenimus : peragrabit 
hxctArs  vitraria  dodtilfimis 

do- 
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db&iflimi  Chriftopb'.  Meneti 
notis  illuftrata  omnem  late 
Europam*  Angliamadibir, 
vifuabit  Italiam,  peregri- 
nabitur per  Hifpaniam,lu- 
ftrabit  Galliam, omnes  obi- 
bit oras  partefq;  terrarum, 
deferetquaquaverfum,  8c 
ubique  cum  hac  juftiffima 
querela  differet  nomen 
tuum,  clamitans, indignum 
facinus ! latere  ea , quibus 
tanti  fumptus , tot  labores, 
tot  fudores  impenfi ; qua: 
tanto  ingenio  inventa, tanta 
diligentia  exculta*  tanta  in- 
duftria  quotidie  aufta  funt. 
Nefcio  quos  haec  oratio  in 
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exterorum  animis  motus  exci- 
tabit , ego  certe  eam  amica  in- 
dignatione declamito : non  ta- 
men tantam  tui  moverem  exfpe- 
diationem,  nifi  certus  forem,  te 
eam  cum  voles,  facile  fuperatu- 
rum.  Hanc,  inquis,  mihi  fpecie 
officiofae  dedicationis  liberta- 
tem quodammodo  eripis,  & ab 
otiofo  labore,  in  quo  conquief- 
co,  ad  laboriofum,a  quo  abhor- 
reo, feribendi  otium  traducere 
cupis?  ego  vero  ( dicam  libero, 
fed  dicam , erga  genus  huma- 
num animo  pio  ) non  tam  tui, 
quam  communis  boni  gratia, 
percupio.  Et  haec  eft  urgens  illa 
caufa,  cur  hoc  munufculum,  ut 
ad  te  iret,  fe  erumpere,  e mani- 
bus conabatur  : Tu  fufeipe  ami- 
co vultu  peccantem,  fi  quid  er- 
ret, admiratione , veneratione, 
& amore  tui. 
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LECTOR 

Benevole. 


ANtea  quam  pedem  proferas , tribus 
te  verbis  alloquar  necefieefi.  Ver - 
/ tonem  tibi  damus,  operis  non  ita  magni , 
fed  quam, fu d natura  difficilem, difficilio- 
rem reddidit  ipfa  materia  de  qua  agitur , 
difficultas  & ingens  terminorum,  ut  vo- 
cant, artificialium  copia.  Etenim  non  id 
mihi  tantum  egiffie  videtur  aut  bor  nofier , 
& qui  in  eundem  commentatus  efl  illu- 
flris  Merrettus,«f  intima  artis  vitraria 
fecreta  panderent , fed  ut  officinam  tibi 
vitrariam , cum  omni  fuo  apparatu  & 
artis  inftrumentis  ante  oculos  ponerent , 
quorum  nomina, ut  ab  artificibus  pro  cu- 
jufque  facultate  & ingenio  effici  a funt , 
ita  agre  admodum,  & non  nifi  cum  mul- 
to verborum  ambitu  in  alterius  cujufque 
lingua  con fortium  tranfeunt . Quare  cum 
in  boc  pracipitio  ver  faremur , nec  fatis 
nos  expediremus,  commodiffimum  vifum 
fuitytd  quod  verbo  uno  vel  ait  ero  explica- 
ri non  poterat , fubjeftu  tabulis  aeneis  re- 
prafentare^ad  quas  te  remittimus . In  re- 
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liquis  vertendis  ea  libertate  ufi  fumus , ut 
cjuicyuid  operis  ratio  exigere  videbatur , 
quam  td fieri  d nobis  commodiflime  pote- 
rat redderemus , fepofitis  qua  ter  quater- 
ve  repetita , nobis  fcribendi  laborem , tibi 
fafitdium  paritura  videbantur . Neque 
enim, ut  candide  tecum  agamus, ufque  a- 
deo  male  vel  de  indu/lria  tua , aut  feculi 
noftri  & hujus  libelli  genio  fievtimus,  ut 
qua  femel  bene  di  fi  a fiunt,  fapius  dicenda 
fuijfie  putemus ; qua  tn  re  fi  tua  nos  bene- 
volentia fiublevaverit , efi  quod  nobis 
gratulemur ; fin,  habemus  magni  inter - 
, pretis  Merretti  exemplum, quo  nos  tuea- 
mur , qui  ita  alterius  ejfie  voluit, ut  in  bis 
qua  Leporis  commodum  /pe  fiant  ,fuus 
ejfie  non  definat.Atque  utinam  tanti  viri 
labor  aliquanto  citius  ad  manus  nojhas 
pervenijfiet , atque  ille  nobis  ad  officinas 
aditus  patuijjet , quem  negotii  natura  exi- 
gue videbatur]  fallor,  an  alia  rerum  fa- 
eks  effiet  • Nunc  proprio  remigio  inter  res 
abfirujfimas  & peregrini  fiermonis  dia- 
le fios  velificantes  , id  praftitimus , quod 
praftariper  tenuitatem  nofiram  in  tanta 
fub fidiorum  inopia  potuit.  Vale. 
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LECTORI. 

H Ubium  nullum  efl: , quin 
inter  veros  artis  igniariae 
fru&us  vitrum  fit.  Utut 
enim  compofitum  & arte 
fa&um  fit ; quam  proximi  tamen  ac- 
cedit ad  omne  genus  mineralium , & 
eorum,  qua?  medio  inter  mineralia 
loco  habentur.  Igne  funditur  & in 
eo  permanet : quin  auri , metalli  pe(r- 
fe&i  & lucidi  inftar  igne  perficitur» 
purgatur  & nitefcit.  Manifefta  res 
eft,  ufumejufdem  in  vafis  potoriis, 
aliifque  homini  infervientibus  com- 
modis multo  magis  liberalem , ma- 
gifque  venuftum  & nobiliorem  efie, 
ufu  cujufcunque  alterius  metalli , ve! 
lapidis , ad  haec  talia  apti.  Etenim, 

pr*- 
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praeterquam  quod  vitrum  facile , exi- 
guo fumtu,  & nullibi  non  parari  po- 
teft;  tenerius,  nitidius  & fpeciofius 
eft,  quam  alia  qualifcunque  materia, 
quae  quidem  hodie  nota  fit.  Porro, 
ad  diftillatoriae  & Spagiricae  artis* 
ufus , & componenda  medicamenta, 
res  eft  ufque  adeo  utilis,  ne  dicam  ne- 
ceflaria , utquafi  impoflibile  fit,  fine 
vitri  adminiculo  quidquam  efficere: 
Hinc  enim  tot  vaforum  & inftrumen- 
torum  genera  fiunt,  qualia  funt,  Cu- 
curbita?, alembici , recipientes , peli- 
cani , retortae , ferpentinae , phiolae, 
vitra  quadrangula,  ampullae,  ova  phi- 
lofophica,  pilae,  & infiniti  generis  alia 
vafa , quae  ufus  quotidie  invenit , ad 
(imponendum  alexiteria  , arcana, 
quintas  effentias , (alia,  fulphur , vi- 
triolum,  mercurium,  tin&uras, Sepa- 
rationes elementorum,  omniaque  ne- 
gotia metallica , & illius  generis  plura 
alia;  praeter  aquas  fortes  & regias,  tam 
neceffarias  illis,  qui  aurum  ab  argento 
feparant , & rei  monetariae  a Princi-  , 
pibus praefedi  funt,  ut  aurum  & ar- 

• ; gen- 
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gentum  perpurgent , atque  ad  perfe- 
dionem  fuam  deducant.  Totcert& 
beneficia , quod  ad  ufus  humanos  at* 
tinet,  vitro  debentur,  ut  quafi  impof- 
fibile  videatur , fine  illius  ope  vitam 
tranfigere:indeque  haud  fecus  atque 
ex  omni  alia  re , maxima  Dei  provi. 
dentia  cognofcitur , quae  rei  tam  ho- 
mini utilis  & neceflariae  materiam , ex 
qua  vitra  fiunt , ubivis  terrarum  uf- 
queadeo  copiose  produxit,  ut  nul- 
libi non  parari  facillime  poffit.  Sed 
inter  magna  etiam  templorum  orna- 
menta vitrum  eft , quando  praeter 
multa  alia  tot  ex  vitro  feneftrae  fiunt, 
elegantibus  pi&uris  adornatae,  in  qui- 
bus metallici  colores  tot  modis  & tan- 
ta vivacitate  increfcunt , ut  totidem 
gemmae  orientales  videantur : & ia 
fornacerti  inditum,  tot  colorum,  tan- 
taequevenuftatis  & per feftionis capax 
vitrum  eft , ut  fimilis  ei  materia  inve- 
niri in  terris  non  pofle  videatur.  In- 
ventionem vitri  antiquiflimam  efle 
credimus,  cum  S.  Scriptura  Jobi  28. 
dicat : Non  adaquabitur  ei  aurum  vel 

vitrum 
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vitrum  &c.  evidenti  teftimonio  > in- 
ter antiquitatis  inventa  vitrum  efle;, 
dicente  S.  Hieronymo , inter  Abra- 
hami  pofteros,  & filium  Zanechi  Jo- 
bum  fuifTe , qui  per  Efavum  quinto 
loco  ab  Abrahamo  dercenderit.  Mul- 
ti volunt , & fortaffis  non  fine  ratio- 
ne, I Chy  micis  inventum  eflfe  vitrum,- 
qui  gemmas  aemulando  vitrum  repe- 
rerint;  non  multum  fortaffis  ai  vero 
abludente  fententia,  quando  modum 
imitandi  omnes  gemmas  libro" quin- 
to hujus  operis  evidenter  demonftro;. 
qua  eadem  ratione  videre  licet  mo- 
dum producendi  vitrum  ex  lapidibus, 
qui  per  fe  nunquam  liquefcerent,  nec 
in  vitrum  abirent.  Plinius  vult , ad 
Beli  fluminis  in  Syria  ripam  cafu  in- 
ventum ftiifle  vitrum , & mercatori- 
bus , qui  tempefiate  eo  delati , dum 
neceffitate  cogente  ibidem  morantur, 
& cibi  coquendi  gratia  focum  in  lit- 
tore  ftruunt,  ubi  ingens  copia  erat 
herbae , quam  plures  Cali  vocant,  & £ 
cujus  cineribus  Soda  pariter  & Roc - 
tbetta  conflant,  vitrum  fecerint;  igpis 

vio- 
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violentiS  unitis  (ale  & cineribus,  illius 
herbae , cum  arena  & lapidi  bus  ad  vi- 
trificandum  aptis  : id  quod  intelle- 
dui  humano  modum  monftravit  & 
rationem,  qua  non  vitrum  modo,  fed 
cryftalli  etiam , & cryftallina,  totque 
alia  venuftiffima  opera,  quae  vitro  de- 
bentur, fierent.  Fama  praeterea  tenet, 
inventam  Tiberio  imperante  ratio- 
nem, qui  vitrum  malleabile  fieret;  res 
poftea  formidabilis  vi(a  , & hodie 
prorfus  ignota.  Etenim,  fi  id  nunc  in- 
notefceret , ob  elegantiam  & incorru- 
ptibilitatem fuam  in  majore  quam  au- 
rum  argentumq;  pretio  vitrum  eflet, 
quando  non  rubiginem  aliquam  at- 
trahit, non  faporem,  non  odorem, nec 
qualitatem  ullam.  Aliud  etiam  prae- 
terea grande  commodum  homini  vi- 
trum adfert  fpeculorum  & perfpicil- 
lorumufu:  utut  enim  haeccryftallo 
oaturali,quam  montanam  dicunt;  illa 
vero  ex  aeris  & ftanni  partibus  mixtis, 
quam  chalybis  mifturara  vocant,  pa- 
rari poffint,  multo  tamen  utraque 
'Commodius*  nec  non  impensi  mino- 
re, 
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re,  & elegantia,  effe&uque  majore  ex 
vitro  parantur:  fpecula  pr^fertim,qu§ 
praeter  difficultatem  & fumtum  in 
conftruendo , vivas  imagines  aeque  ut 
vitrum  non  reddunt,  &quod  pejus 
.eft,  brevi  pallefcentia  nihil  omnino 
repr^fentant;  Quare  ex  his  multifque 
aliis  rationibus  concludere  licet,  inter 
res  nobiliffimas , quarum  ufus  nunc 
quidem  in  terris  homini  datus  eft,  vi- 
trum efle.  - Mihi , qui  diutius  in  arte 
vitraria  laboravi , plurimumque  in  ea 
vidi , propofitum  eft , partem  illius 
quod  vidi  & perfeci,  aliquam  publico 
dare.  Utut  enim  modus  parandi  felia, 
deco&iones  & paftas  notus  fit  quam» 
plurimis ; mihi  tamen  illud  requirere 
operis  materia  videbatur , ut  clare  & 
diftin&e , id  quod  ego  facio , pertra- 
ctaretur, adjeCfcis  quibufdam  obferva- 
tionibus  & regulis,  quae  fi  probe con- 
fiderentur,  non  omnino  inutiles,  fed 
fortaffis  neceffariae  & paucis  notae  vi- 
debuntur : ut  de  mea  particulari  me- 
thodo extrahendi  fal  nihil  dicam , ex 
quo  cryftallus  nobihffima  fit.  Quod 
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fi  artifex  tam  in  laborando  diligens 
erit,  quam  ego  in  docendo  claris  de- 
monftrationibus  utor,  opus  efficiet 
tam  elegans  & nobile,  quam  id  fortaf- 
fis  hodie  fit , aut  fieri  aliqua  ratione 
poterit.  Et  hac  quidem , omnique 
alia  in  re  quam  ego  hic  pertrado, «in- 
veniet diligens  & curiofus  operarius, 
me  & fcripfifle , & demonftraffie  veri- 
tatem^ non  hauftam  vel  acceptam  ab 
alio  aliquo  , fed  quam  his  meis  mani- 
bus operando  & experiendo  didici; 
cum  femper  hic  mihi  fcopus  fuerit,  ut 
nili  quod  verum  effiet  nihil  fcriberem 
dicerem  ve.  Quod  fi  cuiquam  expe- 
rienti has  meascompofitiones  & mo- 
dos parandftolores,  paftas  & tin<5hi« 
ras,  id  quod  ego  fcribo,  non  fucceffe- 
rit,  ne  animum  propterea  defpondear, 
credatque  me  nugas  fcripfiffie ; fed 
hoc  cogitet,  errafle  fefe  in  aliquo , hi 
praefertim,  qui  iftiufmodi  negotiis 
nunquam  manum  admoverunt : im- 
poffibile  enim  eft,  ut  poima  vice  Ma- 
giftri  evadant.  Repetant  igitur  opus, 
eo  quo  a me  fcriptum  eft  modo  , & 
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ferifim  melius,  tandemque  perferum 
erit  quidquid  egerint.  Specialiter  il- 
lud moneo,  uti  colorum  ratio  habea- 
tur, quorum  certa  & determinata  do- 
fis  praeferibi  non  poteft , fed  praxi  & 
experientia  difeendum  , & oculo  ju- 
diciosedifcernendumeft,  fatifnepro 
ratione  operis  & pallarum,  quae  gem- 
marum imitatione  fiunt  magnitudine  * 
infe&um  colore  vitrum  fit , notando, 
quod  gemmat  omnes , quas  fubftratis 
foliis  auro  includuntur , qualia  funt 
annuli  aliaque  iftiufmodi,  dilutum 
magis;  contra,  quae  auro  inclufain 
libero  aere  dependent , ut  inauria  & 
res  aliae,  magis  plenum  colorem  re- 
quirant; quae  omnia  do?eri  nulla  ra- 
tione poliunt,  fed  curiofi  hominis  ju- 
dicio relinquuntur.  Notetur  itidem, 
idque  fedulo , ut  colores  & ingre- 
dienda ben&  praeparata  laevigataque 
fint ; & ut  tanto  quivis  magis  fecurus 
elle  poflit , iple  colores , eo  quo  d&i 
modo  praeparet  faciatque,  quilquis 
exquifiti  aliquid  facere  in  animo  ha- 
bet. 
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IGnis  in  hac  arte  non  levis  momen- 
ti, fed  talis  eft,  ut  rem  omnem  ab- 
fblvat,  & fieri  abfque  eo  nihil  omni- 
no poflit.  Cum  ratione  igitur  adhi- 
bendus eft,  & fpeciatim  ex  lignis  du- 
rioribus & aridis  , vitandufque  fu- 
mus,ut  qui  femper  noxius  eft,  maxi- 
me in  fornacibus,  ubi  ollae  & vafit 
femper  patent,  vitrumque  ipfum  mi- 
nus perfe&um  evadit  valdeque  de- 
forme. Ulterius  dico,  fiquidem  o- 
perarius  diligens  & exercitatus  fue- 
rit, nec  non  accurate,  eo  quo  Ime 
(criptum  eft  modo  egerit , inveniet 
vera  ede,  quae  hoc  libro  continentur 
omnia,  nec  me  quidquam  divulgafle 
& publico  dedide , nifi  quod  opere 
ipfo  probatum  eft : ac  fi  cognovero 
publice  gratos  ede  hos  meos  labores, 
ut  quidem  fpero,  ipfe  mihifortaffis 
animos  addam  edendi  etiam  alios 
meos  labores  chymicos  & fpagyricos, 
quos  per  tot  annos  in  diversi  parte 
terrarum  fuftinui : nec  credo,  fi  ufus 
& commoda  hominum  refpicias, 
quidquam  in  rerum  natura  majus 
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antiquitati  notum  fuifTe:  quae  qui- 
dem antiquitas  ex  hominibus  in  hac 
arte  fuba&is  Deos  fecit,  eofque  Deo- 
rum loco  habuit, & divinis  honoribus 
profecuta  eft.  Non  extendam  me 
ulterius.  Etenim  quia  particularia 
quaeque  in  hoc  opere  ufque  adeo 
clarS  & diftin&e  defcripfi , fecurus 
fum  animi , impoffibile  fere  efle , ut 
errare  quis  in  tam  regia  via,  nifi  vo- 
lens, poffit,  tantum  ut  artis  experi- 
mentum ante  faciat , exerceaturque. 
Quare  omnia  mea  tam  in  bonam  par- 
tem capiantur  velim,  quam  ego  prae- 
fens  hoc  opus  candide , primo  in 
gloriam  Dei,  & poftea  in  ufus  utilita- 
temque omnium  perfeci. 
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Demonfiratur  verus  modus  extra- 
hendifal  ex  pulvifculo,  rochetta  orien  - 
tali,  foda  Hifpanica,  filice  alii/que  her- 
bis , quas  Thufcia  affatim  fiuppeditat , 
parando  decofto , quod  Bollito , & cry - 
Jlallum  artificialem  vocant : nee  non 
methodus  chymice  extrahendi  hac  [alia , 
perficiendo  cry  fi  alio  mirabiliiitem  modus 
parandi  frittam  cryftalli , cryfiallini  & 
eommunis  vitris  cryfiallique  montana . 
Cum  modo  ita  praparandi  multos  co- 
lores , ut  multo  magis  ffilendeant ; ma- 
ximamque  eorundem  partem  in  vitro 
producere , quales  fiunt  pica  marina , 
aureus , granati , amethyfti , fiappbiri , 
holoferico  niger , marmoreus , carneus , 
latteus,  per  ficus,  baccarum  orientalium , 
berillinus : cum  modo  faciendi 
vitrum  plumbi,  quod  colorem  ( 'maragdi 
orientalis , topafij,  chryfopattj , calefiem , 
[apphiri,  aureum,  incarnatum,  aliofque 
referat . C Modus  item  tingendi  cryfial - 
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Ium  montanam  colore  permanente  rubi - 
ni,  balajjii , topafij , opali , heliotrofii:  & 
verus  modus  faciendi  paftam  omnium 
eoiorum , verum  /maragdi,  topafij, 

ehryfopatij,  fapphiri , granati  & berilli 
colorem  reddat : cum  modo  novo  cbymt - 
#0,  ^#0  «wgar  [olito  magis  ve - 

»«/?;  reddantur : nec  non  modo  parandi 
' omne  genus  encaufiorum , pingendo  va- 
riis coloribus  auro , prafertim  rofeo 
rubro  tranff arente , Europa 

novum  efi.  Modi  item  facillimi  extra- 
hendi laccam  ex  granis  Kcrmcs,  ligno 
Brafihenji , rubia  tinttorum  > floribus 
genifia,  liliis,  floribus  brajfica , borra- 
ginis , rofis  agreflibus , balaufiiis , rops 
rubris , incarnatis , omnique  alio  herba- 
rum & florum  genere  j fa- 

ciendi colorem  ultramar inum  > aliafque 
res  curiofas, 
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Liber  Frimus. 

m Caput  I. 

Extrahere  fal  expulvifiulo , Rochetta 
Soda  Hifpanica , quo  fritta  cry- 
JtaUi,  Italis  Bollito  ditia , fit , quod 
artis  vitraria  fundamentum  eft:  cum 
novo  quodam  & fieret o modo . 

Ulvifculus  vel  Rochetta, 
quae  ex  Oriente  & Syria 
advehitur,  cinis  eft  herbx 
cujufdam  ibidem  abun- 
dantis. Dubium  nullum  eft » quin 
fal  multo  quam  Soda  Hi/panica  can- 
didius reddat  : ideoque  (i  cui  animus 
eftcryftallum  facere  omnibus  nume- 
ris abfolutam,fale  id  fiat  extra&o  ex 
pulvere  vel  rochetta  orientali ; foda 
enim  Hifpanica,  utut  plus  falis  conti- 
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neat,cryftallus  tamen  fale  illius  fa&a, 
femper  caerulei  quid  refert,  neque  il- 
lum colorem , candorem  & elegan- 
tiam habet , quam  ex  pulvere  vel  ro- 
chetta  orientali  fa<fta  obtinet.  Modus 
autem  perfe&e  extrahendi  fal  ex  ro- 
chetta  pariter  & foda,  is  eft  qui  fequi- 
tur,&  quem  ego  faepius  expertus  fum. 

Cinis  Syriacus  piftillo  ferreo  in  pili 
lapidea  contufus, cribretur  cribro  an- 
guftiore,  ut  folus  cinis  tranfeat , non 
fruftula : in  hoc  enim  confiftit  omne 
plus  minufve  falis  extrahendi  artifi- 
cium. In  emenda  hac  vel  illa  fpecie 
illud  fervetur , ut  quae  plus  falis  con- 
tinet eligatur ; id  quod  lingua  & gu- 
ftu  cognofcitur  : tutiffimus  tamen 
omnium  modus  eft , crucibulo  expe- 
rimentum facere,  & videre,  utrum 
arenae  plus  habeat,  an  tarfi ; id  quod 
inter  artis  rudimenta,  & his  qui  vitra 
conflant  notiflimum  eft. 

Adfint  lebetes  aenei  cum  fuis  fur- 
nulis, quales  tin&orum  funt, iique  vel 
majores  vel  minores , pro  majore  vel 
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minore  conficiendi  falis  copia.  Hi  le- 
betes aqua  impleantur  limpida,  ad- 
hibeaturque  ignis  ex  ligno  non  fu- 
mante arido , & ubi  jam  aqua  bene 
bullire  coeperit,  injiciatur  ea  cribrati 
pulveris  quantitas,  quam  bullientis 
aquae  copia  requirere  videbitur,  con- 
tinueturque  ignis  & aqua  bulliat  u£- 
que  ad  confumptionem  tertiae  partis, 
agitando  illam  femper  in  fundo  pala 
lignea , ut  pulvis  aquae  incorporetur 
& fal  omne  extrahatur.  Inde  replean- 
tur lebetes  recenti  aqua,  bulliantque 
ad  confumptionem  ufque  partis  di- 
midiae, & paraturti  erit  lixivium  , fale 
foetum.  Caeterum  ut  fal  tanto  magis 
candidum  & copia  majore  exeat , in 
lebetes,  ante  pulverem , ubi  jam  aqua 
bullire  coeperit,  injiciantur  librae  de- 
cem grumorum , qui  cadis  vini  rubri 
adhaerere  folent»  & vulgo  t artari  no- 
mine veniunt , ad  nigredinem  ufque 
aduftorum,  folvanturque  in  aqua  illa 
calida,  quam  pala  lignea  agitabis,  at- 
que tum  demum  pulverem  addes , ut 
- - A 4 fupra. 
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fupra.  Hic  addendi  tartari  modus  fe- 
cretuseft,  quo  plus  falis  acquiritur,  & 
cryftallus  candidior  fit  magifque  fpe- 
ciofa.  Ubi  jam  duae  tertte  bullientis 
aquae  exhalaverint , & foetum  fale  li- 
xivium fuerit , minuatur  ignis , po- 
nanturque  ordine  aliquot  vafa  terrea, 
quae  per  fex  dies  aqua  communi  re- 
pleta fuerint , ut  tanto  fcilicet  minus 
lixivii  & falis  imbibant , magnifque 
cochlearibus  aeneis  cineres  fimul  & 
lixivium  ex  lebete  transfundatur  in 
vafa  illa  terrea,  illifque  repletis,  bidui 
fpatioftare  permittatur , quo  exa&o,  ' 
fubfidente  interea  cinere , lixivium 
omne  limpidum  , fenfim  , ne  quid- 
quam a fundo  afcendat,  atque  opus 
turbet,  cochlearibus  aeneis  in  alia  vafa 
tranfmittatur,  & per  alterum  biduum 
ftare  permittatur , fubfidentibufque 
denuo  reliquis  terreftribus  particulis 
lixivium  eo  magis  clarum  & limpi- 
dum reddetur,  id  que  tertio  repeta- 
tur , & lixivium  habebis  limpidiffi- 
mum , & ab  omni  terrena  forde  libe- 
rum, 
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rum , ex  quo  poftea  fal  paratur  fatis 
purum  perfe&umque.  Impleantur 
denuo  lebetes,  denturquein  fingulos 
lebetes  tartari,  ut  fupra,  librae  decem, 
nec  non  pulveris  quantitas  folita,con- 
tinueturque  opus  dum  aliqua  pars 
materiae  fuperfuerit.  Utjamdi&um 
lixivium  conftringatur  & fal  extraha- 
tur, primum  lavandi  erunt  lebetes  a- 
qua  pura,  adimplendique  hoc  purga- 
to clarificatoque  lixivio , bulliantque 
lente,  ut  fupra  j hac  adhibita  cautela, 
ut  lebetes  perpetim  difto  lixivio  ad- 
impleantur, aonec  craflefcere  lixi- 
vium & fal  projicere  coeperit,  id  quod 
viginti  quatuor  horarum  fpatio , aut 
circiter,  evenire  folet,  ut  in  fuperficie 
lebetis  fal  reticuli  aut  telae  inftar  can- 
didum apparere  incipiat : tunc  adfit 
tudicula , pluribus  in  locis  perforata, 
teneaturque  in  fundo  lebetis  , ut 
quicquid  falis  fubfederit  excipiat, 
quod  fucceffive , -atque  ita  eximes  i 
ut  lixivium  guttatim  in  lebetem  ef- 
fluat, indaturquc  fal  in  vafa  terrea,  ut 
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percolare  lixivium  tanto  melius  pof- 
fit , quae  colatura  denuo  excepta  in 
lebetem  immittitur : fal  autem  licea- 
tur , eadem  que  ratione  proceditur, 
ufque  dum  omne  ablatum  fuerit. 
Notandum  autem  eft  , ut  ubi  appa- 
rere fal  coeperit , ignem  adhibeas  len- 
tum. Etenim  fi  violentum  adhibeas, 
fal  lebeti  adglutinabitur , & quia  po- 
tens admodum  eft , lebetem  corrum- 
pet , id  quod  mihi  nonnunquam  ac- 
cidit : quare  hoc  fupra  omnia  obfer- 
vandum  , magnaque  adhibenda  dili- 
gentia eft.  Sal  autem  ex  vafculis,  ubi 
bene  percolatum  fuerit,  eximatur, 
mittaturque  in  ferinium  vel  recepta- 
culum ligneum , ut  omnis  humiditas 
tanto  melius  abfumatur,  id  quod  plu- 
rium dierum  fpatio,  & pro  anni  tem- 
peftate  citius  vel  tardius  evenirefolet. 
Totum  autem  conficiendi  plurimum 
egregii  falis  artificium  in  tartaro  fi- 
tumeft,  ut  fupra  demonftravimus. 
Ego  ex  libris  tercentum  cineris  orien- 
talis ordinarie  ab  o&uagintainnon- 
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«ginta  libras  falis  extraxi.  Ubi  jam 
fal  bene  ficcatum  fuerit , frangatur 
grofTo  modo , & mittatur  in  forna- 
cem calcariam  , ut  lento  admodum 
calore  ficcetur , & inftrumento  fer- 
reo, quod  rutabulum  arfifices  vocant 
diffringatur,  mifceaturque  haudfe- 
cus  ac  fritta  folet.  Abfumpta  jam  o* 
mni  humiditate  in  fornace  moderate 
calida,  eximatur  fal , tundaturque  in 
pila  lapidea , & cribretur  anguftiort 
cribro,  ne  grana  falis , quae  excidunt, 
majora  fint  granis  frumenti.  Hoc  fal 
ea  ratione  contufum  , cribratum  & 
ficcatum,  feorfim,  &in  locoabomni 
pulvere  immuni  adfervatur,  ut  inde 
fritta  cryftalli  fiat , id  quod  eo  qui 
proxime  fequitur  modo  fit. 


Liber  Primus. 

Cap.  II. 


( Jlfodus , quo  Fritta  cryfialli , vulgo 
Bollitos/tffcjfr. 

CRyftallum  fa&urus  pulchram 
& omnibus  numeris  abfolutam, 
id  age , ut  tarfum  habeas  candidifli- 
mum.  Murani  filice  utuntur  Tici- 
nenfi,  cujus  lapidis  in  Ticino  flumine 
ingens  copia  eft.  Tarfus  marmoris 
duri  & candidi  fpecies  eft  > quae  in 
Thufcia  ad  pedem  Verrucolae  Pila- 
rum, nec  non  Seravezae,  & Maflae  di 
Carrara,  itemque  in  Arno  flumine 
fubter  & fupra  Florentiam  , alibique 
nafeitur,  & vulgo  fatis  nota  eft.  Hu- 
jus ergoTarfi  illam  tibi  fpeciem  para- 
bis, quae  candidiflima  fit,  & venis  ni- 
gris, maculifque  croceis , & omni  ru- 
biginecareat:  animadvertendo,  quod 
omnis  lapis , qui  chalybe  vel  ignita- 
bulo percuflus  ignem  reddit,  vitro 
vel  cry  ftallo  aptus  fit:  & contra,  quod 
omnes  illi  lapides , qui  ignitabulo  vel 
chalybe  percufli  ignem  non  reddunt, 
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nullo  unquam  tempore  in  vitrum  ab- 
eant, id  quod  monitorii  loco  infervi- 
re  poterit , ad  difcernendum  omne 
genus  lapidum.  Hic  tarfus,  quam 
maxime  pulcher  fle  candidus  minuta- 
tim  contundatur  in  pulverem,  idque 
in  mortario  lapideo , non  alio  quo- 
cunque metallico,  ne,  quod  eventu- 
rum eflet,  colorem  metalli  attrahat, 
vitrumque  & cryftallum  eo  colore 
infe&am  minus  abfolutam  reddat. 
Piftilla  ferrea  fint  necefle  eft.  Tarfus 
bene  & exa&e  pulverifatus  cribretur 
* cribro  anguftiore:  omnis  enim  nego- 
tii cardo  in  eo  vertitur , ut  tarfus  in 
modum  farinae  quam  optime  tunda- 
tur , & per  anguftiflimum  cribrum 
tranfeat.  Et  recipiantur,  exempli 
gratia,  hujus  tarfi optime  pulverati 
librae  bis  centum,  nec  non  falispulvfe- 
rei  triti,  & cribrati  ut  fupra , centum 
& triginta  aut  circiter  librae , omnia- 
que  optime  mifceantur,  uniantur- 
que,  atque  ea  ratione  mixta  unitaque 
in  fornacem  calcariam  probe  calefo- 
„ . &am 


Digitized  by  Google 


-1 


1x9  Liber  Primus. 

tftam  mittantur : fi  enim  in  frigidam  - 
fornacem  mitterentur,  fritta  non  fie- 
ret. In  principio  per  horae  unius  fpa- 
tium  ignis  adhibeatur  temperatus,  ita 
tamen  > ut  rutabulo  fritta  nunquam 
non  milceatur  • tantoque  melius  in- 
corporetur calcineturque.  Poftea  au- 
geatur ignis , mifcendo  femper  frit- 
tam  rutabulo,  id  enim  ad  rem  pluri- 
mum facie : eadem  que  ratione  proce- 
datur per  quinquehorium , adhiben- 
do femper  ignem  potentem. 

Calearia  fornacis  calcinatorix  fpe- 
cies  eft,  qua  in  conflandis  vitris  utun- 
tur : res  maxime  nota  & vulgaris, 
Rutabulum , inftrumentum  ferreum 
& oblongum  , & inter  vitrarios  non 
minus  notum  eft,  quo  fritta  continue 
movetur.  Exa&is  ergo  quinque  horis 
frittam  eximi  e calcaria  curavi ; eo 
enim  temporis  fpatio,  fiquidem  ignis 
re&eadminiftretur , prompta  & pa- 
rata eft:  atque  hanc  frittam,  ad  ar- 
cendum omnem  pulverem, velamen- 
to quodam  opertam  in  tabulato,  loco 
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ficco  fepofui ; magna  enim  diligentia 
opus  eft , fi  cry  ftallum  deOderas  ve* 
nuftam.  Fritta,  eo,  quo  diximus 
modo  fafta , nivis  inftar  candida  eft. 
Si  tarfus  macer  fuerit , addantur  ad 
praedi&am  dofin  falis  librae  circiter 
decem.  Sed  qui  in  arte  exercitati 
funt,  b prima  femper  fritta  argumen- 
tum capiunt , mittendo  partem  ejus 
aliquam  in  crucibulum  , indequein 
patinam  vitream  mundam , ut  vi- 
deant,an  bene  & cito  coeat:  quoipfb 
etiam  apparet , tenerior  an  dura  fit 
fritta,  ac  proinde  falis  dofis  vel  auge- 
tur vel  minuitur.  Haec  fritta  cryftalli, 
ut  fupra  di&um  eft,  loco  ficco  adfer- 
vaturj  hurnida  enim  & terreftria  loca 
non  fert,  fed  diflohito  fale  in  aquam 
convertitur , folo  remanente  tarfo, 
nec  unquam  in  vitrum  abit.  Sed 
neque j ut  alias  fieri  folet,  hume&atur 
haec  fritta,  & fi  ei  ratione  praeparata 
per  tres  vel  quatuor  menfes  adlerve- 
tur , operi  magis  apta  eft , & tanto 
citius  unitur.  Atque  hic  modus  eft 
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fatendi  frittam  cryfhlli,  cum  fua 
dofi,  & circumflandis , qua  ratione 
illam  faepius  feci. 


Cap^  HI/ 

> , * 

rAlim  modus  novus , c & d me  inventus , 
extrahendi  fal  ex  pulvere , quocry - 
fiaUus  aqui  formo  [a  & pellucida  fit, 
quam  montana  cryftallus  eft. 

REcipiatur  pulvis  orientalis  bene 
cribratus,  mittaturque  in  am- 
pullas vitreas  in  fundo  lutatas,  quas, 
ubi  prius  aqua  communi  repletf  fue  • 
rint,  in  fornace  fuper  cineres  vel  are- 
nam repones, adhibitoque  per  aliquot 
horas  igne  temperato,  aquse  pars  di- 
midia evaporare  permittatur.  Refri- 
gerati poflmodum  fornacula , quic- 
quid  fupereft  aquae,  leniter  decante- 
tur, in  vafa  terrea  vitriata,  affufaque 
fuper  pulverem  recenti  aqua,  bulliat 
ut  ante>idque  toties  & tam  diu  itere- 
mur, ufque  dum  aqua  fal  omne  ex- 
traxerit , id  quod  guftu  fimul  atque 

oculis 
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oculis  cognofcitur » fi  nimirum  aqua 
falfedinis  nihil  habeat,  & coloris  om- 
nis expers  fit.  Hujus  lixivii  quantum 
quifqde  voluerit  recipiatur  , idque  m 
filtretur & filtratum  per  dies  qua- , 
tuor  vel  fex  in  vafis  vitriatis  quicfcat; 
ea  enim  ratione  magnam  partem  illius 
terreni  quod  continet, deponet.  Inde 
filtretur  denuo,  eritque  purificatum, 

& a maxima  parte  terreftrium  parti- 
cularum feparatum  lixivium.  Mitta- 
tur denuo  in  ampullas  in  fundo  luta- 
tas, adhibitoque  lento  igne  arenas 
vel  cinerum  evaporare  permittatur, 
animadvertendo,  ut  ubi  materia  fic- 
cata  fuerit,  ignis  adhibeatur  quam 
maxime  moderatus  & lenis , ne  fal 
aduftum  corrumpatur  : quo  bene 
ficcato  exemptoque  difpiciendum 
eft,  integrane  fint  illa  vafa  in  fundo,  , 
an  rupta  , quod  frequenter  accidit, 
quo  cafu  fal  in  alias  ejus  generis  am- 
pullas in  fundo  lutatas  & aqua  com- 
muni repletas  immittendum , & in 
fornace  fuper  arena  vel  cineribus  de- 


Digitized  by  Google 


14  Liber  Primus. 

tinendum  eft.Semper  autem  o&avam 
illius  aquae  partem  evaporare  fines, 
refrigerataque  poftmodum  fornace 
effundenda  eft  aqua  fale  plena !n  vafa 
terrea  vitriata,  & ubi  per  viginti  qua- 
tuor  horas  requieverit,  filtretur  dili- 
genter: faeces  enim  aliafque  terreftres 
particulas  deponet.  Exhalet  hoc  li- 
xivium filtratum  in  ampullis  vitreis 
ad  lentum,  & ubi  jam  fere  exhalave- 
rit ad  fumme  temperatum  ignem,  ne 
fal  aduratur,  quod  denuo  mifTum  in 
ampullas  aqua  communi  folvitur  ut 
fupra,  iteraturque  hic  labor,  ufque 
dum  fal  nihil  fecum  aut  terreftris 
materiae  poft  fe  relinquat:  tunc  enim 
purum  erit  atque  perfe&um,  ex  quo, 
nec  non  tarfo  fubtili  & candido,  frit- 
tam facies,  & cryftallum,  tantae  pul- 
chritudinis & candidi  fplendoris,.  ut 
cryftallum  montanam  orientalem 
fuperatura  fit.  In  vitreis  autem,  non 
aeneis  vafis  peragendus  hic  labor  eft. 
Etenim  fal  nunquam  non  aliquid  co- 
loris metallici  attrahit,  ideoque  fem  - 

per 
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per  virefcit.  Haec  ut  magis  laboriofa 
via  fit,  minufque  falis  reddat, cryftal- 
lum  tamen  dabit  quovis  magno  Prin- 
cipe dignam , ut  inde  omnis  generis 
vafa  & labores  fiant.  Atque  hoc 
meum  inventum  eft , cujus  ego  cum 
magna  mea  dele&atione  & felici  fuc- 
ceflu  multoties  experimentum  feci. 


Cap,  IV. 


De  aureo  cryftalli  colore 
obferoatio . 


N 


Otetur,  quod  fritta  fale  pulve- 
ris, cui  fal  tartari  admiftum  eft, 


fa&a,  ad  imbibendum  auri  colorem, 
inepta  fit , nec  unquam  iftiusmodi 
color,  ex  ea  educi  poflit ; fed  reliqui 
in  univerfum  omnes.  Quare  ut  au- 
reum colorem  habeas , frittam  facies 
ex  mero  fale  pulveris , ut  fupra  puri- 
ficati : nifi  enim  hoc  hat,  aureum 
colorem  non  acquires. 


Cap- 
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Cap,  V. 

C Modus  extrahendi  fal  ex  herba , quam 
filicen  vocant , quo  cryfiaUus  fatu 
elegans  fit . 

Plfis  experimentum  feci  , cineris 
herbae  cujufdam,quae  vulgo  Filix 
vocatur,  & in  Thufcia  copiofe  crefcit. 
Haec  herba  virens  fub-finem  menfis 
Maii  ad  dimidium  ufque  Junii  refe- 
candaeft,  idque  crefcente  Luna  & 
oppofitioni  vicina:  fumme  enim  tunc 
perfe&a  eft  & fal  reddit  copiofius, 
magifque  candidum  & notae  melio- 
ris, quam  fi  alio  tempore  refecetur:  fi 
enim  ficcari  per  fe  fupra  terram  per- 
mittatur, exiguam  falis  minime  boni 
copiam  praebet.  Refe&a  ergo  ut  fu- 
' pra , & accumulata,  ftatim  flacceffit, 
& fi  comburatur  optimum  cinerem 
relinquit,  ex  quo  fervatis  regulis,  ut 
fupra  de  fale  pulveris  orientalis  di- 
&umeft  , fal  extrahitur  purificatum 
& bonum,  ex  quo, nec  non  tarfopul- 
chro&  bene  cribrato  frittam  feci, 

quse 
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quae  in  patella  optime  percolata  cry- 
ftallum  mihi  dedit  pulchram,  &fo^ 
lito  magis  dulcem.  Satis  enim  roboris 
habebat,  & magis  quam  cryftajlt  na- 
tura fert  fle&ebatur.  In  tenuia  enim 
fila  duci  poteft,  quemadmodum  ego 
illam  duci  curavi.  Haec  fritta  aureum 
colorem  mirum  in  modum  reddit» 
tantum  ne  fal  tartari  addatur,  ut  fu* 
pra  annotatum  eft ; & aureus  ille  co- 
lor, quem  hoccryftalli  genus  reddit,5 
multo  fefe  exerit  venuftius , qiiam  in 
eryftallo  ex  fale  pulveris  orientali* 
fa&a,  & ex  eodem  non  minus,  quam 
hoc  priore  omnis  generis  vafa  fieri 
poliunt. 


e a p.  vi. 

(J^odus  parandi  fal  aliud , exquocry - 
fi  alius  fit  ftuptnda  pul- 
chritudinis. 

*D  Aretur  fecundum  pr$ didam  me- 
A thodum  cinis  ex  filiquis  & culmis 

faba- 
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fabarum  ficcatarum,  excuffis  antea 
fabis , & ex  hoc  cinere , fervato  eo- 
dem, ut  in  fale  pulveris  orientalis  or- 
dine , fal  extrahitur  admirandum, 
quod  cum  tarfo  candido  & bene  cri- 
brato, ut  fupra  fuse  di&um  eft , frit- 
tam  nobiliffimam,  & cryftallum  red- 
dit elegantiflimam.  Idem  fiet  ex  ci- 
nere brafficae,  &rubi  fpinofi,  qui 
inoros  fert,  nec  non  cinere  fcaporum 
panici , juncorum  item  atque  canna- 
rum paluftrium , multarumque  alia- 
rum herbarum,  qu£  fal  fuum  dabunt, 
ex  quo  frittamore  folito  fa&a  cry- 
ftallos  reddet  formofiflimas,  ut  cu- 
riofus  quifque experiri  poterit.  Lon- 
ge enim  plus  experientia  docet  quam 
diuturna  ftudia. 


Cap. 
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C A P.  VII. 

Sal  ex  quo  cryfiattus  fatis 
venujla  fit. 

EXtrahatur  falex  calce  muraria  & 
depuratum  admifceatur  fali  pul- 
veris orientalis  ordinarii,  ad  rationem 
librarum  duarum  in  centum  : ideft 
librae  duae  (alis  calcis  addantur  ad  (alis 
pulveris  ut  fupra  fadti,  libras  centum. 
Ex  hoc  fale  ita  mixto,ordinario  more 
fritta  fiat , mittaturque  in  patellam 
ut  purgetur , quemadmodum  poftea 
dicetur , ubi  de  modo  faciendi  cry- 
ftallum  cryftallinam  & vitrum  com- 
mune agetur : ita  enim  cryftallum 
habebis  (ajtis  venuftam  & pulchram. 


Cap.  VIII, 

Modus  faciendi  frittam  ordinariam , 
ex  pulvere  fcilicet  orientali,  rochetta 
C^SodaHifpanica.  - 

FRitta  nihil  aliud  eft , quam  calci  - 
natio  materialium  ex  quibus  vi- 
trum 
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trum  fit.  Utut  enim  vel  citra  calci- 
nationem  liquefcerent , & in  vitrum 
abirent,  id  tamen  non  fine  difpendio 
temporis  & faftidio  magno  fuccede- 
ret.  Quare  inventa  ratio  eft , ut  frit- 
ta  in  fornace , vulgo  calcaria  di&a 
N calcinetur.  Etenim  ubi  bene  calci- 
nata,  & pondus  materialium  juftum 
fuerit , habita  fcilicet  ratione  bonita- 
tis Sodx » in  olla  celerrime  funditur 
& mire  purgatur.  Fritta  qux  ex  pul- 
- vere  fit,  vitrum  candidum , fed  com- 
mune dabit.  Fritta  qux  ex  rochetta, 
fed  orientali  fit,  vitrum  datformo- 
fiflimum  > quod  cryftallinum  voca- 
tur. Soda  Hifpanica  utut  magis  un- 
guinofa  plerumque  fit,  vitrum  tamen 
minus  candidum , minufque  formo- 
fum  reddit , quam  rochetta  orienta- 
lis. Semper  enim  aliquid  ex  coeruleo 
trahit. 


Ut  ergo  fingula  rite  prxparentur, 
pulvis  cribretur  cribro  anguftiore , & 
qux  non  tranfeunt  minutix,  in  mor- 
tario lapideo , nec  aliter , tundantur. 


ne 
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ne  colorem  attrahant.  Idem  de  ro- 
chetta  & foda,  fed  feparatim  fiat,  id- 
que  agatur,  ut  omnia  bene  tundan- 
tur , tranfeantque  per  cribrum  angu- 
ftum.  Etenim  ut  vulgare  vitrariorum 
proverbium  fert , in  cribro  angufto 
& lignis  aridis  fitum  eft  omne  decus 
fornacis.  Qualis  ergo  cunque  Sodae 
quantitas  detur,  libras  centum  So- 
dae, exempli  gratia , requirunt  ordi- 
narie libras  oftuaginta  quinque  uP 
que  ad  nonaginta  tarfi , quem  fecun- 
dum ea , quas  de  cryftallo  di&a  funt, 
necefTum  eft  fubtiliter  tundere  in 
mortario  lapideo , non  alfo , & tum 
demum  trajicere  per  cribrum  angu~; 
ftum,  idque  ea  quantitate,  quam  bo- 
nitas & pinguedo  fodas  requirit,  de 
qua  experimento  tibi  conftare  debet, 
ut  in  arte  notum  eft.  Arenae  poftea, 
& maxime  illius , quas  in  Hetruria  & 
Arni  valle  nafcitur,  tarfoque  pin- 
guior eft,  & plus  falis  continet , fem- 
per  libras  fex  vel  o&o  in  fingulas cen- 
tum libras  dantur.  Haec  tamen  arena 

B bene 
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reat,  ut  tamen  flavedinis  nonnihil  fe- 
cum ferat.  Diutius  autem  quam  per 
horas  quinque  frittam  calcinare  licet. 
Quanto  enim  plus  agitata , quanto- 
que melius  calcinata  eft  materia,  tan- 
to in  olla  folvitur  citius , & aliquan- 
to diutius  in  calcaria  permanens  de- 
ponit confumitque  rudem  illam  fla- 
vedinem,  quam  fecum  vehit,  vitrum- 
~que  magis  purgatur.  Exemta  jam  h 
fornace  fritta,  ita  ut  eft  calida  & igni- 
ta , tribus  vel  quatuor  modiolis  fri- 
gidae perfunditur,  & aliquanto poft 
in  loco  humido  frigidoque  feponi- 
tur.  Lutum  autem  quod  fuperat, 
cum  fal  conficitur,  ut  plurimum  in 
eadem  vafa  immittitur , quibus  lixi- 
vium pulveris  continebatur , adjefta- 
que  communi  aqua,  quicquid  per  il- 
lud lutum  paulatim  reftagnat , fub- 
miflis  'catinis  excipitur,  & lixivium 
fatis  acre  praebet,  quod  ubi  fubfidere 
& clarefcere  coepit,  feorfim  fervatur, 
eoque  fritta  per  intervalla  confpergi- 
tur  quae  quidem  fritta  loco  humido 

A i accu- 
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accumulata,  atque  hoc  lixivio  per 
duos  vel  tres , aut  quod  melius  eft 
plures  menfes  confperfa , lapidis  in- 
ftar  concrefcit , ut  ligone  opus  (it  ad 
diffringendam  illam,  atque  tunc  pau- 
cis admodum  horis  in  olla  liquefcit, 
vitrumque  reddit  candidiflimum , & 
cryftallo  fere  fi  mile.  Lixivium  enim 
illud  fal  eifuum  largitur,  cujus  hic  ef- 
fe&useft.  Quod  fi  lixivium  iftius- 
modi  ad  manum  non  fit,  aqua[com- 
muni  confpergatur,  quae  ututeafdem 
quas  lixivium  vires  non  habeat,  utilis 
tamen  eft , & fufionem  promovet. 
Et  fritta  quidem  femper  fpatium  ali- 
quot menfium  requirit : augetur  e- 
nim  ea  ratione  » minus  lignorum  ab- 
fumit,  vitrumque  reddit  magis  candi- 
dum & operi  aptum* 

C a p.  IX. 

Cry (lallum  peffettijjirnam  facete, 

REcipe  frittam  cryftalli , (edulo, 
&ad  normam  eorum , quae  in 

, " Prin: 
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principio  di&a  funt,  fadfcam,  eamque 
in  ollam  conjice , fcmotis  quae  color 
res  continent  ollis  aliis  : fumus  enim 
metallorum , quibus  major  colorum 
pars  conficitur*  cryftallum  reddit  de- 
formem & pallidam.  Ut  autem  can- 
dida, fulgens  & venufta  fiat,  frittae 
in  ollam  demiflae  tantum  raagnefiae 
da  » quantum  ollae  magnitudo  & ca- 
pacitas requirit,  id  quod  in  illorum 
qui  vitra  conflant  experientia  confi- 
ftit,  & ab  eorum  munere  dependet. 
Magnefiam  autem  intelligo  Pede- 
montanam , praeparatam  uti  poftea 
dicetur.  Fornax  lignum  requirit  du- 
rum aridumque  , quale  quernum. 
Mollioribus  enim  lignis  quafi  inter- 
mortua nihil  agit.  Praeterea  necef- 
fum  eft,  ut  aflidue  & leniter  inflige- 
tur, excitandae  flammae  & fumi  vitan- 
di gratia;  id  enim  ad  venuftatem  cry- 
ftalii  plurimum  facit.  Liquata  ben^ 
fritta  eximatur  ex  olla  , mittaturque 
in  labrum  grande  terreum , frigida 
repletum , vel  in  vafa  lignea  munda. 

B $ pro- 
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projici  etenim  in  aquam  vult,- quo 
illud  efficitur , ut  falis  quoddam  ge- 
nus, Alcali  didum,  ab  fumatur:  quod 
quidem  fal  cryftallo  noxium  eft , il- 
lamque  obfcuram  & nebulofam  red- 
dit, atque  in  caufa  eft , ut,  quod  foe- 
dum vifu,  in  opere  ipfo  fal  expuat. 
Mittatur  denuo  in  ollam  puram  > 8c 
faepius , pro  rei  exigentia , in  aquam 
projiciatur,  ut  cryftallus  ab  omni  fi- 
le libera  & immunis  (it:  totum  autem 
hoc  negotiuml  peritia  vitrarii  depen- 
det. Inde  per  quatuor  vel  fex  dies 
bulliat , ac  quam  id  fieri  poteft  mini- 
me ferro  moveatur,  femper  enim  tin— 
duram  ejufdem  nigricando  recipit. 
Ubi  jam  exada  & clara  fuerit , vi- 
dendum eft,  fatifnemagnefiae conti- 
neat, ac  fi  aliquid  ex  viridi  colore  tra- 
here videbitur,  magnefiae  plus  ad- 
dendum eft : animadvertendo , ubi 
cryftallum  q.u§  rimus  formofam,fem- 
per  adhibendam  eflfe  magnefiam  Pe- 
demontanam,  ut  Moram  fit : quaee- 
nim  exThufcia  & Liguria  advehitur. 


Digitized  by  Google 


fjl  B ER  P R I M.  U S. 

plus  ferruginei  coloris  continet  , ac 
nigrum  femper  opus  reddit , ideoque 
vitrarii  Pedemontana  femper  utun- 
tur, ut  qua  meliorem  non  agnolcunt. 
ParcS  autem  & cum  judicio  addenda 
eft  magnefiai  colorem  enim  cryftallo 
tribuit  ferrugineum , qui  tandem  in* 
nigrum  degenerat,  eidem  que  fplen- 
dorem  detrahit.  Additi  magnefii 
vitrum  bulliat , ufque  dum  colorem 
acquirat  clarum  & fulgentem.  Pro- 
prium magnefiae  in  debita  quantitate 
adhibitas  hoc  eft  > ut  ablata  rudi  viri-* 
ditate  cryftallum  perficiat,  eique  can- 
didum fplendorem  tribuat.  Parce 
igitur  & gradatim  adhibenda  eft , ne 
cryftallum  corrumpat:  totum  autem 
hoc  negotium  i diligentis  & ingenio- 
li artificis  peritia  dependet , nec  pon- 
dus aut  menfura  certa  dari  poteft. 
Ubi  jam  cryftallum  habueris  exa- 
&am  limpidam  & formofam , id  age, 
ut  fine  interruptione  in  talia  vafa  vel 
opera  formetur , quas  tibi  quam  ma- 
xime arrident , minore  tamen  quam 
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in  elaborando  communi  vitro  igne, 
fed  maxime  lucido,  & ex  lignis  durio» 
ribus&  aridis,finefumo*  Inftrumen- 
ta aurem  ferrea,  quibus  operarius  uti- 
turjmunda  & polita  fint, advertendo, 
necollumvel  extremitas  vitri,  qua 
cannae  adhaeret , in  ollam  cryftalli 
projiciatur , femper  enim  aliquid  fer» 
rei  coloris  fecum  trahit,  quod  cry» 
ftallum  vitiat»  Hoc  ergo  fpecialiter 
notandum,  & particula  iUa  vitri,  qug 
cannae  annexa  fuerat,  in  ollamvitri 
communis  conjicienda  eft , unde  mi- 
noris momenti  vafa  conficiuntur, 
quibus  hoc  nihil  obeft.  Atque  hic 
modus  eft  elaborandi  cryftallum, 
quo  femper  ufus  fum. 


C a p.  X. 

Ut  cryflaUinum  & vitrum  candidum , 
alias  vitrum  commune  di- 
tium fiat . 

SI  frittam  pulvere  fatftam  in  ollam 
miferis  , vitrum  habebis  candi- 
dum 
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dum  & pulchrum  , quod  vitrum 
commune  vocatur.  Quomodo  au- 
tem fritta  ex  pulvere  & rochetta  fiat, 
fuo  loco  perfpicue  demonftratura 
eft.  Quod  fi  frittam  rochetta  fa&am 
adhibeas , vitrum  habebis  pulcherri- 
mum , quod  medio  ipter  vitrum 
commune  & excodtum , Bo litto  di- 
<5tum,  loco  eft,  & cryftallus  vocatur. 
Fornax  femper  calefiat  lignis  durio* 
ribus  & ficcis,  cavendo  fumum , qui 
femper  noxius  eft,  & nigrumopus 
reddit.  Vitro,  tam  communi,  quam 
cryftallino  fua  dofis,  & fua  magnefiae 
Pedemontanae  praeparat»  pars  detur, 
ut  de  Bollito  vel  cryftallodidum  eft, 
& pulchrum  evadet.  Magnefia  enim  - 
quicquid  viriditatis  habent  aufert. 
Cryftallinum  femper  in  aquam  pro- 
jiciendum eft,  & vitrum  habebis  can- 
didum & fpeciofum.Idem  vitro  com- 
muni fieri  poteft , ut  perfedum  eva- 
dat. Inde  in  ollam  redeant  more  fo- 
lito»  & ubi  purgata  fuerint,  elaboran- 
da funt,  prout  ufus  poftulat ; notau- 
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do,  projectionem  in  aquam  in  unius - 
cujufque  arbitrio  fi  tam  efle,  & omit- 
ti, fi  voJes , pofTe : at  vero  fi  vitrum 
{olito  formofiusdefideras,  neceflaria 
eft : praeterquam  enim  quod  vitrum 
reddit  candidum  , etiam  hoc  ei  prat- 
ftat , ut  calcinetur  & bene  purgetur, 
minufque  puftularum  habeat.  Ani- 
madvertendum etiam  quam  maxime 
hoc  eft , fi  libris  centum  cryftallini 
totidemque  communis  vitri , fingu- 
lis  feorfim,  libras  decem  falis  tar- 
tari  purificati  addideris , vitrum  ef- 
ficies & cryftallinum  citra  eontrover- 
fiam  folito  elegantius  & operi  magi  > 
aptum,  cavendo  ne  in  cryftallinum 
projicias  extremitates  illas  vitri , quat 
cannas  ferreae  adhaerent ; femper  e- 
nim  colorem  nigrum  progenerant, 
ideoque  in  vitrum  commune  proji- 
ciuntur. fal  tartari  addendum,  inte- 
rim , dum  fritta  fit , mifcendumque 
cum  tarfo  vel  arena , &cum  pulvere 
vel  rochetta  cribrata , frittaque  more 
folito  paranda  eft.  Modus  autem  pu- 

■ ■ ‘ ‘ • rifi- 
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rificandi  in  hos  ufus  fal  tartari,  is  eft, 
qui  /equitur. 


Cap/XI. 

**  ' «*  * 

fal  tartari  purificetur.  , « 

REcipe  tartarum , vel  grumos  vini 
rubri , crafliores , non  pulveru- 
lentos, eofquein  ollis  terreis  inter  ac- 
cenfos  carbones  ure,  ut  in  nigram  cali- 
cem redigantur  , omnifque  pinguedo 
abfumatur , ac  jam  albefcere  inci- 
piant, albi  tamen  nondum  (int,  id 
enim  ex  re  non  effet.  Hoc  tartarum 
ea  ratione  calcinatum  mittatur  in  va* 
fa  terrea  vitriata,  & aqua  communi 
repleta,  bulliatque  ad  ignem  lentum, 
ita  ut  horis  duabus  quarta  pars  aquae 
abfumatur.  T unc  auferatur  ab  igne, 
& aqua  refrigefcens , ubi  inclaruit, 
decantetur  & acre  lixivium  dabit. 
Impleantur  vafa  , quibus  reliquiae 
tartari  continentur  aqua  communi, 
bulliantque  ur  antea , idque  repeta-  . 
tur  t ut  fal/i  nihil  in  aqua  remaneat, 
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quo  fa&o  aqua  omnis  filtretur , & li- 
xivium clarum  filtratumque  in  am- 
pullis vitreis  fuper  cinere  ad  lentum 
ignem  evaporet , ac  in  fundo  fal  can- 
didum remanebit,  quod  aqua  com- 
muni folutum,  ubi  per  biduum  quie- 
vit > denuo  filtretur , & ad  lentum 
ignem  in  ampullis  ut  antea  evaporet, 
remanebitque  in  fundo  fal  longe 
quam  antea  candidius.  Repetatur 
hic  procefTus  ter  quaterque,  & fal 
habebis  nive  candidius , & a magna 
parte  terreftreitatis  fuse  liberum  , 
quod  pulveri  vel  rochettse  cribratae, 
cum  debita  quantitate  tarfi  vel  arenae 
admiftum,  frittam,  & poftea  cryftal- 
linum  & commune  vitrum  multo 
quam  alias  melius  dabit. 


C A P.  XII. 

Zafferam  praeparare,  ut  coloribus  in 
arte  vitraria  inferviat . 

REcipiantur  frufta  majora  ZafFe- 
rae,  mittantur  que  in  vafa  terrea. 
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& per  dimidium  diem  in  camera  for- 
nacis ferventur : inde  in  tudicula  fer- 
rea ad  ignem  fornacis  candefcant,  ex- 
tra&aque  acri  aceto  confpergantur. 
Poftea  ubi  jam  refrixerint  fu  per  por- 
phyrite  ad  lae vorem  fubigantur,  & in 
vafis  vitriatis  calida  faepius  laventur, 
ita  tamen  ut  Zaffera  femper  refidere 
in  fundo  permittatur:  quo  fatto  aqua 
leniter  decantetur,  ita  enim  fpurcities 
& terreftreitas  omnis  auferetur,  & 
fola  Zaffera  in  fundo  remanebit,  quae 
ficcata  & vafis  claufis  in  ufus  afTerva- 
ta,  vitrum  egregie  & longe  quam 
antea  melius  tinget. 


Cap.  XIII. 

V y 

Magnefiam  praeparare,  tingendo  vitro . 

REcipiatur  magnefia  Pedemonta- 
na : omnium  enim , quas  nunc 
quidem  vitrarii  norunt,  optima  eft,& 
Venedis  copiofe  proflat , eSque  fol£ 
UMuranenfes  utuntur.  Utut  enim  in 
Thufcia  & Ligqria  large  proveniar. 
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ferri  tamen  plurimum  continet , ni- 
grumque & fpurcum  colorem  red- 
dit , cum  econtra  Pedemontana  fpa- 
num  pulcherrimum  faciat,  & poftre- 
mo  vitrum  ablata  viriditate  candidum 
relinquat.  Hujusergomagnefiaefru-  - 
fta  in  tudicula  ferrea  igne  fornacis  re- 
verberentur , ac  jam  candentia  acri 
aceto  confpergantur;  poftea  mace- 
rentur fubtiliter,  laventurque  aliquo- 
ties calida , nonfecus  atque  Zafftras 
frufta.  Inde  ficcentur,  redigantur 
in  pulverem , & ferventur  vafc  claufo 
ad  ufum. 


C a p.  XIV. 

Ut  Ferrettum  Hifpanicum  fiat 
colorando  vitro . 

1'Erretum  facere  nihil  aliud  eft, 
'quam  ses ea  ratione  calcinare,  ut 
reclufum  tinduram  fuam  vitro  com- 
municare poffit : atque  hac  calcina- 
tione  bene  fa&a  illud  efficitur , ut  in 
vitro  colores  diverfi  & valde  fpeciofi 

appa- 
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appareant.  Variis  autem  modis  illa 
fit,  quorum  ego  duos  defcribam,  fa- 
ciles , & quibus  non  fine  infigni  effe- 
ctu mul toties  ufus  fum:  ac  prior  qui- 
dem hic  eft. 

Habeas  laminas  aeris  tenues,  crafli- 
tie  Florentinarum,adfitque  unum  vel 
plura  crucibula , in  quorum  fundo 
ftratum  facies  ex  pulverifato  fulphu- 
re,  impofitifque  alternarim  laminis  & 
pulvere,  eodem  ordine  procedes,  uf- 
que  dum  crucibulum  impleatur , id 
quod  ftratificare  vocant.  Crucibu- 
lum hoc  luto  bene  obdu&um  & fic- 
catum  in  fornacem  anemiam  mitti- 
tur , & accenfis  infra  carbonibus  per 
duas  horas  igne  urgetur  valido:  refri- 
gerato poftea  crucibulo  aes  calcina* 
tum  invenies,  quod  digitis  inftar  ter- 
rae ficcioris  confragum  colorem  red- 
det nigricantem  & fubruffum.  Hoc 
aes  fubtiliter  maceratum , cribro  an- 
guftiore  cribratur  & fervatur  ufui. 


C A P. 
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* i'.-"'’  C A P.  XV.  ’ 

Alius  modus  faciendi  Ferrettum. 

Hic  fecundus  modus  faciendi  fer- 
rettum , magis  quidem  opero- 
fuseft , fed  effedcum  in  vitro  extraor- 
dinarium producit.  JE  s ergo  loco 
fulphuris  cum  vitriolo  ftratificetur 
calcineturque , & per  triduum  in  ca- 
mera fornacis  prope  foramen , Italis 
occhio  di&um  detineatur.  Deinde  ex- 
trahatur, recenti  vitriolo  ftratifice- 
tur* reverbereturque  ut  fupra;  atque 
haeccalcinatio  cum  vitriolo fexies ite. 
rata  ferrettum  dabit  nobiliflimum, 
quod  tingendis  vitris  effe&um  prae- 
bet plus  quam  ordinarium. 


C A P.  XVI. 

. X Jt  crocus  ferri , vel  ut  vulgo  dicitur, 

, Martis  fat9  tingendo  vitro . 

GRocus  Martis  nihil  aliud  eft 
quam  fubtilis  calcinatio  ferri, 
qua  mediante  tin&ura  ejufdem  > quae 

*v.  * ;•  ' in 
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' in  vitro  rubicundiffima  eft,  ita  reclu- 
ditur, ut  communicata  vitro,  non 
ipfamodofefemanifeftet,fed  hoc  eti- 
am efficiat , ut  omnes  alii  colores  me- 
tallici , qui  alias  in  vitro  occulti  & 
quali  mortui  interciderent,  formoli 
& fplendidi  appareant.  Hoc  enim 
illud  remedium  eft,  quo  occulta  me- 
tallica in  lucem  producuntur.  Ego 
quatuor  modos  praeparandi  crocum 
dabo,  quorum  primus  hic  eft. 

Recipiatur  limatura  ferri  , vel 
quod  melius  eft  chalybis , mifceatur 
cum  tribus  partibus  pulverari  fulphu- 
ris,  & in  crucibulo , uti  fupra  de  fer- 
retto  di&um  eft,calcinetur,omneque 
fulphur  comburatur,  id  quod  pro- 
pere fit , & inter  carbones  ardentes 
per  horas  quatuor  detineatur.  Poft- 
ea  extrahatur,  redigaturque  in  pulve- 
rem , & per  cribrum  anguftum  tra* 
jiciatur.  Deinde  mittatur  in  cruci- 
bulum  opertum  & lutatum , ftetque 
in  camera  fornacis  prope  foramen  00 
chio  didum  per  dies  quindecim  vel 
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plures,  & colorem  aflumet  ex  fubi 
rufFo  puniceum  » & quafi  purpura* 
fcentem.  fervetur  vafe  claufo,  ad  tin- 
gendum vitrum  : plures  enim  egre- 
gios effe&us  praeftar. 

* •»  . • , ~ " , , i , 

C A P.  XVII. 

« * 

XJt  crocus  Martis  alia  ratione  fiat • 

Hic  fecundus  modus  praeparandi 
crocum  Martis,  quanquam  per- 
facilis, magnifaciendus  tamen  potius, 
quam  fpernendus  eft.  Etenim  crocus 
ea  ratione  fa&us , efficit , ut  Vitrum 
fanguineum  colorem  referat , eftque 
talis. 

” Recipiatur  limatura  ferri, vel  quod 
melius  eft  chalybis , mifceatur  ben£ 
in  vafis  fi&ilibus  aceto  forti , id  eft  ir- 
roretur ha&enus , ut  maffa  tota  hu- 
me&etur  & madefiat.  Poftea  exten- 
datur in  vafe,  exponatur  que  foli , ut 
ficcefcat , vel  abfente  fole , relinqua- 
tur in  aere.  Ubi  jam  ficcata  fuerit, 
tundatur;  conglobata  enim  erit , lr- 

rore- 
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roreturque  recenti  aceto , ficcetur  & 
tundatur  ut  anfea,  idque  o&ies  repe- 
tatur, ac  tandem  contufa  tranfeat  per 
cribrum  anguftum  , & pulverem  da- 
bit fubtiliflimum,  colore  lateris  coii- 
tufi,  qui  vafe  bene  claufo  fervetur  ad 
coloranda  vitra.  -%■  > 


C a i>.  XVIII.  ; 

, . , * * > 

Alius  modus  faciendi  crocum  Martis. 

Hic  tertius  modus  prspar&nd i 
crocum  Martis,  beneficio  aqus 
fortis,  iftiufmodieft,  ut  intimus  co- 
lor ferri  feipfum , magis  quam  credi- 
bile eft , manifeftet , id  quod  in  vitro 
apparet.  Ferri  ergo  vel  chalybis  li- 
matura in  vale  terreo  vitriato  irrore- 
tur aqua  forti,  & ficcetur  in  fole.  De- 
inde redigatur  in  pulverem,  confper- 
gatur  aqua  forti , & ficcetur , idque 
faepius  repetatur.  Aflumto  poftea 
colore  fubruffo,  ut  de  croco  Martis 
folphure  fa&o  didum  eft  , teratur, 
cribretur,  & tingendo  vitro  fervetur. 

Cap. 
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C A v.  XI  X. 

m t ■ . 

Alia  ratio  praeparandi  cro- 
cum Martis. 

* 

HIe  quartus  & ultimus , ac  for- 
tafle  omnium  optimus  modus 
eft,  faciendi  crocum  Martis,  quem 
nunc  demonftro,  ita  tamen  ut  nullus 
eorum  , quos  demonftravi , non  per 
fe  bonus  ac  perfe&us , atque  adeo 
propter  diverfos,  qui  requiruntur 
colores,  neceflarius  fit.  Solvatur  er- 
go limatura  ferri , vel  quod  melius 
eft  chalybis  in  vafe  vitreo  bene  claufo 
aqua  forti  regii , fale  armoniaco , ut 
inoris  eft,  fada,  uti  poftea  decalce- 
donio  dicetur , ferveturque  per  tri> 
duura , ita  ut  quotidie  bene  agitetur: 
advertendo,  utfenfim  limaturam  ad- 
das , valde  enim  intumefeit , & nifi 
caute  tradetur , vitro  periculum  ru- 
pturas minatur,  vel  omnia ibras  evo- 
mit. Exa&o  triduo  aqua  ad  ignem 
lentum  evaporet,  atque  in  fundo  crU* 
cum  Martis  nobiliflimum  invenies, 

quo 
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quo  vitra  ftupendum  in  modum  tin- 
. guntut;  guem  in  ufus  tuosfervabis. 


C A p.  X X. 


' * ^ I 

Quomodo  braSleola  cupri  tremula  vel 
crepitantes , Italis  tr emolant e vel  or* 
fello  difta , calcinentur , quibus  vi- 
trum colore  caeruleo  vel  pica  marina 
tingitur . 

BRadeolae  aeris  crepitantes,  4 tre- 
mendo , quod  notiffimum  eft,’ 
Italis  tremolante  di&ae,  aeris  quaedam 
a cadmia  aureo  colore  tinnii  fpecies 
funt:  atque  haec  cadmia  non  aes  modo 
tingit,  fed  cum  eodem  conjun&a 
pondus  quoque  ejufdem  non  parum 
auget,  & ab  hoc  augmento,  aes  ubi 
bene  calcinatum  fuerit,  etiam  hoc 
habet , u;  vitrum , quod  vifu  jucun- 
dum eft , medio  inter  aquae  marinae, 
& coeli,  cum  fudum  eft,  colorem  mo- 
do tingat ; quare  necefle  eft  ut  cum 
cura  calcinetur,  id  quod  appofite  hac 
ratione  fit. 


Red- 
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MUS. 


Recipiatur  aes  crepitans  vel  tremu- 
lum, tale  fcilicet  ( ut  impenfae  mi-  . 
nuantur)  quod  ufui  antea  & corollis 
inferviit,  idque  forfice  concidatur,  & 
in  crucibulum  opertum  lutatumque 
inditum , in  medios  carbones  forna- 
cis  ardentes  mittatur.  Ego  illud  in 
praefurnio,  ubi  ignis  fufcitatur , per 
dies  quatuor  igne  valido  detinebam, 
ita  tamen  ut  non  liquefceret:  fruftra- 
neaenim  omnis  opera  fuiflet.  Exa&o 
hoc  quatriduo  optime  calcinatum 
erat,  id  quod  minutiflime  contufum 
per  anguftius  cribrum  trajiciebam, 

& in  porphyrite  optime  terebam, 
prodibatque  pulvis  nigricans , quem 
in  tegulis  extenfum  per  dies  quatuor 
in  area  camerae  fornacis,  prope  rotun- 
dum ejufdem  foramen  detinebam,  & 
demtisqui  inciderant  cineribus  , in 
pulverem  redactum , cribratumque 
in  ufusmeosfervabam.  Bonae  calci-  | 
nationis  fignum  eft , fi  vitrum  addito 
hoc  pulvere  valde  intumefcat : nifi 
enim  hoc  fiat  aes  male  calcinatum,  vel 
-*  - nimio 
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nimio  calore  aduftum  eft , quo  utro* 
que  cafu  vitrum  neque  tingitur , ne- 
que intumefcit.  Hoc  ergo  notetur, 
cum  ad  praxin  pertineat; 

~ - -1- ~ 1 1 

' C a p.  XXI.  - ' 

■ . * • : 

Ut  idem  as  aliter  calcinetur , & coler 
ruber  pellucidus  nec  non  flavus  & 
onychinus  fiat. 

REcipe  aes  tremulum,  forfice  ut 
antea  di&um  eft  minutim  conci- 
fum ; ftratificetur  in  crucibulo  fuL 
phure  pulverato  & in  candentes  car- 
bones mittatur.  Ego  illud  ad  calci - 
nandum  in  praefurnio  per  horas  vi- 
ginti  quatuor  detinebam,  contufum- 
que  & cribratum  in  tertreo  vafe  oper- 
to ad  reverberandum  in  camera  for- 
nacis per  decem  horas  ftarc  permitte- 
bam , & deinde  pulveratum  tritum- 
que ad  ufus  meos  fervabam. 


Cap. 
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r 4 . - 

Color  aquae  marinae,  in  arte  vi • 
traria  primarius.  v 

A Qua  marina,  vel.  color  eo  no- 
mine di&us,  e praecipuis , qui- 
bus vitra  inficiuntur , coloribus  eft, 

& fi  pulchrum  illum  & exquifitum 
‘facere  defideras , e bollito  velartifi-  , 
ciali  cryftallo  fiat  necefle  eft.  Ete- 
nim vitro  communi  fa&us , pulcher 
non  eft.  Jam  qui  cryftallino  fit,  ma- 
gis quidem  elegans , fed  omnium  o- 
ptimus  eft  qui  bollito  vel  artificiali 
cryftallo  paratur  : notando,  ut  aquae 
marinae  colorem  fa&urus  $ nulla  ra- 
tione magnefiam  addas ; utut  enim 
igne  confumatur,  vitro  tamen  iftiuf- 
modi  qualitatem  dat,  ut  aqua  marina 
lemper  nigricare  videatur , ac  minus 
perfe&a  magifque  deformis  appareat. 
Ut  ergo  aquam  marinam  elegantem 
& venuftam  facias , frittam  cryftalli 
recipe,  eamque  nulla  addita  magne 
fia  in  ollam  mitte , & ubi  jam  vitrum 

bene 
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bene  co&um  purgatum  qae  fuerit,  , 
fal  qtlod  vitro  inftar  olei  innatat  co- 
chleari vitrariorum  ferreo , ut  no- 
tum eft,  diligentiflime  auferatur;  ni- 
fi  enim  id  fiat  color  deformis  & un- 
guinofus  reddetur.  Ubi  jam  vitrum 
optime  purgatum  fuerit , ad  viginti 
libras  cryftalli,  aut  circiter,  addantur 
aerfrtremuli , eo , qui  capite  fvigefim$ 
occafione  coloris  caerulei  & picae  ma- 
rinae deferiptus  eft  modo  calcinati 
praeparatique  unciae  fex,  nec  non  zaf- 
ferae  praeparatae  pars  quarta , fed  ita, 
ut  hi  duo  pulveres  antea  bene  mi- 
fceantur,  & fenfim  ac  per  vices  in  ol- 
lam mittantur.  Etenim  aes  tremu- 
lum , bene  & fufficienter  calcinatum, 
ufque  adeo  intumefeit,  ut  vitrum  o- 
mne  e catino  propellat : quare  atten-, 
tione  opus  eft,  & affiduo  vitri  motu. 
His  pera&is  vitrum  per  tres  horas 
quiefeat,  ut  colorem  imbibat,  & poft- 
ca  denuo  mifceatur , captoque  expe- 
rimento videatur,  an  fatis  plenus  co- 
lor fit , nec  ne,  ut  intendere  illum  vel 

C di- 
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diluere,  fi  opus  fit,  poflis.  Etenim 
vafa&  pocula  operis  tenuioris  colo- 
- rem  magis  plenum  , vafa  majora  di- 
lutum magis  requirunt , & pro  ra- 
tione operis  vel  intendendus  vel  di- 
luendus eft  color,  id  quod  judicio 
vitrarii  relinquitur.  Ufu  tamen  re- 
ceptum eft  , ut  experimento  fa&o 
femperid  quod  minus  eft  fequamur, 

, cum  intendere  colores,  illos  praefer- 
tim , quos  vitro  bene  depurato  da- 
mus > nunquam  non  in  proclivi  fit. 
Exatftis  ab  addito  pulvere  horis  vi- 
ginti  quatuor  , elaborandum  erit  vi- 
trum : animadvertendo  femper , uti 
antea  quam  operi  manus  adhibeatur, 
vitrum  inde  a fundo  olla? , & per  to- 
tum benemifceatur,  & color  mifcen- 
do  diffundatur.  Etenim  quiefcente 
vitro  color  fundum  petit , & pars  vi-  I 
tri  fuperior  colore  deftituitur : mi- 
fceaturergo  fubinde,  prout  neceftitas 
requirit.  Idem  ordo,  eademquedo- 
fis  & regula  in  ollis  cryftalli  majori- 
bus feivatur.  Atque  hunc  modum 
* • fa- 
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faciendi  aquam  marinam  Florenti* 
anno  1601.  expertus  fum,  & plurima 
egregii  coloris  vafa  in  ufus  domefti-  ' 
cos  feci.  Notetur  Murani  ad  ifliuf- 
modi  opera  aequale  pondus  frittf  cry- 
ftalli  & rochettae  adhiberi,  nec  tamen 
eo  minus  elegantem  aquae  marinx 
colorem  prodire.  Elegantiffimus  ta- 
men ex  fola  cryftallo  fit. 


C a p.  xxur. 

Carruleus  vel  aqua  marina  color.  , 

H Abeas  in  fornace  ollam  vitri  de- 
purgati ex  fritta  rochettae  vel 
fodx  Hifpanicae  : rochetta  tamen  o- 
rien talis  huic  negotio  aptiflima  eft. 
Ubi  vitrum  optime  purgatum  fuerit, 
in  ollam  librarum  viginti , dentur  ge- 
ris tremuli,  ex  praefcripto  capitis  vi- 
geftmi  bene  calci  nati , fervata  eadem, 
ut  in  aqua  marina  di&um , methodo, 
unciae  fex : advertendo , ut  fal  vitro 
innatans , id  quod  vitrarii  optime  no- 
runt, diligentrflimeaufcratur,  & co- 
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lor  prodibit  caeruleus  & picae  marinae 
admirandus,  qui,  ut  artifices  norunt, 
pro  ratione  operis  vel  augetur  vel 
minuitur.  Elapfis  duabus  hpris  vi- 
trum denuo  bene  mifceatur,  fa&oque 
experimento  videatur  an  color  fatis 
plenus  fit , ut  augeri  adje&o  novo 
pulvere , vel  dilui  poflic ; ac  ubi  jam 
voto  refponderit ,.  per  horas  viginti 
quatuor  relinquatur,  actum  demum 
mifceatur  & elaboretur  , color  enim 
erit  coeruleus  & aquae  marinae  pul- 
cherrimus , & ab  omnibus  aliis  colo- 
ribus qui  in  arte  vitraria  fiunt,  divjr- 
fus;  atque  hoc  colore  Pifis  anno  1 6oz . 
ollas  longe  plurimas  infeci , pulcher- 
rimas & omnium  perfe&iffimas. 

\ 

r — i - — . ■■  -■  , 

C A p.  XXIV. 


Pulvis  ruber,  multis  in  vitro  co- 
lor ibits  in  fer  v iens. 


REcipe  laminas  aeris  tenues  eafi- 
que  in  arcu  fornacis  muro  feclu- 


fastantifper  detineto,  donec  fimplici 
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igne  folae  & per  fe  calcinatae  fuerinr, 
ita  tamen  ut  non  liquefiant : nihil  e- 
nim  inde  boni  fieret.  Ubi  jam  calci- 
nat*  fuerint , tundantur , & in  pul- 
verem redigantur , prodibitque  pul- 
vis ruber,  qui  ad  varios  in  arte  vitra- 
ria neceflariosufus  fervetur. 


, C A P.  XXV. 

JEs  ter  calcinatura  tingendo  vitro  ^ 

**  * . . \ 

PUlvis  ruber  fupradi&us  mittatur 

in  fornaculam  vel  arcum  fornacis, 
circa  foramen  occhio  diduro  in  te- 
gulis vel  lateribus  codis,  calcinctur- 
que per  quatriduum  continuum,  & 
pulverem  dabit  nigrum  congloba- 
tumque.  Teratur  denuo,  cribretur- 
que  cribro  anguftiore , & calcinetur 
' in  arcp  fornacis , ut  antea  > per  dies 
quatuor,  vel  quinque ; & neque  coa- 
j cervabitur  amplius,  neque  pulvis  uf- 
que  adeo  niger  erit  , led  in  leuco- 
phaeum colorem  inclinabit  & per  fe 
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difTolvetur.  Hoc  pulvere,  qui  Italis 
ramina  di  tre  cotte  vocatur , aqua  ma- 
rina, viride  fmaragdinum, color  Ara- 
bicus, vel  ut  vulgo  T urcinus,  nec  non 
cxruleus  admodum  fpeciofus  multi- 
que alii  colores  fiunt.  Advertatur 
tamen , ne  tertia  vice  vel  plus  vel  mi- 
nus quam  par  eft  calcinetur  , neutro 
enim  cafu  vitrum  bene  tingeret.  Si- 
gnum autem  perfe&x  calcinationis 
eft,  fi  vitrum  in  ollis  purgatum  addi- 
to hoc  pulvere  derepente  intumefcat 
& infletur : nifi  enim  hoc  fiat , malae 
notae , & minus  bene  calcinatus  eft 
pulvis.  Huc  ergo  res  deducatur » ut 
perfe&e  calcinetur. 


C A P.  X X V f. 

Aqua  marina  in  cryfiallo  artificia - 
l'h  dtalts  Bollito  ditia,  t 

IN  ollam  frittae  cryftalli  librarum 
quadraginta , quae  magnefiam  ad- 
miftam  non  habeat , fed  accuratifli- 
■W.*.  ut  ego  citra  trajectionem  in  a- 
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quam  foleo,  defpumata , nec  non  o- 
ptimeexco&a  purgataquefit,  cientur 
unciae  duodecim  aeris , ut  fupra  capite 
•vige fimo  quinto  di&um  eft , ter  calci- 
nati , nec  non  zafFerae , eo  qui  capite 
duodecimo  demon  ft  ratus  eft  modo 
praeparatae  uncia  dimidia,  unitique 
bene  hi  duo  pulveres,  & in  quatuor 
partes  divifi  , quatuor  diftin&is  vici- 
bus in  ollam  mittantur , ut  eo  melius 
a vitro  recipiantur.  jVlifceatur  vir 
trnm  diligentiilime , & ubi  per  duas 
horas  requieverit , ac  denuo  miftum 
fuerit , experimento  fa&o  videatur, 
an  color  fatis  plenus  fi r,  & ii  voto  re- 
fpondeat,  ftare  permittatur.  Utut 
enim  aqua  marina  virefcere  videatur, 
fal  tamen,  quod  vitro  ineft , abfumet 
illam  viriditatem , & femper  in  colo- 
rem  inclinabit  coeruleum.  Exa&is 
viginti  quatuor  horis  operi  fefe  accin- 
gere licebit,  omniaque  parata,  & co- 
lor vel  plenus  vel  dilutus  erit , prout 
plus  minufve  pulveris  addideris.  Co- 
lores enim  ut  addito  novo  pulvere 
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intenduntur  , ita  dcmta  vitri  tindli, 
additaque  alia  ejufdem  naturae  & 
qualitatis  vitri  non  tin&i  parte  di- 
luuntur , atque  ea  ratione  ad  opta- 
tum terminum  deducuntur.  Nullis 
enim  certis  regulis  hoc  comprehendi 
poteft , fcd  a vitrarii  & artificis  pru- 
dentia dependet.  Hunc  aquae  mari- 
nae colorem  parandi  modum  faepius 
expertus  fum  , nunquam  fallente  ex- 
perientia: quod  fi  frittae  cryftalli  par- 
tem dimidiam  frittae  rochettae  ad  mi- 
fcuej-is,  aquam  marinam  habebis  pul- 
chram : omnium  tamen  longe  pul- 
cherrima ex  fola  cryftallo  fit. 


C A p.  XXVI  I. 

generales  in  omni 
colorum  genere . 

UT  colores  pulcherrimi  & fum- 
mt  perfe&i  evadant , adverta- 
tur * quod  olla  quaevis  recens , dum 
prima  vice  incalefcit , ob  terreftrera 
fuam  qualitatem  vitro  rude  quid- 
. piam 
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piam  Imprimit,  quo  mediante  colo- 
res omnes,  qui  tunc  fiunt , (ylveftres 
& illepidi  apparent,  quare  ollae  non 
admodum  magnae  vitro  albo  fufb, 
quod  artificibus  notum  eft , induci 
poliunt.  Secunda  tamen  vice  perfide 
videbitur  fylveftre  illud  & illepidum. 
Notetur  fecundo , in  ollas  huic  vel 
illi  colori  infervientes , non  ede  mit- 
tendum vitrum  alterius  generis  colori 
deftinatum.  Exempli  gratia  : Olla 
flavo  colori  inferviens , parando  coc- 
cineo apta  non  eft ; nec  quae  coccineo 
infervit  viridi : uti  nec  rubro  infer- 
viens aquae  marinae  colorem  fert , & 
fic  porro : fed  unufquifque  color,  ut 
perfe&us  evadat , propriam  luam  ol- 
lam defiderat.  Notetur  tertio  ut  pul- 
veres debita  ratione  > & neque  plus 
neque  minus  quam  par  eft  calcinati 
fint.  Quarto  ut  omnia  in  debita  pro- 
portione & dofi  adhibeantur,  & mi- 
ftura  ex  praefcripto  fiat,  fornaxque 
bene  calida  fit , & lignis  incalefcat 
ficcis,  & durioribus.  Ligna  enim  vi- 
' Cj  ridia, 
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ridia , minufque  dura  exiguo  fuo  ca-  . 
lore,  & fumo  omnn  corrumpunt. 
Quinto  notandum  eft  , ut  color  per 
partes  adhibeatur , id  eft,  ut  pars  una 
frittae , altera  vitro  fufo  & bene  pur- 
gato detur.  Alia  etiam  obfervanda 
funt  quae  fuo  loco , ubi  fpeciatimde. 
coloribus  egerimus,  dicentur. 

C A P.  XXVIII. 

I * '• 

alio  faciliore  modo , e§“  fumtu 
minore  ter  calctnare. 

REcipe  fcoriam  , quae  dum  fabri 
aerarii  urnas , fitulas,  aliaque  ex 
aere  candefa&o  armamenta  fabrican- 
tur, decidit;  minoris  enim  quam  aes 
folidum  emitur , neque  ut  calcinetur 
ftru&o  vel  deftru&o  in  arcu  vel  te-~ 
ftudine  fornacis  muro , ut  antea , o- 
pus  habet,  id  quod  perfemoleftum 
eft , & magnas  in  fornace  turbas  dat. . 
Hanc  inquam  fcoriam  ab  omnibus , 
heterogeneis  purgatam  , calidaque 
bene  lotam  & in  lateres  vel  tegulas. 

COr- 


Digitized  by  Google 


Liber  Primus.' 

codas  impofitam  , in  arcu  fornacis 
circa  foramen  , vel  in  fornacula  huic 
operi  fpecialiter  dicara  fepone  Ego 
Pifis,  exftruda  iftiurmodi  fornacula 
in  modum  parvae  calcariae  , nonnun- 
quam  viginti  vel  \ iginti  quatuor  li- 
bras hujus  fcoriae  exiguo  aliquot  ho- 
rarum fpatio  calcinavi.  Ergo  in  arcu 
prope  foramen  fornacis  per  dies  qua- 
tuor ftet,  extradaque  tundatur,  tran- 
featque  per  cribrum  anguftum , ac 
denuo  in  tegulis  vel  larenbus  codis 
in  eodem  loco  &r  caloris  gradu  ut  fu- 
pra  per  dies  quatuor  detineatur , & 
prodibit  pulvis  niger,  qui  congloba- 
tus, tundatur,  cribretur  cribro  an- 
gufto,  & in  tegulis  codisin  eodem  ut 
antea  calore  & loco  feponatur  , & 
minore  quam  fupra  faftidio  & fumtu 
optime  praeparata  er  it , eundemque 
femper  in  tingendo  vitro  effedum 
praeftabit;  advertendo,  ut,  quemad- 
modum fupra  didom  eft, antea  quam 
calcinetur  ab  omni  terreftri  materia 
fedulo  purgetur  laveturque.  Scoriae 
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bene  pr^parat*  fignum  eft , fi  vitro 
addita  intumefeere  illud  atque  tur- 
gere faciat. 


C A 1*.  XXIX. 

Elegans  ex  hat  fcoria  ayua  marina 
color  in  cry (lallo*  s 

REcipe  ollam  librarum  fexaginta 
frittx  cryftalli , a fale  ut  fupra 
di&umeft,  optime  purgat*  & in  a- 
quam  non  traje&x , ( mihi  enim  in 
more  pofitum  non  fuit  ,*  ut  aquam 
marinam  fa&urus  cryftallum  in  a- 
quam  trajicerem,  videbaturque mihi 
ea  ratione  melius  procedere  nego- 
tium : liberum  tamen  cuivis  erit , uti 
illud  fcquatur,  quod  experimento  fa- 
&o  optimum  videbitur)  In  hanc  ol- 
lam librarum  fexaginta  cryftalli  bene 
purgat* , fenfim  & per  vices  mitte  li- 
bram unam  cum  dimidia  fcori*,  ut 
antea  di&um  eft , nainore  fumtu  fa- 
€tx , nec  non  zaffer*  pr*parat* , & 
cum  pulvere  fcori^  benemift^  uncias 
• qua- 
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quatuor , eaquc  omnia  cum  vitro  per 
duas  horas  (edulo  mifceantur,  orani- 
bufque  bene  miftis  experimentum 
fiat , & fi  color  placuerit , ftare  per- 
mittatur: neque  enim  opus  eft  ut  co- 
lor viginti  quatuor  horarum  fpatio 
augeatur.  Deinde  movendo  ut  an- 
tea , mifceatur  vitrum , ut  colorem 
bene  imbibat  > elaborcturque  ut  cui- 
que placuerit,  & aquam  marinam 
pulcherrimam  dabit , quemadmo- 
dum ego  felici  fucceflu  mul toties  ex- 
pertus fum.  Color  autem  minus  vel 
magis  augendus  eft  pro  ratione  operis 
cui  infervire  debet.  Praecipue  autem 
id  agendum  eft,  ut  fcoria  bene  calci- 
nata  fit.  Si  frittae  rochettae  alterum 
tantum  fritt§  cryftalli  admifeeas , a- 
qua  marina  omnibus  modis  pulchra 
erit. 


C A P. 
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Aquae  marinae  color  impendio  minore 
fattus.  : 

EAdem,  ut  antea  di&um  eft,  prae- 
paratae fcorif , nec  non  pr^di&a 
dofis  zaffer^  , eadem  ratione  & for- 
ma detur  rochettae  orientali  & Hi- 
fpanicae , ita  tamen  ut  neutra  earum 
magnefiam  contineat , nec  in  aquam 
proje&a , fed  a fale  optime  purgata 
fit,  fervatis,  quantum  ad  reliqua, 
iftiufmodi  regulis  * quas  fupraincry- 
, ftallo  memoravimus , & aqua  marina  i 
Citis  pulchra  & cuicunque  operi  apta 
evadet,  multoque  minore  quamcry- 
ftallus  impenfa  parabitur  : Etenim 
minore  multo  rochetta  quam  cry? 
ftallus  pretio  emitur.  Hac  ratione 
illam  fepius  Pilis  & femper  felici  cum 
fuccellu  feci. . 


C A Pi  . 
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C A P XXX L. 

Aqua  marina  propria  inventionis  /iipr4> 
omnes  alias  admiranda» 

CAput  mortuum  vitrioli  Veneris, 
fine  corroftvis  Ghymic£  fadum, 
ft  per  aliquot  dies  in  aere  fteterit, . 
fponte  fua,  citra  omne  artificium, 
colorem  recipit  viridem  fubalbum. 
Ex  hac  materia , fi  in  pulverem  redi- 
gatur , & cum  eadem  ^afFerae  praepa- 
ratae , ut  in  aliis  fcoriae  pr^parationi- 
b=ns  didum  eftdofi  * eodemque  pro- 
cedendi modo  cryflallo  detur  , aqua  - 
marina  fiet  admirabilis  & ftupendae 
pulchritudinis , qualem  ego  Antver- 
pi§  iaepius  feci,  mirantibus  eundis  , 
qui  illam  viderunt.  Modus  fpagyri- . 
ce  fine  corrofivis  faciendi  vitriolum 
Veneris  hiceft>  ut  bradeas  aeris  te- 
nues , magnitudine' dimidiati  Flo- 
rentini recipias,  & in  promtu  fitu- 
num  vel  plura  crucibulat , in  quibus^ 
alternatim  ftratum  ex  fnlphure  com-~ 
muni  pulverato  & aeris  bradeis  facies, , 
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ufque dum crucibula impleantur,  & 
omnes  aeris  bra&e^  abfumtae  fint , id 
quod  ftratificare  vocant.  Hoc  pera- 
go tegantur  crucibula , eo  qui  capite 
13 1 (equitur  modo,  ut  experimentum 
fieri  poflit.  Hunc  modum  nullus 
quod  fciam  expertus  eft,  fed  ego  An- 
tonius Neri  facerdos  experimento  fa- 
&o  admirandum  illum , ut  fupra  di- 
dum  eft , inveni , ideoque  propriae 
inventionis  ill  um  efle  dico. 


C a p.  XXXII. 

Viride  in  vitro  fmaragdinum. 

DUm  viridis  color  fit , confide- 
randum  eft,  ne  vitrum  multum 
(alis  contineat.  Etenim  fi  iftiufmodi 
vitrum  adhibeas,  quod  falis  pluri- 
mum habet  > quale  illud  eft,  quod 
ex  rochetta  & cryftallo  fit , viride 
pulchrum  non  fiet , fed  aqua  marina 
potius.  Sale  enim  viride  illud  abfu- 
mitur,  & vitrum  fertiper  in  cyaneum 
vel  aquae  marinae  colorem  propendet. 

• 1 Qua- 
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Quare  fi  pulchrum  viride  facere  ani- 
mus eft,  metallum  commune , id  eft 
ex  pulvere , ut  capite  ottavo  demon- 
, ftratur,  fa&um  in  ollam  mitte:  atque 
hoc  vitrum  magnefiae  nihil  contineat: 
opus  enim  nigrum  & deforme  red- 
deret. Ubi  vitrum  optime  fufum  & 
purgatum  fuerit,  addantur  exempli 
gratia  ad  libras  centum  vitri,  unciae 
circiter  tres  croci  Martis,  aceto , ut 
capite  decimo  feptimo  demonftratum 
eft,  calcinati.  Mifceatur  bene  vitrum, 
& per  horae  fpatium  quiefeat , ut  tin- 
duram  croci  imbibat : ita  enim  non- 
nihil flavefeet,  abfumeturque  rude  il- 
lud coeruleum , quod  eidem  fempep 
ineft , facietque  ut  fufeipere  colorem 
viridem  poffit.  T unc  ergo  adfit  fco- 
ria  aeris , eo  qui  capite  decimo  feptimo 
demonftratus  eft  modo , ter  coda, 
denturquein  centum  vitri  libras,  li- 
brae duae  ejufdem  feoriae,  idquefex 
vicibus , bene  mifcendo  pulverem 
' cum  vitro.  Poftea  quiefeat  per  duas 
horas , uniaturque  cum  vitro.  Inde 
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mifceatur  denuo,  videaturquean  pro 
ratione  operis  cui  infervire  debet  fa- 
tis plenus  fit  color:  in  ipfo  enim  opere 
plus  (coria?  addere  licer,  & colores  vel 
intendendi,  vel  diluendi  funt,  pro  ra- 
tione illius  operis , quod  faciendum 
fufcepimus : nulla  enim  hic  certa  re- 
gula praefcribi  potefh  Quod  (i  color 
viridis  in  marinum  vel  coeruleum  ten- 
derer, nonnihil  croci  Martis,  ea , uti 
! di&um  eft  ratione  addi  potfet,  & vi- 
ride fmaragdi  pulcherrimum  habebis, 
quod;  alio  nomine  viride  porri  voca- 
tur , & exadis  viginti  quatuor  horis 
xleduci  in  opus  poterit , advertendo 
fernper  ut  vitrum  antea  mifceatur, 
quam  operi  manus  admovetur.  Co- 
lores enim  fernper  fundum  petunr, 
& circa  verticem  ollf  dilutiores  funt. 
Hoc  viride  faepius  Pilis  & nunquam 
non  eleganter  feci , idemque  eveniet 
omnibus,  qui  ea  quae  fupra  dida  funt. 
curiosi  fervaverint. 


Cap, 
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; Gap.  XXXIII. 

Viride  eo  quod  fupra  diclum  efi  ele- 
gantius. 

AT  vero  fi  viride  eo , de  quo  fu- 
pra di&um  eft , elegantius,  raa- 
gifque  corufcans  defideras , in  olla 
cryftallinum  habeas  quod  magnefia 
carear,  & femel  vel  bis  in  aquam  pro- 
j eftum  fit , ita  ut  omnis  falfedo  aijfu- 
matur.  Huic  cryftallino  detur  pars 
dimidia  vitri  communis  albi , iftiuf- 
modi  fcilicet , quod  magnefiam  non 
habeat*  Ubi  hoc  vitrum  miftum,  fu- 
fum,  & bene  fuerit  purgatum>  recipe 
in  centum  vitri  libras,  libras  duas  cmn 
dimidia  pulveris  laminarum  aeris , iri 
arcu  fornacis  ut  capite  vigeftmo  quinto 
demonftratum  eft  ^ter  caicinatarum, 
nec  non  uncias  duas  croci  Martis, 
fulphure  ur  capite  decimo  fexto  di&um 
eftcalcinati  & reverberati,  omniaquc 
bene  mixta  , fervatis  iifdem  ut  fupra 
indico  viridi  regulis,  vitro  da.  Et 
intendere  quidem  colorem  plusmi- 
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nufve,  prout  videbitur  , poteris  , ac 
fi  ccerulei  quid  habuerit , exigua  fu- 
pradicfci  croci  portio  addenda  , vi- 
trumque ipfum  haudfecus  atque  a- 
liud  viride  elaborandum  erit,  & viri- 
de habebis  pimpinellse  ftupendum, 
idque  faepius  Pifis  felici  cum  fucceflu 
feci.  Notetur  autem  Tempen  ut  fco- 
Tia  bene  praeparata  fit , fi  colores  de- 

fideras  elegantes  & pulchros. 

* * % , 

C A p.  XXXIV. 

Color  viridis  aimiraniiu. 

* * J. 

REcipe  fcoriam  aeris  caldarii , ter 
ut  fupra  demonftratum  eft  cal- 
cinatam , & loco  croci  Martis , tot 
modis,  ut  fupra,  praeparati,  fcoriam 
ferri  ab  incude  decidentem  & a pul- 
vere, carbonibus  & cinere  purgatam, 
eamque  tunde  » & quam  id.  fieri  po- 
teft  fubtiliflime^ribra.  Mifceatur  in 
fupra  di&a  dofi  cum  fcoria  aeris , de- 
turque  vitro  communi , fa&o  ex  pul- 
vere, quimagnefiam  non  habeat,  fer- 
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vatis  iifdem  ut  in  viridi  regulis..  Et 
hic  crocus  vel  fcoria  Martis  colorem 
tibi  dabit  viridem  fmaragdinum  mi-  < 
rabilem  i qui  abfumto  omni  colore 
coeruleo  & marino , qui  ordinarie  vi-- 
tro  adhaeret,  inftar  fmaragdi  flavefcet, 
ac  fulgorem  nitoremque  prae  reliquis 
viridibus  obtinebit.  Ut  haec  fcoria 
ferri  detur  fcoriae  aeris » id  ego  Anto- 
nius Neri  inveni.  Quod  ad  reliqua, 
eaedem  quae  in  reliquis  viridibus  do- 
fes  & regulae  ferventur,  & rem  habe- 
bis ftupendam , id  quod  experientia 
me  (aepius  docuit.  • 


C A P.  XXXV. 

Color  alius  viridis , qui  palmam  reli- 
quis d me  fattu  viridibus 
praripit. 

IN  pilam  vitri  librarum  decem,  cu- 
jus pars  una  cryftallino  faepius  in 
aquam  proje&o , altera  vitro  com- 
muni albo  pulvereo  conftet , recipe 
fritt$  communis  pulvereae  libras  qua- 

tuor. 
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tuor.  Huic  admifce  libras  tres  minii, 
omniaque  bene  unita  in  ollam  mitte, 
& paucis  horis  purgabuntur.  Ubi 
jam  purgata  fuerint , trajiciantur  in 
aquam , bene  advertendo , coieritne 
in  fundo  aliqua  plumbi  pars;  diligen- 
ter enim  eximenda  & abjicienda  eft, 
ne,  quod  evenire  folet  olla  frangatur. 
Deinde  vitrum  in  aquam  proje&um 
denuo  mittatur  in  ollam,  & per  diem 
unum  purgetur.  Poftea  addatur  co- 
loritium  ex  pulvere  capitis  mortui 
fpiritus  vitrioli  aeris  chymice  fa&i, 
cum  exigua  admodum  quantitate 
croci  Martis , & viride  prodibit  ad- 
mirandum , & eorum  quae  unquam 
feci  pulcherrimum  , quod  fmarag- 
dum  orientalem  optimum  referet, 
formando  cujufcunque  generis  operk 

Cap.  XXXVI. 

Color  cyaneus  vel  turcinus , in  arte 
vitraria  pracipuus. 

REcipe  fal  marinum,  vulgo  ni- 
grum vel  rude  di&um  : candi- 1 

dum 
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dum  enim,  quod  Volaterris  fit , huic 
operi  aptum  non  eft:  Mittatur  in  cal- 
cariam, vel  furnulum , ut  calcinetur, 
omnifque  humiditas  abfomatur,  & 
album  evadat  ; quo  fa&o  teratur , & 
pulverem  dabit  candidum*  Hoc  (a! 
ea  ratione  calcinatum  fervetur*  ut 
inde  color  cyaneus  vel  turcinus  fiat. 
Porro  in  olla  frittam  habeas  cryftalli, 
aquae  marinae  colore  tmttam,  decujus 
non  una  praeparandi  ratione  didum 
eft ; & color  ille  quidem  venuftus  & 
fatis  plenus  fit : omnis  enim  parandi 
coloris  cyanei  ratio  ab  aquae  marinae 
qualitate  dependet.  Huic  vitro  ita 
tin&o  detur  fal  marinum  fupradi- 
dum,  fenfim,  & bene  mifcendo , ut 
in  fcoria  fit , & aqua  marina  ex  pellu- 
cida & tranfparente  opaca  fiet : fal  e- 
nim  dum  in  vitrum  abit  * pellucidita- 
tem  illam  aufert , & pallorem  quen- 
dam  inducit,  quo  fenfim  color  cya- 
neus vel  turcinus,  in  arte  vitraria  prae-  ♦ 
cipuus,fit.  Caeterum  ubi  color  jam 
voto  refponderit,ftatim  elaborandum 

eft 
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eft  vitrum ; fal  enim  abfumitur  & in 
vapores  abit » vitrumque  tranfparens 
& deforme  fit.  Quod  fi  dum  elabo- 
ratur color  evanefcat,  addatur  ut  fu- 
pra  nonnihil  falis  calcinati , & color 
redibit.  Notet  vitrarius,  hocfalnifi 
bene  calcinatum  fi{,  femper  crepare; 
in  adhibendo  ergo  caute  agat,  oculof- 
que  & vifum  a periculo  praefervet. 
Dofis  falis  haec  eft  , ut  fenfim  & per 
intervalla  addatur,  ufque  dum  color 
voto  refpondeat : nulla  enim  certa 
raenfura  aut  pondere  hic  ufus  fum, 
fed  refpondente  colore  fubfiftebam, 
& totum  hoc  negotium  in  experien- 
tia fi  tum  eft.  Saepius  hunc  colorem 
feci,  ut  qui  in  re  familiari  neceffarius, 
& in  arte  vitraria  maximi  momenti 
& praecipuus  eft:  fufficit  tamen  in  hos 
ufus  recepiffe  aquam  marinam  ex  ae- 
qualibus cryftalli  &rochettae  parti- 
bus fa&am , & color  evadet  optimus. 

. An* 
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AntonI  Neri 

DE  ARTE  VITRARIA, 

LIBER  II. 

Quo  demonftratur  verus  modus  faciendi 
Calcedoninm,  colore  Achatis  vel  Ja - 
fidis  orientalis : nec  non  modus  pra* 
parandi  in  hunc  ufum  omne  genus 
colorum ; cum  modo  faciendi  aquas 
fortes  & regias , in  hac  materia  ne- 
cejfarias : modus  praterea  talcinandi 
t artarum , idemque  uniendi  cum  rubri 
. illius  coloris  genere , quod  Itali  Rofi  - 

chiero  vocant,  & varios  undant ef- 
que  diver  forum  colorum  in  vitro  lu- 
fus  reprafentat , eique  opacitatem 
illam  tribuit,  qua  gemmis  orientali- 
bus naturalis  efi. 

C A p.  XXXVII. 

OUandoquidem  in  eo  fum , ut 
demonftrem  modum  faciendi 
Calcedonium,Jafpidem,&  Achatem 
orientalem,  necellum  erit  ut  primo 
doceam  praeparationem  aliquot  mi- 

D nera- 
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neralium  huic  compofitioni  infer- 
vientium.  Utut  enim  nonnulla  ex 
his  paflim  veneant;  quia  tamen  id 
ago , ut  opus  prodeat  fumme  perfe- 
rum , ex  re  mihi  vifum  eft,  demon- 
ftrare  modum  exquifitum  & chymi- 
cum,  quo  mediante  hujus  artis  periti 
& curiofi,  fine  cujufquam  adminicu- 
lo quidvis  magis  perfe&e  & impenfi 
minore  facere  poflint.  Etenim  ubi 
materia  debite  praeparata , & color 
metallicus  ben£  reclufus,  atque  ab 
omni  immunditia  & particulis  terre- . 
ftribus,  feparatus  fuerit,  quae  unio- 
nem tin&urarum  cum  vitro  ordina- 
rie impedire  folent , dubium  nullum 
, eft , quin  vitrum  tingatur  coloribus 
vivis,  fplendidis  & venuftis,  qui  vul  - 
gares  vitrariorum  colores  longiffim£ 
fuperant.  Et  quia  color  Calcedonii, 
vel  potius  compofiti  illius  ex  quo  fit, 
nihil  aliud  eft, quam  coacervatio  qua- 
dam omnis  fere  generis  colorum, 
quos  vitrum  recipit,  & vulgo  omni- 
bus aeque  noti  non  funt; colores  etiam 
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jpfi  nifi  bene  praeparati  fint,  illam 
venuftatem  & fplendorem  illum,  qui 
requiritur , non  exhibent,  neceflum 
erit,  ut  metalla  aqua  forti  bene  calci- 
nentur, attenuentur,  & refolvantur; 
aes,  fulphur,  vitriolum  , fal  armonia- 
cum,&  illius  generis  alia  materia  diu- 
turnitate temporis  & lento  igne  ape- 
riatur , praepareturque : Ignis  enim 
violentia  hic  maxime  nocet.  Ruber 
ille  color , de  quo  cap.  124.  & farta- 
rum,utut  fumrn^  perfe&ionis  & bene  * 

calcinata  fint, in  debita  tamen  dofi  at- 
que proportione , nec  non  fuo  tem- 
pore adhibenda,  obfervandumque 
eft,  ut  vitrum  bene  co&um , purga- 
tum, & operi  maturum  fit ; & talis  in 
opere  induftria  adhibenda  eft , qua- 
lem periti  artifices  adhibere  folent: 
hac  enim  ratione  Jafpidem  , Acha- 
tem, & Calcedonium  orientalem 
perfe&e  imitabimur,  idque  tanta  co- 
lorum varietate , & undantium  ma- 
cularum venuftate,  tantaque  &tam 
intenfa  vivacitate , ut  quali  impofli- 
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bile  videatur  naturam  ad  illud  fafti- 
gium  operis  afcendere  pofle.  Quan- 
quam  enim  vulgo  dicatur, verumque 
elTe  videatur , quod  ars  naturam  ae- 
quare non  poflit,  experientia  tamen 
conftat,  in  rebus  plurimis,  & fpecia- 
liter  in  hoc  tingendi  negotio  artem 
non  aequare  tantum,  fed  longiffime 
etiam  fuperare  naturam,  id  quod  nifi 
oculatus  tefi is  nemo  crederet.  Ele^ 
gantia  ludorum  & varietas , nec  non 
undantes  & cum  venuftate  variegati 
colores,  qui  in  calcedonio,  (i  materia 
bene  praeparata  & vitrum  probe  e- 
laboratum  fuerit  t apparent , atque 
effe&us  qui  inde  refultat , omnem 
imaginationem  & conceptum  hu- 
» manum  tranfcendit.  Tribus  illis, 
quos  doceo,  modis,  ni  fallor  appare- 
bit, quo  pertingere  ars  vitraria  in  hoc 
negotio  poffit.  Etenim  omnia  parti  - 
culatim , & ufque  adeo  diftin&£  de^ 
monftro,  ut  nullus  dubitem , quin 
periti  & fuba&i  in  (imilibus  negotiis 
hoc  intelle&uri  fint,  ideoque  nifi 
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fciens  volenfque  errare  nemopoffit: 
quod  fi  quis  ex  praefcripto  meo  labo- 
raverit, plus  inveniet , quam  ego  di- 
co & revelo. 


C jl  p.  xSxviir 

(JModus  faciendi  aquam  fortem,  'vul- 
go feparationis  diftam , qua  argen- 
tum & Mercurium  folvit , cum  mo- 
do fecreto . 

R Eripe  nitri  purgati  partem  u- 
nam,  aluminis  rocc£  , quod  in 
patella  humorem  omnem  exhalave- 
rit, partes  tres,  deturquein  fingulas 
hujus  materi^  libras  uncia  una  arfeni- 
ci  cryftallini,  qui  modus  fecretus,  nec 
vulgo  notus  eft,  & pr^terquam  quod 
aquae  vires  addit , etiam  hoc  efficit, 
ut  fpiritus,  in  quibus  verus  aqu$  ner- 
vus & potentia  confidit,  & quibus 
demtis,  aqua  fortis  fontanae  fimilis 
eflet,  tanto  melius  extrahantur.  Re- 
digantur omnia  in  pulverem , mi- 
fceanturque,  & adjeria  decima  totius 
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compofiti  parte  arenati  optime  pul- 
verati,  remirceantur.  Hujus  materiae 
tantundem  in  ampullam  vitream  mit- 
tatur , ut  tres  circiter  vafis  illius  par- 
tes impleat ; fintque  vafa  haec  more 
folito  lutata , idque  forti  luto , cujus 
rei,  utut  vulgaris,  & artificis  ingenio 
committendae,  modum  tamen  non 
vulgarem  docebo.  Recipe  partem 
unam  limi  fluminum  pinguioris,qua- 
lis  eft  Arni , arenae  partes  tres , cine- 
rum ex  lignis  ordinariis  bene  cribra- 
torum partem  dimidiam,  & tomenti 
dimidiam  alteram.  Mifceantur , u- 
nianturque  h$c  omnia,  & aqua  com- 
muni excepta  in  paftam  redigantur, 
fubiganturque  optime  : quo  enim 
fuba&a  magis , eo  melior  pafta  erit. 
Adverte  tamen,  ut  duriufcula  fit  haec 
mafla,  addaturque  falis  communis 
pars  tertia,  incorporeturque  optime: 
in  hoc  enim  cardo  negotii  vertitur. 
Omnibus  bene  incorporatis  lutentur 
vitra,  & lutum  erit  perfe&um.  Poft- 
ea  ampullg  mittantur  in  fornaces  ven- 
to 
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to  expofitas,  & huic  operi  aptas,  quae 
terra  coda  conftent , & fuftinendo 
igni  pares  fint.  In  fundo  ampulla- 
rum arena  fit  quatuor  digitorum  al- 
titudine , nec  non  ferrum  craffiufcu- 
lum  tranfverfum , oneri  ferendo  par 
& vafa  ad  collum  ufque  arena  cir- 
cumdentur. Imponatur  fuus  cuique 
ampullae  alembicus , ifque  fatis  ma- 
gnus & capax,  & j undurae  optime  lu- 
tentur luto  ex  farina  tenui , & calce, 
pulveratis  miftifque  & albumine  ovi 
optime  agitato  exceptis , & fafcia  ex 
lino  tenui  obducantur,  ficcataeque 
ter  vel  quater  luto  muniantur,  fuper- 
induda  toties  fafcia , ac  tantum  tem- 
poris intercedat,  ut  ficcari  commode 
pollint , ita  enim  ignis  violentiam  & 
impetum  fpirituum  melius  fuftine- 
bunt.  Apponatur  porro  cuique  vitro 
recipiens  ex  vitro  capacillimum , ut 
impetum  & furias  fpirituum  ferre 
polTit , & qua  parte  roftro  alembici 
jungitur , eadem  ut  fupra  didum  eft 
ratione  luto  & fegmento  telae , quam 

D 4 id 


Digitized  by  Google 


j6  Liber  Secundus. 

id  fieri  optime  poteft,  obducatur,  nec 
ante  ignis  adhibeatur , quam  ficcatae 
fuerint  jun&urae : magni  enim  haec 
res  momenti  eft.  Poftea  ignis  adhi- 
beatur, fed  carbonum  & temperatus, 
idque  per  tres  horas,  quo  temporis 
fpatio  flatulentus  ille  humor , qui  vi- 
tris rupturam  minatur,  tranfit.  Con- 
tinuetur hac  ratione  per  horas  fex 
igne  temperato , & poftea  fenfim  au- 
geatur ignis,  adjiciendo  ad  carbones 
frufta  ligni  aridioris  quercini , idque 
per  proximas  fex  horas , ufque  dum 
alembicus  flavefcere , & tranfire  fpi- 
ritus  incipiant : atque  in  hoc  gradu 
fervetur  ignis,  donec  alembicus  fimul 
& recipiens  ruffo  & tandem  intcnfo 
rubini  colore  tingantur, quo  tempore 
augendus  eft  ignis , continuandum- 
que  donec  alembicus  rubere  incipiat, 
qui  color  quandoque  per  integrum 
biduum  durat.  Inftandum  ergo  o* 
peri,  ufque  dum  omnes  fpiritus  tran- 
fierint,  & alembicus  atque  recipiens 
inclarefcerepedetentim,  atque  ad  na- 
tura- 
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turalem  fuam  albedinem  redire  & re- 
frigerari coeperint.  Nihilo  tamen  mi- 
nus per  horae  fpatium  adhibeatur 
ignis , & tum  demum  fornax  per  fe 
refrigefcat:  advertendo,  ne  dum  ignis 
aeftuat , & alembicus  pariter  & reci- 
piens rubent , ventus  vel  aura  frigi- 
dior fubintret  j aut  frigidi  quidquam 
vitra  attingat : Etenim  quia  tum  ma- 
xime calent,  facillime  difrumpuntur, 
idque  cUm  ja&ura  laboris , impenfa- 
rum  & temporis  Ubi  jam  omnia 
frigent , alembicus  fimul  & recipiens 
panniculis  madidis , & frigida  bene 
repletis  tegantur, ut  fpiritus  aquf  for- 
tis tanto  fidant  citius , & omnia  per 
duodecim  horas  in  eo  flatu  relin- 
quantur. Jun&urae  poftea  & lutum 
aqua  tepida  madefiant,  ut  iifdem  hu- 
mefcentibus  demiligatur^  & alembi- 
cus atque  recipiens  difTolvi  poflint: 
plerumque  enim  h^c  integra  manent. 
Et  ampullae  quidem  frangantur : ufui 
enim  amplius  e fle  non  poffunt.  Feces 
autem  & fedimenta  aquae  fortis , id 
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eft  pars  ejufdem  tertia  optime  pulve- 
rata , adjedis  in  lingulas  libras  unciis 
quatuor  nitri  purgati  in  ampullam 
novam  mittatur,  additaque eadem, 
quae  antea  prodierat,  aqua  forti,  cum 
fuoalembico  & recipiente  bene  jun- 
cis, lutatis  & liceatis  ut  fuprain  for- 
nace deponatur , & primis  quatuor 
horis  ignis  lentus  adhibeatur , ifque 
poftea  fenfim  augeatur , ufque  dum 
alembicus  & recipiens  albefcant  & 
fpiritus  omnes  tranlierint , quo  tem- 
pore ignis  ultra  ftimulandus^non  eft, 
fed  eunda  refrigerari  permittantur, 

& alembicus  fimul  & recipiens  pan- 
niculis madidis  obvolvatur,  idque 
per  horas  duodecim  f & jundurae  eo 
quo  didum  eft  modo  folventur.  A- 
qua  fortis  valis  vitreis  excipiatur , & 
vafe  claulo  ne  optimi  fpiritus  exha- 
lent adfervetur.  Haec  eft  illa  aqua 
fortis  vulgo  leparationis  dida , quae 
infraferiptis  ulibus  infervit.  Non- 
nulli loco  aluminis  roccae  vitriolum 
optimum, Romanum  fcilicet  vel  aliud 

limi- 
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fxflnile  adfumunt.  Utrum  autem  ad 
hos  ufusaptum  fit  vitriolum , nec  ne, 
ex  eo  cognofcitur , fi  fricatum  fuper 
ferro  polito , aeris  colorem  ei  tribuat: 
& hoc  vitriolum  infrafcripto  modo 
purgatum  prae  alumine  aquam  for- 
tem dabit  longe  potentiflimam. 


C A p.  XXXIX. 

- ~v 

Ut  vitriolum  purgetur  & aqua  fortis 
potentijfima  fiat. 

H Abeas  vitriolum  optimum  : 
quanto  enim  vitriolum  melius 
eft , tanto  potentiot  aqua  fortis  erit. 
Hoc  vitriolum  aqua  communi  calida 
folvatur , & per  triduum  quiefcat. 
Poftea  filtretur  aqua  vitriolo  gravis. 
Feces  flavefcentes  removeantur,  eva- 
poretque  haec  aqua  in  ampullis  vi- 
treis, ita  ut  tertia  tantum  ejufdem 
pars  remaneat,  quae  catillis  vitreatis 
terreis,  loco  frigido  fervetur,  & duo- 
decim horarum  fpatio  lapilli  vitrioli, 
inftar  cryftalli  montanae,  coloris  ima- 

D 6 rag- 


Digitized  by  Google 


fo  Liber  Secundus. 

ragdini,  in  fuperficie  aquae  circa  la- 
brum catillorum  apparebunt , & in 
fundo  terra  relinquetur  flavefcens 
fulphurea , & huic  operi  minus  apta, 
folvantur  hi  lapilli  communi  calida, 
& aqua  folutionis  filtretur  evaporet- 
que  in  vafis,  & procedatur  utfupra, 
femper  abjiciendo  terram  illam  fla. 
vam , quae  in  fundo  refidet,  & ter- 
tia vice  vitriolum  bene  purgatum  a- 
ptumque  erit , ut  aqua  fortis  optima 
& folito  potentior  fiat , maxime  fi  ni- 
trum bene  purgatum  fit. 


C a p.  X L. 

Ut  aqua  regia  fiat , qua  aurum  & me- 
talla reliqua  dijfolvuntur , foto  ar- 
gento excepto. 

REcipiatur  aqua  fortis  fupradi&a, 
mittaturque  in  ampullam  mino- 
rem vitream , atque  in  fingulas  aquas 
libras  dentur  falis  armoniaci  pulvera- 
ti  unciae  duae,  ipfaque ampulla  mitta- 
tur ia  vas  calida  repletum , &fal  ar- 
mo* 
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moniacum  commota  faepius  aqua  fta- 
tim  folvetur , tingeturque  flavo  co- 
lore. Addatur  denuo  tantum  falis, 
quantum  diflolvere  aqua  poteft , & 
ubi  jam  folvere  defierit  aliquantifper 
requiefcat.  Poftea  quicquid  limpi- 
dum erit  leniter  decantetur.  Etenim 
in  fundo  remanere  folet , quidquid 
terreni  fal  armoniacum  continet : ha- 
bebifque  aquam  potentem , quae  au- 
rum aliaque  metalla,  excepto  argen- 
to diflolvit:  id  enim  non  attingit. 


C a p.  XLl. 

Ut  T artarum , fex  vini  dittum+uratur. 

H Abeas  tartarum  vel  feces  vini 
rubri,  melior  enim  eft  quam  al- 
bi, idque  conflet  ex  fruftis  majoribus 
crafliufculis  & fcintillantibus , remo- 
to ejufdem  pulvere,  qui  nulli  hic  u- 
fui  effe  poteft.  Mittatur  ita  uti  eft  in 
vafanova  terrea , & fub  incenfis  car- 
bonibus uratur  , ufque  dum  non 
amplius  fumet , atque  wlcinatum  & 

in 
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in  maflam  reda&um  fit  coloris  ex  ni- 
gro purpurafcentis,  & uftum  praepa- 
ratumque erit. 


c a p.  xlil 

Ut  Calcedonius  ex  vitro  fatis  formo- 
fu  fiat. 

REcipe  aquae  fortis  libras  duas,  in 
ampulla  vitrea, quae  collum  gra- 
cile & oblongum  habeat,  in  eandem- 
que  mitte  argenti  in  tenuia  frufta 
concifi  uncias  quatuor,  & admota 
ad  ignem,  vel  in  aquam  calidam  mifi 
sa  ampulla  argentum  ftatim  diflolvi 
continget.  Soluto  omni  argento  in 
ampulla  ejufdem  generis  & formae 
alia  habeas  aquae  fortis  libram  unam 
cum  dimidia,  & in  ea  difTolvcs  argen- 
ti vivi  uncias  fex,  illifque  folutis,  aqua 
folutionis  in  ampulla  majore  mifcea- 
tur,  addanturque  falis  armoniaci  un- 
ciae fex , & folvantur  more  folito  ad 
ignem  lentum.  Solutioni  addatur 
Zafferae  praeparat^  uncia  una,  ma- 
gne- 
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gnefi§  praeparat^  uncia  dimidia , nec 
non  ferretti  Hifpanici  tantundem, 
fed  fenfim  : tumere  enim  & ebullire 
magnefia  non  fine  periculo , & vel 
evomere  materiam , vel  difrumpere 
va(a,  & omnia peflumdare  folet.  Ad- 
datur porro  croci  Martis  fulphure 
calcinati  unci^  pars  quarta,  nec  non 
fcori^  aeris  caldarii  ter  calcinat^  di- 
midia pars  uncif , quae  non  minus 
quam  magnefia  ebullire  folet : fmaiti 
item  coerulei  pi&orum , nec  non  mi- 
nii tantundem.  Omnia  ha2C  bene 
pulverata  feorfim  & per  gradus  mit- 
tantur in  ampullam,  agitenturque  le- 
niter, ut  aqua  pulveres  bene  imbibat, 
ita  tamen  ut  femper  tibi  caveas  ab  ef- 
fervefeentia.  Ampulla  bene  claufa 
fit,  ac  per  dies  decem  f^pius  agitetur, 
ut  pulveres  bene  incorporentur,  & 
ab  aqua  evifceratf  eidem  pateant: 
poftea  mittatur  in  fornacem  & are- 
nam , adhibeaturque  ignis  tempera- 
tiffimus , ut  omnis  aqua  fortis  exha- 
let, id  quod  viginti  quatuor  horarum 
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fpatio  evenire  folet , notando  bene* 
Ut  ignis,  non  vehemens,  fedtempe- 
ratiffimus  adhibeatur,  & fpiritusa- 
quae  fortis  afferventur,  remanebitque 
in  fundo  pulvis  fulvi  coloris,  quio- 
ptime  pulveratus  in  vafis  vitreis  fer- 
vatur ad  ufum.  Ubi  jam  Calcedo- 
nium  facere  volueris , in  promtu  ha- 
beas vitrum  bene  purgatum , & ex 
fruftis  fcyphorum  confraftorum  cry- 
ftallinis  vitroque  albo  faepius  liquato 
fa&um.  Etenim  vitrum  ex  fritta  re- 
cens fa&um  formando  Calcedonio 
aptum  noneft,  nec  colores  eidem  fe- 
fe  applicant , fed  a fritta  confumun- 
tur.  Semper  ergo  fragmenta  adhi-* 
beantur,  & vitrum  quod  in  ufu  antea 
fuit,  & exempli  gratia  in  ollam  vitri 
librarum  viginti  aut  circiter,  dentur 
hujus  medicamenti  vel  pulveris  duae, 
cum  dimidia*  vel  tres  unciae , idque 
tribus  diftin&is  vicibus,  mifcendo 
bene  vitrum , ut  pulverem  optime 
imbibat , qui  additus  fumum  quen- 
4ara  caeruleum  emittit*  Cum  bene 
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mixtum  fuerit  vitrum , quiefcatper 
horam,  eique  altera  miftura  detur,  & 
per  viginti  quatuor  horas  quiefcat, 
mifceaturque  bene,  & experimentum 
fiat,  exhibebitque  colorem  ex  flavo 
coeruleum*  Hocfpecimen  in  fornace 
fxpius  ignitum  & extra&um,  ubi  re- 
frigefcere  coeperit , undas  repraefen- 
tabit  marinas  & colores  fatis  elegan- 
tes. Adfint  tartari , expraefcripto  ca- 
pita quadragefemi  ufti,  unciae  odo, 
fuliginis  camini  bene  vitrificatae  un- 
ciae duae , nec  non  croci  Martis  ful- 
phure  calcinati  unciae  pars  dimidia. 
Omnia  bene  pulverata  & unita  vitro 
dentur,  quatuor  vel  fex  vicibus , ob- 
fervando,  quod  vitrum  addito  iftiufi* 
modi  pulvere  mirum  in  modum  in- 
tumefcat,  & nifi  induftrius  inadmi- 
niftrando  vitrarius  fit,  omnia  ptfTum 
itura  fint : paulatim  ergo  adhibeatur, 
& per  intervalla,  mifcendo  femper 
vitrum,  ut  pulvis  bene  incorporetur. 
Porro  addito  omni  hoc  pulvere  vi- 
trum bullire , & non  minore  quam 

vigin- 
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viginti  horarum  fpatio  quicfcere  per- 
mittatur, quo  tempore exa<5fco  cucur- 
bitula ex  eo  fiat , & aliquoties  in  for- 
nace candefa&a  illa  videatur , an  vi- 
trum voto  refpondeat,&  foris  aereum 
& viride  quid,  nec  non  aquam  mari- 
nam, rubrum, flavum, aliofque  varios 
colores,  lufusque  & undas  elegantif- 
fimas  inftar  Calcedonii , Jafpidis  vel 
Achatis  orientalis  exhibeat , ac  fi  in 
aere  introfpicias  velut  ignis  rubeat; 

. id  enim  fi  fiat , tempeftivum  erit,  & 
vafa  formentur  diverfi  generis,  ut  • 
funt  pocula,  crateres,  falina,  vafcula 
pro  aflervandis  floribus , & illius  ge- 
neris alia,  fed  femper  plana  & leviga- 
ia,  non  varie  elaborata : decus  enim 
nullum  habent : Notabit  autem  fem- 
per vitrarius,  ut  dum  in  opere eft, 
forcipe  vitrum  bene  vellicet,  & cum 
judicio  candefaciat,  ut  flu&us  & un- 
das marinas  lufusque  colorum  ele- 
gantiflimos  reddat.  Ex  hac  etiam 
mafla  patinas  majores,  ovi  forma,  vel 
triangulares  aut  quadratas,  prout  vi- 
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fum  fuerit,  facere,  illafque  inftar  * 
gemmarum  rota  polire  licebit : poli- 
turam enim  & fpendorem  recipit,  ac 
pro  tablinis  & pluteis  infervire  pote- 
rit, verum  Jaljpidem , Achatem  & 
Chalcedonium  repraefentantibus. 
Quod  fi  colorem  evanefcere, vitrum  - 
que  ex  opaco  pellucidum  fieri  con- 
tingat, id  quod  in  hoc  opere  noxium 
eft,  fufpendendus  eft  labor,  & vitro 
tartarum  uftum,  cum  fuligine  & cro- 
co, ut  fupra , addendum  eft,  ita  enim 
corpus  recipit , & opacitas  facit  , ut 
colores  appareant.  Caeterum,  ut  pul- 
vis recens  additus  bene  incorporetur, 
neceflum  eft , ut  vitrum  per  plure* 
horas  purgetur,  quo  pera&o  labor  ut 
antea  procedet.  Atque  hic  ille  mo- 
dus eft,  quo  ego  anno  cIo  Io  c i 
Florenti*  in  Cafino  & fornace  vitra- 
ria ufus  fum,.  qua  aeftate  egregiu* 
Dn.  Nicolaus  Landus,  familiaris 
meus  1 & infignis  in  fmalti  ad  lucer- 
nam elaborandi  negotio  artifex  for- 
nacem illam  exftrui  curabat,  quo 

tem- 
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tempore  etiam  praeparati  ante  mate- 
ria, & fervatis  iifdem  regulis,  plures 
ex  hujus  generis  Calcedonio  patellas 
infigniter  pulchras  feci. 


Cap.  XLIII. 

Secundi  generis  Calcedonius. 

1.  7 N libra  una  aquae  fortis  folvi, 
-A&  vale  bene  claufo  fepofui 

argenti  puri  minutim  concifi  uncias 
tres. 

2.  In  vas  aliud  vitreum  mifi  aquae 

fortis  libram  unam,  in  eaque  folvi,  & 
folutas  vafe  bene  claufo  fepofui  ar- 
genti vivi  bene  purgati  uncias  quin- 
que. V 

$.  In  Ampullam  ejufdem  generis 
aliam  mifi  libram  unam  aquae  fortis, 
in  eaque  folvi,  uncias  duas  falis  armo- 
niaci,  illifque  folutis  addidi  dimidiam 
unciam  croci  Marris , aqua  forti , ut 
capite  decimo  nono  di&um  efl: , fa&i, 
nec  non  ferretti  Hifpanici , exprae- 
fcripto  capitis  decimi  quarti  praeparati, 
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& fcoriae  rubrae  > ad  normam  itis 
vige  fimi  quarti  fa&ae , nec  non  aeris 
tremuli,  (ulphure , ut  capite  vigejim 0 
primo  demonftratum  eft,  calcinati  ana 
vel  fingulorum  unciam  dimidiam. 
Omnia  haec,  (fiftgula  tamen  feorfim, 
& per  fe)  in  pulverem  reda&a  grada- 
tim , & lente , adhibiti  patientia  in 
ampullam  raifi : fritta  enim  non  mi- 
nus quam  ferrettum  Hifpanicum  & 
aes  tremulum  aquam  fortem  efferve» 
fcere  & turgere  facit.  Quare  feor- 
fim fingula , nec  non  lente  & in  exi- 
gua per  vices  quantitate  haec  immit- 
tenda funt , ne  intumefeendo  ebul- 
liant , & vitrum  frangatur , quod  fa- 
cile evenire  folet.  Diligentia  itaque 
& patientia  opus  eft. 

4.  In  vafculum  aliud  vitreum  mi- 
fi libram  unam  aquae  fortis , & in  ea 
folvi  falis  armoniaci  uncias  duas,  illiP 
que  folutis  fenfim  (quia  intumefeitj 
& ftrepitum  magnum  excitat)  addidi 
antimonii  crudi  pulverati  unciam  di- 
midiam , & aliquanto  poft  coerulei 
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vel  fmalti  pi&orum  tantundem , nec 
non  minii  unciam  unam , & vitrioli* 
tit  /upra  di&um  eft,  purgati , unciam 
dimidiam.  Omnibus  antea  bene  tri- 
tis & folutis,  vas  claufum  fepofui. 

j • In  aliam  ampullam  vitream  mi- 
fi  aquae  fortis  libram  unam , & in  ea 
folvi  falis  armoniaci  uncias  duas.  Poft- 
ea  addidi  uncias  duasZafferae , ut  fu- 
pra  capite  duodecimo , praeparatae,  nec 
non  magnefiae  Pedemontan^,  ad  nor- 
mam capit  a r decimi  tertii  praeparatae, 
quartam  partem  unciae , & dimidiam 
unciam  fcoriae,  ex  laminis  aeris,  in  te- 
ftudine  fornacis , ter , ut  fupra  capite 
'vigefimo  quarto , & vtgefimo  quinto  de- 
monftratum  eft,  calcinatae , cum  un- 
cia una  cinnabaris.  Atque  haec  omnia 
/eorfim  optime  trita  in  ampullam  mi- 
fi,  cavendo  ab  his  qu$  inflare  vitrum 
folent : quibus  pera&is  vas  claufum 
feponebam. 

6,  In  aliud  ejufdem  generis  vas 
mi  fi  libram  unam  aquae  fortis , in  ea- 
que  more  folito  diffolvi  falis  armo- 
niaci 
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niaci  undas  duas.  Poftea  addidi  un- 
ciam  ceruffe  dimidiam  , quse  valde 
ftrependo  intumefcit , ideoque  lente 
procedendum  eft : nec  non  laccf  pi- 
drorum  rubr§ , aeruginis  item»  & fco- 
ri^  ferri  ab  incude  decidentis  ana  un- 
ciam femis.  Atque  h^c  fcoria  vehe- 
menter intumefcit,  ut  jam  cautione 
opus  fit.  Omnia  feorfim  bene  triti 
in  ampullam  mifi , cavendo  bene  ab 
his,  quae  aquam  fortem  turgere  & ef- 
fervefcere  faciunt,  atque  hac  ratione 
agendo  vitrum  claufum  fepofui. 

Has  fex  ampullas  per  dies  duode- 
cim fepofitas,  quotidie  fexies  optime 
agitabam , ut  aqua  fortis  penetrare  & 
attenuare  ingredienda  poflet;  itae- 
nim  tin&uram  fuam  vitro  commu* 
nicant.  Exatto  illo*  tempore  mate* 
riam  omnem  fex  illis  ampullis  con- 
tentam lent£  ( ne  effervefeendo  vi- 
trum difrumperet)in  ampullam  gran- 
dem, & in  fundo  lutatam,  agitatisan- 
tea  miftifque  bene  omnibus  fuper  ci- 
neres mifi,  & ignem  adhibui  maxime 
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lentum,  quo  mediante  aqua  horis  vi« 
ginti  quatuor  evaporavit.  Notan- 
dum autem  eft,  ignem  poftremo  ad- 
hibendum efle  fumme  lentum , ne 
pulvis  nimio  calore  corrumpatur. 
Qui  aquam  fortem  recuperare  volet, 
lutatis  probfc  jun duris  capellum  ad- 
hibeat atque  recipiens.  Evanefcente 
aqua,  in  fundo  pulvis  remanet  ex  ru- 
bro fulvus , qui  vafe  claufo  fervetur 
^ • * 
ului. 

Hunc  pulverem  dedi  vitro,  ex 
fragmentis  vitri  veteris , ut  fupra  in 
primo  Calcedonio  didum  eft,  fado, 
recens  enim  fritta  hic  nulli  ufui  eft, 
ut  antea  demonftravi : fi  tamen  cry- 
ftalli  fragmenta  adhibeas,  melius  fuc- 
cedet  negotium.  Dofin  autem  ean- 
dem, eundemqhe  mifcendi  modum, 
& eadem  temporis  momenta  in  hoc, 
quae  in  priore  illo , fecutus  fum : & 
corpus  eidem  dedi  tartaro  ufto,  nec 
non  fuligine  camini  vitrificata,  & 
croco  ferri,  aceto  mediante  fado,  id- 
que  lente  admodum  & fenfim , pul- 
vis 
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vis  enim  hic  terribiliter  turget.  De- 
inde cum  per  horas  viginti  quatuor 
quieviflet , vas  ex  eo  quoddam  mihi 
parari  curavi,  eoque  faepius  bene  can- 
defa&o  videbam  an  corpus  opacita- 
tem acquifiviflet , atque  illam  colo- 
rum varietatem  & undantes  lufus  ex- 
hiberet, quo  animadverfo , varii  ge- 
neris vafa  ex  eo  fieri , & forcipe  vel 
volfellis  opus  more  folito  vellicare 
jufli , ad  exprimenda  varii  generis 
phantafmata.  Ex  hac  Calcedonii  fpe- 
cie  plurima  pocula,  caque  pulcheni- 
mafeci,  & ex  hac  eadem  mafla  ali- 
quot centum  corollae  in  ufus  equi- 
tum fpeciofiflimae  in  Flandria  per  me 
fa&ae  funt,  quas  magnus  Hetruriae 
Dux  Ferdinandus , felicis  memoriae, 
itiultique  alii  Principes  & Domini  vi- 
derunt. 


E Cap, 
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Cap.  XLIV. 

Tertius  modus  faciendi  Calcedonium • 

1.  TN  ampulla  vitrea  & aquae 
X fortis  validae  libra  unafolvi, 

& folutas  vafe  claufo  fepofui  uncias 
quatuor  bra&eolarum  argenti  puri. 

2.  In  aliaejufdem  generis  ampulla 
& libra  una  aquae  fortis  folvi  uncias 
quinque  argenti  vivi , fale  communi 
& aceto  purificati.  Et  fal  quidem  a- 
ceto  forti  irroratum  in  fcutella  lignea 
piftillo  ligneo  aflidue  agitabam , & 
aqua  limpida  communi , ut  liquefce- 
ret,  omnemque  Mercurii  nigredi- 
nem fecum  aveheret , lavabam  : id- 
que  faepius  repetii,  addito  femper  no- 
vo fale  & aceto : quo  pera&o  Mercu- 
rium per  pellem  caprinam  trajeci , & 
in  aqua  forti  folutam  vafe  claufo  fe- 
pofui." 

3.  In  alia  cucurbitula  vitrea  & li- 
bra una  aquae  fortis  folvi  uncias  tres 
argenti  puri  hac  ratione  calcinati.  Ar- 
gentum Mercurio , ut  moris  eft , a- 

mal- 
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malgamatum , mifceatur  cum  aequali 
pondere  falis  communis,  ab  omni  ter- 
reftri  fubftantia  purificati , id  quod 
folutione  per  aquam  communem  fa- 
&a  aflequimur : aqua  coda  bidui  fpa- 
tio  quiefcat , in  hunc  finem,  ut  parti- 
culae falis  terreftres  fidant , quo  fa&o 
aqua  filtratur , & alio  vafe  vitreo  ex- 
cepta, evaporando  abfumitur,  &fal 
beneficcatum  denuo  folvitur , quie- 
fcit,  filtratur,  & evaporat  utfupra: 
idque  tantifper  continuatur  donec  fal 
feces  in  fundo  nullas  relinquat,  & 
pr^paratum  erit  purificatumque.  At- 
que h$c  falis  purificatio  non  ideo  tan- 
tum fit,  ut  tanto  in  Lunam  efficacius 
agat , fed  ne  Luna  terreftrium  parti- 
cularum quidquam  aflumat,  quod 
poftea  non  nifi  difficulter  feparari  ab 
ea  poffit.  Mittantur  omnia  in  cruci- 
bulo  fuper  carbones , ut  Mercurius 
avolet , ac  ^-gentum  in  fundo  rema- 
neat calcinatum  pulveratumque , cui 
aequale  pondus  falis  communis,  ut  fu- 
pra  praeparati,  adjunges,  mixtaque  o- 
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mnia  in  crucibulo  per  fex  horas  in 
ignem  ad  calcinandum  mittes.  Hanc 
materiam  aqua  calida  faepius  lavabis* 
ut  falfedo  omnis  abeat.  Poftea  ar- 
gentum in  ampulla  vitrea , communi 
aqua  repleta, ad  confumtionem  quar- 
tae partis  coques , & refrigerari  ac  re- 
lidere argentum  permittes.  Decan- 
tetur quod  refiduum  eft  aquae,  idque 
addita  femper  recenti  aqua  ter  itere- 
tur, & quarta  demum  vice  in  ampul- 
lam aquae  fortis  mittatur , agitetur  & 
fervetur  in  ufum. 

4.  In  vas  vitreum  aliud  mili  li- 
bram unam  aquae  fortis , & in  ea  fol- 
vi  uncias  tres  falis  armoniaci,  & folu- 
tione  fa&a , id  quod  limpidum  erat 
decantavi , abje&is  quae  in  fundo  re- 
federant  fecibus.  In  hac  aquafolvi 
drachmas  duas  argenti , & folutas  va- 
fe  claufo  fepofui. 

5.  In  cucurbitulam  a]^m  mifi  li- 
bram unam  aquae  fortis,  in  eaque  fol- 
vi  uncias  duas  falis  armoniaci , & fo- 
lutione  fa&a  addidi  cinaprii , & croci 

Mar- 
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Martis  fulphure,  ut  capte  decimo  fexto 
demonftratum  eft,  caicinati,  nec  non  - 
lapidis  Armenii  & ferretti  Hifpanici, 
ex  praefcripto  capit  js  decimi  quarti  fa- 
&i , ana  drachmas  quatuor.  Singula 
feorfim  bene  trita  mittebam  in  am- 
pullam , cavendo  mihi  ab  his , quae 
aquam  fortem  turgere  & effervefcere 
faciunt.  Lente  enim  hic  agendum 
eft,  ne  exundante  materia  labor o- 
mnis  fruftraneus  fit;  quo  fa&o  vas 
claufum  feponebam. 

6 . In  ampullam  vitri  aliam  mifi  • 
aquae  fortis  libram  unam  , folvendo 
in  eadem  , more  folito , uncias  duas 
falis  armoniacf?  poftea  addidi  croci 
Martis,  aceto  , ut  fupra  capite  decimo 
feptimo , caicinati,  nec  non  calcis  ftan- 
ni  inter  vitrarios  notiftimae,  & zaffe- 
rae,  ut  capite  duodecimo  demonftratum  • 
eft,  praeparatae , atque  cinaprii , ana, 
unciam  dimidiam.  Singula  feorfim 
bene  trita , fenlim,  & ne  effervefcen- 
te  aqua  omnia  pedum  irent,  adhibiti 
" ingenti  diligentii , addebam,  eoque 

E 3 fa- 
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fa&o  vas  claufum  adfervabam. 

7 . In  cucurbitulam  ejufdem  ge- 
neris  aliam  mifi  aquae  fortis  libram  i 
unam,  fol vendo  in  eadem  falis  arme- 
niaci uncias  duas.  Poftea  addebam 
aeris  tremuli,  fulphure  ad  normam 

primi  capitis  calcinati  unciam 
:oriae  aeris , ex  praeferipto  <ui* 
ge/imi  ottavi  capitis  ter  calcina tae,  nec 
non  Magnefiae  Pedemontanae,  ut  fu- 
pra  capite  decimo  tertio  praeparatae , & 
fceriae  ferri  ab  incude  decidentis  ana 
unciam  dimidiam  : fingula  feorfim 
bene  trita,  fenfim*  & metu  efferve- 
fcentiae  cum  cautela , & quafi  per  o- 
tium  addebam,  eqqueftdt.o  vas  clau- 
fum feporiebam. 

8.  In  vas  vitreum  aliud  mifi  aquae 
fortis  ljbram  unam , & falis  armoniaci 
more  folito  uncias  duas.  Solutione 
fafta  addebam  minii  drachmas  qua- 
tuor,  aeruginis  unciam  unam  , anti- 
monii  crudi  & capitis  mortui  vitrio- 
li  purificati  ana  unciam  dimidiam. 
Singula  feorfim  bene  trita,  & ad  prae-' 
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cavendam  ebullitionem  , ut  fieri  fo- 
let,  fenfim  addebam , eoque  fa&o  vas 
claufum  fepenebam. 

9.  In  cucurbitulam  aliam  mifia- 
quae  fortis  libram  unam,  & in  eadem 
folvi  falis  armoniaci  uncias  duas.  De- 
inde addidi  auripigmenti,  arfenici 
cryftallini,  & laccae  pi&orum  ex  gra- 
nis Kermes  ana  unciam  dimidiam. 
Singulis  feorfim  bene  tritis , aaditif- 
que , ab  efferve fcentia  mihi  more  fo- 
lito  bene  cavebam , eoque  fa&o  vas 
claufum  feponebam. 

Has  novem  ampullas  per  quinde- 
cim dies  bene  claufasin  calore  forna- 
cisdetinui,  & eafdem  quotidie  fae- 
pius  optime  agitavi,  ut  aqua  fortis 
agendo  in  materialia  eadem  bene  at- 
tenuaret , tin&uramque  eorundem 
aperiret,  quae  nifi  bene reclufa male 
operatur.  Poftea  omnem  aquam  for- 
tem cum  fuis  ingredientibus  in  am- 
pullam unam  capacem  vitream  bene 
firmam  lente  & per  gradus  mittebam; 
Etenim  dum  uniuntur  effervefcunt. 

E 4.  Inde 
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Indeclaulam  per  fex  dies,  & quoti- 
die agitatam  ampullam  cineribus  im- 
pofui,  & adhibito  per  viginti  quatuor 
horas  lento  igne  id  folum  egi,  ut  aqua 
evaporaret;  Notetur  autem  ampul- 
lam hanc  inde  a fundo  ad  medietatem 
ufque  bene  lutatam  efTe  debere , & 
poftremo  ignem  adhibendum  efle 
fumme  lentum  , ne  pulveres  nimio 
calore  corrumpantur , fed  aqua  tan- 
tum evanefcat,  & pars  fpirituum  me- 
lior pulveri  affixa  remaneatrea  etenim 
ratione  pulvis  optimos  in  vitro  effe- 
rus exhibet.  Qui  aquam  recuperare 
volet,  lutatis  bene  juncturis  capellum 
& recipiens  adhibeat : acui  enim  de- 
inde, ut  fuo  loco  dicetur,  potefh  In 
fundo  ampullae  pulvis  relinquebatur 
coloris  ex  virefcente  fulvi , cujus  ean- 
dem, ut  in  primo  Calcedonio , dofin 
& quantitatem  vitro  purificato,  & ex 
fragmentis  cryftalli,  non  vero  ex  fi  it- 
ta  fa&o,  addebam  ; neque  enim  in  il- 
lo vitri  genere  fuccederer  negotium. 
Circa  temporum  momenta  & caute- 
las 
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las  eaedem  ut  in  primo  Calcedonio 
regulae  ferventur.  Deinde,  ut  in  pri- 
mo Calcedonio  didhim  eft,  oportuno 
tempore  tartaro  ufto , fuligine  cami- 
ni & croco  Martis  aceto  mediante 
faffco  opacitatem  ei  tribuebam,  adhi- 
bita , eadem  ut  ibidem  dofi , indu- 
ftria , & fpatio  temporis , & exa&is 
viginti  quatuor  horis  id  agebam , ut 
vitrum  elaboraretur , forcipe , illud 
utfupra  di&um  eft , diligenter  velli- 
cando, & faepius  recalefaciendo. 

Hunc  tertium  modum  expertus 
fum  Antverpiae  anno  1609,  menfe 
Januario,  quo  tempore  morabar , & 
per  plures  annos  habitabam  in  aedibus 
~ Domini  Emanuelis  Ximenii,  Equitis 
S.  Stephani , natione  Portugallenfis, 
& civis  Antverpiani , hominis  inge- 
nioli, & in  omnibus  fcientiis  fupra 
omnes  alios  quos  ego  in  Germania 
inferiore  unquam  vidi  vel  cognovi, 
maxime  fuba&i.  Atque  hoc  pulvere 
Antverpiae  in  fornace  vitraria  Do- 
mini Philippi  Giridolfi,  hominis  val- 
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de  officiofi,  Calcedoniumfeci,  ufque 
adeo  pulchrum  & venuftum  , ut  ve-  i 
rum  Achatem  imitaretur , & venu- 
ftate  coloris  quam  longiffime  fupe- 
raret.  Et  pl ures  Portugallenfium  no- 
biles gemmarii  eundem  cum  admi- 
ratione afpicientes,  ajebant,  naturam 
ad  illud  faftigium  afcendere  non  pof- 
fe.  Atque  hic  Calcedonius  omnium 
quos  ego  feci,  pulcherrimus  erat, 
penlante  operis  pulchritudine  fafti- 
dium  laboris  y & diuturnitatem  ope- 
rationis , ex  eoque  vafa  duo  Princeps 
Auriacus  fibi  comparavit,  & grata 
acceptaque  fibi  efle  demonftravit. 
Quod  fi  aqua  fortis  bona , & ingre- 
dienda bene  praeparata  fuerint , opus 
prodibit  longe  quam  ego  dico  pul- 
chrius.. 
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AntonI  Neri 

DE  ARTE  VITRARIA, 

Liber  III. 

Quo  demonfirantur  veri  modi  produ- 
cendi in  vitro  colorem  aureum , Gra- 
nati , Amethyflt , Sapphiri : nigrum 
item  holofericeum , latteum , marmo- 
reum , & rubrum  plenum : nec  non 
modus  faciendi  frittam  ex  cryftaUo 
montana : modus  item  tingendi  vi- 
trum colore  margarita , aliaque  par- 
ticularia in  exercitio  artis  vitraria 
necejptria. 

C a p.  X L V.  . . .. 

HOc  libro  tertio  demonftratur 
ratio  producendi  in  vitro  colo- 
rem aureum , nec  non  colorem  Gra- 
.nati,  Sapphiri,  nigrum  holofericeum, 
la&eum,  marmoreum  , rubrum  ple- 
num , & colorem  margaritae,  idque 
variis  modis,  quorum  unus  praeftan- 
tior  eft  altero : modus  item  Angularis 
faciendi  frittam  ex  cryftallo  monta- 
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na,  quae  non  minus  quam  fritta  ordi- 
naria tunditur,  ut  inde  vafa  fiant  I 
plane  candida  > pulchra  & fpeciofa. 
Dubium  non  eft,  quin  eorundem 
colorum  plurimi  his  qui  circa  artem 
verfantur  jam  noti  fint : fed  non  o- 
mnes  omnibus.  Aureum  enim  & ru- 
brum plenum , ceu  colores  in  arte  vi- 
traria difficiles  & faftidiofos  pauci 
bene  facere  norunt : ut  enim  fiant 
tanta  opus  eft  attentione  circa  dofin, 
tempus,  circumftantias  & ingredien- 
da, ut  fi  vel  minimum  in  aliquo  eo- 
rundem errare  contingat , res  omnis 
corrumpatur,  & colores  plane  diverfi 
prodeant.  Ego  in  his  duobus  aeque 
ac  in  aliis  omnibus  coloribus  circum- 
ftantias & minutiftima  quaeque  ufque 
adeo  evidenter  & perfpicue  defcribo, 
ut  dubium  nullum  fit  quin  omnes  me 
ita  capiant , ut  nullos  non  colores  & 
nominatim  fupradidos,  aureum  & 
rubrum  plenum  perfe&S&non  fine 
jucunditate  & fatisfa&ionefua  facere 
poffint., 
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C A 1>.  XL VI. 

Aureum  in  vitro  colorem  producere • 

REcipe  frittf  cryftalli  tarfo  fa 6kx 
partes  duas : longe  enim  melior 
cft,  quam  quae  arenii  fit:  frittaeroc- 
chettae  itidem  tarfo  fa&ae  partem  li- 
nam. Mifceantur  omnia,  & contun- 
dantur benS,  atque  in  fingulas  cen- 
tum libras  hujus  compofitionis  aflu- 
matur  tartari  rubri,  crafTioris  & bene 
vitrificati  libra  una.  Hoc  recremen- 
tum vini,  ita  ut  eft  crudum,  tundatur 
bene,  & per  cribrum  anguftum  tranf- 
eat,  detur  que  in  fingulas  hujus  tarta- 
ri  libras  libra  una  magnefiae  Pede- 
montanae , eo  qui  capite  decimo  tertio 
docetur  modo  praeparatae.  Mifcean- 
turbene  hi  duo  pulveres,  miftique 
cum  frittis  fupradi&is  commifcean* 
tur  optime,  & miftura  in  ollam  mifla 
igne  fornacis  ordinario  per  dies  qua- 
tuor  coquatur.  Caeterum  quando- 
quidem hi  pulveres  vitrum  inflant  & 
bullire  faciunt , miftura  fenfim  & per 
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gradus  in  ollam  mittenda  eft , ne  vi- 
trum per  orificium  fornacis  effluat. 
Ubi  vitrum  jam  bene  purgatum  & 
tindum  fuerit  ( id  quod  exadis  die- 
bus quatuor  frequenter  evenire  (olet) 
in  vafa  & iftiufmodi  opera  alia  elabo- 
randum eft : haec  enim  dofis  materia- 
lium colorem  dabit  pulcherrimum. 
Quod  fi  colorem  ad  opera  magna  ma- 
gis dilutum  requiris , minus  pulveris 
addendum  eft,  & dofin  habebis  ifliuf- 
modi laboribus  aptam  : at  vero  ut  o- 
pera  pellucida  & tenuia  fiant,  fervan- 
do  dofin  priorem  color  fatis  dilutus 
& perfpicuus  erit ; plus  enim  materiae 
tingentis  requirunt.  Canna  autem 
vitrariorum  crafla,  quam  Itali  daSpiei 
vocant , minus  tartari  & quafi  dimi- 
dium magnefiae  poftulat.  Notetur 
autem  utramque  frittam , cryftalli 
rocchettae  optime  unitam  & permi- 
ftam  efle  debere.  Tartarum  fit  ru- 
brum, non  album : id  enim  huc  nihil 
fecit:  fitque  craffum  & in  fruftis,  non 
pulvereum  y nam  etiam  illud  inutile 
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eft.  Magnefia  femper  fit  Pedemon- 
tana.  Pulvis  materiae  detur , non  vi- 
tro fufo:  neque  enim  tingeret,  omnia- 
que  fenfim  & per  partes  in  ollam  mit- 
tantur. Servatis  his  regulis  color  eva-  • 
det  aureus  fatis  pulcher.  Si  vero  pul- 
cherrimum defideras , loco  rocchet- 
tae  meram  cryftalli frittam  recipe,  & 
colorem  habebis  aureum  magis  pul- 
chrum, magifque  fpeciofum . Atque 
hunc  modum  ego  fervavi  in  produ- 
cendis di&is  coloribus  , & .quotief- 
cunque  illum  expertus  fum,  femper 
mihi  pulchre  fucceflit. 

1 ^ * * 
Gap,  XLV1I. 

Color  Granatu 

REcipe  pondus  aequale  frittf  cry- 
ftalli  *&  rocchettae  optime  mi- 
flum , atque  fingulis  hujus  mifturae 
libris  centum  libram  unam  magnefiae 
Pedemontanae , ex  praefcripto  capitis 
decimi  tertii  praeparatae , nec  non  Zaf- 
ferae  praeparatae,  & cum  magnefia- 

bene 
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benemiftae  undam  unam.  Mifcea- 
tur  bene  hic  pulvis  cum  frittis  fupra- 
didis,  & poftea  fenfim  mittatur  in 
ollam  > notando  magnefiam  incaufa 
cfle , cur  vitrum  turgeat-  Ergo  lente 
agendum  erit,  ne  vitrum  peffum  eat. 
ZafFera  magnefiae  bene  admifta  fit: 
etenim  vivum  colorem  reddit , eique 
fplendorem  conciliat  atque  venufta. 
tem.  Exado  quatriduo » ubi  vitrum 
purgatum  & bene  tindum  erit,  operi 
admovenda  manus  eft.  Atque  haec 
jufta  dofis  eft  magnefiae  pro  vafis  mo- 
dicae magnitudinis,  ut  color  fatis  ple- 
nus evadat.  Minora  vafa  plus,  majo- 
ra minus  & dimidium  praedidi  pul- 
veris tequirunt : & revera  color  vitri 
vel  intendendus , vel  diluendus  eft 
pro  ratione  operis  quod  agendum 
fufcipitur , idque  totum  & judicio  & 
difcretione  ejus  dependet,  qui  pul- 
verem adhibet. 


Cap. 
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c a p XLViir. 

Color  Ametbyfii. 

REcipe  frittam  cryftalli  tarfo  o- 
ptimefa&am , & antea  quam  in 
ollam  aut  vas  mittatur,  lingulis  fritt£ 
libris  adde  infrafcripti  pulveris  bene 
mifti  unciam  unam , mifceanturque 
omnia  bene  » & fenfim  in  fornacem 
mittantur  : haud  fecus  etenim  atque 
fupradi&us  Granati  color  turget.  U- 
bi  vitrum  purgatum , & vero  Ame- 
thyfti  colore  infe&um  fuerit , operi 
manus  admoveatur.  Notandum  , 
hunc  colorem  non  aliam  quam  cry- 
ftalli  frittam  defiderare , eundemque 
vel  intendendum  vel  diluendum  elle 
pro  ratione  operis.  Pulvis  producen- 
do huic  colori  aptus  is  eft  qui  fequi- 
tur.  Recipe  magnefiae  Pedemonta- 
nae , ex  praefcripto  capitis  decimi  tertii 
praeparat® , libram  unam , Zafferae 
prseparatae  unciam  unam  cum  dimi- 
dia. Mifceantur.  bene  hi  duo  pulve- 
res , denturque  frictae  cryftalli , & 

vitrum 
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vitrum  dabunt  veri  Amethyfti  colore 
infe&um. 

C a p X L I X.  ] 

Color  Sapphiri, 

REcipe  frittam  rocchettae,  & i* 
centum  hujus  fritt§  libras  detur 
libra  una  Zaffer^ , ad  normam  capitis 
duodecimi  praeparat^ , & cum  uncia 
una  magnefif  Pedemontan^  pr^para- 
antea  bene  mift$.  Mittatur  fritta 
in  fornacem  , vitrumque  fluat  atque 
purgetur  optimi  , eoque  purgato 
mifceatur  bene,  videaturque an  co- 
lor fatis  plenus  fit,  ut  augeri  vel  dilui, 
fi  opus  fit , poflit , atque  fic  elabore- 
tur, & colorem  fapphiri  habebis , qui 
violae  duplicis  Conftantinopolitanas 
colorem  referet,  id  quod  exigua  ma- 
gnefif  dofis  eidem  praeftat , ut  Pijis  < 
faepius , & femper  cum  fuccefiu  ex- 
pertus fum.  Magis  tamen  quam  ego 
dicere  aufim  admirandus  ille  color 
erit,  fi  ex  fola  cryftalli  fritta  fiat , ut 
proxime  demonftro. 
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Color  Sapphiri  magis  venuftus. 

LOco  fritt^  rocchettf  habeas  frit- 
tam  cryftalli  optimam,  deturque 
ei  praedidfcus  pulvis  in  di&adofi,  & 
colorem  fapphiri  referet  fulgentem 
& pulchrum  , quo  facere  , quicquid 
voles , poteris : notando  coloritium 
ex  magnefia  & ZafFera  frittg  dandumv 
non  vitro  fufo : vitrum  enim  fufum 
colorem  non  nifi  aegre » atque  ita  re- 
cipit, ut  nullius  valoris  fit. 


C a p.  LI. 

. * • 

Niger  color . 

REcipe'  ramenta  varii  coloris , il- 
lifque  adde  magnefiam  & ZafFe- 
ram,  & magnefiae  quidem  quam  Zaf- 
fer$  dimidio  minus.  Hoc  vitrum 
bene  purgatum  elaboretur  , & ni- 
grum dabit  inftar  holoferici  , nec 
conflandis  tantum  vitris  nitens  & 
pulcherrimum , fed  cuicunque  operi 
aptiflimum,  C a p« 
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c a p.  LII. 

Nigrum  pulchrius . 

REcipe  frittae  ciy ftalli  & pulveris 
ana,  libras  viginti , calcis  plum- 
bi & ftanni  libras  quatuor : mifcean- 
tur  omnia  bene,  & in  olla  calente 
mittantur  in  fornacem  & ubi  vitrum 
bene  purgatum  fuerit , recipe  chaly- 
bis bene  calcinati  & pulverati , nec 
non  fcoriae  ferri  ab  incude  decidentis 
&pulveratae  partes  aequales , eafque 
bene  mifce.  Hujus  pulveris  bene  mi- 
fti  unciae  fex  dentur  vitro  fufo , mi- 
fceanturque  omnia : vitrum  enim  ad- 
dito hoc  pulvere  vehementer  turget. 
Deinde  quiefcat  per  horas  duode- 
cim , ita  tamen  ut  nonnunquam  mi- 
fceatur , ac  tandem  manus  operi  ad- 
moveatur , prodibitque  nigrum  ho« 
lofericiinftar  pulcherrimum  , & cui- 
cunque operi  aptum. 
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c a p.  liii. 

Nigrum  aliud  pulchrius.  ^ 

IN  libras  centum  frittae  rocchettae 
dentur  tartari  rubri  pulverati  librae' 
duae,  nec  non  raagnefiae  pulveratae  8c 
cum  tartaro  miftae  unciae  fex.  Fritta 
fenfim  in  fornacem  mittatur , vehe- 
menter enim  turget,  purgeturque,  id 
quod  fpatio  dierum  quatuor  vel  cir- 
citer fiet.  Mifceatur  bene  vitrum, 
laveturque,  & nigrum  dabit  admira- 
tione dignum  & multo  quam  fupra- 
fcripti  nigri  colores  magis  operibus 
aptum.  - • 

* * 

Cap.  L IV.# 

La&eus  color  egregius. 

RHcipe  frittae  cryftalli  libras  duo- 
decim , & calcis  plumbi  ftanni- 
que  libras  duas.  Mifceantur  omnia 
bene,  & addatur  unciae  magnefiae 
praeparatae  pars  dimidia , uniraque 
omnia  mittantur  in  ollam  calentem, 

ftent- 
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flentque  per  horas  duodecim:  mifcea- 
tur  poftea  bene  vitrum , & fi  color 
fatis  plenus  non  fuerit,  addatur  non- 
nihil calcis  fupradidae»  mifceaturque 
bene  cum  vitro , ut  incorporetur , & 
odo  horarum  fpatio  vitrum  operi 
aptum  erit,  dabitque  colorem  la- 
deum  pulcherrimum , qualem  ego 
faepius  feci. 


C A P.  LV. 

• . » » •**  » « 

Color  ladeus  pulcher,  magi/que 
candidus . _ 


REcipe  frittae  cryflalli  quadrin- 
gentas libras, nec  non  calcis  ftan- 
ni  libras  fe*aginta , & magnefiae  Pe- 
demontan^  prf  paratf  libras  duas  cum 
dimidia.  Pulverentur  omnia  bene, 
mittanturquein  ollam  & purgentur, 
id  quod  exadis  ododecim  diebus 
accidit.  Hanc  materiam  projeci  in 
aquam,  acdenuo  in  ollam  mifi  , ea- 
que  purgata  experimentum  feci , & 
quia  tranfparere  videbatur , addidi 
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calcis  fupradi&ae  libras  quindecim* 
Calxftanni  in  ofhcinis  vitrariis  no- 
tiffima  res  eft.  Vitrum  aliquoties  mi- 
fcui , & unius  diei  fpatio  fupra  quam 
id  dici  poteft  pulchrum , & quavis 
nive  candidius  evafit.  Dedi  operam 
ut  elaboraretur , idque  multotiesea  * 
ratione  feci , & femper  mihi  bene 
fucceflit.  Ex  rocchetta  ladeus  quo- 
que color , fed  minus  quam  ex  cry- 
ftallo  candidus  fit.  Cryftallum  ergo 
femper  adhibeat,  qui  exquifiti  qui<£ 
quam  facere  defiderat. 


C a p.  LVI. 

Ut  color  marmoreus  fiat * 

FRittam  cryftalli  i^llam  mitte,  & 
ubi  liquata  fuerit , manum  operi 
admove,  antea  quam  purgetur,  & 
marmoreum  fatis  pulchrum  erit* 


tt 6 Libir  Tertius.’ 

C A P.  L VII. 

Perfici  color  in  latteo. 

\ >T  Agnefia  Pedemontana  praepa-. 
JLVLrata  in  la&eo  dabit  colorem 
floris  mali  perfici.  Notandum  autem 
eft , in  tempore  elaborandum  eflfe  vi- 
trum: color  enim  evanefcit. 


C a p.  LVIII. 

# Rubrum  plenum. 

RBcipe  frittae  cryftalli  libras  vi- 
ginti , ramentorum  vitri  candidi 
libram  unam , ftanni  calcinati  libras 
duas.  Mifceantur omnia,  mittantur 
in  ollam , fundantur  & purgentur. 
Fufis  omnibus  habeas  chalybis  calci- 
nati, & bene  laeflgati,  nec  non  fcoriae 
ferri  ab  incude  decidentis  & bene  tri- 
t$  partes  aequales.  Recipe  hujus  pul- 
veris mifti  uncias  circiter  duas,eafque 
vitro  fupradi&o , ubi  purgatum  fue- 
rit optime  admifce  : formidabilem 
enim  in  morem  hic  pulvis  vitrum  in- 


Digil 


/ Gooole 


1 


Li  b er  Ter  t i u $.  117 

flat : fine  incorporari,  id  quod  quin-* 
que  vel  fex  horis  evenire  folct.  .Ad- 
vertatur ne  pulveris  nimium  adhibea- 
tur : vitrum  enim  nigrum  fieret,  cum 
tamen  non  opacum  , fed  pellucidum 
aut  obfcure  flavefcentis  coloris  efle 
debeat.  Id  ubi  aflecutus  fueris , bene 
habet , atque  tunc  recipe  aeris  rubri, 
in  arcu  fornacis  ut  capite  'vigefimo  • 
quarto  demonftratum  eft  calcinati,  & 
bene  triti  drachmas  circiter  fex;  ad- 
dantur vitro , mifceanturque  faepius, 
& tertia  vel  quarta  vice  color  inftar 
fanguinis  ruber  apparebit.  Saepius  er- 
go experimentum  capiatur,  & ubi  co- 
lor refponderit,  ftatim  elaboretur;  ni- 
fi  enim  id  fiat , color  ruber  evanefcit, 
fuccedente  in  locum  ejus  nigro.  Prae- 
terea ne  color  pereat , olla  aperta  fit, 
omniaque  cum  cura  agantur  necefle 
eft,  & dum  chalybs  & ferri  fcoria  ad- 
ditur, attendendum  eft,  ne  modum 
excedas , vitrum  que  nigrum  evadat, 
fed  tranfparentem  & obfcure  flave- 
fcentem  colorem  obtineat,  tunc  enim 
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addito  aere  rubro  color  pulcherrimus 
apparebit , qualem  ego  faepius  feci. 
Denique  id  agatur  ut  olla  quam  id 
fieri  poteft  minime  incalefcat , neque 
plus  decem  horis  in  fornace  perma- 
neat, ac  fi  colorem  interea  evanefcere 
contigerit,  id  .quod  aliquando  acci- 
dit, addito  novo  pulvere  ex  fcoria 
* ferri  color  redibit,  & quia  faftidiofum 
hoc  negotium  eft , cum  cura  praepa- 
randum & peragendum  erit. 


C a p.  LIX. 

Cryji alius  montana . 

CRyftallus  montana  in  crucibulo 
operto,  procul  ab  omni  cinere  & 
immunditia  ignefcat  > frigida  reftin- 
guatur  & calcinetur,  idque  odies  re- 
petatur, & ubi  reficcata  fuerit , fuper 
porphyrio  lapide  in  pulverem  redi- 
gaturinpalpabilem.  Hic  pulvis  cum 
fale  pulveris  in  ampulla  vitrea , ut  ca- 
pite tertio didum  eft,  praeparato,  & 
faepius  purificato  mifceatur , & fritta 
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fiat , quae  in  ollam  calidiffimam  cum 
debita  doli  magnefiae  mifla,  in  forna- 
ce detineatur , & fuo  tempore , ut  in 
cryftallo  dicftum  eft»  in  aquam  faepius 
projiciatur,  deinde  optime  purgetur, 
& more  folito  inftar  alterius  generis 
cryftalli  elaboretur , videbifque  mi- 
rabilia. 


C a p.  LX. 

Margaritae  color  in  cryftallo . 

CRyftallo  fuf<£  purgat$que  detur 
ter  vel  quater  tartarum  bene  & 
ad  albedinem  ufque  calcinatum , mi- 
(ceaturque  bene  cum  vitro, idque  tam 
diu  repetatur,  addito  femper  novo 
tartaro,  ufque  dum  vitrum  margaritf 
colorem  affumat:  nulla  enim  hic  certa 
regula  dari  poteft,  cum  totum  hoc 
negotium  in  experientia  (itum  fit.  U- 
bi  color  refponderit , ftatim  elabore- 
tur , facillime  enim  evanefcir.  Hic 
meus  proceflus  eft , quem  faepius  ex- 
perientia comprobavit. 

F z An- 
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AntonI  Neri 

' / 

Florentini 

DE  ARTE  VITRARIA, 

LIBER  IV. 

Quo  verus  modus  demonfiratur  faciendi 
vitrum  plumbi , nec  non  plumbum 
ipfumcalcinandi , & ex  eodem  extra- 
hendi colorem  Smaragdi , Topa/ii , 
Cyaneum  vel  pica  marina , Incar- 
natum, Saphiri , aureum  & lapidis 
Lazuli:  nec  non  modus  tingendi  cry - 
ft alium  montanam  colore  permanente 
Rubiniy  Balajfii , Topa/ii , Op<?Zr,  He- 
liotropiiy  aliijque  coloribus  pulcherri- 
mis. 

C a p.  L ?CI. 

Vitrum  plumbi,  paucis  in  arte  vi- 
traria notum , fi  de  coloribus  a- 
gatur,  vitrum  eft,  omnium,  qu$  nunc 
quidem  in  fornace  fiunt,  pulcherri- 
mum & nobiliffimum  , quo  veros 
gemmarum  orientalium  colores  imi- 
tamur , id  quod  cryftallo  vel  alterius 

gene- 
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generis  vitro  fieri  non  poteft.  Ve- 
rum eft,  nifi  fedulo  admodum  atten- 
das, cujufcunque  generis  ollas  & vafa 
perrumpit,  & in  cineres  abit.  Omnia 
ergo  ufque  adeo  diftin&e  defcribo, 
ut  credam  nullum  non  periculum  e- 
vitari  pofle.  Totum  autem  hoc  ne-  * 
gotium  in  eo  confiftit , ut  veram 
plumbum  calcinandi  recalcinandi- 
que  rationem  nofcamus.  Quanto  e- 
nim  calcinatum  eft  faepius , tanto  ad 
le  redit  minus , & confequenter  mi- 
nus ollarum  diffolvit.  Semper  autem 
in  aquam  projiciendum,  & exemtum 
denuo  in  fui  generis  mafiam  conflan- 
dum eft:  & quoties  aliqua  ejufdem 
particula  in  ollae  fundo  reperitur,  to- 
ties cum  cura  eximenda  eft  • nifi  enim 
id  fiat,  ollas  perrumpit,  & fundum  ea- 
rundem  confumendo , fimul  cum  vi- 
tro per  anguftiflimas  rimas  tranfit, 
ollafque  relinquit  vacuas*  Obferven- 
tur  ergo  fequentes  hoc  libro  defcri- 
ptae  regulx,  & omne  evitabitur  peri- 
culum. 
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C A p.  L X II. 

Plumbum  calcinare. 

PRimo  plumbum  In  fornacula  cal- 
cinetur,  (quod  his  qui  fi&ilia 
praeparant  notum  eft)  id  que  in  quan- 
titate non  exigua  : bidui  enim  fpatio 
multa  plumbi  centenaria  calcinabun- 
tur:  notetur  tamen,  uti  fornacula  ha- 
ftenus  ita  calefiat , ut  fundendo  vitro 
fufficiat,  nec  ultra;  non  enim  calcina- 
retur.  Ubi  plumbum  aliquantifper 
liquatum  fuerit , & cuticulam  flave- 
fcentem  contraxerit,  pars  ejufdem 
calcinata  ferro  ad  talia  apto  attrahen- 
da, &in  extremitate  interiore  fundi 
fornaculae  extendenda  eft , quae  qui- 
dem extremitas  lapide  conflet  tenero, 
qui  ignem  ferat , & orificium  verfus 
propendeat , quae  omnia  ceil  vulgo 
nota  hic  confulto  praeterimus;  id  tan* 
tum  notando,  plumbum  femel  calci- 
natum  denuo  in  fornacem  moderati 
calidam  ad  reverberandum  mitten- 
dum & diftendendum,  nec  non  ferro 

per 
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per  plures  horas  aflidue  agitandum 
eflfe , qua  fecunda  calcinatione  fiave- 
dinem  acquirit.  Poftea  per  cribrum 
trajicitur  anguftum , & fi  quae  ejuf- 
dem  particulae  non  tranfeunt,  plum- 
bo novo  addito  denuo  calcinantur. 
Atque  hac  ratione  magna  plumbi 
quantitasad  vafa  fictilia,  & in  ufus  fi- 
gulorum calcinatur.  Csterum  id  vel 
maxime  agendum  eft , ut  moderate 
calida  fornax  fit : etenim  fi  jufto  cali- 
dior fit , plumbum  nunquam  calci- 
nabitur. 


: .C  a p.  LXIIL 

* * 

Vitrum  plumbi  facere • 

• • 

REcipe  exempli  gratia  hujus 
plumbi  calcinati  libras  quin- 
decim , fritt^  cryftalli , vel  pro  ra- 
tione coloris  quem  intendimus,  roc- 
chettf , aut  pulveris  libras  duodecim. 
Omnia  accuratiflime  unita  mittantur 
in  ollam  > & exa&is  decem  horis  (eo 
enim  temporis  fpatio  optime  liquata 
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erunt)  projiciantur  in  aquam,  notan- 
do, fiepius  contingere, ut  in  fundo  ol- 
aliqua  pars  plumbi  coeat  in  mafTam 
fui  generis,  qu§  diligentiflime  exi- 
menda eft : nili  enim  id  fiat , diffrin- 
gentur ollae , atque  omnia  peffum 
ibunt.  Hoc  ergo  unum  ex  prf cipuis 
in  hac  operatione  obfervationibus 
eft.  Prfterea  cavendum  eft  fedulo, 
ne  grana  plumbi , quf  in  aqua  funr, 
& vitro  non  cohaerent , denuoin  ol- 
lam redeant;  eadem  enim  ratio,  idem- 
que  fra<ftur§  & damni  metus  fubeft. 
Servatis  his  vitrum  in  ollam  redeat,  & 
exa<ftis  fummum  decem  horis  operi 
aptiffimum  erit.  Atque  hic  modus 
eft  faciendi  vitrum  plumbi. 


C a p.  LXI V. 

Modus  elaborandi  vitrum  pr a ditium. 

SI  cui  potoria , veldiverfi  generis 
alia  vafa  in  ufus  domefticos  ex  vi- 
tro plumbi  parare  animus  eft,  exi- 
guam ejufdem  particulam  canna  vi- 
traria 
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traria  attollat,  fublatam  nonnihil  de* 
iervefcere  patiatur , ac  tum  demum 
manum  operi  admoveat.  Antea  ta- 
men marmor  bene  purgetur , & in* 

. terea,  dum  vitrum  parumper  refri** 
gefcit,  frigida  bene  hum  edetur : nili 
enim  id  fiat , marmor  nunquam  non 
decorticatur  si  vitro  plumbi,  & vi- 
trum afiumtS  aliqua  marmoris  parti- 
cula deforme  opus  reddit.  Aflidue 
ergo , dum  fub  manibus  vitrum  eft, 
humedetur  marmor,  alioquin  omnis 
vitri  elegantia  & pulchritudo  perit. 
Praeterea,  quanto  durius  eft  marmor, 
tanto  minus  periculi  fubeft.  Atque 
hic  procedendi  modus,  in  refrigeran- 
do vitro , & humedando  marmore, 
femper  locum  habet,  quotiefcunque 
nova  vitri  particula  elaboranda  fufci- 
pitur.  Uique  adeo  enim  tenerum 
hoc  vitri  genus  eft,  ut  nifi  refrigefcat, 
& in  exigua  admodum  mole  attolla- 
tur, elaborari  nulla  ratione,  nec  canna 
vitraria  eximi  £ fornace  poffit:  atque 
hanc  fuam  teneritudinem,  jufculo  fi* 
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inillimam,  plumbo  debet.  Ut  ergo 
commodi  elaborari  poffit,  parum  vi- 
tri attollatur , fublatum  nonnihil  de- 
fervefeat , marmor  continue  hume- 
detur,  & olla  moderate  calida  iit. 


C a p.  L X V. 

Vitrum  plumbi  colore  Smaragdi 
admirando. 

REcipe  frittae  pulveris  cribratae 
libras  viginti , calcis  plumbi  cri- 
bratae libras  fedecim.  Mifceantur 
optime,  tranfeantque  per  cribrum, 
& mittantur  in  ollam  moderate  cali- 
dam, & odo  vel  decem  horarum 
fpatio  optime  omnia  liquefeent.  Pro- 
jiciantur in  aquam , & quidquid  in 
fundo  ollae,  vel  aquae,  plumbi  eft, 
• cum  cura  eximatur,  ne  ollam  diflol- 
vat.  Hocperado,  materia  in  ollam 
redeat  * & fex  vel  odo , aut  circiter 
horis  optime  liquefeet.  Projiciatur 
denuo  in  aquam , & plumbum  omne 
femoveatur » ut  antea , 8c  vitrum  ab 
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omni  pinguedine  calcis  plumbi  & fa- 
lis pulverei  liberum , fplendorem  ac- 
quiret lucidiffimum , & paucis  horis 
liquefcet  ac  purgabitur  optime  Ubi 
jam  liquefadum  purgatumque  fue- 
rit, addantur  unciae  fex  fcoriae  aeris 
caldarii,  ter , u ftaptte  vigefimo  ociavo 
demonftratum  eft,  calcinatae,  & cum 
granis  24  croci  Martis  aceto  fadi  per- 
miftae,  idque  per  intervalla,  quae  reci- 
tandis fidei  articulis,  vel  ut  vulgo  vo- 
cant Credo  &c.  fufficiant,  fextam  fin- 
gulis  vicibus  hujus  medicinae  partem 
adjiciendo,  & vitrum  optime  mifcen- 
do.  Poftea  quiefcat  per  horam , rtii- 
fceaturque,  & capiatur  fpecimen  , & 
fiquidem  color  voto  refponderit,  per 
alias  odo  horas  quiefcat , ut  omnia 
incorporentur  & exadis  illis,  vitrum 
elaboretur,  atque  ex  eodem  pocula 
fient  coloris  ufque  adeo  fplendidi  ful- 
gentifque  > ut  ex  fmaragdo  de  rupe 
orientali  veteri  fada  videri  poffint. 
Hoc  vitrum , ubi  debito  modo  tin- 
dum  fuerit,  tantifper  in  olla  detinea- 
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tur , ufque  dum  feces  omnes  abfum- 
tae , vitrumque  fatis  purgatum  fit,  & 
colorem  habebis  fmaragdo  naturali 
adeo  fimilem , ut  difcerni  ab  eodem 
vix  poflit. 

— — 

c a p.  ,Lxv i.  ' . i 

Viride  fmaragdinum  aliud , Juper  o- 
mnia  alia  admirandum . 

UT  viride  iftiufmodi  admiran- 
dum fiat,  recipe  eandem  frittae, 
calcifque  plumbi,  nec  non  croci  Mar- 
tis, ut  antea  cap.  65,  quantitatem,  fub- 
fftuta  in  locum  fcoriae  aeris  eadem 
quantitate  capitis  mortui  vitrioli  Ve-  . 1 
neris,  ex  praefcripto  capit  it  131 
praeparati : atque  hoc  viride  tam  eft 
rarum , quam  quod  fieri  alio  quali- 
cunque modo  poteft , id  quod  ego 
non  citra  deledationem  faepius  ex- 
pertus fum. 


* Cap. 
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c a p.  Lxvii.  . 

» . . r * 

Color  Topafii  in  vitro  plumbi . 

T Oco  frittae  pulveris  recipe  frittae 
JLcryftalli  libras  quindecim,  dc  cal- 
cis plumbi  libras  duodecim.  Mi- 
fceantur > cribrentur  & in  ollam  tran- 
feant  moderate  calidam , exa&ifque 
odo  horis  projiciantur  in  aquam,  ab- 
latoque  omni,  ut  antea,  plumbo  , in 
ollam , & fucceflu  temporis  denuo  in 
aquam  redeant,  fervatifque  fervandis 
addatur  vitri  aureo  colore , ut  fuo  lo- 
co didum  eft , tindi , pars  dimidia. 
Incorporentur*  purgenturque,  & ve- 
rum imitabitur  haec  materia  Topa- 
fium  orientalem. 


C a p.  LXVII  I. 

Coeruleus  vel  aquae  marinae  in  vitro 
plumbi  color»  - » 

TJ  Ecipe  frittae  cryftalli  libras  fede- 
JLVcim,  calcis  plumbi  libras  decem. 
Mifceantur , cribrentur,  cribratae  ia 
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ollam  mittantur  moderate , ut  antea, 
calidam , & exadis  duodecim  horis 
materia  optime  liquefada  erit,  quam 
tuna  cum  olja  in  aquam  projicies , fe- 
paratoque  plumbo , ut  antea,  in  for- 
nacem , atque  fub  finem  horarum  ei- 
do in  aquam  denuo  mittes , & opti- 
me purgabitur.  Hoc  fado  recipe  ae- 
ris tremuli,  ut  fupra  cap.  20.  demon- 
ftratum  eft , praeparati  uncias  qua- 
,tuor,  nec  non  zaflferae  praeparatf  par- 
tem unci§  quartam.  Hi  pulveres  o- 
ptime  permifti  per  intervalla  quatuor 
dentur  vitro  plumbi , & exadis  dua- 
bus horis  vitrum  denuo  bene  mifcear 
tur,  captoque  fpecimine  videatur,  an 
color  pro  ratione  operis  fatis  plenus 
fit,  nec  ne.  Deinde  quiefeat  per  ho- 
ras decem  , & incorporato  colore  vi- 
trum operi  aptiflimum  erit,  & ope- 
rando, ut  fuo  loco  didum  eft,  vitrum 
habebis  coloris  fatis  pulchri. 


Cap* 
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: C A P.  LXIX. 

Color  Granati  'm  vitro  plumbi . 

Librae  viginti  fritt^  cryftalli  per- 
mifceantur  cum  libris  fedecirii 
calcis  plumbi , additifque  tribus  un- 
ciis magnefi^  Pedemontan^ , nec  non 
uncia  zaffer$  dimidia  praeparatis,  mit- 
tantur in  ollam  folito  more  calidam, 
& fub  finem  horarum  duodecim  pro- 
jiciantur in  aquam,  femotoque  omni 
plumbo  in  fornacem  redeant,  & horis 
decem  purgabuntur.  Mifceatur  ma- 
teria , videatur  an  color  refpondeat, 
& manus  operi  admoveatur , habe- 
bifque  vitrum  pulcherrimum,  & co- 
lorem Granati  fatis  fpeciofum. 


C a p,  L XX. 

Color  Saphiri  in  vitro  plumbi* 

T)  Ecipe  frittf  cryftalli  libras  quin- 
JLvdecim,  & calcis  plumbi  libras 
duodecim.  Mifceantur  optime  & 
crijprentur  > cribratifque  dentur  zaf- 

ferx 
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ferae  praeparat^  unci§  duf , nec  non 
grana  viginti  quatuor  magnefifPe- 
demontanae  praeparatae  , omniaque 
mifceantur,  &per  horas  duodecim  in 
olla  & fornace  detineantur.  Poftea 
omnis  haec  materia  projiciatur  ini- 
quam , feparatoque  cum  cura  omni 
plumbo , per  alias  duodecim  horas  in 
fornace  purgetur,  captoque  fpecimi- 
ne,fi  color  refponderit,  elaboretur, 
& vitrum  habebis  colore  Saphiri  o- 
rientalis  oppido  formofi , qui  violae 
duplicis  colorem  admixtum  habe.- 
bit,  &afpe&u  jucundiflimus  erit. 


- c a p.  lxxl 

Color  in  vitro  flumbi  aureus. 

REcipe  frittae  cryftalli , nec  non 
calcis  plumbi,  ana  libras  16.  Mi- 
fceantur bene , cribrentur , addan- 
turque  fcori^  aeris  caldarii  tercalci- 
nat$  uncif  fex , & croci  Martis  ace- 
to fa<5ti  grana  48.  Omnia  bene  mifta 
mittantur  in  ollam  moderati  cali- 
' dSm> 
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dam,  & exa&is  duodecim  horis  pro- 
jiciantur in  aquam  , feparatoque 
plumbo  per  alias  duodecim  horas  in 
ollam  redeant  > & optime  purgabun- 
tur. Mifceatur  materia  , & experi- 
mentum capiatur , an  color  refpon- 
deat,  & fi  virefcere  videbitur , adda- 
tur parum  croci  Martis,  & ablata  vi- 
riditate color  prodibit  auri  pulcher- 
rimus. Elaboretur , 8c  colorem  ha- 
bebis , pulchrum , qualis  eft  auri  # 
qualem  ego  fxpius  feci. 


C a p.  LXXII. 

f , / • Color  lapidis  Lazuli. 

LA&eum  pulcherrimum , ex  pr«- 
fcripto  capitis  quinquagefimi  quin- 
ti, &cryftallo  candidiffiroi  fa£hun 
in  olla  funde,  fufo  fenfim  addatur  , 
tantum  fmalti  ni<5feorum  coerulei, 
quantum  tingendo  vitro  (at  erit.  Mi- 
fceatur bene  vitrum , videaturque  an 
color  refpondeat , eoque  refponden- 
teper  bihorium  flet,  ac  denuomi- 
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fceatur,  & coloris  experimentum  fiat, 
omnibufque  bene  fefe  habentibus, 
per  horas  decem  quiefcat.  Mifcea- 
tur  iterum,  & omnibus  in  eodem  co- 
lorisgradu  permanentibus,  vafa  fiant, 
quae  verum  Lazuli  lapidem  referent. 
Quod  fi  materia , dum  in  opere  vi- 
trarius eft,  turgeat,  addantur  aliquot 
frufta  Foliorum  auri , quae  per  vafa, 
dum  turgent , diftributa , naturalem 
lapidis  Lazuli  fpeciem  tanto  magis 
reddent.  ' ' • 


C a p.  LXXIIL 

LModus  tingendi  cryftallum  montanam 
^ colore  viperae. 

REcipe  fragmenta  cryftalli  mon- 
tanae pellucida , & fine  omni  ter- 
reftri  materia,  undantis  aqu^  fpeciem 
repraefentantia , diverff  magnitudi- 
nis, antimonii  crudi  & auripigmenti 
flavi  bene  pulveratorum  aria  uncias 
duas,  & falis  armoniaci  unciam  unam. 
Pulverata  miftaque  omnia  mittantur 
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in  fundum  crucibuli,  quod  ignem  fe- 
rat , iifque  imponantur  fr uftula  cry- 
flalli  praedi&a.  Tegatur  crucibulum, 
crucibulo  alio  inverfo , ita,  ut  orifi- 
cium orificio  relpondeat,  luteturque 
optimi  & ficcatum  mittatur  in  me- 
dios carbones,  qui  adhibito  fenfim 
igne,  fponte  lua  incendantur,  & cru- 
cibulum, ubi  ignem  fenferit , fumare 
plurimum  incipiet.  Et  haec  quidem 
operatio  caminum  requirit  largum, 
& ubi  exhalare  fumus  coeperit,  Jabo- 
ratorio  exivifle  tutius  erit.  Pernicio- 
fidimus  enim,  & quafi  mortiferus 
eft  hic  fumus , ut  cautione  opus  fit, 
ne  quoquo  modo  artrahatur.  Cef- 
fante  omni  fumo  ignis  per  fe  extin- 
guatur,  & crucibulum  fponte  fua  re- 
frigefcat.  Deinde  eximantur  frufta 
cryftalli,  & quae  in  fummitate  vel  fa- 
fligio  crucibuli  pofita  fuerunt  colore 
aureo , rubini , balaffii , maculifque 
pulchris ; & contra  quae  in  imo , 8c 
prope  pulverem  pofita  fuerunt , ma- 
ximam partem  colore  ferpentis  vipe- 
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rae  tin&a  erunt,  & gemmarum  inftar 
rota  poliuntur,  & fulgorem  acqui- 
runt fplendidum:  frufta  reliqua,  fub- 
ftratis  pro  ratione  colorum  foliis,  au- 
ro inclufa,  jucundum  afpe&um  prae- 
bent: & quia  exigu§  hoc  opus  im- 
penf^,  necfaftidiofum  eft , nihil  pro- 
hibet , cur  non  major  eorundem 
quantitas  tingatur : (emper  enim  ho- 
rum fragmentorum  aliquot  (peciofa 
& pulchra  erunt. 


C a p.  LXXIV. 

Color  Balaffii , Rubini,  Topafii,  O- 
- pali  & Afterige, in cryflaUo 

, montana . , 

* T5  Ecrpe  auripigmenti  fiavo-crocei, 
•fXVnec  non  arfenici  cryftallini  ana 
uncias  duas  , antimonii  crudi  & falis 
armoniaci  ana  unciam  unam.  Pulve- 
rat £&  bene  miftf  fpecies  mittantur 
in  crucibulum  (atis  capax , fuperim- 
pofitis  primo  fegmentis  cryftalli  mi- 
noribus, & fuccellive  majoribus,  o- 

mni 
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mni  vitio  carentibus , & crucibulum 
totum  impleatur.  Applicetur  huic 
crucibulo  > crucibulum  aliud,  & ori- 
ficium orificio,  lutenturque  opti- 
me, relido  prius  in  fundo  fuperio- 
ris  crucibuli  foramento  magnitudine 
ciceris:  atque  hoc  ideo  fit , quia  fu- 
mus materialium  reda  afeendens, 
quicquid  impolitum  eft  in  tranfitu 
melius  tingit,  quam  fi  ad  latus  & ob- 
lique per  junduras  crucibulorum 
tranfiret.  Siccato  luto  crucibulain 
medios  carbones  ita  mittantur  ut  cru- 
cibulum inferius  plane  totum  , & fu- 
perioris  pars  dimidia  carbonibus  te- 
gatur. Poftea  ignis  adhibeatur , led 
lenfim,  & carbones  fufflan te  nullo  per 
fe  accendantur , nili  fi  plane  cedent, 
quo  cafu  incitandi  erunt , ut  igne- 
„ Icant.  Et  carbones  quidem  majores 
& quercini  fint,  procedaturque  ut 
antea,  ftudiofe  vitando  fumum,  ceu 
internecinum  & vehementer  noxium. 
Danda  tamen  eft  opera , ut  carbones 
fuccenfi  exurantur : nifi  enim  id  fiat, 

opus 


Digitized  by  Google 


i$8  Liber  Quartum 

opus  minime  procedet.  Fumus  au- 
tem materialium , qui  diutius  ali- 
quanto durat , per  fe  ceffet , nec  non 
ignis  fua  fponte  extinguatur,  omni 
aura  frigidiore  & vento  exclufis : fra- 
gmenta enim  cry (lalli  calida  diffrin- 
gerentur, & fragilia  minimeque  bona 
evaderent.  Refrigeratis  omnibus,  re- 
folutifque  crucibulis,  pars  cry (lalli 
major  vero  Topafii,  Balaflii,  Rubini, 
Chry foliti , Afteriae  & Opali  colore 
tinda  erit » afpedu  admirando.  Ex 
his  fragmentis , quae  melius  tinda  & 
colorata  erunt  gemmariorum  rota 
poliantur,  & fplendorem  acquirent, 
fplendori  gemmarum  naturalium  pa- 
rem, & fortafTe  majorem , fine  ullo 
duritiei  detrimento , quam  fatis  con- 
flat in  cryftallo  naturaliter  efle  ma- 
gnam. Antverf  ue  non  mediocrem 
eorundem  copiam  feci , & erant  ex 
his  fragmentis  nonnulla  Opali  & A- 
fleris  colore  elegantiffime  tinda.  Hi 
lapides  varie  aptati , & fubflratis , ut 
naturales » foliis»  auro  inclufi , afpe- 

dum 
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dum  praebebunt  extraordinarium. 
Auripigmentum  autem  eligendum 
eft  frondens  & aureum : in  hoc  enim 
totum  rei  artificium  confiftit,  & ignis 
in  principio  adhibendus  eft  lentus,  o- 
mniaqueperfe  refrigefcant;  quibus 
fervatis , fi  prima  vice  non  fucceffe- 
rit,  repetatur  labor,  & operando  fiet, 
ut  nunquam  fallat  experientia. 


i+o  Liber  Quin  tu  i. 

AntonI Neri 
Florentini 

DE  ARTE  VITRARIA, 

L I b e r V. 

Quo  demonftratur  verus  modus  faciendi 
maffam  Smaragdi,  Topafii , Chryfo  • 
liti,  Hyacinthi , Granati , Saphiri, 
BeriUi  vel  Aqua  marina , aliorum- 
que colorum:  idque  tanta  venuftate 
& elegantia , ut  gemmas  naturales 
in  omnibus , fold  duritie  exceptd  fu • 
ferent • 

Cum  novo , & hattenus  minus  ufitato 
modo  chymico  Ifaaci  Hollandi , fa- 
ciendi majjam  fupradiftam  , qua  o- 
mnes  alias , qua  nunc  quidem  in  ufu 
funt , venuftate  & elegantia  coloris 
longiftime  fuperet. 

C a p.  L XX V. 

SMaragdoSi  Topafios,  Chryfoli- 
tos,  Saphiros , Granatos  & omne 
quafi  gemmarum  genus  ufque  adeo 
perfe&e  imitari  porfe,ut  colore,  fplen- 
r dore, 
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dore,  eleganti^  & politura , fola  du- 
ritie  excepta,  veras  orientales  gemmaf 
fuperent , res  eft  ufque  adeo  fuavis  & 
pulchra , ut  paucos  efTe  credam , qui 
eandem  non  defiderent , atque  omni 
ftudio  quaerant.  Quare  hoc  praetenti 
libro  modum  ejus  rei  defcribo,  nec 
non  circumftantias  & obfervationes 
ad  hoc  neceffarias,  ut  non  fimiles  mo- 
do fint  naturalibus,  fed  eafdem  etiam 
excepti  duritie  fuperent.  Et  vero 
dubium  nullum  eft,  quin  folertesia 
hoc  opere  & induftrii  plus  effe&uri 
fint,  quam  ego  fcribo.  Coeterum  fu- 
pra  alios  omnes  admirandus  ille  mo- 
dus eft,  quem  ex  Ifaaci  Hollatidi  ope- 
re defumtum , experimento  du&ug. 
primus  comprobavi,  quo  paftae  gem- 
marum ufque  adeo  elegantes , pul- 
chrae & perfe&ae  fiunt,  ut  fidem  fere 
fuperent.  Verum  quidem  eft,  labo- 
ris & moleftiae  plenum  hoc  opus  elle. 
Ego  tamen,  qui  id  faepius  peregi  > fa- 
cile illud  atque  expeditum,  &,  quod 
caput  rei  eft,  folidum  effe  pronuntio, 

G »5 
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nt  jam  levis  & nullius  momenti  la- 
bor & fum tus  cenferi  debeat , qui  in 

iftiufmodi  negotia  impenditur. 

^ 

C a p.  LXXVI. 

Ufodus  praparandi  cry (lallum  mon- 
tanam. 

H Abeas  cry (lallum  montanam, 
omnium  auam  id  fieri  poteft, 
maxime  pellucidam  & pulchram,  fe- 
motis  Calcedonio , Tarfo , aliifque 
lapidibus  durisi  vitrum  enim  quod  ex 
his  talibus  fit,  minus  perfpicuum  e(l, 
minufque  fulget,  quam  quod  excry- 
(lallo  montana  paratur : & lapides 
femper  aliquid  terreni  & obfcuri  ha- 
bent ; cum  econtra  cryftallus  aerei 
quiddam  & pellucidi  habeat , proxi- 
meque ad  naturam  & qualitatem 
gemmarum  accedat ; orientalis  prae- 
fertim  > quae  efle&um  multo  quam 
Italica  & Germanica  praeftantiorem 
praebet.  Adfint  ergo  vafa  vel  opera 
cryflallo  fada,&  in  crucibulum  oper- 
tum 
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tum  indita*  mittantur  in  medios  car- 
bones ardentes*  & ignefcant,  optime- 
que  ignita  in  vas  majufculum  frigidi 
limpidiore  plenum  projiciantur , id- 
que  minimum  duodecies  repetatur, 
fubftituta  femper  recenti  frigida,  no- 
tandoque  crucibulum  femper  debere 
efle  opertum , & ab  omni  cinere  & 
carbonibus  immune : munditii  enim 
hic  opus  eft » & induftria  fingulari*  - 
Cryftallus  ea  ratione  calcinata,  ficca- 
taque,  non  alio  quam  porphyrite  la- 
pide, idque  ter , cum  cura  & aflidui- 
tatefumma,  teratur,  ita  ut  tenuifli- 
m$  farin^  inftar  fit,  & ta&um  omnem 
effugiar.  In  hoc  enim  totius  rei  car- 
do verfatur.  Nam  fi  in  mortario  il- 
lam teras , aeris  & ferreum  piftilli  co- 
lorem aflumet , nec  praeter  fmaragdi 
fpeciem  quidquam  referet.  Jam  nifi 
exquifit&  admodum  fuper  Porphyri- 
te teratur»  deforme  opus  erit,  & nihil 
minus  quam  naturales  gemmas  re- 
praefentabit.  Summa  ergo  hic  pa- 
tientia opus, atque  exigua  femper  pul- 
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veris  quantitas , & quae  dimidii  co- 
chlearis modum  non  excedat  » aflii- 
menda  » & faepius  repetendus  ille  la- 
bor eft , ut  pulvis  fiat  longe  omnium 
tenuiffimus.  Et  quia  haec  prima  o- 
mnium  artificialium  gemmarum  ma- 
teria eft , in  hoc  incumbes , ut  tanto 
majorem  hujus  bene  praeparati  pul- 
veris copiam  habeas,  fingendis  cujuf- 
cunque  generis  coloribus. 


C a p.  LXXVII. 

C Modtu  faciendi  Smaragdum  orien- 
talem. 

REcipe  cryftalli  montanae  ut  fii- 
pra  praeparatae  uncias  duas , mi- 
nii ordinarii  uncias  quatuor.  Mi- 
fceantur  optime  hi  duo  pulveres , ut 
incorporentur ; addanturque  aerugi- 
nis bene  tritae  & coloratae  grana  48. 
nec  non  croci  Martis,  aceto,  ut  fupra 
capite  decimo  feptimo , fa&i , & cum 
aerugine  permifti  grana  o&o.  Mi- 
fceatur  diligentiilime  omnis  haec  ma- 
teria» 
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teria,  & in  crucibulum  mittatur, 
quod  ferendo  igni  par,  atque  illiu* 
capacitatis  iit,  ut  intromiisa  omni  hac 
materia  digiti  unius  fpacium  fuperfit. 
Poftea  tegatur  crucibulum  operculo 
fidili  & lutetur  optime,  mittaturque 
in  fornacem  figularem,  ftetque  cali- 
diore loco  per  totum  illud  tempus, 
quo  vafa  figulina  coquuntur : & de- 
inde frado  eo  materiam  invenies  vi- 
tream fmaragdi  colore  pulcherri- 
mam , quae  ii  operibus  magnis  gem- 
marum inftar  inferatur , fmaragdum 
de  rupe  veteri  orientalem  fuperabit. 
Quod  ii  pafta  hac  vice  fatis  ex^oda, 
& purgata  non  iit,  denuo  mittatur  in 
fornacem , & purgabitur.  Signum 
bonae  codionis  eft , ii  levato  non  ni- 
hil operculo  materia  pura  & pelluci- 
da appareat:  iin  minus,  lutetur  oper- 
culum , omniaqu£  in  fornacem  re- 
deant. Atque  adeo  notandum  eft, 
non  ante  diffringendum  effe  crucibu- 
lum , quam  conftet  paftam  optime 
codam  & purgatam  effe.  Etenim  ii 
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rupto  priore  crucibulo  in  aliud  trans- 
mittatur, utut  purgetur,  opus  tamen 
deforme  & bullis  puftulifque  pluri- 
mis obnoxium  reddit.  Quod  fi  for- 
nax figulina  ad  manum  non  fit , ex- 
ftrui  in  hunc  ufum  levioris  operis 
fornacula,  & per  horas  24 adhiberi 
ignis  poterit,  appofitis  pluribus  colo- 
ris diverfi  crucibulis.  Ligna  autem 
adhibeantur  dura,  (quale  eft querci- 
num) & arida;  ignis  fit  perennis  & 
non  interruptus:  opus  enim  redderet 
imperfe&um. 

Ego  Antverpia  iftiufmodi  forna- 
culam mihi  praeparavi,  quae  crucibula 
diverfi  coloris  viginti  capiebat , & 
horis  24  opus  totum  abfolvebatur. 
Majoris  tamen  fecuritatis  gratia  con- 
tinuari  ignis  per  alias  fex  horas,  aut 
diutius  aliquanto  poterit , & omnia  $ 
optime  exco&a  erunt , minufque  li- 
gnorum abfumetur;  danda  tamen  eft 
opera  , ut  iftiufmodi  adhibeantur 
crucibula,  quae  ignem  ferant.  Hae 
pallae  gemmarum  inftar  naturalium 

po- 
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poliuntur , fplendorem  accipiunt,  & 
fubftratis  folito  more  foliis  auro  alli- 
gantur, atque  haec  dolis  pallam  folito  ' 
duriorem  reddit. 


C a p.  LXXVIII. 
Smaragdi  coloris  magis  pleni. 

REcipe  cryftalli  montanae,  ut  fu- 
pra  tritae,  unciam  unam  , minii 
vulgaris  uncias  fex  cum  dimidia.  Mi* 
fceantur  bene,  addanturque  aeruginis 
grana  7 j,  nec  non  croci  Martis  aceto 
i fadi  grana  decem.  Procedatur  porro 
| ut  fupra  per  totum , & colorem  ha- 
bebis fmaragdi  orientalis  aliquanto 
magis  plenum  & admirabilem,  qui  in 
parvis  operibus  auro  alligatus , fub- 
ftrato  folio,  fupra  quam  id  dici  poteft 
► pulcher  evadet.  Magis  tamen  quam 
prior  illa  palla  excoquenda  ell , ut  o- 
mnisconfumaturimperfe&io,  quam 
ordinarii  plumbum  producit.  Et 
haec  dolis  pallam  reddit  teneriorem, 
(ed  color  elegantiflimus  erit 
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C A P.  L XXI X. 

Paftam  Smaragdi  elegantiorem  facere . 

REcipe  cryftalli  ut  fupra  praepa- 
ratae uncias  duas,  minii  ordinarii 
fcncias  feptem.  Mifceantur,  & in  fin- 
gulas  hujus  mifturae  uncias  dentur 
aeruginis  grana  decem , totidem  que 
grana,  fed  femel  tantum , croci  Mar- 
tis aceto  fa&i»  ita  ut  totum  hoc  com- 
pofitum  efficiat  pondus  unciarum 
novem , nec  non  drachmae  unius , & 
icrupulorum  duorum.  Omnibus  be- 
ne miftis  procedatur  ut  fupra  capite 
feptuagefimo  feptimo , & fmaragdum 
habebis  egregium  > fatifque  fpecio- 
Fum,  & ob  plenitudinem  coloris  exi- 
guis operibus  aptum,  fed  propter 
plumbi  copiam  minus  durum : ne- 
cefTum  ergo  eft  ut  folito  diutius  ex- 
coquatur, & pallor  ille  ac  pinguedo, 
quam  plumbo  naturaliter  debet , ab  * 
fumatur  5 & vitrum  erit  colore  fma- 
ragdi  orientalis  pulcherrimum. 

C AP. 
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C A p.  LX XX. 

Smaragdus  alius  pulcherrimus. 

REcipe  cryftalli  montanae  utfu- 
pra  praeparatae  uncias  duas,  mi- 
nii ordinarii  uncias  lex.  Mifceantur 
optime , & in  lingulas  hujus  materias 
uncias  dentur  aeruginis  bene  trit§  gra- 
na decem;  Omnibus  bene  miftis  pro- 
cedatur ut  fupra , & colorem  fma- 
ragdi  pulcherrimum  habebis. 


C a p.  LXXXI. 

' Topafius  orientalis. 

Ecipe  cryftalli  montanae,  ut  fu- 
XVpra  tritae,  uncias  duas,  minii  or** 
dinarii  uncias  feptem.  Mifceantur 
omnia  optime,  & in  crucibulum  mit- 
► tantur , igni  ferendo  par , 6c  in  quo 
vacuum  reli&um  fit  tranfverfi  digiti 
latitudine.  Etenim  quia  hae  paftas 
dum  coquuntur  turgent , hinc  fit,  ut 
repleto  crucibulo  materia  vel  adhae- 
reat operculo  % & opus  deforme  red- 
; Q s dat, 
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dat,  vel  fele  proripiat  foras,  & omnia 
imperfeda  relinquat.  Diligentia  er» 
go  & fpatio  opus  eft.  In  reliquis  ei- 
dem utfupra  ratione  procedatur,  & 
colorem  habebis  topalii  orientalis  ad- 
mirandum, quo  facere  quodcunque 
voles  poteris. 

C a p.  L XXXI I. 

Chryfolitus  orientalis . 

REcipe  cryftalli  montanae  ut  fu- 
pra  fa&ae  uncias  duas , minii  or- 
dinarii uncias  odo.  Omnibus  opti- 
me miftis,  addantur  croci  Martis  ace- 
to fadi  grana  duodecim : poftea  mit- 
tantur in  crucibulum  , & procedatur 
more  folito  , nifi  quod  diutius  exco- 
quenda eft  h$c  malla,  idque  ob  plum- 
bi naturam  minus  perfedam , & co- 
lorem obtinebis  Chryfoliti  orientalis 
fumme  pcrfedum,  qui  fubftrato  folio 
eflPedura  dabit  admirandum. 


Cap. 
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c a p.  Lxxxnr. 

Color  cteleftis . 

REcipe  cryftalli  montanae  utfu- 
pra  praeparatae  uncias  duas,  minii 
ordinarii  uncias  quinque.  M ifcean- 
tur  optime , addanturque  ZafFerae 
praeparatae  & tritae  grana  1 1 , & cum 
materia  permifceantur;  Poftea  mit- 
tantur in  crucibulum,  fervatis  regulis 
& obfervationibus  ut  fupra , & colo- 
rem habebis  caeleftem  formofifli- 
mum. 


C a p.  LXXX1V. 
v Color  violaceo  coeleftis. 

T>  Ecipe  cryftalU  montanae,  ut  fupra 
-■^tritae,  uncias  duas,  minii  ordinari» 
uncias  quatuor  cum  dimidia.  Mi- 
fceantur , addanturque  fmalti  pido- 
rum  coerulei  grana  a tf , miftifque  o-  • 
mnibusi  fiatut  fupra,  & colorem  ha- 
bebis violaceum  pulcherrimum , & 
cceruleumfatis  elegans.  , 

G 6 Gap. 
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C X v.  LXXXV. 

Saphirus  orientalis. 

TV  Ecipe  cryftalli  montanae  ut  fupra 
-praeparatae  uncias  duas,  minii  or- 
dinarii uncias  fex.  Miftis  his  pulveri- 
bus , addantur  ZafFerae  praeparatae 
fcrupuli  duo , nec  non  magnefiae  Pe- 
demontanae  praeparatae,  & cum  Zaf- 
fera  permiftae  grana  fex.  Omnibus 
bene  unitis  pergatur  ut  fupra , & fa- 
phirus  prodibit  orientalis  , coloris, 
violacei  fpeciofiflimus. 

— » - „m  m m » ■ ■ i i , , * 

C A p.  LXXXVI. 

Saphirus  orientalis  colore  faturo. 

ID  Ecipe  cryftalli  montanae  ut  fuo 
. ??co  di&um  trit^,  uncias  duas, 

minii  ordinarii  uncias  quinque.  Ad- 
dantur ZafFerae  praeparatae  grana  41, 
mifceanturque  cum  granis  o&o  ma- 
gnefiae Pedemontanae  praeparatf . O-  r 
mnia  bene  mifta  mittantur  in  forna- 
cem, percoquantur  ut  fupra,  &fa- 

Pfci; 
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phirum  dabunt  orientalem  magis  fa- 
turum, 8e  cum  infigni  pulchritudine 
violacei  quid  referentem. 


j C a p.  LX XXVII. 

Granatus  orientalis . 

- ■ ■ • 

jy  Ecipe  cry (lalli  montanae  ut  fupra  . 
JX  tritae  uncias  duas , minii  ordinarii 
uncias  fex.  Mifceantur  optimi , ad- 
danturque  grana  fedecim  raagnefiae 
Pedemontanae  praeparatae , & cum 
granis  duobus  zafferae  prxparatae  per- 
miftae.  Mittantur  omnia  in  forna- 
cem, coquanturque  more  (olito , & 
granatum  habebis  pulcherrimum 
fpeciofum. 


Cap.  LXXXVIII. 

i 

Granatus  orientalis  magis  plenus. 

S . -J  Ecipe  cry (lalli  montanae  praepa- 
; XVratae  uncias  duas , minii  ordinarii 
uncias  quinque  cura  dimidia.  Mi- 

r fleantur,  addanturque  raagnefi$  Pe- 

— . - 
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demontanae  praeparatae  grana  quinde- 
cim  , & cum  granis  quatuor  zafferae 
praeparat^  pcrmifceantur.  Omnibus 
bene  unitis  procedatur  ut  fupra , nifi 
quod  plus  vacui  in  crucibuio  relin- 
quendum eft,  cum  materia  magis  tur- 
geat , & colorem  habebis  granati  o- 
rien  talis  ex  violaceo  pulcherrimum. 


C a p.  LXXXIX. 

• * * - . 

Alius  Granatus  pulcher. 

Ecipe  cryftalli  montanf  praepa- 
•*^ratf  uncias  duas,  minii  ordinarii 
uncias  quinque,  magne%  Pedem  on- 
tang  praeparat^  grana  35 , & zafFer$  , 
praeparatf  cum  magnefia  permiftae  . 
grana  quatuor.  Omnia  probe  mifta 
mittantur  in  crucibulum,  relido  ma- 
jore qulm  antea  vacuo,  cum  materia 
valde  turgeat.  Lutetur  crucibulum. 
ficcetur  & in  fornacem  mittatur,  pro- 
cedaturque  ut  fupra,  & colorem  ha- 
bebis granati  orientalisfupra  reliquos 
fpeciofum. 

C A P. 
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C a p.  xc. 

C Monita , faftas  earumque  colores  con- 
cernentia, 

NOtetur,  colores  in  his  paftis  ma- 
gis vel  minus  plenos  fieri,  prout 
cuique  placuerit,  vel  operis  ratio  exi- 
gere videbitur.  Etenim  annulimi-* 
nores  colorem  faturum,  majores  ma- 
gis dilutum , inaures  & monilia  ple- 
num requirunt , totumque  hoc  ne- 
gotium  ab  ingenio  laborantis  depen- 
det, neque  certis  regulis  circumfcribi 
potefl;  & fi  quae  hic  regulae  a me  prae- 
fcriptae  funt , e$  huc  tantum  faciunt, 
ut  curiofi  artificis  ingenio  viam  com- 
monftrent  inveniendi  meliora.  Et 
colorum  quidem  praeterquam  aeru- 
ginis , Eaffer$  & magnefiae  hic  nulla 
mentio  fit.  Curiofus  tamen  & inge- 
nuus quifque  ex  auro  colorem  ru- 
brum admirandum , exfierro  rubrum 
elegantem  alium,  ex  xre  viridem  pul- 
cherrimum, ex  pliimbo  aureum , ex 
argento  caeruleum,  ex  granato  Bohe- 
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mico  aereum  pulcherrimum  extrahe- 
re poterit.  Hi  enim  granati,  quia  mi- 
nores funt,  exiguo  veneunt , &tin- 
duram  praebent  maxime  infignem,  id 
quod  ego  in  Flandrta  faepius  expertus 
fum.  Idemque  de  rubino,  faphiro  a- 
liifque  gemmis  judicium  efto,  ut  fub- 
adi  in  operationibus  chymicis  no- 
runt : quae  omnia  fi  hic  perfpicue,  ut 
antecedentia  defcribere  vellem,  difFu- 
fi  operis  materia  eilet  & alioqui  prae- 
didi  colores  fufficiunt  parandis  ope- 
ribus jucundis.  Redeo  autem  ad  il- 
lud, quod  in  hoc  negotio  eflentiale  & 
praecipuum  eft,  ne  videlicet  crucibu- 
la,  antea  quam  materia  prob£  coda  & 
purgata  fit,  frangantur.  Etenim  fi  pa- 
ilg  ex  uno  in  aliud  crucibulum  trans- 
mittantur, ob  reliquias  adhaerentis 
crucibuli  plenum  fpurcitiei , fcabro- 
fum  & prorfus  inutile  opus  erit.  Qua- 
re fi  paft^  fatis  excodae  non  fint,  neu- 
tiquam  diffringendum , fed  luto  in- 
ducendum , & in  fornacem  denuo 
iqittendum  eft  crucibulum»  & paftae 
V'  ea 
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ea  ratione  purgatae,  cuxunque  operi 
aptae  erunt. 


C A p.  XCI. 

Admiranda  & haftenus  minus  ufitata 
ratio , faciendi  paftas  fupradiffas, 
atque  imitandi  omne  genus  gemma- 
rum, 

Hic  modus  imitandi  gemmas, 
quem  ab  Ifaaco  HoUando , cum 
in  Flandria  effera  mutuatus  fum, 
quod  ego  (ciam , minime  ufitatus*  & 
paucis  fortafTe  notus,  utut  laboriofus, 
eorum  tamen,  qui  alibi  ha&enusin 
ufu  funt,  aut  certe  ad  notitiam  meam 
pervenerunt,  pulcherrimus  & ele- 
gantiffimus  eft.  Quare  ufque  adeo  - 
perfpicue,  & adje&is  tot  circum ftan- 
tiis  monitifque  illum  demonftrabo, 
ut  exercitatus  quifque  in  arteChy- 
mica  eundem  facillime  capere,  & per- 
ficere opus  poffit. 

Ceruffam  tenuiter  tritam  in  am- 
pullam capacem  vitream  mitte,  eique 

M- 
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tantum  aceti  diftillati  affunde,  ut  pal- 
mi altitudine  tegatur  ,*  notando  ace-  . 
tum  in  principio  vehementer  effer- 
vefcere , lente  ergo  & fenfimagen- 
oum , & fpatium  furori  dandum  eft. 
JJeinde  ampulla  mittatur  in  cineres  * 
fornacis  calidae , ut  otftava  pars  aceti 
evaporet,  removeaturque  ignis,  & 
refrigefcente  ampulla  , quod  reli- 
quum eft  aceti  leniter  decantetur.  Et 
acetum  quidem  illud  bene  colora- 
tum 8c  fale  grave  erit  ideoquein  vale 
vitreo  feponatur.  Affundatur  ceruf- 
1*  acetum  novum , evaporetque  & 
decantetur  ut  antea  , idquetamdiu 
repetatur , donec  acetum  coloris  & ■ 
dulcedinis  nihil  fecum  ferat,  id  quod 
jexta  frequenter  vice  fuccedere  folet. 
Filtretur  tunc  omne  acetum  colora- 
tum cum  cura , filtratumque  in  am- 
pulla vitrea  plane  exhalet , & in  fun- 
do lal  plumbi  candidum  remanebit, 
quod  in  ampulla  lutata  & arena  for- 
nacis fatis  calidae  per  24  horas  ita  de- 
tineatur, ut  ampulla  tota  ab  arena 

tega- 
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tegatur,  folo  eminente  collo,  eoque 
aperto.  Poftea  eximatur  ampulla,  « 
fal  teratur  , ac  fiquidem  cinnabari 
indar  rubrum  fit,  bene  eft : fin  flave- 
fcere  videbitur,  in  ampulla  vitrea  per 
alias  viginti  quatuor  horas  ignem  ex-., 
periatur  fatis  calidum , ita  tamen  ut 

non  liquefiat,  ( fruftraneus  enim  o- 

mnis  labor  e(Tet ) & cinnabaris  mftar 
rubrum  evadet.  Hoc  ea  ratione  ca  - 
cinatum  plumbum  rubrum  maUK 
pullam  vitream  mittatur , & a“ 
ut  antea  aceto  diftillato , procedatur 
ut  fupra , ufque  dum  fal  omne  extra- 
flum , & feces  vel  omnes  vel  maxi- 
mam  partem  feparatae  fint.  Acetum; 
hoc  coloratum  omne  m ollis  vitnatis 
per  fex  dies  alfcrva , ut  particul*  ter- 
reftres , & impura  quaeque  fidant, 
quo  tempore  exa&o  filcretur,  lemo- 
tis  quae  in  fundo  (unt  inutilibus  par- 
ticulis. Deinde  acetum  hoc  bene  bl- 

tratum  &ab  omnibus  particulis  ter- 
reftribus  feparatum  in  ampulla  oper- 
ta detineatur , & in  fundo  cjufdcm 
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fal  remanebit  Saturni  candidiffimum, 
&facehari  inftar dulce,  quod  bene 
ficcatum  aqua  communi  folvatur , & 
folutum  per  fex  dies  in  ollis  afferve- 
tur,  ut  quicquid  fupereft  materi^  ter- 
reftris,  in  fundo  vafis  remaneat.  Fil- 
tretur  tunc  aqua  fale  gravis,  & & reli- 
quiis terreftribus  feparata,  in  ampulla 
vitrea  evaporet,remanebitquein  fun- 
do fal,  nivis  inftar  candidiffimum,  nec 
minus  quam  factharum  dulce.  Re- 
petatur haec  folutio  per  aquam  com- 
munem , nec  non  fiitratio  & evapo-* 
ratio  ter,  & faccharum  habebis  Sa- 
turni , quod  in  ampulla  vitrea  & are- 
na fornacis  per  dies  plufculos  igne 
temperato  calcinatum,  colorem  con- 
trahet , magis  quam  cinnabaris  rubi- 
cundum , & calcem  reddet  quavis  fa- 
rina cribrata  teneriorem , & quae  ta- 
lium effugiat.  Atque  hanc  calcem 
verum  Saturni,  & ab  omni  forde , ni- 
gredine i & materia  terreftri  purifi- 
catum fulphur  vocant.  Quod  fi  jam 
Smaragdi,  Saphiri,  Granati,  Topafii, 

Chry- 
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Chryfoliti  paftas  8c  caeruleum  alium- 
ve  colorem  facere  animus  eft,  recr- 
piantur  eaedem  ut  fupra  materiae,  co- 
lores & dofes,  minio  tantum  eicepto, 
cujus  vices  in  eadem  dofi  fupplebit 
hoc  Saturni  fulphur,  & in  reliquis 
exa&HEme  procedatur  ut  fupra , & 
gemmas  habebis  diverfi  coloris  mire 
elegantes  > & quae  alias  omnes  me- 
diante minio  fa&as  longiflim£  fupei 
rabunt.  Etenim  hoc  verum  fulphur 
Saturni  alia  omnia  i pluribus  quatn 
ego  feribo  parafangis  antecedit,  id 
quod  Antverpiae  faepius  deprehendi. 
Paftae  hoc  fulphure  fa&ae , pingue  il- 
lud atque  flavum  non  habent , quod 
. reliquis  ordinarii  adhaeret,  & quo 
fucceflu  temporis  foedantur : nec  hu- 
more aut  halitu  humano  maculas  ut 
aliae  contrahunt.  Quare  neminem 
poeniteat  illius  laboris,  qui  opere  ipfq 
& fucceffu  penfatur. 


i#t  Libis  Qjiihtuj. 

C a p.  XCII. 


T>  Ecipe  cryftalli  raontang,  ut  fupra 
J^calcinatae,  & tritae,  libras  decem, 
falis  pulveris  orientalis  ut  fupra  capite 
tertio  optime  purificati  libras  lex. 
Hoc  lal  probe  ficcatum , porphyrite 
tritum , & bene  cribratum  admifcea- 
tur  cryftallo  fupradi&ae.  Deinde  ad- 
dantur fulphuris  faturni  chymic£  fa- 
&i  librae  duae , atque  hi  tres  pulveres 
in  olla  vitriata  & pura  optimi  permi- 
fceantur,  & adje&a  modici  aqua 
communi  & limpida  ita  impaftentur, 
ut  mafla  fiat  duriufcula , ex  qua  poft- 
ea  placentulae  fiant  trium  unciarum 
pondere , & circa  medietatem  perfo- 
ratae, ut  ficcari  in  fole  poffint.  Dein- 
de mittantur  in  fornacem  figularem, 
& ibidem  in  fummitate  fornacis  cal- 
cinatae,  tundantur,  terantur  porphy- 
rite & cribrentur.  Quibus  pera&is  in 
ollam  & fornacem  vitrariam  tranfeant, 
& per  triduum  purgentur : purgatae 

in 
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in  aquam  trajiciantur , ficcatae  in  i- 
gnem  redeant,  & per  dies  quindecim 
optime  purgentur,  ut  bullis  & pu- 
llulis , omnique  fcabritie  careant , & 
mafTa  remaneat  gemmarum  natura- 
lium indar  puriflima.  Et  hoc  qui- 
dem vitri  puriffimi  genus  vario  colo-  ' 
re  tingi  poteft , videlicet  fcoria  ter 
calcinata  fmaragdi,  nec  non  aquae 
marinae;  zaffera topafii ; eademque 
zaffera  & magnefia,  ut  vitrum  ordi- 
narium , faphiri  colore,  adhibendo 
tin&uram,  ubi  vitrum  purgatum  fue- 
rit. E&dem  induflria  color  flavus  tar- 
taro  & magnefia , nec  non  color  gra- 
nati magnefia  & zaffera  per  intervalla 
adhibitis, ut  in  vitro  ordinario  produ- 
citur. Et  revera  omnes  in  univerfum 
gemmas,  colorefque  omnes  hac  pada 
vitri  puriflima  duriflimaque  imitari 
licebit,  & fplendorem  obtinebunt 
mire  lucidum  , atque  adeo  ipfam  et- 
iam naturalium  duritiem  aemulabun- 
tur; fmaragdus  praefertim,  qui  ex  hac 
mafTa  conficitur  pulcherrimus,  & du- 
ritie naturali  fere  par.  A n- 


.4  64  'LiberSextus^ 

4 _ * 

AntonI  Neri 
_v  Florentini 

DE  ARTE  VITRARIA, 

Liber  VI. 

' Quo  demonfiratur  verus  modus  facien- 
di omne  genus  encauftorum , quo  au* 
rifices  auro  varios  colores  inurunt ; u- 
na  cum  regulis  & ingredientibus , qui- 
bus utuntur : nec  non  modis  admini - 
firandi  ignem , ut  encaufta  illa , vel 
- ut  vulgo  vocantur  fmalta  accurati  f- 
Jime  fiant , additis  demonftrationibus 
pro  negotii  natura  fatis  evidentibus. 
Hoc  fexto  libro  demonfiratur  modus  fa- 
ciendi encaufta  varii  coloris , in  ufus 
aurificum , quibus  aurum  aliaque  me- 
talla inurunt:  res  jucunda  & elegans , 
nec  minus  laboriofa  quam  necejfaria, 
quandoquidem  metalla  tot  encaufto - 
• rum  coloribus  ornata  afteftum  prae- 
bent jucundum  & infignem , allicien- 
do fupra  modum  intuentium  oculos • 
Et  quia  hac  ars  una  ex  artis  vitra- 

ruc 


Digitized  by  Google 


L l B E&  S EX  T U £.  1 6f 

* rite  pracipu is  fartibus  & necejfaria 
efi,  omnibufque  hoc  gratum  fore  fu - 
: . tavi,  in  eo  totus  fui , ut  plurts  modos 
- - faciendi  varia  encaufta , vel  ut  vulgo 
y*  vocantur  fmalta,  dcfcrtberem  ■,  cujus 
Crhrei  notitia » quemadmodum  per  fe  vi* 

• ' trariam  fyeftat , c£*  Hia  tota  de * 

pendet,  ita  minime  vulgaris,  & inter 
. ’ penitiora  illius  artis  fieret  a efi  Quare 
i.ne  opus  hoc  tam  pulebrd,  utili, & ne* 
\ . cejfarid  matertd  dejiitueretur  i pra- 
fintem  hunc  fextum  librum  omnium 
ufibus  & commodis  dicatum  volui. 

C A P.  XCIII. 
eJMateria  ex  qua  fmalta  omnia  fiunt . 

REcipe  exempli  gratia  plumbi  o- 
ptimi  libras  triginta , & ftanni 
optimi  libras  triginta  tres.  Haec  me- 
talla , ut  de  plumbo  fuo  loco  di&um  , 
eft*  fimul  calcioentur,  & calcinata 
cribrentur.  Calx  bulliat  in  aqua-lim- 
pida  & vaf©  vel  olla  pura.  Ubi  pa- 
rum Bullierit , auferatur  ab  igne , & 
inclinanda  ollam  aqua  effundatur, 

h q"s 


Digitized  by  Google 


1 66  Lirer  Sextus.  , 

qu^  calcem  ftibtiliflimam  fecum  fe- 
rer.  Refiduocakis  affundatur  aqua 
recens , bulliatque  & decantetur  ut 
fupra,  idque  tantifper  repetatur,  do- 
nec aqua  nihil  calcis  fecum  ferat , & 
qtricquid  eraffioris  metalli  infundo 
refidcbit,  calcmare  denuo,  & partem 
ejus  fubtihffimam  ebullitione  in  aqua 
communi*  ut  antea,  extrahere  licebit. 
Evaporet  jam  omnis  aqua  , qu§  cal- 
cem tulit  ftibtilidioiam , idque  ad 
lentum  ignem , in  fine  pratfcrtim,  ne 
calx  vitietur,  quf  in  fundo  relidet,  & 
tenuitate  calcem  ordinariam  (uperat. 
Poftea  recipe  hujus  calcis  fubtilifli- 
mas,  nec  non  fritt^  tarfo  candido  pr$- 
paratae,  atque  optimi  tritas,  & per 
cribrum  anguftum  tranfmiflte  ana  li- 
bras quinquaginta,  & albi  falis  tartari, 
de  quo  fupra , uncias  odo.  Omnia 
optime  trita,  mixta  cribrataque  mit- 
tantur in  ollam , ex  terra  coda  no- 
vam , admovendo  ignem  per  horas 
decem,  quibus  exadis  auferantur  ab 
igne,  & bene  pulverata  locoficco  & a 


Digitized  by  Google 


Liber  Sex  tu  6.  iCy 

pulvere  immuni  ferventur:  haec  enim 
illa  materia  eft,  ex  qua  varii  coloris 
fmalta  fiunt. 

— . . ■ I < I m m 

• 1*1  / 

C a v,  XCIV. 

* » « ^ 

. Encauftum  lotiis  infiar  album. 

TJ  Ecipe  hujus  materis , exempli 
X\  gratia,  libras  fex , magnefiae  Pe» 
deroontan^  pratparatf  grana  quadra* 
gintaodo,  totumque  hoc  compofi* 
tum  mitte  moliam  vitro  albo  obdu- 
dam.  Deinde  liquefeat  & purgetur 
in  fornace,  igne  lucido,  & lignis 
quernis,  fine,  forno»  id  quod  brevi 
abfol  vitur.  Ubi  fbluta  & liquata  fue- 
rit haec  materia , it)  aquam  limpidam 
projiciatur,  ac  denuo  in  ollam  redeat, 
folvatur , purgetur  & in  aquam  pro- 
jiciatur, ut  antea,  idque  tertio  fiat;  ac 
tum  demum,  ubi  quarto  folcrta  & be- 
ne purgata  fuerit  experimentum  ca- 
piatur , fitne,  ut  e(Te  foletalbiflima, 
ac  fi  virefcere  videbitur,  nonnihil 
magnetis,  ut  fopra,  addatur,  & la&is ' 

H z inftar 
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poflis,  id  quod  ego  fem  per  feci  i ne*- 
que  enim  hic  certa  dofis  praefcribi 
poteft»  cum  colores  modo  plus,  mo- 
do minus  tingant.  Ooulo  itaque  di- 
judicandi funt  colores,  & fi  nimii- 
fuerint , plus  materiae , unde  fmalt& 
fiunt,  addendum  efh  ftatim  enim  fot- 
vetur , & color  reddetur  magis  dilu- 
tus: & contra  fi  dilutiores  fuerint* 
plus  pulveris,  quo  tingantur , adden- 
dum eft,  atque  ita  colorprq  vei  minus 
vel  magis  plenum  reddes*r>prout  exi- 
gere natura  negotii  videbitur, id  quod 
ego  Pifis  femper  feci , & oculi  judi- 
cium fecutus  fum,  nullo  adhibito  cer- 


to pondere  aut  mcnfura. 


i* 


c a p cxvr. 


Aliud  e ncaufium  coeruleum- 


REcipe  materine  fmaltorum  libras 
quatuor , zafferae  praeparatae  un- 
cias duas,  fcotiae  aeris  ter  calcinatae 
grana  48.  Mifceantur  primo  optimi 
pulveres  inter  fe,  & pofteaquamid 

H 3 fieri 
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fieri  maxime  poteft  cum  materia, 
mittanturque  in  ollam  vitro  albo 
indu&am , & confequenter  in  forna- 
cem. Ubi  jam  omnia  foluta  & unita 
fuerint , projiciantur  in  aquam , re- 
deantque  in  ollam  , coquantur,  Sc  u- 
niantur  optime , eoque  pera&o  exi- 
mantur ex  fornace , & fm altum  da* 
bunt  pro  aurificibus  fatis  fpeciofum. 

c a p.  xcvir. 

Smaltum  viride. 

IN  ollam  vitro  albo , ut  moris  efl: 
indu&am,  atque  in  fornacem  mit- 
tantur materig  fmaltorum  fupradi&ae 
quatuor  librae,  & horis  decem  vel 
duodecim  optime  folventur  & pur- 
gabuntur. Projiciantur  in  aquam, 
redeantque  in  ollam , & purgentur 
optime.  Ubi  bene  purgata  fuerit  haec 
materia,  addantur  fcoriae  aeris,  ter,  ut. 
fuo  loco  di&um  eft,  calcinatae,  unciae 
duae,  nec  nonfcoriae  ferri  bene  tritae 
grana  48.  Addantur  autem  hi  pul  ve- 

i 
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res, antea  bene  mifti,  fenfim,  & tribus 
vicibus,  bene  femper  mircendo  mate- 
riam, ut  colorem  imbibar,  obfervan- 
doque  an  color  refpondeat : & fiqui- 
dem  ex  voto  (it , purgari  omnia  & 
bene  uniri  permittantur.  Deinde,  tit 
moris  eft , eximantur  ex  fornace , & 
fmaltura  erit  viride , pro  aurificibus 
pulchrum. 

..  . ; 1 1 . i 1 " * ' ' ' ' i ■ i ■ - 

C a p.  XCVIIL  ; 

Ahud  encauflum  viride. 

jy  Ecipe  materig  ex  qua  fmalta  fiunt 
-■^■libras  fex,  eique  quam  id  fieri  ac- 
curatiilime  poteft  admifce  fcrretti 
Hifpanici  optime  triti  uncias  duas, 
nec  non  croci  Martis  cum,  Ferretto 
permifti  grana  48 . O mnia  bene  unita 
Sc  permifta  mittantur  in  ollam  vitro 
albo  indu&am  , & ubi  optime  pur- 
gata fuerint,  trajiciantur  ity aquam, 
redeantque  in  ollam  ut  purgentur,  vi- 
deat urque  an  color  ex  voto  fit , quo 
animadveifo,  purgari  permittatur, 

H 4 «- 
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extrahaturque  more  folito.  Et  haec 
quidem  fmalta  omnia  quatuor , vel 
fex,  aut  circiter  unciarum  pondere 
parantur. 


Cap.-CXIX., '•* 

' . • ' f # * ^ * * 

i 

Smaltum  aliud  viride. 

MAteriae  fmaltorum  libras  qua- 
tuor in  ollam  vitriatam  mitte, 
& paucis  hdris  purgabunmtv  Purga- 
tae trajiciantur  in  aquam  , redeantque 
in  ollam  & purgentur.  Deinde  per 
tria  intervalla  parsfequentis  permixti 
pulveris  tertia  addatur.  Recjpe  fco- 
riae  aeris  ter  calciniatae  uncias  duas 
croci  Martis  aceto  pr^paratigrafia  4S1. 
Pulverata  addantur  materiae,  ubi  jaiti 
foluta  & purgata  fuerit , omnia  bene 
mifcendo  & incorporando.  & ubi 
color  placuerit,  purgetur  & eximan- 
tur, ut  moris  eft.  i •-  fVi 

• * * * * * 1 '*•  1 • 

* « j . ' ►«  ' (.•  / * i 


Cap. 
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C A P.  C.* 


> . Encaufium  nigrum*  , 

Ecipe  m&teriae , ex  qua  frralta 
4\ fiunt  * libras  ,quatupf ; necmon 
zafferf  praepara*?,  & magnefi^  Pede-  . 
montanae  ana  uncias  duas.  Hi  pul- 
veres optimi  mifti  uniantur  cum  fu-  . 
pradicta  materia,  mittaniurque  in 
ollam  vitriatam  & porgentur. . Et 
iquia  flatulenta  admoduna  eft  haec 
materia,  olla  adhibeatur  aliquanto 
major, ad  prohibendam  ebullitionem. 
Ubi  purgata  fuerint  omnia,  trajician- 
tur ip aquam,. redeantque  in  ollam, 
j 8e  ftatim  purgabun  tur.  i Videatur  an 
color  fatisfaciat , & prout  ex  ufu  vi- 
debitur, fatur  magis  vel  magis  dilutus 
reddatur,  & ubi  voto  refponderit,  in 
placentas  orbiculares,  ut  reliqua  eo^ 
caufta  cogatur,  & encauftum  erit  ho- 
loferico  nigruit  prb  aurificibus  fatis 
pulchrum.  ...  \ 


f 


^Cap* 

• - 


Digitized  by  Google 


t&f  Li  «tu  Sex  tu  i, 

C a p.  CI. 

Aliud  encaufium  nigrum . 

t>  Ecipe  materis  fmaltorum  fupra- 
libras  fex,  fcaffers  praepara- 
tae r nec  non  croci  Martis  aceto  fa&i, 
& ferretti  Hifpanici  ana  uncias  duas. 

* Hi  pulveres  bene  fuba&i  & uniti  mi- 
neantur optime  cum  fupradi&a  ma- 
teria, tnittanturque  in  ollam  vitria- 
tam  & fornacem  more  folito.  Ubi 
jam  omnia  bene  foluta  & unita  fue- 
rint, trajiciantur  in  aquam , redeant- 
tjue  in  ollam  & brevi  purgabuntur. 
Videatur  an  color  refpondeat,  coga- 
turque  mafla  in  placentam  more  fo- 
lito, fi  tamen  antea  bene  purgata  fue- 
rit, & colorem  imbiberit , & nigrum 
erit  pulchrum , quo  aurifices  metalla 
inurunt. 


C a p.  CII. 

Aliud  encaufium  nigrum. 

T>  Ecipe  materis  fmaltorum  fupra- 
libras  quatuor,  tartari  rubri 

uncias 
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uncias  quatuor*  magnefiae  Pedemon- 
tan*  praeparatae  uncias  duas.  Hi  pul- 
veres bene  fuba<3ti  midique  permi- 
fceantur  cum  fupradi&a  materia,  mit- 
tanturque  in  ollam  vitriatana  aliquan- 
to majorem,  ut  fpatium  vacuum  fu- 
perfit : intumefcit  enim  valde  haec 
materia.  Deinde  fufa  unitaquc  omnia 
trajiciantur  in  aquam , mittanturque 
denuo  in  ollam  & purgentur,  adver- 
tendo utrum  color  placeat , quo  re- 
fpondente  in  placentas  ut  moris  eft 
cogantur , & nigrum  erit  holoferici 
inftar  ekgantidimum. 


ca  p.  em. 

Smaltum  purpureum . 

IN  libras  materi®  fmaltorum  qua- 
titor, dentur  raagnefi®  Pedemon- 
tan®  optime  pr®parat®  unci®  du#, 
mittanturque  in  fornacem  in  olla 
more  (olito  vitriata  grandiufcula , ut 
vacuum  relinquatur : bulliet  enim  8c 
intumefcet  valde  h®c  materia*  Ubi 

H 6 jam 
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jam  foluta  & unita  fuerint  omnia, 
trajiciantyr  in  aquam,  redeantque  in 
ollam  & purgentur.  Deinde  videa- 
rur  an  ex  voto  color  fit,  & fiquiderri 
falis  fuerit » cogatur  more  folito , & 
color  purpureus  erit  fatis  elegans , ita 
tamen  ut  dum  in  olla  eft,  pro  negotii 
natura  vel  faturetur  magis , vel  magis 
diluatur. ' ! ' • 


c a p.  cl  v."r; 

Smaltum  aliud  purpureum. 


H Abeas  materiae  ex  qua  encaufla 
fiunt  libras  fex : magnefiae  Pe- 
demontanae  praeparatae  uncias  tres  & 
fcoriae  aeris  caldarii , ter  calcinatae  un- 
cias fex.  Hi  pulveres  bene  uniti  per- 
mifceantur  cum  materia  fupradi&a, 
mittanturque  in  fornacem  morefo- 
lito  & purgentur  optime..  Poft  ea  tra* 
jiciantur  inaquam,  redeantqueinok 
lam&  purgentur,videaturque  an  coa- 
lor refpondeat,  ut  faturare  vel  dilue- 
re eundem  pofiis,  & fi  quidem  debite 

' * prae- 


! 

i 

i 


» 

i 
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praeparatus  fuerit,  eximatur  & proce- 
datur more  folito. 


r»H  :;j'j  Encauftum  fitoum, .n! 

T>  Ecipe  materi*  firialtorum  libras 
. fex,  tartari uncias  tres,  &magne- 
ii*  praeparat*  grarw  71»  Pulveres  be- 
ne fubadfci  unitique  mifteantur  «durii 
fupradi&a  materia,*  quam'  idfieri  po* 
teft  optime,  miftaque  omnia  in  for- 
nacem, & ollam  vitro  alba  inducam, 
& aliquanto  majorem  mittantur:  val- 
de enim  intumefcere  folent/  Ubi 


omnia  bene  purgata  fu erirft,  trajician- 
tur in  aquam  j*  redeantqUe  in  ollam 
& purgentur,  obfervandautrqm  co- 
lor placeat , nec  ne , ut  intendere  il- 
lum vel  diluere  fi  opus  fit  pofEs,  & 
encauftum  erit  flavum  , pingendis 
metallis  aptiflimum , excepto  auro, 
quofplendor  illius  obfcuratur,  nifi 
fupermdu&is  coloribus  aliis,  quod 
aurificibus  io  ufu  eft>  adjuvetur. 


Cap» 
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T TT  coertileum  & picf  marin$  co- 
V-y  lorem  efficias,  in  promptu  fint 
uncif  duf  bracteolarum  aeris , ut  fu- 
pradidum  eft,  calcina  tarum,  & zaffe- 
rf  praeparatf  grana  quadraginta  odo. 
Hi  pulveres  bene  milii  redigantur  in 
unum  corpus,  cum  libris  quatuor 
materif , ex  qua  encaufta  fiunt , & u- 
niti  trajiciantur  in  aquam  more  foli- 
to,  redeantquein  ollam  & purgentur. 
Unitis  & purgatis  bene  omnibus  vi«? 
deatur  an  color  refpondeat,  ut , ficut 
alias  didum  efl , vel  intendere  illum 
vel  diluere,  (i  ex  ufu  iit,  poffis , & fi- 
quidem  probus  fuerit,  procedatur  ut 
arti$dl' 


Cap# 
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c a p.  cvir. 


Encauftum  violaceum. 

UT  fmaltura  facias  violaceum  c£ 
mnibus  numeris  abfolutum,ad- 
fint  librae  lex  illius  materi* , ex  qua 
encaufta  omnia  fiunt,  nec  nonma* 
gnefis  Pedemontans  praeparatae  un- 
ci* du* « & fcori*  sris  ter  calcinats 
grana  48.  Pulveres  bene  milii  per- 
mifceantur  cum  fupradida  materia, 
& more  folito  mittantur  ia  forna- 
cem , projiciantur  in  aquam , & de- 
nuo  purgentur,  vocat^ue  in  exa- 
men colore  > fi  neque  minuere  illum 
nec  augere  necefle  fit  , procedatur 
more  (olito , & encauftum  erk  pul- 
chrum & aurificibus  utile. 


/ 


. - Ah* 
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Quo  modus  demonftratur  extrahendi 
' - laccam  flavam  ex  floribus  gemft<e 
tn-ufus  pi florum:  nec  non  modus  alius 
-Attrahendi  laccam  rubramy  viridem , 
*v  coeruleam  purpuream* , crnnemque 
alium  colorem  ex  quibufiunque  flori - 
v bus  & herbis . 

eJModus  item  faciendi  coeruleum  Ger  - 
.*•  tn anicum  & ultramarinum:  nec  non 
% modus  extrahendi  laccam  ex  cocco * 
v ligno  Brafilienfi , & rubia  tin florum, 

* cum  modo  colorandi  turcoidem  deco- 
lorem. Altus  item  modus  faciendi 
colorem  rubrum  tranjparentem , nec 
non  fmaltumrofeum  pro  auro  alii [que 
. metallis:  res  non  vulgares  minimeque 
communes • 

Hoc  prafenti  & ultimo  libro  dtmonfho 
modum  extrahendi  omne  genus  colo- 
rum 
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rum  ex  floribus  & herbis  in  ufus  pi - 
Borum,  qui  quidem  colores  etiam  tin- 
gendis fuitris  in  [er  vir  e poterunt.  Mo- 
dum item  extrahendi  laccam  ex  mul- 
tis coloribus , nec  non  modum  extra - 
' hendi  colorem  ultramarinum  ex  lapi - 
* de  labuit , qua  omnia  quidem  in  ufus 
piBorum  cedunt,  fed  ita  ut  etiam  arti 
•vitraria  infervtre  pojflnt;  idque  tam 
in  fuperficie  quam  in  igne  fornacis. 
- Praterea  demonftro  modum  faciendi 
- ■ colorem  rubrum  tr  an fj)  arent  em  in  vi * 
tro , qui  hodie  ceu  res  minus  utilis  in 
oblivionem  venijfe  videtur : modum 
item  faciendi  en cauftum  rubrum  colo- 
rando & pingendo  auro, qua  omnia  ad 
5 artem  vitrariam  pertinent , & hodie 
in  occulto  latent  ac  paucis  nota  funt; 
prater  multas  alias  res , quas  huic 
operi  deberi , & curio  fis  nobilibufque 
, ingeniis  grata  fore  putavi* 

idr*  v>  riimbnu-fts  ecsMi  cikw/piu 
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' C a p.  ■ c Vtfr;'-'"' 

*■  , * t » , ‘ - \ 

Lacca  flava  ex  floribus  geni fl se  pro  pi- 
ctoribus. 

£X  foda  vitrariorum  $c  calce  lixi- 
vium facies  mediocriter  potenj,  & 
io  hoc  hxi  vio  ad  leotumignem  recen- 
tes geuifbe  flores  ita  Coque,  ut  lixi- 
vium onjaem  florum  tinduram  at- 
trahat* id  qupd  cognofecs  fi  flores  ex- 
tra^idbicautes^  decolores*,  & e- 
cpntra  lixivium  inftar eleganti?  7>e- 
biani  flayufflfit*  Exemtjstuoc  flori- 
bus lixivium  invafo  fidilibus  vitria- 
tis  foco  ad  bulliendum  admove  * , ei- 
que  tantum  aluminis  roccae  fuperad- 
dito*  quantum  diffolvi  ab  igne  pote- 
rit. Deinde  ablatum  ab  %ne  lixivium 
in  vasaqtia  limpida  inftrudum  effun- 
de, 8c  oolor  flavus  fund  um  petet;  quo 
fafto,  quiefcat  aqua,  decanteturque, 
atque  alia  recens  affundatur , & ubi 
tindura  refederit,  decantetur,  idque 
tantifper  fiat , donec  fal  lixivii  & alu- 
men omne  k tindura  ablatum  fit:  no- 
tando 
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tando  tanto  magis  pulchrum  & ele- 
gantem fore  colorem,  quanto  tin&u- 
ram  a fale  lixivii  & alumine  aqua  ma- 
gis purgaveris.  Aquam  autem  intel- 
ligo  communem  , cujus  beneficio  fal 
lixivii  & alumen  aufertur:  fubinde 
autem,  antea  quam  decantetur  aqua, 
fubfidere  tin&ura  permittatur,  idque 
tam  diu  repetatur , donec  aqua  fine 
omni  falfedine  & non  mutata  exeat: 
id  enim  ablati  falis  & aluminis  lignum 
eft , & lacca  in  fundo  remanebit  ele- 
gans atque  pura,  quam  aqua  bene  de- 
cantata fuper  fegmentis  lini  candidi 
extendes,  & lateribus  recens  codis  in 
umbra  ficcabis,  & laccam  habebis  fla- 
vam, quae  pidoribusfimul&  vitrariis 
infervire  poterit. 

C A P.  CIX. 

Extrahere  laccam  ex  papavere , iride , 

_ rofis  & violis  rubris , ormique  genere 
herbarum  virentium. 

P • • »•!  ' » 

REcipe  florum  vel  herbarum  u- 
nius  ejufdemque  coloris  quam 


194  Liber  Septimus. 

Volueris  quantitatem  , & eadem  , ut 
capite  centejimo  o avo  di&um  eft  ra- 
tione procede,  & laccam  vel  colorem 
habebis  & tin&uram  cujufcunque 
floris  vel  herbae  pro  pi&oribus  pul- 
chram, & jure  magni  faciendam. 

rVjrv.  • f • . 

r i : c a p.  cx. 

■ t 

Extrahere  laccam  & colorem  ad  pin - 
jr  gendum  ex floribusaurantits , papa* 
*'•-  vere  erratico,  iride,violts  ordinariis  i 
- • violis  rubris*  rofes  incarnatis , & ru* 
bris , floribus  borr aginis , brajfic* , 
. ; gladioli  quibufcunque  aliis : nec 
* non  colorem  viridem  ex  malva,  pim~ 
? : . pinella,  dmnibufyue  aliis  herbis . / 

REcipe  cujufcunque  generis  & 
coloris  florem  vel  herbam  , qu§ 
recens  trita  chartam  colore  fuo  infi- 
ciat: fi  qua  ehim  hunc  effe&um  non 
proflat,  huic  operi  apta  non  eft.  M i t- 
tatur  in  ampullam  vitream  aqu£  vitae 
ordinari^,  & in  protuberantiam  capi- 
telli , quae  latiffima  eife  debet , mit- 


Liber  Se  f tj  m v sl 
tantur  folia  florum  vel  herbarum, 
ex  quibus  elicere  tinduram  & extra- 
here colorem  cupis.  Aptato  poftea 
recipiente  & capitello , lutentur  jun^ 
dur§ , ignifque  adhibeatur  tempera- 
tus, & pars  aquf  'vit§  maxime  fubtilis 
afcendens  in  capitellum , primo  in 
protuberandam  ejufdem  fuper  flo- 
rum & herbarum  folia , & porro  ex- 
trada  eorundem  tindura-in  recipiens* 
decidet.  Haec  pars  aqu^  vitg  tenuior 
in  vafe  vitreo  denuo  diftillata , pere- 
grini coloris  expers  tranfibit,  iifdem- 
que  ut  antea  ufibus  infervire  poterit, 
remanente  in  fundo  tindura-,  quam 
modice  ficcabis,  & laccam  habebis 
ex  omni  genere  florum  & herbarum 
pro  pidoribus  optimam. 

— ■ ■ ■ ■ i . 

C A P.  C X I*  ' - * •'  > 1 • ' 

Coeruleum  infiar  Germanici,  \ J '[ 

REcipe  argenti  vivi  partes  duas, 
florum  fulphuris  partes  tres , & 
(alis  armoniaci  odo»  Omnia  fuper 

por- 


1 


1^6  Libs*  SifmHVJ. 
porphyrite  trita,  cum  argento  vivo 
m ampullam  vitream  longioris  colli 
& in  fundo  lutatam  mitte , iifque  i- 
gnem  arenf  lentum  admove,  ufque 
dumomnisabfcefferit  bumiditas,  quo 
fafto  claudatur  orificium  vitri , au- 
geaturque  ignis , ut  in  fublimationi- 
bus  fieri  folet , continueturque  ad  fi- 
nem ufque,  & coeruleum  habebis  fatis 
elegans  & pulchrum. 

. 

C A P.  CXII.  W 

Modus  quo  turcoidi  naturali  nativus 
fuus  solor  deperditus  rtfti- 
v tuitur ,i 

TUrcoides  fubalbi  & decolores 
mittantur  m ampullam  vitream, 
adje&o  oleo  amygdalarum  dulcium, 
detineanturque  in  onere  temperato 
& tepido,  & bidui  fpatio  colorem  ac- 
quirent pulcherrimum. 

Cap. 

i 
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fJMiftura  pro  Jfreculrs.  ^ 

13  Eqpe  fl^ni  bene. purgati  libras 
trfSj  asris  purga$i  libram  unam* 
fundatur  primo  as,  & ppftea  ftan* 
num,  optimeque  fidis  & liquatis  illis, 
addantur  tartari  rubri  tantummodo 
ufti  uncia  fex » falis  nitri  uncia  una 
cum  dimidia,  aluminis  drachmg  dtlf, 
nec  non  Arfeiki  uncia  dtte.  i fine 
omnia  evaporare,  & in  typos  /pecu* 
lorum  mitte,  & materiam  habebis 
fpeculorum  optimam , qu$  ubi  pott«* 
turam  recepit  figuras  exa&e  reddet; 
atque  hac  illa  miflura  eft  quam  ch^ 
lybeam  vocant.  * 


c A P.  CXIV. 

Modus  tingendi  interiorem  ffbararum> : 
• aliorumjite  ex  vitro  alio  va forum  fu  * 

. per  fidem  omnt  genere  colorum , ita  ut' 
lapides  pretiofos  naturales  referant- 

Pilam  feu  fpharam , vel  aliud  ex 
vitro  albo  & candido  vas  conca* 

vum. 
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vum,  vario  gerarecolorumindu&u- 
rus , recipe  glutinis  pifcium  , bidui 
fpatio  in  aqua  communi  macerati , & 
teniiiffimi  quantitatem  debitam, eam- 
que  it*  ollula  & aqu#  limpida  tanti- 
fper  coque,  dtim  optime  diffolvatur. 1 
Hoc  decq&uih  ablatum  ab  igne  8c' 
Jam  tepidum  in  fphaeram  vel  vas  vi- 
treum aliud  infunde  , & circuma&o 
Vafecyra^ut  tota  vitti  interior  fuper- 
ficie$  a -glutinre  bume&etur&  made- 
fiat, quo  fa&6 quicquid fupereft  hu-’ 
moris  effundatur.  Inde  ad  manum 
fint  ciolores  pulverati , & primo  qui- 
dem minium , quod  flatu  per  tubii- 
lum  ex  arundine  ita  illicies , litflu- 
£tus  repraefentet > & ubi  vitrum  hinc 
inde  minio  tin&um  fuerit , beneficio 
illius  tubuli  idem  fmalto  coeruleo,  & 
poftea.aerugine,  nec  non  auripigmen- 
to; & tandem  lacca  i omnibus  probe 
tricis  undulati  m & diverfis  in  locis  ita 
facies , iit  mediante  glutine , quo  vi- 
trum hume&atum  eft , hi  pulveres 
vjtro  adhaereant.  Atque  eadem  plane 

ratio- 
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ratione  cum  reliquis  in  univerfum 
coloribus  procedes.  Poftea  gypfum 
recipe  bene  pul  veratum,  idque  in  fuf- 
ficiente  copia  in  fphaeram  vel  vitrum 
mitte , confeftim  circumagendo  , 8c 
fiquidem  ftatim  atque  dum  recens 
eft  gluten  id  feceris,  gypfum  ubique 
& per  totum  adhaerebit  $ quo  fodo, 
quicquid  ejufdem  fuperaverit,  aufer, 
& exterior  vitri  fuperficies  jucundi^ 
fimo  afpedu  variis  coloribus  tinda, 
& ludentis  in  duro  lapide  naturae 
hoc  opus  effe  videbitur , ficcatoque 
bene  glutine  colores  illi  vitro  ufque 
adeo  nrmiter  adhaerebunt , ut  refolvi 
poftea  nunquam  pofiint , & femper 
pulcherrimi  appareant.  Hae  fphaer* 
pedi  applicantur  ligneo , vel  ex  alia 
qualicunque  materia,  pido,  & deco- 
ris atque  ornamenti  caufa  in  tablina 
vel  pluteos  jucundo  admodum  afpe- 
du  reponuntur. 


I Cap. 
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C A 'Pii"  CXV.  ~ 

Color  Cyaneus  vel  ultramarinus. 

REcipe  fragmenta  lapidis  lazuli, 
bene , & coeruleo  colore  tinda, 
quae  Venetiis  copiose  & exiguo  pretio 
veneunt,  eaque  in  crucibulo  & igne 
carbonum  calcinata , ignitaque  in  fri- 
gidam, bis  repetito  opere  projice,  & 
fuper  porphyrite  lapide  in  pulverem, 
farinae  cribratae  inftar  tenuiflimum  & 
impalpabilem  tere.  Poftea  recipe  re- 
finge pini,  picis  nigrae,  maftichis,  cerae 
novae,  terebinthinae  ana  uncias  tres, 
olei  lini,  thuris  ana  unciam  unam, 
Diflolvantur  omnia  ad  lentum  ignem 
in  vafe  terreo , agirenturque  bacillo, 
ut  optime  coeant,  & bene  incorpo- 
rata in  frigidam  projiciantur , ferven- 
turque  in  ufum.  His  peradis  in  fin- 
gulas lapidis  lazuli,  ut  fupra  triti , li- 
bras recipe  uncias  decem  maflae,  ex 
fupradid  sfpeciebuscompofitae , iif. 
demque  in  ollula  ad  lentum  ignem 
refolutis  fenfim  pulverem  lapidis  la- 
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iuli  afperge,  & virgula  ut  incorpore- 
tur benS  fubige.  Incorporatis  ben£ 
omnibus  quicquid  eft  materiae  fubito  - 
in  vas  frigidi  plenum  projicies , un- 
difque  oleo  lini  manibus , paftillos 
unum  vel  plures  pro  ratione  materiae 
oblongos  • & rotundos  forma , for- 
matofque  in  frigida  per  dies  quinde- 
cim detine , mutando  aquam  de  bi- 
duo in  biduum.  Hispaftillis,  in  ca- 
tillo terreo  , bene  vitriato  & puro* 
fepofitis,  affundatur  calida , in  calda- 
rio feorfim  coda  & limpida , eique 
refrigefcente  fubftituatur  in  locum 
ejus  calida  recens  alia,  idque  tantifper 
continuetur , dum  paftilli  aquae  Ca- 
lore difTolvantur , quo  animadverfo 
addatur  recens  calida , & videbis  a- 
quam  infici  colore  cyaneo.  Decan- 
tetur aqua  in  ollam  vitriatam  & pu- 
ram , & paftiilis  affundatur  calida  re- 
cens , eaque  colore  infeda  decante- 
tur ut  antea,  tranfeatque  per  cribrum 
anguftum  , idque  tandiu  repetatur, 
donec  aqua  colore  nullo  inficiatur, 
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Advertendum  tamen  eft,  ne  aqua  ni- 
mis calida,  fed  tepida  tantum  fit : ni- 
mio enim  calore  nigredinem  contra- 
hit hic  color : probe  ergo  hoc  obfer- 
vandum  eft , plurimum  enim  refert. 
Hae  aquae  colorata?  & per  cribrum  in 
ollam  trafmiflae,  pinguedinem  quan- 
dam  in  fuperficie  habent , quare  per 
horas  24  quiefcant , & color  omnis 
fundum  petet.  Decantetur  tunc  a- 
qua,  & pinguedo  lent£,  affusaque  re- 
centi limpida  color  per  cribrum  an- 
guftum  in  ollam  vitriatam  & puram 
tranfeat,  agiteturque  frequenter , 8c 
magna  pars  fpurcitiei  & pinguedinis 
inxribrello  permanebit » idque  ter» 
adje&a  femper  recenti  aqua , repeta- 
tur, & cribrum  toties  ab  omni  im- 
munditia purgetur.  Color  in  ollis 
fervetur  vitriatis , fenfim  decantando 


aquam  : per  fe  enim  ficcefcit , & ul- 
tramarinum  habebis  pulcherrimum, 
quale  ego  Antvervia  faepius  feci. 
Caeterum  major  vel  minor  maiTae  fu- 
pradidae  quantitas  in  lingulas  lapidis 

libras 
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libras  danda  eft , prout  lapis  plus  rai- 
nufve  coloris  continet , & color  pul- 
chrior luerit.  Optime  autem  atque 
ita  terendus  eft  lapis , ut  tacfcum  effu- 
giat, & color  optimus  erit.  Sifmal- 
tum  cxruleum  ordinarium  eadem  ra- 
tione triveris,  & mafTaegum minae  in- 
corporaveris , nec  non  per  dies  quin- 
decim cum  lapide  lazuli  in  digeftione 
detinueris,  & porro  ut  de  lapide  lazu- 
li di&um  eft  operatus  fueris , mate- 
riam habebis  elegantem  fatis  & fpe- 
ciofam  , quae  ultramarinum  mentie- 
tur. Atque  hic  color  non  pi&oribus 
modo , fed  tingendis  etiam  vitris  in- 
fervit. 


C A p.  C X V I. 

Lacca  coccinea  pro  piBoribus. 

REcipe  libram  unam  tomenti  albi 
tenuioris  , eamque  per  diem  in- 
tegrum in  frigida  detine,  exemtam- 
que  bene  exprime,  ut  ungui noftun 
illud  quod  tondendo  recipit  dema- 
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tur,  & poftea  alumine  illam  infice,  eo 
qui  fequitur  modo,  Recipe  aluminis 
roccx  uncias  quatuor , tartari  crudi 
pulverati  & in  cacabum  parvum  cum 
quatuor  menfuris  aqua?  mifli  uncia* 
duas ; ubi  bullire  aqua  coeperit , to- 
mentum injice,  idque  per  dimidium 
horae  fpatium  ad  lentum  ignem  co- 
que , & ablatum  poftea  ab  igne  per 
horas  fex  refrigerare  permitte.  Exem- 
tum  deinde  tomentum  aqua  limpida 
lavabis,  & ubi  per  bihorium  fteterit 
exprimes  & ficcari  permittes. 


C A P.  CXVII. 

KjMagtftertum  cjuo  cocci  color  ex - 
trahitur. 

REcipe  menfuras  frigid$  quatuor, 
furfurum  frumenti  libras  qua- 
tuor, pyrethri  orientalis  & foeni  Grae- 
ci ana  drachmas  duas*  omnibus  in  ca- 
cabum miliis  admoveatur  ignis  , do- 
nec aqua  tepefiat,  & manus  ferre  ca- 
lorem ejufdem  poflit,  Inde  aqua  au- 

fera- 
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feratur  ab  igne  & cacabus  panno  te- 
gatur, ut  calorem  quam  diutiflime 
fervet,  quiefcendo  per  horas  24»  qui- 
bus exadis  lixivium  decantetur  in  u- 
fus  infrafcriptos. 

Recipe  ollulam  puram , in  ean- 
demque  mitte  menfuras  tres  frigidae, 
& unam  magifterii,  & ubi  jam  bullire 
coeperit,  adde  grana  Kermes,  hac  ra- 
tione contufa.  In  Mortario  aeneo, 
contunde  unciam  unam  granorum 
Kermes,  eamque  bene  contufam  per 
cribrum  toties  tranfmitte , ut  tota 
tranfeat.  Poftremo  recipe  aliquan- 
tum tartari  crudi,  idquein  mortario 
illo  tunde,  & tartarum  omnem  fun- 
do mortarii  & piftillo  adhaerentem 
tinduram  in  fe  recipiet.  Hoc  tarta- 
rum cum  cribratis  granis  Kermes  per- 
miftum,  in  aquam,  ubi  bullire  coepe- 
rit, mitte,  ibidemque  ut  aqua  tinga- 
tur , per  tantum  temporis  fpatium, 
quantum  recitando  Miferere  mei  &c. 
fufficit,  relinque.  Poftea  recipe  alu- 
mine, ut  fupra»  infedum  tomentum, 
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ubi  per  dimidiam  horam  in  frigida 
fteterit , & aqua  in  ollula  bene  tin&a 
fuerit,  idque  exprefsa  bene  aqulmit- 
tatur  in  ollulam , & bacillo  bene  ver- 
fetur  i ut  prompte  tin&uram  fufei- 
piat.  Per  dimidiam  horam  in  eo  ftatu 
permaneat , ita  tamen  ut  leniter  bul- 
liat. Poftea  auferatur  ab  igne  ollula, 
exemtumque  dum  ligno  puro  verfe- 
f ur  tomentum,  in  vas  frigida  plenum 
projiciatur,  & fub  finem  dimidiae  ho- 
rae aqua  omnis  derivetur,  fubmitten- 
do  recentem  frigidam : qua  iterum 
derivati  tomentum  exprimitur,  & in 
loco  i pulvere  immuni  ad  ficcandum 
feponitur,  fed  extenfum,ne  vel  fitum 
contrahat,  aut  aliasincalefcat.  Ad- 
vertatur ut  ignis  femper  oppido  len- 
tus fit : fortior  enim  ignis  tin&uram 
reddit  nigram.  Poftea  lixivium  facies 
hoc  modo:  Cineres  fermentorum  vel 
felicis,  aut  cujufcunque  alterius  mol- 
lioris ligni  telae  cannabinae  duplici 
impone,  affufemquefenfim  frigidam 
percolare  in  fubje&um  vas  permitte, 
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& quicquid  percolatum  fuerit , de- 
fluo cineri  ad  percolandum  affunde. 
Poftea  quiefcat  lixivium  per  horas 
viginti  quatuor , ut  cineres  fundum 
petant,  & lixivium  purum  atque  lim- 
pidum reddatur , quibus  exa&is  de- 
cantetur in  vas  aliud » removendo  / 
quicquid  eft  terreftre  , quia  bonum 
non  eft. 

In  hoc  lixivium,  dum  friget,  mitte 
tomentum  illud  cocco  tin&um , & 
cura  ut  ad  ignem  bulliat  maxime  mo- 
deratum : ea  enim  ratione  lixivium 
rubro  colore  tingetur , & tomenti 
tin&uramaflumet.  Primo  ergo  non- 
nihil tomenti  recipe,  atque  bene  ex- 
prime, & fiquidem  coloris  expers 
fuerit , aufer  lebetem  ab  igne.  Hoc 
enim  eft  lignum  lixivium  aflumliflc 
tinfhiram  tomenti  coccineam. 

Poftea  tibiale  lineum,  vet  ut  vulgo 
manicam  Hippocratis  fuper  capaci 
lebete  vel  cacabo  fufpendes  > & per 
hoc  tibiale  tin&uram  omnem  perco- 
labis, ipfo  etiam  immitto  tomento:  & 

I 5 ubi 


Digitized  by  Google 


2oS  Liber  Septimv*. 

ubi  lixivium  omne  percolatum  fuerit 
exprime  tibiale  fimul  & tomentum, 
ut  omnem  tinduram  habeas , & in- 
vertendo illud  a pilis  lava,  ut  purum 
evadat  niddumque. 

Peradis  his  recipe  aluminis  roccae 
pulverati  uncias  duodecim,  eafque  in 
vitrum  grande  frigida  plenum  mitte, 
ibique  tandiu  detine , donec  alumen 
omne  folutum  fuerit » & ubi  jam  il- 
lud in  aquam  abierit,  manicam  a pilis 
optime  mundatam  fuper  duobus  ba- 
culis ita  extende , ut  qua  parte  orifi- 
cium ejus  patet,  fuperiora,  qua  in  py- 
ramidem  exit  inferiora  & fubjedum 
vas  fpeclet.  Poftea  aquam  omnem 
alumine  infedam  in  lebetem  vel  ol- 
lam, qua  cocci  tindura  continetur 
effunde , & ftatim  tindura  beneficio 
hujus  aquae , quodam  quafi  coagulo» 
& lixivio  feparabitur.  Ergo  lixivium 
fimul  & tinduram  omnem  ex  ollula 
pura  in  manicam  effunde,  & lixivum 
• tranfibit  purum  & limpidum,  rema- 
nente in  manica  cocci  tindura ; vel  fi 

omni* 
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omnino  aliquid  coloris  fecum  traxe- 
rit lixivium , denuo  in  manicam  re- 
deat, & confectum  erit  negotium. 
Deinde  globulos  tindurae,  manic» 
adhaerentes , ligula  lignea  puramo- 
v vendo  mifce,  pofitifque  ordine  late- 
ribus recens  coctis , laccam  a manica 
folutam>&  Tegmentis  lini  exceptam, 
& latius  aliquanto  .extenfam  illis  im- 
pone, ut  cito  & bene  ficcefcat:  etenim 
diuturno  humore  fitum  contrahit,  & 
colorem  reddit  illepidum.  Quare  fi 
lateres  plus  humoris  imbiberint,  fub- 
ftituendi  erunt  recentes  alii , tanto 
enim  citius  ficcefcit,  ficcata  jam  lacca 
auferatur  l fegmentis  lini , & color 
erit  pro  pictoribus  optimus , qualem 
ego  Vifis  faepius  paravi.  Notandum 
autem  eft , fi  color  magis  quam  decet 
rplenus  & fatur  fit,  plus  aluminis  roc- 
.C32,  fi  dilutior,  aluminis  minus  ad- 
.dendum  effe,  & colores  efficies  ad 
guftum  & voluntatem  tuam. 
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C a p.  CXVIII. 

Lacca  ex  ligno  Bra(ilkn(t  & rubia , val- 
de pulchra. 

SI  ex  his  fpeciebus  feorfTm  & una- 
quaque earum  per  fe  laccam  ex* 
trahere  volueris,  eadem  plane,  utfu- 
pra  de  granis  Kermes  di&um  eft,  ra- 
tione procedes,  tingendo  aquam  hac 
vel  illa  fpecie , ita  tamen  ut  minus  a- 
luminis  in  lingulas  ligni,  & rubif  un- 
cias quam  granorum  des.  Etenim 
tin&ura  granorum  altius  latet,  quam 
quae  ex  ligno  Bralilienli  & rubia  ex- 
trahitur. Cum  ratione  ergo  dandum 
eft  alumen,  id  quod  praxis  docebit. 
Praeterea  in  lingulas  tomenti  libras 
plus  ligni  Bralilienlis  & rubiae  dabis, 
minus  enim  quam  grana  Kermes  tin  - 
durae  habent , & hac  ratione  laccam 
pro  pidoribus  fatis  pulchram , & mi-  r 

nore  quam  ex  granis  impenfa  habe- 
bis; ex  rubia  praefertim , quae  laccam 
praebet  pulcherrimam  & coloris  fpe- 
ciofi. 


Digitized  by  Google 


L i b » r Septi  mu  5.  " m 

Cap.  cxix. 

Laeca  ex  granis  Kermy:  medus  alis» 
magis  expeditus. 

IN  hoc  modo  a me  Pifis  invento» 
non  tomentum  occurrit,  non  ma- 
gifterium,  non  lixivium,  non  tindura 
lanae , nec  tot  alia , quot  in  fupra  di- 
do, utut  veriffimo,  revera  tamen  la- 
boripfillimo  modo.  Expeditiffimus 
ergo  hic  modus  eft , & eundem  effe- 
dum  producit,  atque  hac  ratione 
peragitur.  Recipe  aquam  vitae,  quae 
primo  deftillaverit , & in  lagenam  e- 
jufdem  mitte  libram  unam  aluminis 
bene  pulverati,  ut  diflolvatur.  Poft- 
ea  addatur  uncia  una  granorum  Ker- 
mespulveratorum,  cribratorum  que, 
ut  fupra.  Omnis  hxc  materia  ferve- 
tur vafe  vitreo , quod  collum  habeat 
minime  anguftum,  agiteturque  be- 
n£ , & aqua  vitae  mirum  in  modum 
tingetur*  Hoc  perado  ftet  per  qua- 
triduum , & effundatur  in  vas  ter- 
reum vitro  obdu&um..  Deinde  re- 
cipe 
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cipe  aluminis  roccae  uncias  quatuor, 
cafque  in  aqua  communi  diflolve,  at-  - 
que  hanc  aqugm  folutionis  effunde  in 
vas  illud , quo  aqua  vita  granis  Ker- 
- mes  tin&a  fervatur , & fuper  vafe  ter- 
reo per  manicam  extenfam,  ut  de  lac- 
ca & tomento  di&um  eft,  cola , & a- 
> qua  vitae  tranfibit  coloris  omnis  ex- 
pers , relinquendo  tin&uram  in  ma- 
nica. Quod  fi  coloratior  aliquanto 
tranfiverit,  coletur  denuo,  & clara 
evadet  Haec  lacca  cochlearibus  par- 
vi$  ligneis  & puris  excipitur,  & ea- 
dem prorfus,  ut  antea  di&um  eft,  ra- 
tione, ficcatur,&  exiguo  labore  quan- 
titatem laccf  granorum  Kermes  mul- 
to majorem  & nobiliftimam  habebis, 
uti  Pilis  probatum  eflv 
• * ‘ ~ ^ » . ------  - . . . , . ■ 

C a r.  CXX. 

Rubrum  in  vitro  pellucidum. 

REcipe  magnefianr  fubtiliflime 
tritam , eamque  cum  altero  tan- 
to falis  nitri  purificati  permifce , & in 
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ya(e  terreo  ad  reverberandum  & cal- 
cinandum  per  horas  24  in  igne  deti- 
ne > extradamque  podea  & aqua 
communi  calida  lotam  , atque  a fale 
feparatam  ficca , & colorem  referet 
rubicundum.  Addatur  aequale  pon- 
dus falis  armoniaci,  omniaque  fuper 
porphyrite  trita  aceto  deftillato  im- 
buantur, ficcenturque.  Poftea  mit- 
tantur in  retortam,  quae  ventrem  ha- 
beat largum,  & oblongius  collum,  at- 
que per  12  horas  ignis  arenae  fubli- 
matorius  adhibeatur.  Podea  confra- 
do  vitro,  permidifque  omnibus,  qu$ 
fublimata  erunt,  vel  in  fundo  refide- 
bunt , pondus  materiae  exquiratur* 
tantumque  falis  armoniaci  addatur,  . 
quantum  fublimatione  decedit , o- 
mniaque  trita , & aceto  ut  antea  im- 
buta , in  ejufdem  formae  retorta  ad 
fublimandum  feponantur,  idquetan- 
diu  repetatur , ufque  dum  magnefia 
in  fundo  fuiilis  remaneat. 

Haec  illa  medicina  eft , quae  cry- 
ftallum  & paftas  colore  rubro  dia,- 

pha- 
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phano,  inftar  rubini  tingit,  atque  hu- 
jus medicinas  viginti  unciae  in  fingu- 
lascryftalli  vel  vitri  uncias  dantur. 
Plus  tamen  vel  minus  dari  poterit, 
prout  exigere  coloris  ratio  videbitur. 
Magnefiam  autem  oportet  efle  Pe- 
demontanam  & bonam , haec  enim 
vitrum  pulchro  rubini  & mirum  in 
modum  (peciofo  colore  tingit* 

c a p.  cxxr. 

Rubrum  inftar  [anguinis. 

Yltri  plumbi  libras  fex , nec  non 
vitri  communis  libras  decem  in 
ollam  vitro  albo  obdu&am  mitte, & 
ubi  vitrum  cofhim  purgatumque 
fuerit,  adde,  fed  moderate  & cum  ju- 
dicio,fcoriam  rubram.  Incorporetur, 
mifceaturque  vitrum  optimi.  Poftea 
addatur  tartarum  rubrum  pulvera- 
tum , Sc  vitrum  (anguinis  inftar  rubi- 
cundum evadet.  Quod  fi  color  ni- 
mis dilutus  fuerit,  addatur  plus  fco- 
riae  & tartari , & vafe  beue  ignito , vi- 
trum dubio  procul  bene  tingetur» 

Ca?» 
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Gap.  CXXIf. 

Color  BalaJJiu  vr 

FRittam  cryftalli  olla  exceptam 
in  fornacem  mitte , & in  aquam 
ter  projice,  pofteaque  magnefii  Pe- 
demontana  praeparata  tinge , & pur- 
purafcet.  Adde  aluminis  catini  per 
incerniculum  trajedi  quantum  fat 
cft,  ut  purpureum  evadat  vitrum:  id- 
que  odies  facies,  notando,  vitrum 
addito  alumine  non  nigricare , fed  fla- 
vefcere,  & in  rubrum  colorem  verge- 
re, abfcedente  magnefia.  PoftreraS 
vice  magnefiam  folam , & nihil  alumi- 
pis,  nifi  intenfus  nimis  color  fit  adde, 
& colorem  habebis  balaflii  pulcher- 
rimum. 

C A pL  C XX III. 

Extrahere  animam  Saturni,  qua  inne~ 
gotio  [multorum  & vitri  jlvrimit 
rebus  infervit. 

LIthargyrium  bene  tritum  in  vas 
fidile  vitriatum  mitte , affunden- 

do 
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do  tantum  aceti , ut  quatuor  digito- 
rum altitudine  exundet.  Sine  itare, 
donec  acetum  la<5tis  colorem  attra- 
hat,id  quod  confeftim  fieri  folet.De- 
cantetur  acetum  coloratum  , afFufo, 
ut  antea  recenti  alio,&  ubi  coloratum 
fuerit , decantetur  ut  fupra , idque 
tandiu  fiat, dum  acetum  colorem  nul- 
lum aflumar.  Mittatur  acetum  omne 
coloratum  in  vas  terreum  vitriatum, 
& quiefcat , donec  materia  la&ea  re- 
federit  , & acetum  liuipidum  decan- 
tetur. Ladea  enim  illa  materia  anima 
& pars  Saturni  nobililTima  eft,  quae  in 
negotio  encauftorum  & vitri  pluri- 
mis rebus  infervit.  Quod  fi  la&ea  illa 
materia  non  ben£  refederit , frigidam 
affunde:  ea  enim  hoc  praeftare  folet, 
ut  fundum  petar,  fi.yero  ne  fi  equi- 
dem refederit,  aceturrf&  aqua  evapo- 
ret: pars  enim  aceti  maxime  fubtilis, 
& multi  in  re  vitaria  ufus  in  fundo 
refidet. 


Cap. 
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. ' C a p.  CXXIV. 

Smaltum  roftum  , Italis  Rofichiero 
dittum,  quo  aurum  pingitur . 

H Abeas  frittam  cryftalli  hac  ra- 
tione fadam  : Recipe  falis  pul- 
verei libras  decem  , tarfi  candidi  te- 
nuiflime  triti  libras  odo.  Hanc  ma- 
teriam aqua  fubige , ut  mada  folidior 
fiat, ex  qua  placentulas  formabis  exi- 
guas^ tenues.  H*  placentulae  in  vafa 
fidilia  & fornaculam  mittantur, ad 
exemplum  calcariae  fornacis  fadam, 
& per  horas  decem  calcinentur:  vel  fi 
iftjufmodi  fornax  ad  manum  non  fit, 
mittantur  in  cameram  fornacis  prope 
fpiraculum  vel  aperturam  , per  tres 
quatuorve  dies, donec  bene  calcinat* 
fuerint.  Adde  calcis  plumbi  ftanni- 
que  ex  praefcripto  capitis  95.  prxpa- 
ratae,nec  non  tartari  albi  calcinati  ant 
libras  duas , mixtaque  omnia  in  vas 
vitro  candido  obdudum  mitte, &ubi 
jam  bene  fufa  purgataque  fuerint  in 
aquam  projice , idque  bis  fiat,  eoque 
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fatto  in  fornacem  denuo  redeant , & 
ubi  bene  purgata  fuerint,  addantur 
unciae  decem  Icoriae  rubrae,  & incor- 
porentur. Poftea  crocus  Martis  aqua 
forti  fa&us,  haud  aliter  acmagnefia 
folet, fenfim  addatur,  & per  fex  horas 
quiefcat , & fi  color  nondum  refpon- 
derit , addatur  ut  antea  fenfim  non- 
nihil croci  Martis, ufque  dum  difide- 
ratum  colorem  obtineas. 


Cap.  CXXV. 

Smaltum  rofeum  pro  auro  aliud 

REcipe  frittae  cryftalli  > ut  capite 
pracedente  124.  di&um  eft  prae- 
paratae, libras  quatuor , eafquein  vale 
vitriato  puro  liquatas  purgatafque  in 
aquam  effunde , iterumque  in  forna- 
cem mitte , & ubi  bene  purgatae  fue- 
rint,addatur  fenfim , & lingulis  vici- 
bus uncia  femis  calcis  plumbi  & ftan- 
ni#utfupra  capite  93.  praeparatae , & 
incorporetur,  videaturque  an  color 
cinereus  appareat,  quo animadverfo 

fub- 
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fubfiftendum  > neque  plus  pulveris 
addendum  eft,  ne  color  cinereus  in 
album  degeneret : id  enim  bonum 
non  eft.  Calci  & vitro  purgatis,  den- 
tur minii  optimi  unciae  duae , & ubi 
omnia  incorporata  purgataque  fue- 
rint, projiciantur  in  aquam,  & in  for- 
nacem redeant,  ibidemque  per  horas 
odo  detineantur.  Poftea  addatur  ae- 
ris calcinati  vel  fcoriae  rubra?,  nec 
non  tartari  albi  crudi  ana  uncia  (emis 
& bene  permifeeatur,  ac  tandem  adji- 
ciatur haematitis,  quo  machaeropaei  in 
poliendis  gladiis  utuntur,  nec  non  * 
fulphuris  fixi  ana  drachma  una.  Mi- 
fceantur,  & incorporentur,  videatur- 
que  an  color  refpondeat , & fi  nimis 
fatur  (it  magnenae  nonnihil  addatur, 

& diluetur,  & contra  fi  nimis  dilutus 
fit,  addatur  parum  fulphuris  fixi,  nec 
non  lapidis  haematitis , cum  modico 
fcoriae  rubrae , & tartari  albi,  idque 
tantifper  donec  color  ex  voto  fit. 


Cap. 
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C A p.  CXXVI. 

Quomodo  fulphur  in  ufus  fupradiftos fi- 
gatur. 

FLores  fulphuris  per  horae  unius 
fpatium  in  oleo  communi  coque. 
Deinde  removeantur  ab  igne » ace- 
tumque affundatur  fortimmum , & 
fulphur  ftatim  fundum  petet,  innata  - 
bitqiie  oleum  aceto.  Evacuetur  u- 
trumque  fle  fulphuri  affundatur  o- 
leum  recens, procedaturque  ut  fupra, 
idqueter,  & fulphur  habebis  fixum 
ad  ufus  fupradi&os. 


C A P.  CXXVI  I. 

Vitrum  in/lar  [anguinis  rubrum, 
quod  fmalti  rofei  loco  infer - 
vire  poterit . 

Vitri  plumbi  librae  fex  fle  frittae. 

cryftalli  librae  decem  in  olla  Ii— 
quefeant,  purgentur , in  aquam  pro- 
jiciantur, ac  denuoin  ollam  redeant, 
& bene  purgentur.  Ubi  bene  purga- 
tae 
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tx  fuerint,  addantur  fcori^  rubr^  cal- 
cinat§  quatuor  vel  fex  unciae,  & bene 
percoquantur  ac  purgentur.  Poftea 
addatur  tartarum  rubrum  pulvera- 
tum , & incorporetur,  purgeturque 
& ^videatur  an  color  placeat : & fi, 
quidem  fatis  plenus  non  fit  , adda- 
tur tantum  fcoriae  rubrae  & tartari 
quantum  fatis  e (Te  videbitur , capia- 
turquefpecimen,  idquedenuoinca- 
iefcar,  donec  fatis  rubrum  fit , id  e- 
nim  intendendi  coloris  gratia  fit. 

* 

c A P.  CXXVIII. 

Modus  faciendi  fmaltum  rofeum , tx- 
periment o comprobatus. 

cryftalli,  ut  fupra  capite  124 
X praparata,  exempli  gratia , libra 
lex  , mittantur  in  ollam  vitriatam,  & 
ubi  bene  purgata  fuerint , addantur 
quatuor  diftin<5fis  temporibus,  &per 
intervalla, quatuor  unci?  calcis  pium- 
bi  & ftanm,  ex  prxfcripto  capit is  n* 
taeta,  mcorporenturque  bene.  Ubi 

omnia 
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omnia  incorporata  & bene  purgata 
fuerint,  projiciantur  in  aquam,  ac  de* 
nuo  in  ollam  redeant , fundantur  & 
purgentur  optime , eoque  fa&o  ad- 
datur fcoriae  rubrae,  maflam  pleno  co- 
lore inficientis,  uncia  una  lemis,  id- 
que  tribus  diftin&is  temporibus , be- 
ne mifcendo  vitrum.  Incorporetur, 
purgetur,  &poft  bihorium  addatur 
croci  Martis,  ut  fupra  capite  1 6 prae- 
parati, uncia  una  lemis , idque  tribus 
diftin&is  temporibus.  Mifceatur  be- 
ne, incorporetur , & purgetur  trium 
horarum  fpatio.  Poftea  addantur  un- 
ciae fex  tartari  ulli , & fuliginis  cami- 
ni bene  vitrificatae  uncia  una.  Tar- 
tarum , ut  in  Calccdonio  di&um  eft, 
uratur,  admifceaturque  croci  Martis, 
fulphure  ut  fupra  fa&i , uncia  lemis. 
Atque  hi  pulveres  bene  triti,  quatuor 
diftindis  vicibus  vitro  dentur , mi- 
fceanturque  omnia  bene , led  ita  ut 
femper  temporis  aliquod  Ipatium  in- 
tercurrat. Etenim  intumefcunt,  at- 
que hoc  efficiunt,  ut  vitrum  mirabi- 
liter 
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liter  effervefcat.  Addito  omni  pul- 
vere vitrum  per  horas  tres  quiefcat  & 
purgetur.  Poftea  mifceatur  denuo, 
& experimento  fa&o , fi  vitrum  fan- 
guinis  inftar  rubicundum  & tranflu- 
cidum  appareat,  bene  habet  5 fin,  ad- 
datur denuo  tartarum  uftum , cum 
fuligine,  & croco  Martis , utfupra, 
idquefenfim , donec  defideratus  co-* 
lor  exeat,  permittendo,  ut  vitrum 
addito  pulvere  per  horae  fpatium 
quiefcat,  quo  exa&o,  & exemto  fru- 
r fiulo  vitri,  eoque  candefa&o , fifan- 
guininis  inftar  rubicundum  & pellu- 
cidum fit,  bonum  eft , & pingendo 
auro  infervit , ut  Rifis  faepius  proba- 
tum eft. 


C A P.  CXXIX. 

Rubrum  tranflucidum. 

CAlcinetur  aurum  aqua  regiS,  id- 
que  faepius,  affusi  quinquies  vel 
lexies  eadem  aqua.  Hic  auri  pulvis 
in  ollam  fi&ilem,  & fornaculam  mit- 
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tarur,  tantifper,  ufque  dum  in  pulve- 
rem abeat  rubrum , id  quod  plurium 
dierum  fpatio  eveniet*  Atque  hic 
rpulvis  ruber  fi  cryftallo  purgatae , & 
in  aquam  fiepius  projeftae , pedeten» 
tim,  & cum  judicio  addatur , verum 
tranfparentis  carbunculi  ruborem  ex- 
hibebit, ut  experimento  compertum 


C A p.  cxxx. 

XjHodus figendi  fulpbur , ut  fmalto  rofu  . 
color ismferviat* 

TJIat  lixivium  ex  calce  & acri  cinere» 
JO  qualis  eft  quercinus,  in  eoque  fuJU 
phur  optime  coquatur.  Hoc  enim 
xivium  fulphuri  unguinofum  & com- 
buftibile illud  adimit,  quod  naturali- 
ter habet  , mutatoque  lixivio  (ulphur 
candidum  evadit,  nec  non  incombu- 
ftibile  & fixum,  atque  aurificibus  in- 
fervit,  ut  aurum  pingant. 
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C A p.  CXXXI. 

Vitriolum  Veneris,  Aequo  fupra  in  fint 
capitis  3 1 dittum  ejt. 

CRucibula  lutata  mittantur  in 
medios  carbones  ardentes  for- 
nacis anemiae  * & carbonibus  bene  o- 
perta  flent  per  bihorium,  quo  exafto 
fornax  per  fe  refrigelcat , exemtifque 
crucibulis  aes  calcinatum  coloris  erit 
nigricantis  . qui  purpurei  obfcurioris 
aliquid  admixtum  habeat*  Hoc  aes 
ea  ratione  calcinatum , teratur  opti- 
mi, & cribretur.  Adiit  poftea  vas  fi- 
ftile  rotundum , & in  fundo  planum, 
in  Tbufcia  tegame  di&um , quod  ig- 
nem forat , & fornax  in  fummitate 
vdfaftigio  ferrum  tranfvcrlum  ha- 
beat , cui  vas  carbonibus  plenum  im- 
ponatur, fuccen fi ique illis,  immitta- 
tur fupradi&um  aes  calcinatum,  adje* 
&is  prius  in  lingulas  aeris  libras  unciis 
fexfulphuris  communis  pulverati,  & 
cum  aere  permiftis.  Ubi  jam  vas  in- 
calefoere,  & fulphur  inflammari  at- 
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que  comburi  coeperit,  unco  longiore 
ferreo  vertatur , agiteturque  conti- 
nue , ne  vafi  adhaereat , vel  in  maflam 
coeat, idque  continuetur , donec  ful- 
phur  omne  abfumtum  fit,  & fumum 
nullum  emittat.  T unc  vas, ita  ut  eft 
calidum , ab  igne  auferatur , exem- 
tumque  aes  cochleari  vel  quo  fimili 
inftrumento  ferreo , optime  in  mor- 
tario aeneo  tundatur,  tranfeatque  per 
cribrum , & pulverem  dabit  nigrum. 
Procedatur  eadem  plane  ratione  ter, 
hac  adhibita  cautela,  ut  vas  tertia 
calcinatione  finita  tamdiu  in  igne  de- 
tineatur, donec  aes  quod  eidem  ineft, 
colorem  aflumat  rubefcentem  ful- 
vum, quo  fufcepto  auferatur  ab  igne, 
tundaturque  in  mortario  aeneo  ut 
antea,  & colorem  habebis  prf  didhim, 
nec  non  calcem, parando  vitriolo , de 
quo  infra  dicetur»  aptam. 


Gap. 
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c a p.  cxxxn. 

Vitriolum  aeris, W ut  vulgo  Veneris, 
fine  corrofivts , ex  quo  verus  & in- 
tenfus  color  caeruleus  extrahitur: 
res  mirabilis. 

UT  jam  ex fupradi&o  aere calci- 
nato  vitriolum  extrahatur , ha- 
beas pro  ratione  aeris  ca lunati  unam 
vel  pl ures  ampullas,  debitae  capacita- 
tis, vitreas,  & exempli  gratia  libra  una 
illius  aeris  mittatur  in  ampullam  fex 
libratum  aquae  capacem.  Aqua  (it 
communis  & limpida , & una  cum 
aere  calci  nato  arenae  fornacis  impona- 
tur, adhibeaturque ignis  temperatus  ' 
per  horas  quatuor , donec  librae  cir- 
citer duae  illius  aquae  evaporaverint, 
id  quod  oculo  difcernerelicet.  Poftea 
refrigelcat  fornax , & aqua  leniter 
decantetur  in  vaia  vitriata ; aes  autem 
quod  in  fundo  reliquum  eft , redeat  * 
in  fornacem , ut  omnis  evanefcat  hu- 
mklitas.  Quicquid  aquae  decantatum 
fuerit , colorem  habebit  caeruleum 

K 3 . ple-  - 


Digitized  by  Google 


2*8  Liber  Septimus. 

plenum , admirandae  pulchritudinis. 
Quiefeat  aqua  per  biduum  > & pars 
quaedam  aeris,  ruffum  quid  referens, 
fundum  petet.  Filtretur  aqua  more 
folito,  fubje&isvafis  vitreis,  &pars 
aeris,  quae  in  fundo  relidet , mittatur 
in  vas  fi&ile , ut  omnis  abfcedat  hu- 
miditas,  & cum  fingulis  aeris  libris 
permifeeantur  unciae  fex  calcinati  ful- 
phuris,  calcinenturque  denuo,  ut  fu- 
pra,  & dum  fulphur  fumat , ferro  ut 
antea  agitetur , ne  vafi  adhaereat , & 
ut  bene  calcinetur.  Calcinationeo- 
ptimefa&a , eximatur  ex  olla , ita  ut 
eft  calidum , tundaturque  bene , & 
pulverem  dabit  nigrum,  qui  cum  un- 
ciis fex  triti  pulveris  ut  antea  permi- 
ftus , agitetur , calcinetur,  & ferro 
continue  ut  fupra  agitetur  , id  enim 
neceffum  eft,  atque  tantifper  in  igne 
detineatur,  donec  aes  colorem  acqui- 
:rat  ex  rufFo  fulvum.  Auferatur  ab 
igne , atque  ita  ut  eft  calidum  , in 
mortario  aeneo  optime  tundatur,  cri- 
T'*-eturque  cribro  anguftiore,  & ea- 
dem 
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dem  ut  antea  ratione , adje&is  fexa- 
quae  libris  in  arena  fornacis  ad  ignem 
lentum  per  quatuor  horas , ufque  ad 
confumtionem  tertif  detineatur.  De- 
cantetur, filtretur , & quiefcat  aqua, 
& reliqui*  aeris  in  fornacem  redeant, 
ad j edis  ad  lingulas  aeris  libras  unciis 
fex  triti  fulphuris , ut  fupra.  Et  quia 
in  hac  operatione  non  unum  plerum- 
que vas  dirumpitur»  in  locum  eorum 
quae  vel  dirupta  funt , vel  rimas  ege- 
runt, fubftituenda  funtalia  , ne  aere 
in  cineres  & carbones  delapfo  totum 
opus  pereat.  Repetatur  hic  proceflus 
quinquies,  vel  fexies,  & aes  terrae  mol- 
lioris inftar  erit , tin&uramque  fuam 
caeruleam  in  aquis  filtratis  relinquet, 
quae  colle&ae  denuo  folito  more  fil- 
trentur  , abjc&is  fecibus , & aquam 
habebis  limpidiflimam,  coloris  caeru- 
lei, & admirandae  pulchritudinis» 
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Ca  p.  CXXXIIL 
XjHodttt  txtrakmdi  vimoknn  ex  iit 
. atpmvohratk. 

AMpuilam  vitream  « quf  tres  a- 
libras  recipiaf,h*:  aqua  co- 
lorata repletam , io  cinere  vel  arena 
fornacis  ad  ignem  lentum  Ut  evaporet 
detine , politis  prope  fornacem  pluri- 
bus ampullis,  colorati  ili  a aqua  reple- 
tis , ut  incalefcant,  unde  pofiea  quk> 
quid  humoris  ampullae  majori  evapo- 
rando decedit  fenfim  cochlearibus  vi- 
treis calide  refti  tuitur,  idqueneaffusa 
frigida  rumpatur,  & omnia pedum 
eant.  Hujus  aquae  colorat  $ librae  de- 
cem, evaporando  ad  duas  cum  dimi- 
dia, vel  tres  libras redadae,  tindur^ 
plurimum  continebunt.  Mittantur  in 
vafa  fidilia  vitriata , & per  nodem  in 
locohuraido  & frigido  quiefeant , & 
vitriolum  invenies  aeris  lapidatum,  & 
cryftalli  indar  acuminatum  , quod-1 
Smaragdi  orientalis  fpeciem  referet. 
Decantetur  omnis  aqua , ficcetur  vi- 
triolum,ut  non  cohaerear,  & quod  re- 
liquum 
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liquum  eft  aqu^  ufque  ad  confumtio- 
nem  dimidiae  evaporet , colletftoque 
denuo  vitriolo,  eadem  ratione  proce- 
datur, donec  aqu^  nihil  fuperfit.  Hu- 
jus vitrioli  libra  una  mittatur  in  retor- 
tam , luto  forti  optime  lutatam,  non 
admodum  magnam, fed  qu^  recipiens 
habeat  amplum  & capax,  & per  qua- 
tuor  horas  continuas  ignis  adhibeatur 
maxime  moderatus.Etenim  (i  in  prin- 
cipio ignem  vel  tantillum  adaugeas, 
humidi  illi  & flatulenti  fpiritus  vitrio- 
li tanta  violentia  erumpunt , ut  reci- 
piens nullum  fit , quod  fuftinere  im- 
petum eorundem  pofiit.  Hoc  ergo 
maxime  obfervandum  eft,  ut  ignis  in 
principio , & per  quatuor  horas  ben£ 
temperatus,  & jundurae  optime  lu- 
tatae fint.  Poftremo  ubi  ficciores  fpi- 
ritus fub  candida  fpecie  afcendere  in* 
cipient,  ignem  adhibe  potentem, con- 
tinuando, ufque  dum  recipiens  in- 
clarefcere  & plane  frigere  coeperit* 
Ceflet  jam  ignis , exa&ifqne  24.  horis 
jun&urf  diflolvantur,  & quicquidin 
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recipiente  liquoris  eft,  vatis  vitreis  o- 
ptime  figillatis  aflervetur.  Hoc  enim 
verum  illud  & intenfum  caeruleum 


eft,  quo  admiranda  plurima  peragun- 
tur , quod  ex  odore  illius  haud  diffi- 
culter percipitur , qui  rerum  natura- 
lium omnium  potentiffimus  & acu- 
tiffimus  eft.  Plurima  hic  dicenda  re- 
flant, fed  quae  tanquam  aliena  ab  ane 
vitraria  fikntio  tranfmittimus,  & da- 
ta meliore  occatione  fortaffis  explica- 
buntur. Feces  in  retorta  nigri  coloris 
Fetiquae*  ii  per  dies  aliquot  aeri  expo- 
nantur, per  fe  colorem  affiiment  cae- 
ruleum, fed  pallidum.  & pulvera tae, 
atque  cum  xaffiera  utfuprapermtftae, 
fi  cryftallo  in  debita  doti  dentur , a- 
quam  efficient  marinam  admiran- 


dam, qua  de  caufa  modum  prfparan- 
di  hunc  pulverem  tanta  perfpicuitate 
defcripti,  hac  opinione  f"etus , mini- 


me rniganem,  fed  ex  reconditioribus 
natune  e(fe,  <|ba«i  indicavi  proce- 
dendi rationem  z atque  haec  omnia  in 
gratiam  eorum , qui  ingenio  funt  no- 
bili & curiofo. 
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Notae  in  Epiftolam 

ad  Lc&orem. 

Lj  • i ,i  Julii"»*  Si»  * tJH  il 

Uthorem  noftrum,  atque 
hoc  opus  quod  attinet, 
nemo  ejufdem  meminit, 
praeter  Garfonem  in  fuo 
de  doclrma  univerfali , & Bornetium 
'de  fu fficientiapag.  141.  idque  nomi- 
netenus  nec  ultra : ac  ne  curiote  qui- 
dem inquirendo  invenire  unquam 
potui,  alterum  illud , in  epifiola  dedi - 
catoria  & frafattone  promitfum,  & 
res  Chymicas  concernens  opus  pu- 
/blici  Juris  fa&um  elTe : nec  a quo- 
quam Spagiricorum  illud  allegatum 
vidi : ex  quo  facile  eft  concludere, 
nunquam  illud  in  publicum  prodiilTe. 
Neque  id  mirum  : nullum  enim  hic 
•liber  ei  ftimulum  addebat,ut  alterum 
illum  ederet , ex  quo  hoc  genus  dp- 
&rinaE  homini  utiliffimum  inter  for- 
dida,  atque  infrafpecuiationem  viro- 
rum hujus  aevi  numerari  caepit,  quo- 
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rum  fubtile  ingenium  unice  verfatur 
circa  contemplationes  inutiles  vel  in- 
determinatas , quarum  notiones  ma- 
ximam partem  merae  logorcachiae 
funt.  Cererum  do&iffimus  noftcr 

r\ 

Baco , fublimioris  & perfpicacioris  in- 

* genii  vi.* , in  incomparabili  fuo  Novo 
organo  vamtatem  atque  impotentiam 
illius  viae  folide  refutavit,  & majore 
fapientia  aliam  (ubftituit , magis  effi- 
cacem & activam,  promovendis  arti- 
bus & fcientiis.  Atque  hgcfru&uofa 
dodrinae  via  captis  pluribus  experi- 
mentis, a nonnullis  privatim,non  ve- 
ro publice  ab  omnibus  trita  eft.  Cae- 
terum  in  eo  jam  eft,  ut  maximos  pro- 

• greflus  fadura  videatur,  ex  quo  ean- 
dem libi  defignavit  nobiliffima  & 
maxime  venerabilis  Regia  Gresbamen  - 
fis  Collegij  focietas  , qu^  facr£  Regiae 
apud  populum  fuum  reftauratae  Ma- 
jeftatis  indulgentia  , promovendis 
omnium  virtuoforum  conatibus,  hu- 
jus veri  finis  & propofiti  ergo  fiogulis 
feptimanis  congregatur,  & quotidie 

ma- 
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materiam  fuppeditat  huic  pulchro 
aed>ficio  infervientem 

Partem  hujus  propofiti  alteram 
pr^fens  hic  liber  continet , in  quo 
plene  & fideliter  expofita  eft  omnis 
vitrum  faciendi  & colorandi  ratio, 
quam  author  nofter  inde  ^juventute 
fua  ab  ingeniofis  & induftriis  homini- 
bus didicerat,  vel  ab  igne  & experien- 
tia hauftam  perceperat:  ac  in  plurimis 
tempus  tibi , locumque  operis  & in- 
ventionis fuf  dinumerat,  idquecum 
omnibus  cirt  umfrantiis  huc  ipcctan  • 
tibus 

Vitrum  Anglica  noftra  vox  Glajf 
eadem  eft  cum  Germanica,derivatur- 
que  a Latino  Glafium,  ex  quo  demta 
fyllaba  finali  Glafs  fit.  Atque  hoc 
Glafium  Caefari  commentar,  quinto 
'vitrum  vocatur,  cum  ait : Omnes  Bri- 
tanni fe  vitro  inficiunt : qua  de  re  Mela 
lib  3 cap.  6.  Britanni  vitro  corpora 
infeci : & Vitruvius , Lana  vitro  inft - 
fta : ita  enim  eruditus  Turnebus  hunc 
iocum  reftituit  cum  antiquitus  pro 
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vitrum  legeretur  ultrum.  Vitrum  au- 
tem illud  Tjatis  eft,  id  quod  ex  his 
Vitruvii  verbis  liquet : defeBu  Indici, 
coloris  vitro  inficiunt,  quod  Graci  Ifa- 
tin  vocant . Nec  aliter  Apulejus  tra - 
ft at u de  herbis  nondum  edito,  fed  qui 
in  Emerici  Cafauboni  manibus,  & 
multo  quam  qui  hadenus  prodiit  au- 
dior, magifque  emendatus  eft,  ubi  fic 
legitur:  Herbam  Ifatin  alii  Aogigneme, 
Propheta  Apefion, Itali  alutam,  alti  ber  - 
ham  vitrum.  Sed  fcribendum : Ifatin 
•t*ht  z*T»gtZT.*fn , Prcpktta  mjiony  Itali 
rutam,  alii  herbam  vitrum.  Salmafius 
tamen  conftanter  pro  Glafium  ponit 
Guaftumyot\iQd  Britannis  Guadum  eft, 
quibus  caruleus  color  Glafis  vocatur. 
Idem  Plinius  lib.  11.  cap.  i.  teftatur 
his  verbis : Simile  plantagini  Glafium 
in  Gallia  vocatur , quo  Britannorum 
conjuges  nurufque  toto  corpore  oblita 
quibufdam  in  [acris  nuda  incedunt.  Et 
Camb  denus  in  fua  Britannia : Hac  illa 
herba  eft , quam  Glafium  vocamus  & 
qua  nonnihil  carulei  coloris  reddit yquem 

Bri - 
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Britanni  in  hodiernum  ufyue  diem  Glafs 
vocant.  Ratio , cur  Glafium  acquifi- 
fiverit  nomen  Vitri  vel  Glafs  forte 
haec  eft,  quod  vitrum  , quemadmo- 
dum nofter  author  & experientia  do- 
cet , naturaliter  aliquid  coerulei  in  fe 
habet.  Vitrum  defcendit  d vifum , 
haud  aliter  atque  aratrum  & rutrum 
ab  aratum  & rutum  , ultima  fyllaba, 
mutati  in  Irum , quod  juxta  Ifldo- 
rum  hb.  1 6.  cap.  15.  vifui  perfpicui- 
tate  tranjluceat.  Etenim  quicquid 
metalla  reliqua  continent , in  obfcu- 
ro  latet;  cum  econtra  liquores  omnes, 

& quaecunque  vitro  continentur,  ap- 
pareant, ac  fi  extra  vitrum  edent : at- 
que inde  eft  » - quod  plurima  'corpora 
tranflucida  vitrea  vocantur , qualia 
apud  Phy  ficos,  Horatium,  O vidium , 
Boe  .hium  & Apulejum  de  fonte  funt 
albumen  ovi,  mare,  flamina,  aquae. 

Inter  veros  pyrotechni # fruEhu  ignit 
§ft : id  quod  veriflimum  eft : totum 
enim  artis»  non  naturae  opus  eft , nec 
fine  vehementi  igne  produci  poteft. 
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Egregium  artificem  audivi  facete  di- 
centem , artem  vitrariam  artium  o- 
mnium  toto  orbe  poftremam  fore; 
quandoquidem  Deo  hoc  univerfum 
ignis  violentia  confumente , omnia 
in  vitrum  abitura  edent:  id  quod  fup- 
pofita  rationabili  miftura  falis  & are- 
nae vel  lapidum  omnino  eventurum 
eflet. 

Proxime  accedit  ad  omne  genus  mi- 
neralium A uthores  in  referendo 

vitro  ad  fuam  fpeciem  plurimum  in- 
ter fe  differre  video.  Agricola  lib.  2. 
de  re  metallica  fuccum  ftatuit  ede  con- 
cretum. Vincentio  Bellovacenfe  lib . 1 r • 
lapis  eft.  Fallopius  illud  inter  media 
mineralia  numerat.  Vitrarius  > ubi 
fluere  vitrum  coepit,  metallum  illud 
vocat.  Mihi  nullum  horum  ede  vi- 
detur, id  quod  generale  hoc  argu- 
mentum fatis  evincit , quod  fupradi- 
&a  omnia  naturaliter  concreta  funr, 
cum  vitrum  arte  compofitum  , & ab 
igne  produ&um  fit,  nec  ullibi,  ut  re- 
liqua omnia,  in  cavernis  terrae  inve- 

nia- 
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niatur.  Quare , quemadmodum  fa- 
£to'tia  artium  nomina  \ praedicamen- 
tis Logicis  excluduntur,  ita  vitrum 
praedi&is  fpeciebus  fecludendum,  nec 
magis  merallum  dicendum  eft,  quam 
eerevifia , byne , gluten,  lateres  &c. 
Sed  regerit  Fallopius  , quaerendo, 
quale  illud  vitrum  iit , de  quo  loqua- 
mur : idne , quod  in  propriis  fui*  ve- 
nis, & proprie  lapis  eft;  an  vero  illud, 
quod  ex  lapide  illo  extra&um  & de- 
puratum eft , nec  magis  artificiale  vo- 
cari poteft,  quam  metallum  extra* 
ftum  ex  fua  minera  & jam  purifica- 
tum £ Si  enim  id,  quod  in  primo  illo 
lapide  eft  intelligamus , vitrum  quod 
in  illo  lapide  exiftit , ubi  jam  edu- 
dum  eft , non  minus  naturale  efle, 
quam  metallum  quod  ex  venis  fuis 
& proprio  lapide  edu&um  eft.  Ad 
quod  refponefeo , vitrum  nullibi  ea 
ratione  inveniri , fed  arenam  & lapi- 
des tantum,  quae  vitri  materia  funt. 
At  vero  alia  metallorum  ratio  eft, 
quorum  certam  fpeciem  natura,  in 
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fuis  venis  formavit , utut  nonnun- 
quam  ignis  violentia  - educantur  ex 
venis  & terra  vel  lapidibus,  in  quibus  - 
minima:  earundem  particulae  & ato  • 
mi  latent  : hac  tamen  different  ia> 
quod  ignis  innata  fua  efficacia  fepa-  - 
rando  heterogenea , & congregando 
homogenea  tantum  producit,  aut 
potius  detegit  metallum,  cum  in  vitro 
longe  aliter  fefe  res  habeat,  ut  quod 
uniendo  & mifcendo  diverfas  falis  & 
arenae  particulas  perficitur.  Hoc  Fal- 
lopius , quod  mirum  eft,  negat,  di- 
cens, vitrum  ex  cinere  non  fieri : fub- 

'jiciendo  vitrarios  quidem  cineres  ab 
Alexandria  vel  aliis  locis  allatos  ad- 

- dere,  fed  hoc  fieri  loco  nitri,  quod  in 
ufu antiquitus  fuit,  idque  hunc  in 
finem,  ut  vitrum  ex  lapidibus  metal  - 

- licis  tanto  melius  educaturmec  tamen 
ideo  dicendum  ede , cineres  metallo  v 

* admiftos  efTe,  ut  vitrum  fiat , fed  ut 
vitrum  tanto  facilius  e minimis  Japi-  - 

* dis  particulis-,  id  eft  ex  proprio  fuo 

metallo  extrahatur*  Sed  abfurda haec 

* 
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opinio  facile  refutatur : etenim  fi  vi-  ■ 
trum  ex  folo  lapide  extraheretur,  - 
.pondus  metalli  necefiario  multo  mi- 
nus futurum  eflet  pondere  folius  lar 
pidis.  J^m  ve^o  pondus  lapidis  lonr  . 
ge  fu  pedatur  a pondere  metalli : ete- 
nim librae  centum  arenae  fupra  cen-  ' 
tum  quinquaginta  libras  metalli  red- 
dunt. praeterea  fal , ex,  quo  vitrum 
componitur,  magi*  fixum  efi,  quam 
ut  igne  vehementiflimo  diffolvipof- 
fit.  Jam  in  antiquis  feneftris , ex  vi- 
tro Gallico  fa&is  ,*  qua  parte  aerem  1 
refpiciunt,  manifefte,  non  dicam  di- 
fcernere  * fed  prehendere  licet  parti-  - 
culas  falis,  guftu  naturam  fuam  liqui- 
do demonftrantes.*  Porro  nitidiffi-  - 
mum  vitrum  , quod  fale  magis  defae-  ~ 
cato  confiat , & majus  quam  pro  ra-  * 
tione  arenae  falis  pondus  habet  , fi  ’ 
diutius  Tub  terra , aut  locis  humidis  - 
a (fervetur,  in  fruftadilTol  vi  invenies,  - 
foluta  unione  falis  & arenae.  Atque  • 
haec  ratio  eft ,'  cur  vitrum  Venetum 
veneno  diflolvi  dicatur : id  enim  ve-  - 
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rum  eft  de  nonnullis  mineralibus, 
non  vero  vegetabilibus , aut  aliis  ve- 
nenis ; quo  ipfo  manifefte  evincitur 
fal  in  vitro  permanere.  Atque  huc 
facit  experimentum  Helmontti  i cap. 
de  terra,  ubi  haec  habet : Si  vitri  pour- 
nem  pluri  alkali  quis  colliqu  avent , ac 
humido  loco  expo  fuerit , reperiet  mox  to- 
tum vitrum  refolviin  aquam,  cui  fi  af- 
fundatur chry  fulca , addito  quantum  f a- 
tur an  do  alkali  fu  fecerit » inventet  fa- 
tim in  fundo  arenam  fidere,  eodem  pon- 
dere, quo  prius  faciendo  vitro  aptabatur • 
Et  in  hoc  experimento  fal  ab  alkali  & 
aqua  regia aflumitur,  atque  ei  ratione 
partes  componentes,,  quae  in  compo- 
rto antea  confufrerant , in  fua  prr- 
ma  principia  refolvuntur. 

Alterum  generale  argumentum 
hoc  eft,  quod  utut  concreti  illi  fucci, 
de  quibus  fupfa , nec  non  fopides  & 
vitrum  igne  fundantur , non  omnes 
tamen  lapides,  nec  orrmes fucci  con- 
creti & metalla  vel  femimetalla  fuiio- 
nem  recipiunt  t nontalcum,  nec  fal 
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armoniacum  multaque  alia  qu$  inter 
fuccos  concretos  numerantur  : fed 
neque  adamas , nec  achates , oculus 
felis,  jafpis , nec  tepides  pretrofi  com- 
plures alii' , nec  marmor  aliique  plu- 
res  tepides , quibus  interior  fornacum 
facies  condat : uti  nec  Mercurius  in- 
ter metalla  , nec  auripigmentum  in* 
ter  medii  generis  mineralia  liquefcit: 
atque  utut  maxima  pars  eorundem 
fundatur,  fote  tamen  metalla  dudilia 
funt,  idque  tum  demum , ubi  ad  ma- 
gnum frigoris  gradum  pervenerunt: 
etenim  ubi  admodum  incaluerunt^ 
particulae  eorundem  non  cohaerent, 
nec  vitri  indar  tenacia  funt,  quod 
ubi  probe  incaluit , exiguo  fpiritu& 
fufHando  per  cavitatem  in  quamcun- 
que figuram  mutatur,  quod  nulli 
praedirorum  corporum  accidit.  Prae- 
terea metalla  liquefacte  diffluunt , & 
in  plures  globulos  & fhafta  abeunt: 
vitrum  autem  coit  in  cumulum , et- 
iam tum  ubi  fradae  in  fornacibus  ol- 
lae funt : & haec  vitri  dudilis  & tenax 

natu- 
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natura , mihi  iftiufmodi  qualitas  efle 
videtur , qu$  ab  omnibus  aliis  corpo- 
ribus effentialiter  differt , etiam  illis 
quibus  vitri  nomen  obtigit qualia 
funt  vitrum  antimonii , vitrum  Mo- 
fcoviticum,  lateres  aliique  lapides  vi- 
trificati  , quae  omnia  iftiufmodi  exa-  - 
men  non  fuftinent  > & denominatio- 
nem fuam  , non  tam  ab  intrinfecafua  ^ 
proprietate  & natura , quam  ab  eo  re  - 
ceperunt,  quod  tranflucent.  (fic  vi- 
triolum  & vitro  ) Cceteriim  ut  huic 
comparationi  finem  imponamus, pro- 
prietates vitri  hic  fubjiciemus , qui- 
bus a corporibus  reliquis  omnibus  far 
cile  difcerni  poteft.  . •.  i 

, i.  Concretum  eft  ex  falc  & arena- r< 
vel  lapidibus 

2..  Artificiale  eft. 

Igne  vehementi  funditur. 

. 4*  Fufum  tenax  eft  & cohaeret. - 

^ c.  Igne  non  abfumitur.  . 

- 6i  Ultimus  ignis  effe&us  eft.  • 

7;  FUfum  ferro  adhaeret. 

8*  Ubi  bene  incaluit,  du&ile  eft,  * 

• ‘ ' ' Sc* 

* ..  ;tii 
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& quamcunque  figuram  aflumit:  - 
malleabile  non  eft , fed  flatu  in  coh* 
cavitatem  formatur. 

9.  Cum  tenuius  eft*  nifi  calefiat 

frangitur.  . .'s 

10.  Ubi  friget  friabile  eft  ;unde  * 
noftrum  proverbium  : aeque  ut  vi» 
trum  fragile. 

1 1 . Sive  frigidum  fit,  five  calidum, , 

tranflucet  • ' 1 

12.  Flexibile  eft,  & in  fila  du6tum 
habet  motum  re&itudinis. 

1 3.  Frigido  & humido  diflfolvitur, , 
praefertim  fi  liquor  falfus  fit , & vi- 
trum derepente  calefiat.  r . 

- 14.  Solo  adamante  & fmiridefcul-  - 
pitur.  , 

1 5.  iEque  ut  pretiofi  lapides  dia- 
phanum  eft&  coloratum.  . 

16.  Aqua  forti, Regia  & Mercurii  - 

non  diflolvitur.  ; ) . 

,17*.  Succi  acidi,  & res  ali*  qu^vis^ 
colorem, guftum  vel  qualitatem  aliam 
abeo  non  recipiunt. 

iS*  Polituram  recipite 
: : 190  Pon** 
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■ ' 19.  Ponderi  ejufdem  l frequen* 
tiflimo  ufu  nihil  decedit. 

20.  Fufionem  aliorum  metallo- 
rum promovet , eademque  teneriora 
facit. 

21.  Quemcunque  colorem  me- 
tallicum interne  fimul  & externe  fu* 
fcipit,  ideoque  pi&uris  magis  aptum 
«ft,  quam  res  alia  quaevis. 

22.  Omnium  quae  in  toto  orbe 
funt  maxime  flexibile  eft  ♦ & quam- 
cunque formam  fufcipit,  & fufceptam 
ftrvat. 

23.  Liquefcit,  non  calcinatur. 

. 24.  Vitrum  patens  fi  aeftatis  tem- 
pore aqua  repleatur,  in  externo*  late- 
re guttas  aquae  colligit,  idque  ad  eam 
altitudinem,  ad  quam  aqua  afcendity 
& ab  anima  hominis  manifefle  h ume- 
batur. 

2j).  Globuli  vitrei , nucis  magni- 
tudine, fi  Mercurio  adimpleantpr,  & 
in- ignem  conjiciantur,  haud  fecusac 
gutta  vitri  viridis  quaquaverfum,non 
fine  fonora  & acuto  ftrepitu  diffi- 
bunt,  26.  Vi- 
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16.  Vini,  cerevifiae,  vel  cujufcun- 
que  alterius  liquoris  faporem  non  re- 
cipit» neque  colorem  mutat , autru- 
biginem  contrahit. 

27.  Lapidum  & metallorum  inftar 
caementari  poteft. 

28  Vitrum  potorium, affusa  aqua, 
(i  digito  circa  marginem  dextri  fri- 
cetur , tonum  muficum  reddir,  acu- 
tum, vel  gravem,  pro  aquae  majore 
vel  minore  copia,  ipfumque  liquorem 
iubiilire  facit» 

tAntiqu iicti  Yitru 

ANtiquitatem  vitri  quod  attinet, 
author  nofter  illam  deducit  ex 
j Ubi  capite  28.  v.  17 , ubi- lapientia  i 
verfu  1 ?.ad  2o.cum  rebus  fele&iffimis 
comparatur , & hoc  verfu  17.  dicitur: 
Aurum  & vitrum  non  aquabitur  eu 
Ita  author  nofter  fecutus  vulgarem 
latinanti  tranflationem : ita  feptuagin- 
ta , nec  non  Hieronymus , Elias  in 
Nomenclatore,  Pineaa,  Biblia  Tigu- 
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rina  & Syriaca:  fed  Arabica  tranflatio 
habet  Hyacinthus . Cryfiallus , ut  ha- 
bet Chaldaica  tranflatio , nec  non 
Xantes,  Arias  Montanus,  Forfterus, 
& Hebraei,  quos  fequitur  Nicetas, 
nec  non  Regia  Hifpanorum  & An- 
glica  tranflatio.  Lapis  pretiopor  auro 
ut  Pagninus  ex  Rabino  Levi  Kimhi.- 
Speculum  y ut  Thargum  : forte  quia 
tum  temporis  noviter  inventa  & in 
pretio  erant  fpecula , ut  quae  materia 
conflarent  pretiofa:  atque  ita  Mun- 
2cfUj  Vertit.  Vitrum  cryfialltnum , ut 
Complutenfis.  Beryllusyut  Vatablus.  - 
Adamas , ut  Rabbi  Abraham,  Rabbi 
Mardocai,  Pagninus,Cajetanus,  ver-  - 
fio  Italica,  Hifpanica,  Gallica,  Ger- 
manica & Belgica.  Pyropus,  ^el  Car* 
hunculusyvelqua  (imiltsyelegans  &frt 
tiafa gemma, utPineda.  Sed  haec  qui- 
dem nomina  funt  unius  ejufdemque 
gemmae,  quam  no&up elucere  credi- 
dit antiquitas,  fed  quam  in  rerum  na- 
tura fruftra  quaeras.  RecentioreS' 
illius  loco  fubflituerunt  Batbinum , 
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Ratio  differentiae  inter  Interpretes > 
haeceft  , quod  vox  primitiva  Zecbu* 
ebih  defeendit  ^ radice  Zacac  quod 
eft  purificare,  emundare , lucere , album 
& tranflucidum  ejfie.  Eadem  vox  In  • 
cenfo  applicatur,-  Exod  30.  24.  & 
feptuaginta  interpretibus  reddita  eft 
TtUucidum:  ut  jam  manifefta  fit  ratio- 
varietatis  in  transferendo  textu : quia 
enim  vox  illa  in  genere  fignificat, 
quicquid  pellucidum  eft  & fpecio- 
fum , hinc  Interpretibus  licuit  illam  =* 
applicare  iftiufmodi  rebus , quae  in 
aeftimatione  & pretio  erant,  ita  requi  - 
rente  textu;  nec  non  pellucidis,  ita 
requirente  vi  vocis.  Caeterum  mihi  i 
non.  Adamas , nec  Carbunculus,  ne- 
que Hyacinthus  denotari  videtur. . 
Horum  enim  lapidum  mentio  fit  in 
pedor  ali  Aaronis,  Exod.  28.  quo  ta- 
men capite  vocem  illam  non  reperias. 
Sed  nec  vitrum,  neque  cryftallus : in-, 
congruum  enim  eflet,  res  ufque  adeo 
exigui  valoris  in  comparationem  ve- 
ri ire,  cum  illud  materia  conftaret  ver$ 
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communi ; hoc  vero  non  efie  vulgare. 
Praeterea  probabile  eft , vocem  hanC 
auro  additam  efie  amplificandi  gratia. 
Addevicriin  Vet  Teftamenco  nul- 
lam,in  Novo  apud  Paulum, facobum 
& in  Apocalypfi  frequentem  fieri 
mentionem.  Et  quis  credat,  rem  tot 
modis  illullrationi  & fimilitudini  ap- 
tam filentiopraeteriri  a feriptura,  ele- 
gantiarum in  hoc  dicendi  genere  ple- 
na, fi  in  ufu  tum  communi  fuifiet? 
Quare  in  ea  fum  fententia,  ut  putem 
vocem  illam  generaliter  fumendam, 
neque  reftringendam  efie  ad  hanc  vel 
illam  pretiofam  & pellucidam  rem 
vel  gemmam,  fed  extendendam  efie 
ad  omne  illud»  quod  utramque  illam 
proprietatem  habet.  Sed  nimis  multa 
in  aliena  mefie. 

Artftophanes  primus  eorum  efie 
videtur  , qui  meminerint  vocis 
quam  nunc  vitrum  interpre- 
tamur. Etenim  in  nubibus  abi.  i. 
fcen.  i.  Sthrepfiadem  introducit  il- 
ludentem Socrati , & docentem  no* 
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vam  methodum  folvendi  debita  an- 
tiqua , nimirum  inter  folem  & fcri- 
ptam  dicam  interponendo  lapidem 
pulchrum  & pellucidum , quem  un- 
guentarii vendebant  & quo  ignis  ac- 
cendebatur, Sol  enim  deleturus  erat 
literas  intentae  dicae,  qui  lapis  Socrati 
u«A©*eft:ad  qu§  Scholiaftes:U#g#tfi- 
tarii  pretiofos  lapides  aqul  ac  medica - 
menta  vendunt . Et  veteribus  %}vQ*  ide 
eft  quoditfwsa^^-.Homero  ignotum 
fuifle  hoc  nomen,  eidemque  fimul  & 
antiquitati  in  ufu  fuiffe  vocem  Elettri 
Scholiaftes  ibidem  teftatur,dum  per- 
fpicue  vitrum  noftrum  his  verbis  de- 
fcribit : Nos  proprii  vitrum  illud  voca *• 
mtts , quod  ex  herba  ufia  igne  liquatur , 
adpraparanda  certi  generts  vafa.Ap  ud 
Hefychium  vox  hyalos  eo  fenfu  non 
extat,  fed  hyale,  hyalceis,  pellucidus, 
diaphanus.  Etymologifta  eadem  in 
hac  fenfu  utitur,  atque  vocis  etymon 
deducit  ab  w«r,  quod  eft  pluere  , id- 
que  ob  fimilitudinem , quam  quoad 
confidentiam  & pelluciditatem  cum 
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glacie  habet, quae  congelata  pluvia  vel 
aqua  eft : atque  hoc  fenfu  nonnulli  d 
Kglacieglaff  deducunt.  Ariftotelesduo 
de  vitro  problemata  habet;  primo: 
Cur  per  vitrum  videamus  ? Secundo: 
Cur  flefti  vitrum  nequeat  ? Haec  pro- 
blemata, fi  Ariftotelis  fint , de  quo 
eruditi  dubitant,  inter  vetuftiflima 
antiquitatis  de  vitro  monumenta 
funt  4 nullibi  enim  apud  antiquos 
'Graecorum  Poetas  vel  Oratores  vitri, 
utut  cum  propofito  eorum , ut  fupra 
didum  eft,  convenientifiimi , men- 
tionem fadam  invenies.  Et  nota  am- 
biguitatem vocis  hyalos : cryftallus 
enim, ut  fupra  Scboliafies  & Hugo  Gro- 
ttusy  eo  nomine  veniebat,  permutatis 
ob  fimilitudinem  rei  nominibus  : & 
Gorraus  ait , certam  fuccini  flavi,  & 
vitri  inftar  pellucidam  fpeciem,a  non- 
nullis hyalum  didam  efle.  Primus 
ergo  Graecorum,  qui  citra  omne  du- 
bium vitri  mentionem  fecit  Alexand. 
Apbrodifkus  fuit , qui  hunc  in  mo- 
dum: Vigor  coloris  fi  fer  vitrum  con - 
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friciatur. magis  clare : lib.  i.  Vitra , 
(i  tempore  hyemis  derepente  calefiant , 
franguntur . Et  rurfus : Corpus  vitri 
frangere . Lucianus  prolixe  admodum 
meminit  vitreorum  poculorum . Et 
Plutarchus  in  Sympofiacis,  /gww  to- 
maricis  vitro  formando  aptijfimum  ejfr 
ait . 

jEgyptios  hujus  artis  peritos  fuifle 
ex  Flav . liquet,  citante  Afor- 
ceU.  Donato,  his  verbis  Alex andria, 
civit  a&pulenta , & frugum  plena , in 
qud  nemo  otiofus  vivit:  nonnulli  vitrum 

* conflant ; alii  papyrum  conficiunt.  Kir- 
cherus  tamen,  in  Oedipo  fuo,  ubi  de 
^Egyptiorum  artibus  agit,,  mentio- 
nem ejus  rei  nullam  facit. 

Lucretius , inter  Latinos  Poetas 
primus  vitri  mentionem  facit,  cujus 
verfus  addam  , quia  de  vitri  pelluci- 
ditate  agunt 

* n nifi  reEla  foramina  tranant, 
Qualia  fimt  vitri . lib.  4.  $02.  6o$. 

* £t  rurfus  t'  Atque  aliud  per  ligna , aliud 

tranfire  per  aurum, 
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Argentoque  foras , aliud  vitroque 
mare . 1.6.  v 98.  990.  & pofteriores 
Poetae  omnes. 

Americae  ignota  erat  haec  ars , nec 
non  univerfae  Afi$,  excepta  Sidone  & 
China , quibus  fero  admodum  inno- 
tuit ars  faciendi  vitrum,  ex  oryza  pla- 
ne perfpicuum  , fed  prorfus  fragile, 
ideoque  nullo  modo  comparandum 
cum  noftro : prope  tamen  ad  illud  ac- 
cedit. Atlas  Sinicusy  pag . 6. 

. Caeterum  ut  hanc  conti^erfiam 
decidamus , manifeftum  eft , vitrum 
antiquitati  non  ignotum , nec  minus 
antiquam  vitri  quam  figlinae  & artis 
formandi  lateres  cognitionem  e(Te: 
vix  enim  eft,  ut  fornacem  laterariam 
exuras*  aut  figularem  percoqiias,quin 
lateres  nonnulli , & aliqua  illius  mer- 
cimonii pars  in  vitrum  abeat.  Quare 
vitrum  fine  omni  dubio  tunc  tempo- 
ris , cum  turris  Babylonica  exftruere- 
tur,  & ex  quo  ars  illa  formandi  lateres 
innotuit,  fimul  notum  fuit.  Etenim 
dum  filii  Ifrael  captivi  detinebantur, 

magna 
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magna  pars  fervitutis  erat  formare  la- 
teres. Et  hujus  naturae  foflile  illud 
vitrum  fuerit  necefle  eft,de  quo  Ferr. 
Imperatus  !•  25.  c.  7.  hunc  in  mo- 
dum: Vitrum  artificiali fimile  inventum 
efi , iis  in  locis , ubi  magni  ignes  excitati 
fuerant , quod  percuffum  ignem  non  red- 
debat. Inventa  funt  alia  vitri  fegmenta9 
formd  orbiculari , & pyriti  fimilia , qua 
confiratta  fplendebant , & cum  virore 
quodam  pellucida  erant,  colophonia  Jpe - 
ciem  referentia : atque  hac  percuffa  ignem 
reddebant , haud  aliter  atque  pyr it es , d 
quo  tamen  differunt , tam  ratione  vege- 
tationis, qua  pyriti  peculiaris  efi , quam 
refpeBu  (plendoris,  & quia , quod  vitro 
proprium  efi,  facilime  liquantur.  Horum 
fegmsntorum  alia  fragilia , alia  folida 
erant.  Fragilia  vel  friabilia  in  ignem 
miffa  intumefcendo  albi  pumicis  [peciem 
drpoflea  fulgorem  vitri  artificialis  a f- 
fumebant.  Sed  qua  continua  & folida 
erant , pofi  exiguam  in  igne  mutationem 
d nigredine  «1  vitrum  album  artificiale 
tranfibant.  Hoc  foffile  vitrum  ab  Ame- 
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vicanis  faBum  efi , quo  ferri  loco  fc'm* 
dunt , & foramina  cavant : Ha&enus 
ille.  Et  forte  ex  hoc  vitri  genere , Te- 
gmentum illud  fuit , quod  ad  S.  Al- 
bani , ubi  vetus  Rom.  ftatio  fuit » 4 
Romano  latere  abrumpebam,  ejuf- 
demque  cum  hodierno noftrate  colo- 
ris & fubftantiae  eft. 

Nec  vero  dubium  ullum  efl*,  quin 
hoc  vitri  genus  frequentius  in  illorum 
quam  noftris  lateribus  inventum  fue- 
rit ; terram  enim  fuam  per  biennium  . 
cogendo  temperabant,  quo  ipfoopus 
reddebatur  magis  firmum  (olidum- 
que;  praeterquam  quod  lateres  fiios 
magis  exurebant.  Atque  haec  vitrifi- 
catio terrae  lateribus  accidit,  non  a 
prima  tantum  eorundem  codura,fed 
uti  Imperatus  obfervavit,  a quovis 
magno  igne,  iftiufmodi  fcilicet,  qua- 
lis in  calcaria  & figulari  fornace  ad- 
hibetur, & cujus  ufusin  Afia  Afri- 
caque  antiquiflimus  ell,  ubi  lapides 
utplurimum  vitrificant.  Nunquam 
tamen  vel  vidi,  vel  audivi,  in  domo 
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lateritia,  ab  igne  domeftico  vitrificafi- 
fe  lateres*  Mihi  enim  ita  videtur  £ 
folo  igne,qtfo  ftrues  crudorum  & ex» 
Occatorum  laterum  excoquitur,  hunc 
effedum  produci , nili  per  viam  re* 
verberationis  id  fiat,  in  fornacibus, 
ubi  vehemens,  caecus,  & continuus  i- 
gnis  alitur. 

Hoc  vitrum  diu  fub  terra  durabat, 
utut  Helmontius  affirmet , vitrum 
exiguo  aliquot  annorum  fpacio  fub 
terra  diflolvi , putrefcere  & in  aquam 
abire,  id  quod  decryftailino  noftrate 
verum,  nec  tamen  omni  generaliter 
vitro  commune  eft. 

Methodum  ab  afithore  noftro  ad- 
dudam,  & a mercatoribus  inventam 
quod  attinet , illa  mihi  fide  non  ad* 
modum  digna  videtur , quando  non 
affiduaexuftio  herbae  kali  apud  Hi- 
fpanos  & iEgyptios,  nec  alterius  ma- 
teri* apud  nos,  in  copia  quam  l mer- 
catoribus majore , atque  adeo  confe- 
quenter  calore  magis  intenfo  & dura- 
bili fa&a , idlo  unquam  tempore  pro- 
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ducere  vitrum  potuit , ac  ne  ingens 
quidem  & coecus  calcariae  ignis  pro- 
ducere illud  poffit.  Forte  metallo- 
rum  exco&ores , quam  artem  T ubal-  * 
cain  primus  invenit,  vel  veteres  Chy- 
mici,  dum  metalla  fervidis  fornacibus 
& igne  diutius  urgent  obfervare  vi- 
trum ea  ratione  non  potuere  ? 

Horum  Chymicorum  antiquiffi- 
mi  iEgyptiorum  Principes  fuiffe  vi- 
dentur , qui  inde  ab  Hermete  Trifi- 
megifto  omnes  hanc  artem  profite- 
bantur * univerfalem medicinam  mo- 
lientes, non  vero  fuppofitam  illam 
tranfmutationem  metallorum  , ut 
Kircherus  in  Oedipo  fuo  affirmat. 
Atqui  irritus  fuiflet  ille  conatus,  ci- 
tra magnum  ignem  & fornaces,  quos 
aeque  ac  materialia  eorundem  quan- 
doque in  vitrum  abire  necefle  erat: 
ut  jam  exhisquae  di&a  funt  evidenter 
appareat,  ipfam  vitri  cognitionem  an- 
tiquiffimam , fcd  artem  elaborandi 
vitrum  inter  recontiorum  inventa  ef- 
fe,primumque  hoc  artificio  & forna- 
ce vi- 
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ce  vitraria  nobilem  locum  Sidonem 
fuifle  teftante  Plinia  lib.  36.  cap.  2 6> 
quemadmodum  primus  inter  Roma- 
nos Tiberius  fuit,  cujus  aetate,  fecun- 
dum ea  quae  legimus , vitrum  confla- 
tum fit , uti  ex  hiftoria  viri  illius  ap- 
paret, quem  ob  id  caefum  Plinius  re- 
fert, quod  vitrum  malleabile  fecerat, 
de  qhopoftea. 

Ve  ufu  vitri. 

IN  domefticis  negotiis  va(a  ex  vitro 
fiunt  infiniti  generis,  color  is  & ma- 
gnitudinis: calices  plani , effigiati,  & 
vel  per  totum , vel  pro  parte  colorati 
pro  vino  Rhenano,  Hifpanico,  clare- 
to, cerevifia : lagenae  aliaque  vafa,  ex*> 
cipiendo  vino,  cerevifia,  fpiritu,  oleo, 
pulvere ; in  quibus  videre  licet  liquo- 
rum perfpicuitatem,  bonitatem , ne£ 
non  fermentationem , leparationem, 
omnemque  aliam  mutationem,  quam 
natura  in  iifdem  cum  tempore  opera- 
tur. Praeterea  patellae  excipiendis  fer- 
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vandifque  cibis  calidis : vitra  quibus», 
horas  & tempora  dimetimur,  quibus 
lineas  veftes  complanamus:  ornamen- 
ta item  pro  mufaeis  & pluteis : nec 
non  feneftrae  ad  arcendum  frigus  & 
humorem , admittendumque  lumen 
in  aedes  noftras , quod  per  coloratum 
vitrum  tranfiens , oppofita  foli  cor- 
pora proprio  vitri  colore  tingif : & 
tandem  vitra  fpecularia , delici*  at- 
que opus  Narcifli  & fequacium* 

In  Phyficis  perfpicilia  convexa  pro . 
lenibus,  concava  pro  myopibus , qui 
contraria  quam  (enes  ratione  nifi  pro-  . 
pe  oculos  pofita  non  vident : praeter 
cucurbitulas  & vitra  > quibus  urinam 
excipimus,  quibus  ubera  mulierum 
fugimus,  & quibus  coelatores  atque 
gemmarii , dum  res  minimas  & accu- 
ratas perficiunt,  oculos praefervant; 
praeter  oculos  eriam  illos  artificiales, 
quibus  delegationis  vel  ornamenti 
caufa  objc&a  minuimus , dilatamus, 
prolongamus,  multiplicamus,  figuras 
eorundem  & lituro  diverfimode  mu- 
ta- 
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ramus,  & varia  eorum  collocatione 
in  vulgo  fpe&atorum  merum  excita- 
mus atque  confternationem  , prout 
videre  eft  in  opticis, catoptricis,  cato- 
ptrocaufticis,  catoptrographicis,  dio- 
ptricis  & telefcopicis , quorum  par- 
tem maxime  raram  & admirabilem 
Scottus  ex  Kirchero,  Porta  aliifque 
collegit.  In  A ftronomicts  quam  ra- 
ra 8c  admiranda  dete&a  funt benefi- 
cio telefcopiorum  , quae  Galilaeus  de 
Galilaeis,  vel  Scheinei  us  (de  eo  enim 
inter  fe  contendunt ) invenit,  & qy® 
Paulus  Nealius  A nglicanat  gentis  de- 
cus , nec  non  do£tiffimus  Hugenius, 
incomparabili  Hevelius  & Eufhchius 
Divini  Romae  vehementer  promove- 
runt ; quorum  ufus  doctrinam  aftro- 
rum  vere  illuftravit , dete&is  indies 
novis  ftellis , novifque  orbibus,  anti- 
quitati plane  incognito;  praeter  ufum 
quem  terra  marique  nautis,  milit'- 
bus , aliifque  perfonis  exhibent,  in  ' 
difcernendis  , diftinguendifque  re- 
bus procul  diftantibus  His  adde  in* 
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iignem  illam  fphaerara  vitream , de 
qua  Claudianus  ingeniolum  hoc  epi- 
gramma fcripfit : 

Jupiter  in  parvo  cum  cerneret  at  hera 
vitroy 

Rifit  & ad  fuperos  talia  difta  dedit: 
Huccine  mortalis  progreffa  potentia  cu - 
‘ ra\ 

in  fragili  luditur  orbe  la • 

j 

Jura  poli,  rerumque  fidemy  legemque  vi*  , 
rorum  * 

Ecce  Syracufius  tranftulit  arte  fenex. 
Inclufus  variis  famulatur  Spiritus  a- 

liris,  | 

Et  vivum  certis  motibus  urget  opus . 

. Ter  currit  proprium  mentitus  fgntfer 
armum , 

Et  Jimulata  novo  Cynthia  menfe  re - 
dt. 

Jamque  fuum  volvens  audax  'tndujlria 
mundum , 

Gaudet , & humana  fydera  mente  re- 
gif> 

Quid  falfo  infontem  tonitru  Salmonea 
mirari  ' K~/Emu- 


Jam  meus 
■>  bor. 
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k^£muU  natura  parva  reperta  ma- 
• nus. 

Rationem  cur  hanc  fphaeram  vi- 
tream fuifle  ftatuamus,  Cardanus  in 
fuode  fubtilitate  libro  prolixe  tradit* 

Ia  Philofophia  doctrina  refledtio- 
num  & refradtionum  ad  detegendos 
efFedtus  & afFe&iones  aeris  & aqu x9 
aliorumque  liquorum  , & varios  eo- 
rundem motas  in  tubis  & fyphoni- 
bus.  Experimenta  vacui  mediante 
Mercurio;  nec  non  infinita  experi- 
menta rarefactionis  & condenfatio- 
nis  in  thermofeopiis,  hydraulicis,  & 
pneumaticis,  in  Florentino,  Romano 
& Magdeburgico  experimento,  quod 
Dn.  Roberto  Boylio  occafionem  de- 
dit rari  illius  iuventi , quo  mediante 
tot  infignes  conclufiones  demonftra- 
vit,  atque  tot  fingularia  experimenta 
invenit , quibus  illuftris  fa&us  eft, 
apud  omnes Tuae  gentis , nec  non  a- 
pud  exterorum  Legatos,  & doctorum 
in  vicinia  quemque. 

Nec  omittenda  funt  vitra  ufforia,’ 
M $ vel 
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vel  ilia*  per  quae  lux  in  locum  obfcu- 
rum  admittitur , quibus  Plempius  & 
Scheinerus  veram  vifionis  naturam 
demonflrarunt , haud  fecus  atque 
Renatus  Cartefius  vitris  aliis  genera- 
tionem Iridis. 

Nec  oblivioni  danda  funt  rofaria, 
monilia , inauria,  aliaque  ornamenta, 
.quae  magnum  nobis  auriexGuinea 
cumulum  procurarunt, dum  illiuslo- 
ci  incolae  nafum,  aures,  labia  & crura  *, 
ifliufmodi  rebus  vitreis  exornant. 

* Ita  vitrum  aedibus,  templifque  no-  . 
ftris  ornamenta  fuppeditat,  in  quibus  ^ 
res  naturales  fimul  & artificiales  co  - 
loribus  gloriofiflimis  & orientalibus*, 
ad  vivum  depi&ae  funt. 

Concludemus  triangulari  illo  vi-  . 
tro , quod  Paradifus  fluitor um  voca-  . 
tur,  & dignum  efl,  cognitione  fapien- 
tum»  quodque  colorem  rubrum» 
caeruleum,  & viridem  ufque  adeo  vi- 
vl  repraefentat , ut  nulli  colores  cum  . 
ais  conferri  poffint.  Referam  ex  Tri - 
gaultio , quanti  illud  fecerit  fagacifEU, 
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ma  gensSinenfium.  In  urbeSinenfi 
Tanian  graviter  & periculofe  decum- 
bebat Jefuita  Riccius.  Coeteruma- 
micus  ejufdem  Chiutaifo  illis  erga  ae- 
grotantem defungebatur  officiis  i ut 
menfis  unius  quo  ibidem  morabatur 
fpacio , ita  vires  (uas  recolligeret,  ut 
melius  quam  unquam  antea  valere 
fefe  arbitraretur. 

Riccius  hanc  amici  fui  urbanitatem 
inter  ali»  remunerabatur  iftinfmodi 
triangulari  vitro , quo  ille  plurimum 
dele&abatur \ & ut  vitro  dignita- 
tem adderet,  religatis  aurea  catena  ' 
extremitatibus , thecae  illud  include- 
bat argenteae , adjefto  eleganti  enco- 
mio,  quo  probare  conabatur,  hanc 
gemmam  fragmentum  effe  illius  ma- 
teriae , ex  qua  coelum  conftat.  Haec 
ornamenta  alliciebant  plurimos , nec 
ut  fertur  defuit,  qui  vitrum  illud 
paulo  poft  quingentis  coronatis  lici- 
taretur, abnuente  pretium  Chiutai-  - 
fo , ob  hanc  maxime  caufam , quod 
fd$et  Regi  ifthoc  vitrum  muneris  lo- 
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co  deberi,  metueretque,  ne  emtor  il- 
lud ad  eundem,  praeveniendo  Ric- 
cium,  mitteret.  Sed  cum  refcivifTer, 
oblatum  jam  tum  iftiufmodi  munus 
Regi,  audo  nonnihil  pretio  illud 
• vendidit,  exfolutifque  ea  ratione  plu- 
ribus debitis  focietatem  Tibi  obliga- 
vit. 

Malleabilitatem  vitri  quod  atti- 
net , cui  Chymiftae  poffibilitatem  fui 
Elixirisfuperflruunt , illa  [yro  funda- 
v mento , fed  debili  habet  Jocum  Plinii 
lib.  36.  cap.  16 . ubi , Ferunt , inquit, 
Tiberio  principe  excogitatum  nitri  tem  - 
per  amentum,  ut  flexibile  effeta  & totam 
officinam  artificis  ejus  abolitam , ne  <£- 
rts,  argenti , auri  metallis  pretia  detra~ 
berentur , eaque  fama  crebrior  diu  quam 
certior  fuit . Plinius  vixit  tempore 
Imperatoris  Vefpafiani , qui  tertius  & 
Tiberio  fuit , ut  diutius  tenuiffe  haec 
lama  videatur.  Idque  plures  poft  Pli- 
nium refeiunt,  fed  ita,  ut  nonnihil  ab 
eo  differant.  Dion  Caflius  lib.  57. 
inquit:  Eotempore3  cum  ingens  porticus 
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inclinaret  in  latus , architeBus  quidam, 
(cujus  nomen  ignoratur , quia  Catfar 
invidid  motui  id  prohibuerat'  in  libros  re • 
ferri ) mird  illam  ratione  erexit  , fir- 
matis utrinque  fundamentis , ut  immo- 
bilis flaret  'Tiberius  folutd  mercede  ur  ~ 
be  illum  ejecit  At  ille  rediens , cum Jpe- 
cie  fupplicantis  Principem  adiiffet , poc»~ 
lujp  vitreum  confulto  prolabi  pajjus  eft, 
& confraftum  manibus  fuis  nfiituit , 
veniam  per  hoc  (e fe  obtenturum  Jperans: 
fed  mori  ob  id  jujjus  efi.  Ii  i dor  us  affi  r- 
mat.  Imperatorem  indignantem  il- 
lud illififle  pavimento , quod  artifex 
quafTatum , & aeris  inflar  complica- 
tum , produ&o  e finu  malleo  recon- 
cinnaverit , eoque  fa&o  quafivifle 
Imperatorem , an  quis  alius  hujus 
artis  gnarus  edet,  & cum  id  mediante 
juramento  negaflet  artifex,  juiTu  Im- 
peratoris eidem  pracifum  effe  caput, 
ne  divulgata  hac  arte  aurum  pro  luto 
haberetur , & pretia  metallorum  de- 
traherentur. Et  certe , ; nifi  rupturae 
obnoxia  effirnt  vafa  vitrea , auro  ar- 
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gentoque  meliora  edent.  Gravem' 
horum  trium  auchorilatem  fequitur 
Pancirollus , aliique,  ex  auditu  tan- 
tum id  referentes ; At  Mathefius, 
Goclenius,  Valenfis,  Libavi us , & u- 
niverfa  Chymicorum  cohors,  magna 
confidentil  illud  aderit,  virtute  Eli- 
xiris  id  fa&um  ede  contendens.  Sed 
ftatuant  illi  fidenter  quicquid  volent: 
Plinius  referendo  hanc  hiftoriam,  ad- 
dit, Ferunt » & Fama , ac  tertio  cre- 
brior quam  certior  eft.  Quod  ter  repe- 
titae dicionis  genus  fatis  arguit,  exi- 
guam illam , quam  huic  hiftoriae  tri- 
buebat fidem.  Suffecidetin  narranda 
re  non  admodum  probabili , addidif- 
ad  afferendam  authoritatem  fuam, 
vulgatum  illud,  Ferunt , fed  addit  de 
fuo , Fama  crebrior  &c.  quo  ipfo , fi 
externam  fpeciem  fequaris,  aliquid  ' 
fidei  huic  hiftoriae  ab  aliquibus ; fi  * 
vim  verborum,  nihil  a fapientioribus 
tributum  ede  evidenter  probatur.  - 
Quid  enim  verba  \\h  Ferunt,  fedincer- 
ta-  fama  dcc^  inferre  aliud  poffiint,  - 

quam 
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quam  diffidentiam  narrantis  ? Et  fa- 
ma tantum  erat : nemo  Phyficorum, 
Poetarum,  vel  Hiftoricorum  illud  re-" 
fert : nemo  perlonae  $ nemo,  quod 
mirum  eft  poenae  meminit  infolitae, 
cum  tamen  libri  eorum  fcateant  ob 
fervationibus  raro  contingentium.  Et 
an  cuiquam  probabile  videri  poterit,  - 
Imperatorem  non  incubuiffe  huic  ar- 
ti, eandemque  inter  penitiora  tabu- 
larii non  tranfmififle  ad  fucceffores,  . 
ceu  rem  notatu  dignam , cujus  in  re- 
rum natura  exemplum  non  exftarer, 
nec  fort£  exftiturum  eflet  unquam, .. 
artifice  caefo  ? Et  totum  hoc,  quan-  - 
quam  rariffimum  inventum,  & infue- 
tum  poenae  genus,  intra  paucos  annos  . 
fub  unius  vocis  Ferunt  praeconio  eva-  - 
nuerit.  Vox  ergo  populi  fuit,  & qui- 
dem Romani  j imo  vero  crudelitatis  * 
Neronianae , quae  tueri  hanc  fabulam  . 
haud  difficulter  potuit. 

Sed  quam  ob  caufam  Plinius  hoc 
retulit  ? «Non  ob  aliam  cert£  , quam  1 
utobfequereturgenio  fuo , qui  huc 
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ferebatur,  (nepote  ejufdem  ?n  epifto- 
lis,  & hoc  praefenti  opere  teftibus)  ut 
literis  conhgnaret,  quicquid  in  arte 
vel  natura  rarum  erat : Forte  etiam 
narrando  rem  fuo  judicio  non  impof- 
flbilem  , & quae  ffFtdum  aliquando 
fortitura  eflet,  id  egit,  ut  fuae  nationi 
afTcriberet  laudem  inventionis  alienae. 
Praeterea  non  aliud  hoc  temperamen- 
tum Fuit,  quam  ut  vitrum  redderetur 
flexibile.  Et  quis  credat  poftentati 
defuiife  attentionem  , in  re  vulgatif- 
flmi  ufus,  & ad  quam  praeter  duo  ma- 
terialia nihil  requiritur  ? Et  quid  li- 
bi vult  fama , cum  de  diminutione 
pretii  auri  & argenti  loquitur?  Fateor 
menihil  hic  videre,  quod  vel  Impe- 
ratorem non  deceat , vel  auri  argern- 
tique  obftiturum  fit  pretio,  fed  com- 
moda longe  plura , & in  verbis  Cae fa- 
ris vim  confequenti^  nullam-  Ac  tan- 
tum de  Plinii  teftimonio.  Sed  quid 
eft,  quod  illi , qui  haec  £ Plinio  fum- 
ferunt,  addere  huic  negotio,  praeter 
a uthor  itatem  primi  referentis  pofli  n 1 1 
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Profe&o  nihil : fpecialiter , ex  quo  ea 
in  textum  Plinii  commentati  funt, 
quae  verba  ejufdem  non  ferunt , o- 
mnia  fuis  additionibus  transforman- 
do in  formalem  relationem.  Plinius 
ait:  ut  flexibile  e flet : Dionis  commea- 
tum eft:  artificem  refi  itui  fle  vitrum 
confraftum : qui  primus  ad  malleabi- 
litatem  gradus  eft.  Sed  complemen- 
tum Ifidorus  addit , dicens,  malleo  id 
refeftumefle . Hinc  videre  licet,  per 
quos  gradus  ad  nos  pervenerit  haec 
opinio , & quam  mira  variatione  & 
interpretatione  id  a&um  fit , ut  po- 
fteritati  verifimilis  videretur  ; Id 
quod  Plinius  ex  vulgari  traditione 
refert  y addendo  cenfuram  incertitu- 
dinis,  Chymici , ut  fuam  de  omnipo- 
tente  Philofophico  lapide  fenten- 
tiam  tueantur,  omittunt,  & flexibi- 
litatem Plinii  in  malleabilitatem  con- 
vertunt, ac  fi  nulla  inter  flexibilita- 
tem & malleabilitatem  differentia  ef- 
fer; cum  tamen  omnia  corpora  aliqua 
ratione  flexibilia,  fed nulla  malleabr- 
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lia  fint,  praeter  metalla.  Segmentum 
vitri  vulgaris  Mufcovitici,  & infinita 
alia  plurimum  fie&untur,  quae  tamen 
malleum  non  ferunt , & in  tenues  la 
minas,  ut  malleabilia,  non  dilatantur. 
Quin  vitrum  ipfum,  ut  apparet , ali- 
quo gradu  naturaliter  flexibile  eft: 
Vitra  enim  cryftallina , oppido  te- 
nuia, fi  debite  incalefcant,  parum, 
fed  vifibiliter  fleftuntur:  & tubos  ha- 
bui  duodecim  vel  amplius  pedum,  ex- 
perimento Mercuriali  dicatos , qui 
Mercurio  repleti  infigniter  fle&eban* 
tur:  ut  jam  in  ea  fim  fententia,  fi  quid- 
quam omnino  vei i his  Plinii  narratis 
ineft,  id  huc  redire,  ut  cum  vitrum 
aptate  Plinii  maxime  fragile,  & cujuf- 
cunque  vel  minimae  injuri*  incapax 
cflet , ceu  fale  nitro  conflans,  ignota 
adhuc  arte  calefaciendi , de  qua  nihil 
Plinius,  prodierit  hic  artifex,  qui  me- 
diante Kali,  & via  calefadionis , vi- 
trum invenerit  alio  priore  firmii  s & 
quod  ferre  aliqua  ratione  cafum  & 
vim  majorem  poflet , id  quod  fam* 
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occationem  dedit,  (de  qui  Virgilius; 
parva  motu  primo » mox  fefe  attollit  in 
auras ) ut  additis  ut  fit,  nonnullis  cir** 
cumftantiis  , formaret  illam  hifto- 
riam , quam  Plinius  refert. 

Poffibilitatem  autem  faciendi  vi- 
trum malleabile  quod  attinet,  nihil 
rationis , praeter  hanc  Chymicorum 
relationem  invenio,  qui  ratiocinando 
per  circulum  ab  Elixiread  vitrum,  9c 
a vitro  ad  Elixir  argumentantur.  Et 
multo  certe  alterum  altero  fa&u  fa  - 
ciliuseflet.  Etenim  ut  Elixir  prodi- 
catur, neceffum  eft,  ut  ex  ente  non  tali 
fiat  ens  tale , non  repugnante , nec  in- 
habili exiftente  materid  ex  qua.  Sed 
in  vitro  aliter  fefe  res  habet : etenim 
res  omnium  natura  fui  maxime  fra- 
gilis vitrum  eft,  & ut  malleabile  fiat* 
necefium  eft  introducere  qualitatem 
naturae  fuae  contrariam.  Praeterea 
nullum  malleabile  diaphanum  eft : & 
quis  vitrum  vocaret  > quod  diapha- 
num non  eft  ? Eodem  fane  jure  quis 
aurum  vocaret*  id  quod  ponderofum 
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& malleabile  non  eft,  quo  vitrum , id 
quod  malleabile,  fed  diaphanum  non 
eft.  Adde  naturam  malleabilitatis 
confiftere  in  arda  & perpetua  cohae- 
fione  partium,  nec  non  capacitate  re- 
cipiendi quamcunq;  figuram , quoad 
minutas  partes , id  quod  cum  natura 
vitri  non  convenit.  Materialia  enim 
vitri,  falfcilicet  & arena,  iftiufmodi 
figuram  habent , quas  cohaefionis  il- 
lius incapax  videtur.  Sai  prae  aliis  o- 
mnibus  determinatam  fuam  figuram 
habet,  quam  etiam  cum  maxime  foi- 
vitur,  & igne  urgetur,  fervat,  nifi  to- 
talis efufdem  deftrudio  accedat,  id 
quod  pluribus  argumentis  evincere 
licet.  Et  haec  figura  pro  ratione  cu  - 
jufque  falis  varia  eft.  Sai  nitrum,  & 
quodvis  alcolifatum  fal  acuminatum 
eft,  & quia  acuminatum  & caufticum 
eft,  ex  infinitis  acutiflimis  acubus 
conftare  videtur.  Arenae  autem  figura 
varia , imo,  ut  in  microfcopiis  videre 
licet,  infinita  eft.  Jam  quis  fibi  per- 
fuadeat»  hanc  tantam  figurae  in  arena 
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varietatem  ira  quadrare  ad  determi- 
natam figuram  falis,  ut  cohaereant  in 
minimis,  id  quod  ad  efficiendam 
malleabilicatem  necelTe  eft  ? cum 
econtra  ut  vitrum  fiat , fatis  fit , ut 
partes  in  hoc  vel  illo  pun&o  fefe  mu- 
tuo tangant , ex  quo  conta&u  iftiuf- 
modi  unio  oritur,  quae  formam  vitri 
abfolvit , & malleabilitatis  omnis  in- 
capax eft.  Atque  ab  hac  unione  in 
vitro  porifunt,  quibus  mediantibus, 
uti  ex  Lucretio  didicimus, diaphanum 
eft : praeterea , quod  jam  didum  eft 
fupra,  utrumque  in  compofito  id  eft 
& manet,  quod  erat  antea.  Conclu- 
dam hoc  argumentum,  dicendo , me 
in  ea  fententia  efte,  ut  putem , a folo 
Elixire  fpcrandura  efte  hunc  effe- 
dum , & eodem  utrumque  tempore 
proditurum  in  lucem. 

De  fornacibus. 

ANteaquam  artem  i pfam  aggre- 
diamur, neccftum  eft,  fubmini- 
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-tam  antea  non  commovet,  quam  fu- 
jnus  omnis  abierit.  Carbones,  ut  in 
aliis  fornacibus,  fuper  ferreis  cratibus 
recumbunt , unde  cineres  in  cinera- 
rium, quod  in  eodem  cum ‘pavimen- 
to vel  area  plano  jacet  prolabuntur. 
Vitrarius,  quem  in  offi  cinis  vitri  vul- 
garis Fuforem  vocant,  ille  eft,  qui  de- 
•bitum  fali , cineribus  & arenae  pon- 
dus affignat,  atque  vehementi  igne 
illud  efficit  , ut  in  maflam  coeant , 8c 
albedinem  acquirant : quod  fi  metal- 
lum jufto  durius,  atque  adeo  fragile 
fit,  fal  vel  cineres;  fi  tenerius  vel  mol- 
lius, arenam  addir,  mifcendo , ufque 
dum  illud  temperamentum  aflequa- 
tur,  quod  non  aliter  quam  operando 
dignolcitur.  Ubi  fritta  jam  praepa- 
rata eft,  £ calcar  illam  eximit , & re- 
frigeratam ad  ufum  feponic.  Apud 
nos  frittam  aqu!l  non  perfundit , nec 
lixivio,  utauthor nofter  vult,  made- 
facit, fed  exa&is  aliquot  diebus  operi 
fe  accingit,  ut  ex  fritta  metallum  fiat, 
idque  ubi  jam  liquatum  eft  > raftro 
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fcarrit, commovet,  mifcetque,  & ubi 
raftrum  incaluit,  in  (itulam  aqua  ple- 
nam illud  immergit , ne  vitrum  ei 
adhaerear.  Tudicula  fal  Alkali  exi- 
mit, veltaetallum  ex  olla  in  ollam 
transfert , atque  cum  fuo  Torteglo  vi- 
trum defpumat , & exemta  cum  fuo 
Spei  (ferro,  quod  in  extremitate  un- 
cum habet»  atque  acuminatum eft)* 
aliqua  metalli  particula,  difpicit , an 
color  refpondeat , & metallum  oper. 

* aptum  fit.  Nonnulli  ollas  in  hac  for* 
nace  fuas  calefaciunt,  ut  Agricola. 

Secunda  vel  operaria  fornax  illa 
eft,  in  quam  ollae  reponuntur,  & quae 
focum  adjun&um  habet  atque  cine- 
rarium. Haec  fornax  rotunda,  trium 
in  diametro  ulnarum  latitudine,  & 
duarum  profunditat^ , nec  non  circa 
faftjgium  fornicata  eft , ad  cujus  in- 
ternum latus  odo  vel  plures  ollae » & 
inter  has  operariae  collocatae  funt. 
Numerus  ollarum  pro  ratione Bocca- 
rum  vel  orificiorum  ad  opus  defi- 
gnatorum  femper  duplex  eft,  fcilicet 
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at  operarius  quifque  ollam  unam  ha- 
beat , metallo  repurgato  & operi  apto 
plenam,  itemque  alteram  , purgando 
metallo , dum  in  opere  eft , dicatam. 
In  duas  haec  fornax  divifa  eft  partes, 
quarum  inferior  ollas  a foco  dividit, 
& in  centro  fuae  fuperficiei  foramen 
habet  rotundum, ferreis  cratibus  mu- 
nitum , quatuordecim  in  diametro 
vel  plurium  digitorum  , per  quod 
flamma  tranflens  & fornicatis  lateribus 
& faftigio  in  ollas  refle&itur.  Altera 
& fuperior  pars  fornacem  & Leera  di- 
vidit. 

Foramina  iftiufrnodi  fornacis  haec 
funt : i.  Bocca , os  vel  orificium  erga - 
fterii , per  quod  metallum  ex  ollis  ma- 
joribus eximitur,  & ollas  in  fornacem 
mittuntur.  Hoc  orificium  operculo 
obturatum  eft,  quod  ex  luto  & late- 
ribus conftat,  & removeri , ubi  ira  vi- 
flum  eft,  poteft,  atqtie  huic  ufuiin 
fervit , ut  oculi  operariorum  prafer- 
vari  ab  aeftu  foci  poflint.  In  medio 
hujus  operculi  palmo  majus  foramen 
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rcft»  calefaciendis , ubi  id  opus  requi- 
rit, utenfilibus.  Ad  hanc  Boccam  per- 
tinent HalfmelLc , quae  nihil  aliud 
funt,  quam  unci  quidam  in  latere  for- 
-nacis  firmati,  in  quibus utenfilia,  dum 
calefiunt  , vertuntur  & quiefcunt. 
-2.  Boccardlx  vel  orificia  minora , ad 
utrumque  Boccae  latas  unum*  eidem- 
que  utplurimum  horizontale*  quo 
mediante  miniftri  metallum  tin&um 
yel  magis  repurgatum  ex  ollis  , qua» 
SPilingpots  vocant , eximunt.  5 . For- 
naces vtl foraminaproxime  Leeram  duo, 
quae  in  eodem  cum  Bocca  plano  ja- 
cent, in  quibus  tartarum,  ferrum  &c. 
~ca  Ici  natur.  Atque  huc  focus  pertinet, 
qui  Tt&zonajos  vel  prafurnia  duo , & 
in  unoquoque  fornacis  latere  unum 
habet , per  quae  minifier  node  die- 
que carbones  injicit , ut  hunc  Vefta- 
vlem  ignem  confervet : &liaec  quidem 
praefurnia  lateritia  funt. 

f-fcfornaces  alibi  aliter  fiunt , ma- 
ijorifque  munimenti  caufa  quinque 
,vd  plur.es  quandoque  arcus  habent* 
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tres  tamen  ad  inftruendam  cryftall* 
officinam  neceffario  requiruntur.  Va- 
rias earundem  formas  apud  Agrico 
lam  de  re  metall.  lib.  10.  Libavium 
Comment.  Alchem,  part.  i.  cap.  20. 
Ferrant,  Imperatum  I.  12.  c.  14,  ij, 
^ Portam  I.  6.  c.  3.  vide. 

Fornices  vitri  viridis  quadrata 
funt,  (cum  priores  fint  rotundas , fed 
quarum  unum  arcum  Leera  occu- 
pat) & in  unoquoque  artguio  arcum 
habent,  in  quo  vafa  calefiant. 

•Leera  (quae  apud  Agricolam  teri 
tiae  fornacis  loco  eft,  in  qua  vafa  cale- 
fiant & Fefrigerentur , quaeque  ean- 
dem cum  fecunda  formam  obrinet, 
in  qua  metallum  funditur,  tk  in  fluxu 
confervacur)  duas  partes  comprehen- 
dit, quas  Angli  vulgo  the  tenver  & 
Leer  vocant.  The  tower , vel  turris  illa 
pars  eft,  quae  dire<5te  fu  pra  fornacem 
fuforiam  pofica  , fepto  tranfverfo» 
pedis  unius  craffitie , ab  eadem  fecer- 
nitur , in  cujus  fepti  med  o , & in  ea- 
dem cum  foramen ro  inferiore  per- 
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pendiculari  foramen  eft  rotundum 
(Imperatus  & Agricola  quadratum 
illud  & anguftum  faciunt ) per  quod 
flamma  calorque  in  fornacem  tranfit* 
Hoc  foramen  Occhto  vel  LumeUav o- 
catur  , & annulo  cingitur  ferreo, 
quem  vulgo  Cavalet  vel  Coronam  vo- 
cant; atque  in  hujus  turris  area  vel 
pavimento  vafa,  ubi  jam  formata 
funt , & vitrario  ut  calefiant  feponun- 
tur.  Boccas  vel  orificia  ex  adverfo 
duo  habet,  per  quae  vitra  , ftatimac 
parata  funt , £ miniftris  furca  in  pavi- 
mentum turris , & paulo  poft  in  pa- 
tellas , quas  A gricola  argillaceas  facit, 
& apud  nos  ferreae  funt,  & vulgo 
fraches  vocantur,  ac  tandem  ab  homi- 
ne huic  operi  dicato , quem  Sarole- 
man  vocant , gradatim  & fucceflive 
per  univerfam  Leeram , quinque  vel 
fex  cubitos  longam  , deferuntur , ut 
fenfim  refrigefcant , id  quod  in  fine 
demum  Leera  fit.  Orificium  Leer& 
in  locum  quendam  definit,  in  qno 
vitra , ubi  refrixerunt , deponuntur. 
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Hic  locus  SarofeI,  & ab  eodem  Sarole- 
man  is  vocatur , qui  patellas  ferreas, 
fiaches  vulgo  didas,  per  Leeram  de- 
ducendo refert. 

In  fornacibus  vitri  communis  duo 
fibi  invicem  oppofita  latera  elabo- 
rando metallo  inferviunt  : reliqua 
duo  calcarias  adjundas  habent,  in 
quas  ignis  a fornacibus  afcendens  per 
foramina  admittitur  , coquend*  fi- 
mul  praeparand^que  frittae,  & evitan- 
di fumi  gratia.  Et  ignem  quidem  in- 
tra arcus  fornacis  fufcitant,  calefa- 
% ciendis  vafis,  totumque  opus  fuum* 
in  hac  una  fornace  abfolvunr. 

Interior  harum  fornacum  facies, 
non  lateribus  (ftatim  enim,  ut  lapides 
molliores  reliqui , in  vitrum  abirent) 
fed  lapide  conflat  arenaceo  duriore, 
quod  genus  lapidis  Imperatus  Pyro- 
muhium  vocat , & Novo  CafttUo  af- 
fertur , albicans,  & percuflu  mutuo 
ignem  reddens.  Et  hic  tamen  prae- 
durus lapis  trimeftri  utplurimum  fpa- 
tio  abfumitur,  aut  certe  fulcos  ducit. 
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Exterior  vero  fornacum  facies  late- 
ritia eft.  Calor  iftiufmodi  fornacum 
longe  omnium  intenfiflimus , obfer- 
vatumque  £ me  eft,  conjcdas  in  hanc 
fornacem  tertio  poft  ignis  reftin&io- 
nem  die  ftipulas  ftatim  ignem  con- 
cepifle  : retulitque  mihi  operarius,, 
ignem  hujus  fornacis  altero  tanto 
quam  in  reliquis  fornacibus  vehe- 
mentionem  efte. 

Proximum  eft,  wtdeollts  fuforik 
agamus,  quae  argilla  conftant , Pur- 
becka.Vedtis infulae  loco  allata, ex  qua 
pro  peto  fiftulas  concinnant.  Haec 
argilla  optime  lota  in  fornacibus  ad 
hoc  opus  deftinatis  calci natur  , & 
mola  in  pulverem  tenuem  redigitur», 
qui  pulvis  aqua  miftus  nudis  pedibus 
calcando  in  debitam  confiftentiam 
cogitur,  manibus  in  certam  formam 
deducitur,  formatus  convenienti  loco 
ficcatur,  & poftea  in  vel  luper  forna- 
ce incalefcit.  Sed  quae  vitro  commu- 
ni inferviunt  ollae  ex  argilla  Nonfucbo 
allata  fiunt  , fed  cui  admifta  fit  ex 
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Wbrctftria  Comitatu  alia  , ut  quae 
ignem  quzm  fimfylex  Nonfuchana  me- 
lius fert.  Hae  ollae  merallo  adimplen* 
tur,  & in  eodem  cum  Bocea , vel  ori- 
ficio plano  confiftunt. 

In  cryftalli  fornacibus  duo  olla* 
rum  genera  in  ufu  funt:  unum  majus, 
trecentas  vel  quadringentas  metalli 
libras  continens , craflitie  pollicis,  & 
in  fundo  pedes  prope  duos  latum, 
totidemque  profundum , fed  quod 
circa  apicem  in  latitudine  pollices  vi- 
ginti  obtinet.  Alterum  minus,  quod 
vulgo  Piling-pots  vocant , quia  ollis 
majoribus  incumbit,  quae  mt talium 
exco&um  & trn&um  continent. 

* Pofiremum  operis  erit  videre  mo- 
dum elaborandi  vitrum  , quem  addi- 
tis nonnullis  ab  Agricola  lib.12.  de  are. 
metall.  mutuabimur.  Minifter,  ubi 
metallum  fatis  exco&um  eft,  ferrum 
cavum  in  ollam  demittens,  idque 
nonnihil  verfans  , quantum  operi, 
quod  intendit,  fateft,  recipit;  me- 
tallum ferro  glutinofi  atque  tenacis 
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fucci  inftar,  & haud  aliter,  quanquam 
firmius,  ac  terebinthina  vel  theriaca, 
ubi  a mercatore  ex  olla  depromitur, 
adhaeret.  Figura  quam  * ferro  adhae- 
rens obtinet,  orbicularis  eft , & mi- 
nifter illud,  dum  fervet,  hinc  inde 
fu  per  marmore  verfat  , ut  partes 
tanto  firmius  adunentur  : quo  fa- 
<5k>  ferrum  cavum  leniter  inflat, 
& metallum  ab  anima  haud  aliter  at- 
que vefica  intumefcit , Quoties  fer- 
rum inflat , id  quod  faepiflime  fieri 
necefle  eft,toties  remotum  derepente 
ab  ore  ferrum  maxillae  admovet,  ne 
flammam  fpiritu  redu&o  attrahat: 
mox  fiftulam  fublatam  circum  caput 
aliquamdiu  rotans,  vitrum  prolon- 
gat, refrigerat  & (i  opus  fit  modulis 
& marmori  fundum  ejufdem  impri- 
mit, ecque  pera&o  vitrario  illud  of- 
fert, qui  leni  vi  collum  ejufdem  , vel 
partem  illam,  qua  ferro  adhaeret,  ab- 
rumpens,eandemque  vitro  communi 
addicens,  cum  fooponteglo  vitrum  fi- 
gendo glabrum  reddit,  & cum  pajfa - 
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go  fuo  globum  format , atque  cum 
procello  capacitatem  ejus  oan cavita- 
temque adaugens,  & cuntfta  compla- 
nans, forfice  quicquid  redundat  am- 
putat, atque  ea  ratione  inflando, pre- 
mendo , fubinde  calefaciendo ,,  am- 
plificando > refecando  illam  , quam 
mente  concepit,  figuram  format,  &, 
fi  ufus  requirat  , pedes  affingit,  & 
cum  fuo  Spici  marmor  & undas  re- 
praefentat  : quibus  peractis  mini  fler 
opus  ferrea  furca  prehenfum  dere- 
pente in  turrim,  ut  calefiat,  defert,  & 
per  gradus  afcendens  in  loco  conve- 
niente collocat » ne  temere  vagando 
offendens, hoc  mercimonii  genus  fra- 
gile & tenerum,  ac  nifi  calefiat  per  fe 
ruiturum,  corrumpat.  Quot  vitrarii, 
tot  ollae , totidemque  foramina  vel 
Boccae  adfint,  necefle  eft  : quifque 
enim  propriam  fuam  ftationem  bal- 
bet, ubi  fervidum  illum  calorem  ex- 
cipit, qui  re&i  in  faciem,  os  & pul- 
mones eorum  delatus,  in  caufa  eft, 
cur  vel  uti  Cy  elopes  & nudt  membra 
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Tyracwones  fubucula  vefliti  opus  (ii  u«n 
peragere  necetfe  habeant,  caput,  ad 
arcendum  nimium  calorem  & lumen, 
late  fimbriato  ftramineo  pileo  tegen- 
tes. In  largis  & latis  ligneis  fellis  re- 
lident, quae  longos  cubitos  habent,  st 
quibus  inftrumenta  artis  dependent,  . 
ea  ratione  firmata , ut  moveri  non 
poffint.  Sex  horis  operantes , unico 
vitro  tempus  dimetiuntur,  exadoque 
illo  fpatioalii  fuccedunt , qui  ubi  di- 
menfum  fuum  abfolverunt,  locum 
denuo  dant  prioribus;  ita  fit,  ut  nun- 
quam, dum  in  ftatu  eft,  vacua  fit  for- 
nax, nifi  vel  vitium  ollas  fecerint,  vel 
metallum  fluere  definat.  Libavius 
obfervat,  illos  maximam  partem  efle 
pallidos , fiticulofos  & brevis  aevi,  id- 
que ob  colliquationem,  & vitia  capia- 
tis & pedoris ; & quia  corpus  habent 
infirmum  & debile,  facilime  vino  in- 
ebriari & eerevifia,  qui  verus  eorun- 
" dem  charader  eft. 
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ABfolutis  illis,  quae  neceffario 
praemittenda  erant , ad  terttum 
ipfum  accedimus. 

Pulvtfculus  vel  Rocbetta  unum 
idemque  denotant,  nec  quicquam 
aliud  funt,  quam  cineres  unius  ejuf- 
demque  plantae , fed  bonitate  diffe- 
rentes, quemadmodum  apud  auto- 
rem  noftrum  di  ver  fis  in  locis  apparet. 
Pofterius  nomen  noftris officinis  pla- 
ne ignotum  eft,  ac  ne  Morani  quidem 
diftin&ionem  ull&m  recipit.  Fulvif- 
culi  nomen  ufu  receptum  , omnique 
cineri  commune  eft , qui  ex  Oriente 
inufus  vitrariorum  advehitur.  Ratio 
diverfitatis  mihi  haec  effe  videtur, 
quod  pulvifculi  nomine  id  venit, 

N <5  quod 


Digitized  by  Google 


NGT  a: 

quod  in  forma  pulveris  advehitur;  & 
contra  nomine  Rochettae , quicquid' 
fruftulentum , vel  lapidis  inllar  du- 
rum eft  Et  certe  inter  operarios  ex- 
perimento conftat,  exfruftis  maximi 
duris  & majoribus  fal  prodire  candi  * 
dius,  acriufque,  quam  ex  pulvere  & 
fruftulis  minoribus.  Coeterum  idne 
ob  diverfitatem  plantae,  & diverfum 
ejufdem  crefcendi,  colligendi»  uren- 
dique  tempus  & modum,  an  vero  ob 
fophifticam  admiftionem  heteroge-, 
nei  falis  vel  aquae  falfae , aut  alterius 
humoris,  quo  multum  laeditur,  fiat, id 
in  medio  relinquo.  Illud  conflat»  ut 
fal  producatur  acerrimum  r & quod 
in  dura  & lapidea  frufta  coeat , lixi- 
vium illos  parare  ex  cineribus  prim  um 
uftis.quo  herbas  porro  comburendas 
confpergunt:  qua  ratione  fingulis  vi- 
cibus novum  lixivium  afpergendo, 
cineres  parant  pro  fmegmatopaeir& 
& tindoribus  longe  acerrimos.  Ubi- 
nam  autem  hic  modus  faciendi  Ro- 
chettam  inventus,  & cur  nunc  minus 
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iiiufu  fit,  affirmare  non  aufim. 

Ex  Oriente  & Syria.  Syria  Orien- 
tis pars  efi.  Nunc  autem  hi  cineres  ai* 
Alexandria  & Tripoli  advehuntur. 

Herba  cujufdam  Haec  herba  ab 
autore  in  epiftola  Kali  vocatur , quo 
nomine  etiam  apud  alios  plerofque 
venit,  non  tamen  fine  aliqua  levi  va- 
riatione. Alpino  k.ds  piant.  jEgypt. 
Kalii  & Kalia',  nonnullis  Gali;  Gef- 
nero  Aikalt ; Lobelio  Sodai  Dodonfo 
Salicornta,  & Gallice,  ftecnon  in  hift. 
Lugd.  Salfola ; Camerario,  Cordo.  & 
maximeFuchfio & LufnznoAnthyllti  • 
DiofcoridiS  vocatur,  id  quod  Mathio- 
lus  in  apologetico  contra  Lufiranura 
fohde  refutavit,  affirmans  hanc  plan- 
tam crefcere  circa  Tergeftum  Mau- 
ritania. Poftremo  Anthylloides  voca- 
tur apud  Thalium.  Nomina  Soda y 
Saltcornia  & Salfola  manifefte  deri- 
vantur k fale,  quo  vehementer  abun- 
dat. Ita  de  antiquitate  notitias > & 
nominibus  hujus  plantae  eruditus  no- 
fter  popularis  D • Turner  in  fuo  herba- 


Digitized  by  Google 


*r  o t je: 

rio.  Quod  fciam , nomen  Anglicum 
hac  planta  non  habet  , quanquam 

pluribus  in  locis  abunde  apud  nos  • 
crefcat,  invenire  tamen  neminem  po- 
tui, qui  illam  nodet.  Ut  aliquod  ta- 
men nomen  inveniat , Salt-  Wurt  vo- 
cetur, quia  fal  guftu  refert,  vel  Glafp* 
Weed  quia  cineres  ejufdem  parando 
vitro  inferviunt.  PaTkinfonius  refert, 
illam  a noftratibus  Froggrafs  & Crab - 
grafs  v ocari,  forte  quia  his  animalibus 
nutrimentum  praebet,  cum  fuccum 
habeat  fubftantialem , nec  ingratam 
. palato  falfedinem.  Gafp  Bauhinus  in 
lua  Pinace  decem  ejufdem  fpecies  re- 
cenfet,  quarum  nomina  & defcriptio- 
nes,  quia  hujus  loci  non  funt,  omitti- 
mus, trium  tantummodo  mentione 
fa&a  , ex  quibus  referente  Alpino 
cap.  41.  Alexandrini  & ^Egyptii  re- 
liqui fuum  pulverem  in  ufus  vitri  & 
fmegmatis  parant.  Prima  fpecies  iC^/i 
geniculatum  ; fecunda  a nonnullis, 
apud  Alpinum  Antbyllif,  fed  Kali  re - 
fens  Neapolitanum  d Columna  voca- 

• tur. 


Digitized  by  Google 


n o t m:  i9  ? 

tur , qui  hanc  plantam  Neapoli  a fe 
inventam  defignat,  defcribit,  &ufi- 
bus  vitrariorum  infervire  dicit«Tertia 
fpecies  iEgypto  magis  propria  eft,  & 
ab  eodem  authore  Kali  <^4Zgyptia* 
cum, foliis  valde  longis  & hirfutis  vo- 
catur. Praeter  has  tres  fpecies  vidi,  & 
penes  me  habeo  quartam  ejufdem 
fpeciem,ex  cadis  pulvifculi  receptam» 
& 4 Botanicis  Kali  jpinorum  didam. 
Harum  prior  & polterior  ( fi  minus 
& minimum  excipias)  prope  noftrum 
Thamefin,  & in  locis  Angliae  mariti- 
mis , (non  aliis  Septentrionalioribus) 
copiose  crefcit.  Cceterum  nofttates 
ex  hoc  Kali  Spinofo  cineres  in  ufus 
cryftalli  aut  alterius  vitri  parare  no- 
lunt, & experimento  in  domo  vitra- 
riorum fado  compertum  eft,  herbam 
hanc  candenti  ferro  impolitam,  in  fu- 
mum abire , nullo  aut  exiguo  fale  re- 
lido: cum  ^contra  Kali  ex  Oriente 
advedum j eidem  ferro  inditum,  pro- 
pere maximam  fui  partem  in  cineres 
nigricantes  falfos , quodei  proprium 
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eft , abeat.  Hoc  Kali  uftum  vermif 
inftar  fefe  contrahit,  flammam  diu 
fervat,  & fal  reddit  acre  admodum 
candidumque.  Noftrum  Kali  colle-* 
£hm,  guftu  aquam  marinam  & plane 
falfum  quid  refert,  ac  fi  locis  humidis 
alfervetur,  feipfum  contrahit, id  quod 
Salgamarius  mihi  notus  , fuo  damna 
expertus  eft : qui  loco  crithmi  illud 
fibi  comparaverat.  Cum  enim  illud 
laviflet,  & in  acre  acetum  immerfif- 
fet,  ut  in  muriam  abiret , parum  ejufi- 
dem  fuperefle  deprehendit,  confum- 
tis  ab  aceto  fere  omnibus.  Atque 
ingens  haec  plantarum  refpe&u  na- 
talis foli  differentia  , non  in  hoc  no- 
ftro  Kaly  magis  quam  in  aliis  mani- 
fefte  percipitur,  in  petofcilicet,  quod 
ab  eodem  femine  nafcitur , nec  non 
Canarienfi  & Rhenano  vino,  quod 
ab  eadem  vite  provenit , ut  & in  ci- 
cuta Graecorum  & alterius  regionis» 
pluribufque  aliis : atque  hac  eadem 
ratione  pulvifculus  & Soda  fecernitur. 
Hae  diverfae  Kaly  fpecies , utut  natu* 
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raliter  ex  aquis  proveniant , & prope 
falfos  lacus  naturaliter  floreant , in 
mediterraneis  tamen  Hifpaniae  & M- 
gypti  locis  feruntur  , id  quod  dubio 
procul  in  calidis  hifce  regionibus  ad 
quantitatem  , acrimoniam  & fixatio- 
nem falis  plurimum  facit : in^Egy- 
pto  praefertim  , quae  pluviam  nun- 
quam fentit , fed  anni  fpario  femel  a 
Nilo  Fluvio  irrigatur,  quifangi  luti- 
que plurimam  poft  fe  relinquit.  Et 
hae  Kali  fpecies  circa  aeflatis  medium 9 
ubi  quam  maxime  vigent,  refecantur, 
& calore  folis  ficcatae  in  ftrues  colli- 
guntur, nec  non  fuper  ferreis  cratibus 
comburuntur,  decidente  in  foveam, 
& in  lapides  vel  mafTam  duriorefti 
coeunte  cinere , qui  deinde  colle&us 
fervatur,  & teftante  Lobelio  Soda 
nomen  recipit.  Quando  haec  planta 
in  ufum  deduci  coeperit , incertum 
eft  Primi  qui  eandem  noverint ei- 
demque  nomen  fuum  impofuerint 
Arabes  fuere , id  quod  addita  parti- 
cula AI,  quaa  mere  Arabica  eft , fatis 
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demonftrat.  Inter  hos  mentionem 
ejufdem  fa<5tam  invenio  apud  Sera* 
pionem  & Avicennam  Phyficos,  qui 
eandem  contra  calculum,  ulcera  & 
oculorum  incommoda  commendant; 
Lobelius  putat , nos  plantam  ipfam 
ejufque  nomen  & rationem  praepa- 
randi  debere  Graecorum  & Arabum 
recentioribus  Philofophis , qui  Chy- 
miam  exercentes  circa  vitrum  occu- 
pabantur Adverfi  pag.  169.  Sed 
Graecos , & Graecorum  de  hac  plan- 
ta notitiam  quod  attinet , aliter  fen- 
tio.  Nulla  enim  e/ufdem  apud  Grae- 
corum Phyficos , aliofve  feriptores 
mentio  fit : praeterea  nullum  in  Grae* 
ca  lingua  nomen  obtinet : ideoque 
fine  dubio  ab  Arabibus  aut  recentio- 
tis  xvi  hominibus  notitia  ej  ufdem  ad 
nos  deduda  eft. 

In  emenda.  Optima  & expeditif 
fima  ratio  cognofcendi  qualitatem 
cineris  hsec  eft: , trutina  qua  fmegma- 
topaei  utuntur.  Cineres  in  aqua  lim- 
pida difiolyunt*  & filtratum  lixivium 

exa* 
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examinant , & cognita  lixivii  quan- 
titate, fa&aque  comparatione  inter 
pondus  aquae  & cinerum  antequam 
diflolvcrentur , inveniunt,  quantum 
falis  data  cinerum  quantitas  conti- 
neat. 

Lebetes  and,  Author  nofter  ubique 
improbat  ufum  aeris,  nifi  fi  viridem 
vel  coeruleum  colorem  parare  veli- 
mus. Et  certe  acria  h^c  lixivia  non*- 
nihil  aeris  abfumunt , vel  humiditas  * 
aeris  & lixivii  partem  ejus  aliquam  ia 
aeruginem  convertit.  Quare  noftra* 
res  vafis  utuntur  intus  plumbo  obdu- 
dis,  qualia  illorum  funt,  qui  alumen 
excoquunt. 

Tartarum.  Tartarum  ab  autore 
noftro  Grefpela  & grumh  dei  botti 
di  dum  , revera  fex  vini,  & I tartaro 
ipfo  diftinguenda  eft , quia  tartarum 
femper  lateri  vafis  adhaeret,  atque  in 
frufta  duriora  concrefcit,  nec  un- 
quam teftante  Helmontio  in  region* 
fecum  invenire  eft,  cum  econtra  feces 
nunquam  non  in  fundo  vafis  inve- 

niap- 


t 


Digitized  by  Google 


j-ao  KO  T M. 

niantur,  humidae ; & tenuium  parti- 
cularum. Tartarum  vini  rubriad  hos 
ufus  optimum  eft,  & fal  continet  ma- 
gis quam  vini  albi  acre  & copiofum. 
Calcinatur,  ut  quicquid  heterogenei 
admixtum  eft  abfumatur,  & fal  can- 
dius  evadat , tantoque  citius  in  aqua 
diflblvatur  & tanto  facilius  £ pulvif- 
culo  extrahatur,  cujus  corpus  tartaro 
recluditur,  haud  fecus  atque  nitri 
corpus , dum  aqua  fortis  vel  fpiritus 
nitri  fit,  ab  alumine  & vitriolo  ape- 
ritur , id  quod  citra  iftiufmodi  addi- 
tamentum non  procederet.  Et  ean- 
dem ob  caufam  tartarum  aquadiftol- 
vendum  eft,  antea  quam  pulvifculus 
in  vas  mittatur.  Tartarum  fuum  in 
fornace  fex  horarum  fpatio  calcinant, 
ufque  dum  albedinem  contrahat,  cum 
experimento  conftet , id  genus  calci- 
nationis  plus  operari,  quam  fi  ardio- 
re temporis  fpatio  abfolvatur.  Quanti 
autem  momenti  fit  extra&io  humi- 
ditatis  ex  tartaro  , id  fecreta  Chymi- 
corum  nonnullorum  procedendi  ra- 
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tio  demonftrat.  Nimirum , ut  cry  - 
ftallum,  vel  cremorem  tartari  majore 
copia  & magis  candidum  faciant, 
tartarura  groffo  modo  comminutum 
calcinant , vel  potius  in  fornace  & 
patellis  ftanneis  probe  ficoant  > qua 
ratione  cremor  multo  melior  evadit, 
quam  fine  hac  exficcatione  & mode- 
rata calcinatione.  Sal  fundum  vafis, 
petit,  & ligula  eximendum  eft,  ita,ut 
humor  omnis  in  vas  decidat.  Ubi 
feces  lixivii  jam  fident  , fiphone 
detrahuntur. 

* • . 

C A P.  I I. 

Tarfum.  Alterum  materiale,  quod 
vitro  confiflentiam,  corpus  & firmi- 
tudinem dat  arena  vel  lapis  eft , non 
aliter  ac  ferrum  chalcantho  Anglico; 
cuprum  Hungarico  , Dantifcano  & 
Romanorum  vitriolo , id  quod  alias 
loco  & tempore  humido  in  aquam 
abiret.  Et  lapides  quidem  quod  atti- 
net, Agricola  lib  \z.  ait  liquefient  es , 
fi  candidi  fuerint , c at  eris  praftare: 

quibus 
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quibus  de  caufis  cryftallo  primae  de- 
bentur: ex  his  enim  fra&is  in  India 
fieri  vitrum  ufque  adeo  tranflucidum 
ut  nullum  cum  eo  comparari  poflit, 
autores  cffe  Plinius  fcribit : fecundas 
tribuunt  lapidibus,  qui  tametfi  eis 
duritia  cryftallorum  non  (it,  tamen 
fimili  modo  candidi  funt  & traoflu- 
cent : tertias  dant  his  Iapidibus  candi- 
dis qui  tranflucidi  non  funt.  Poftter- 
fam  autor  nofter  §tuocolos  commen- 
dat , quos  Ferant.  Imperatus  1.  24. 
c.  1 6.  fic  defcribit : Lapit  vitrarius, 
marmoris  candidi  fpeciem  refert , nonni- 
hil tranflucens  ; fed  duritie  ab  eo  dijjert , 
quam  (ilicis  infiar  habet,  unde percufi ut 
fcintillat , & conjeftus  in  ignem  non 
• calcinatur . Hic  lapis  frequenter  ali- 
quid ex  dilutiore  viridi  fecum  trahit, 
lerpentini  lapidis  inftar.  Reperitur 
in  propriis  fuislocis,  admiftis  venis, 
cruftati  talci.  Projeftus  in  ignem  pei- 
luciditatem  fuam  amittit, & candidior 
leviorque  fit,  ac  poftremo  in  vitrum 
tranfic.  Vitrariis  materiam  vitri  prae- 
bet 
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•bet  8t  >Cuogold  vocatur : in  fundo 
.enim  flaviorum  &’ torpentium  eun- 

- dem  colligunt,  teftacei  lapidis  forma. 
Et  hos  quidem  Morani  in  ufu  efle 

' autor  nofter  ait.  Extra  controverfiam 
eft,  lapides  omnes  candidos  & tranf- 
lucentes,  qui  in  calcem  non  abeunt, 
vitro  infervire.  Amoris  tamen  noftri 
axioma  univerfaliter  verum  non  eft: 
neque  enim  lapides  Novo  Caftello 
allati  , quorum  in  difcurfu  de  forna- 

- cibus  fa&a  eft  mentio,  nec  filices  ig- 
niarii, nec  lapides  illi  quibus  pavi- 
menta conftant , plurefquealii,  qui 
chalybe  percuffi  vel  ungula  equi' 
ignem  reddunt , nec  rhedarum  rotae 
huic  propofito  inferviimr.  Silices  re- 
sera omnes  illas  proprietates  obti- 
nent, A fi  calcinentur,&  in  pulverem 
minuxifiimum  & impalpabilem  redi- 
cantur , atqueperfctaceum  anguftif. 
fimum  trajiciantur,  metallum  red- 
dunt cryftallinum , longe  omnium 
puriftimum  & nitidillimum.  Sed  ma- 
ximus im  praeparandis  illis  labor  do* 
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minos  fornacum  deterruit  ab  ufu  eo- 
rundem. 

Deficientibus  aptis  lapidibus  fucce- 
dit  arena , & fecundum  ea  quae  aut6r 
nofter  narrat,  prior  in  ufu  fuit:  Can-  * 
dida,  minuta  & bene  lota  fit  opor- 
tet,antea  quam  operi  admoveatunat- 
que  in  hoc  omnis  praeparandi  ratio 
confiftit.  Reperitur  utplurimum  in 
oftiis  & circa  latera  fluviorum,  Cry  - 
ftallus  arenam  requirit  teneram,  mol- 
lem & candidam  : vitrum  commune 
magis  duram  & fcobi  fimilem  delide- 
rat.Ingens  in  hoc  materiali  varietas 
eftralia  enim  prompte  liquatur, &cum 
cinere  mifta  in  vitrum  abit.  Jofeph. 

1.  2.  c.  9.  de  bello  Jud.  de  arena  mi- 
rabilia narrat , quorum  haec  fumma 
eft:  Ptolemaidem  Galilea  Belus  fluvius 
praterlabitur , qui  Carmelo  monte  Pto- 
lemaidem inter  & Tyrum  oritur.  Prope 
hoc  exiguum  flumenMemnonis  flatua  eft 
cutftacium  adjacet  cubitorum  fere  cen 
tum , & admiratione  dignijflmum . Vallis 
enim  bic  eft  in  ffceciem  rotunda , arenam 
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vitro  p rabens,  qua  (i  d navibus  ibidem 
congregatis  exhauriatur  > locus  vacuus 
fiatim  denuo  refletur.  Venti  fiquidem% 
ut  verifimile  eft , de  circumflantibus  fu  - 
perciliis  arenam  huc  convehunt.  Locus 
autem  metalli  flatim  in  vitrum  quicquid 
fufceferit  mutat. Mirabilius  autem  mihi 
hoc  videtur , quod  jam  converfee  arena 
in  vitrum , quacunque  fars  fuper  mar- 
gines loci  illius  fuerit  jaaat  in  vulgarem 
arenam  denuo  convertitur.  Et  T acitu? 
hiftoriarum  quinto;  Belus  mare  Ju- 
daicum intrat , cujus  o/lium  arena  coi * 
letta,  (ita  Lipfius  non  cooje&ae)  quia 
nitrum  admiflum  habent , in  vitrum  ex- 
coquuntur Exiguum  littus  fed  inexhau- 
ftum  illud  efly  d quo fuppeditatur . Idem 
Strabo  docet » 1. 12.  Plin.  1. 6.  Agri- 
cola de  folbi.  & quotquot  de  vitro 
fcribunt  autores  illius  loci  mentionem 
faciuDt,  unde  arena  depromitur.  No-, 
ftri  Londinenfes  vitrarii  arenam  ha- 
bent admodum  candidam , illius  ge- 
neris, quo  vulgo  literas  recens  fcriptas 
confpergimus,  vel  uten  (ilia  tergemus, 
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Maidftonio  Cantii  advehitur;  item- 
que  aliam , quae  vitro  communi  in- 
fervit,  & Wolwicho  advehitur:  Prio- 
ris generis  arena  cum  metallo  vitri 
ordinario  mifceri  non  vult  i pofterio- 
ris,  cum  navibus  advehatur , exiguo 
venit. 

Cardanuslib.  y.  de  variet.  Magne - 
fiam  addit,  eamq;  fydeream  vocat, ceu 
tertium  ingrediens:  Ex  tribus, inquit, 
vitrum  confiat , la  fidibus  nimirum,  vd 
arena,  fale  Coli,  & fyderea.  Atqui  ex- 
igua Magnefiae  quantitas  addita  me- 
tallo parum  ad  rem  facit.  Praeterea 
non  in  omni  promifcue  vitro  Magne- 
fia  locum  habet. 

C A P.  III. 

Docet,  quomodo  fal  fecundum 
communem  Chymicorum  metho- 
dum benefitio  folutionis,  fikrationis 
Sc  coagulationis  figatur. 

«e* 

C A P.  V. 

Refccanda . Plantae  in  univerfum 

omnes 


Digitized  by  GoogI 


N O T AL.  507 

omnes  fuo  quaevis  tempore  refecand^ 
atque  colligendae  funt,  nimirum  ubi 
jam  maturuerunt.  Tempus  tamen 
omnium,  five  caules  earundem , five 
folia  defideres , optimum,  idemque 
Ohymicis  operationibus, & extrahen- 
do ex  vegetabilibus  oleo  fpiritibufque 
commodiflimum  illud  eft,  quod  ma- 
turitatem earundem  paulo  antecedit: 
duplo  enim  tunc  major  quam  alio 
tempore  quantitas  extrahitur.  Sal 
autem  tunc  melius  extrahitur,  ubi 
femen  produxerunt,  id  quod  filici 
circa  haec  tempora  accidit.  Vulgaris 
error  eft,  filicem,  aliafque  herbas  ca- 
pillares non  producere  femen  , cum 
tamen  illud  ab  interiore  foliomm 
latere  producant  copiofum  pulveru- 
lentum  & nigricans.  Quin  ipfe  etiam 
mufcus  femine  abundat,  id  quod  cer- 
tum genus  non  defcriptae,  & in  horto  • 
meo  ficco  confpicua?  chamaepeuces 
evidentiftime  demonftrat,  in  cujus 
ramis,  & inter  unumquodque  folium 
ejufdem  copia  leminis  rotundi  & ni- 
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gricantis  invenire  eft.  Quantftm  pro 
ratione  tempeftivitatis  anni  vegetabi- 
lia differant,  hi  qui  globulos  pro  tho- 
racibus ligneos  formant  optime  no- 
runt,qui  pyrum  aeftate,  ilicem  hyeme 
dejedam  operi  aptiflimam  efle  de- 
prehendunt. Buxus  circa  feftum  Pa- 
fchatos  duriflimt»,tenerior  aeftate  eft. 
Oxyacanthus  circa  Odobrem , for- 
bus  aeftate  mitefcit. 

C a p.  VI.  . 

Plantas  enumerat,  quae  fal  reddunt 
vitro  aptum.  Uno  verbo : Nullum 
non  vegetabile  vitro  aptum  eft,  quod 
copiari  fubminiftrat  Alcalifati  falis. 
Sal  alcalifatum  Chymici  illud  vocant, 
quod  ignem  fert  *ehementiorem,nec 
avolando  evanefcit  in  auras,  deno- 
minatione fada  a Kali,  id  eft  fale  ex- 
trado  ex  Cali.  Et  horum  nonnulla 
hoc  capite  recenfet.  Noftrum  Kelp  l 
Cali  fic  didum,  & cineres  fmegmatici 
cryftallino  metallo  inferviunt.  Kelp 
maximam  partem  ex  planta  marima 
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fit , quam  Seathongs  vel  Lacti  voca- 
mus, de  qua  Job.  Bauhinusl.  39.  c.2. 
dehift  piant.  Alga  angufti  folia  vi* 
trariorum , (i  paulo  pojlquam  collecta 
fuerit , ita  ut  efi  bumida , diutius  ali- 
quanto fervetur , in  fuperficie  foliorum 
attentius  /peftanti,  fal  exhibebit  candi- 
dum. Matthiolus  in  Diofcoridem 
hanc  algam  vulgarem  Venetorum  vocat, 
non  tantum  ob  didam  fttionem,  fed 
etiam,  quia  Veneti  vitra  fua , quae  in 
exteras  regiones  tranfmittunt,.hac  al  - 
gaveftiunt.  Et  fanehaecrejicula.cum 
tempeftuofum  eft  mare,  fcopulis  illifa 
refunditur  alga , juxta  Virgilium,  & 
copiofe  per  lcopulos  difperfa,  in  ipfo 
littore,  ab  incolis  illius  loci  aeftivo 
tempore  colligitur & pro  re  nata 
faepiuscircuma&a.  feni  indar  ad  fo- 
lem  & ventos  ficcatur,  combuftaque 
ciperes  reddit  > alumini  non  minus, 
quam  vitro  infervientes , quos  Kelp 
vocamus.  Neque  haec  folum  per 
omne  noftrum  mare  copiofiflime  difc 
perfa,  fed  omnis  in  univq-ftim  alga, 
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& fucus,  & quercus  marina , afiaeque 
plantf  marinf  fal  copiofum  conti- 
nent. Cineres  fmegmatici  e Polonia 
& Rudia,  nec  non  Anglia  nova  adve- 
huntur, & maximam  partem  ex  abie- 
tis & flrobili  cinere  parantur.  In  vitri 
communis  ufum  apud  nos  omne  ge- 
nus cinerum  coemunt , ab  his,  qui 
potidimam  Angli^  partem  illius  mer- 
cimonii caufa  pervagantur.  Optimi 
tamen  & acerrimi  in  Anglia  cineres 
ex  carduis  vulgatibus  fiunt , quan- 
quam  omnegenns  caiduorum  huic 
rei  inferviat.  Proximum  it  carduis 
locum  lupulus  occupat,  caules  fcilicet 
& germina  ejufdcm,  podquam  flores 
colledi  ftnt : atque  h^c  omnia  nupe- 
rae inventionis  funt.  Morus  inter  ar- 
bores optimum  fal  reddit,  nec  non 
genifla  fpinofa , & poft  hanc  Oxya- 
canthus  & kali  fpinofum  inter  plantas 
marinas,  ut  jam  fpinof^  & aculeatae 
plant£  optimum  in  fuo  genere  & co- 
piofiffimum  fal  reddere  videantur. 
Succedunt  herbae  amarae  omnes , hi- 
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pulus  fciiicer,  abfynthium,  Carduus 
benedi&us,  Centaurium,  Gentiana, 
Abrotonum,  Tanacetum,  Glaftum, 
&c.quarum  cineres  copiofe  & exiguo 
fumtu  parari  poliunt.  Addepetum, 
cujus  caules  colle<5H  & combufti  plu  - 
rimum  falis  teddunt , unde  non  exi- 
m gua  lucri  fpes  affulget , fed  cum  ali' 
quo  fo!i  detrimento.  Mercator  qui- 
dam mihi  retulit,  obtuliffe  fefe  Caro- 
lo  primo  Regi , fuo  fe  fumtu  exftru- 
fturum,  & farta  te&a  fervaturum  ali- 
quot templa  * conftituta  in  unum- 
quodque eorum  annua  dote  librarum 
centum,  tantum  ut  fibi  cederent 
trunci  vel  caules  peti  in  Virginia  na* 
fcentis » demonftrabatque  quantum 
inde  ad  fe  emolumenti  rediturum 
fuifTer.  Proximus  pofl  petum  locus 
leguminum  plantis  debetut,  quales 
funt  pifa#fabae,  &c.  quae  aliquam  cum 
reliqua  tribu  affinitatem  habent; Spe- 
cialiter, lupini, vicia,  ciceres&  lentes, 
quorum  hi  nuper  in  Comitatu  Oxo* 
nienfi  copiose  admodum  ,.  alendi  pe- 
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coris  gratia  f eri  caeperun t , & experi  - 
entia tefte  huic  negotio  inferviunt. 
Adde  inter  la&eas  plantas  omne  ge- 
nus tithymali , veJ  cataputiorum , & 
.ficum  arborem , quae  omnia  mflam- 
mandi  vim  habentinec  non  farmenta, 

& fonchum  . nonnihil  aculeatum 
& flore  declivi,  in  quo  ei  cum  carduis  • 
convenit » & fuccum  inftar  tithymali 
Ja&eum  habet.  Porro  hatc  fixa  falia 
quod  attinet,  notandum  eft , optima 
efle  ea,  quae  a terra  & omni  heteroge- 
neo  corpore  quam  maxime  libera 
funt,  nec  non  in  frufta duriora  & can- 
dida coierunt,  & guftuinfignem  acri- 
moniam prae  fe  ferunt.  Secundo  op- 
timo* cineres,  puro  puto  fale  plenos, 
in  calcaria  citiflime  diflolvi.  Tertio 
eos  cineres  vegetabilium  optimos  efle, 
qui  vigentibus  illis » & ex  eorundem 
maxime  infignibus  ramis  fa&i  funt. 
Atque  hinc  Chymici  emeres claveHa- 
t0s  denominafle  videntur,  quafi  clavo 
latos,  d clavola,  qua  de  re  Varro  1. 1, 
dereruft.c.  40.  In  oleagineis  femini - 
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bus  videndum , ut  fit  de  tenero  ramo  ex 
utraque  parte  aquabiliter  pracifum , 
quos  alii  clavolas , alii  taleas  appellant, 
& faciunt  circiter  pedales . Ubi  Cla- 
volam interpretatur  tenerum  ramum. 
Nonus  legit  Clavula , eamque  definit 
efle  refettionem  ligni , Id  certum  eft 
Clavolam  vel  Clavulam  defeendere  d 
clava , qux  vox  Anglicum  noftium 
Club  fonat.  Quarto  (alia  haec  in  ficco 
& procul  ab  omni  humore  fervanda 
efTe:  Valde  enim  hic  noxius  humor 
eft.  Poftremo  horum  cinerum  alios 
aliis  candidius  vitrum  reddere.  Quer- 
ni  cineres  vitrioli  naturam  induentes, 
vitrum  obfcurius  reddunt:  Cineres 
fraxini  & Oxyacanthi,  quorum  fal  ad 
nitri  naturam  accedit,  metallum  red- 
dunt candidius. 

Agricola  hac  ratione  ex  fale  vitruni 
facit:  primas  nitro  ; fecundas  fali  fof- 
fili  candido  & tranflucido ; tertias  fali 
ex  cinere  anthyllidis  aut  alterius  her- 
bx  falfx  fa&o  defert. 

Nonnulli  inq:  primas  cineri  anthyllidis , 
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non  nitro  deferunt  > quo  deficiente  vitrum 
faciunt  ex  duabus  fartibus  cineris  quer- 
ni  vel  ilignei  vel  roborei  vel  cerrei , aut  [i 
hi  in  promptu  non  fuerint , fagini  vel  * 
abiegni , cum  una  fabuli  vel  arena  parte , 
addito  modico  (ale , ex  aqua  falfa  vel 
marina  fatlo^  & exigua  magnetis  parti - 
cula : fed  ifli  minus  candidum  & tran- 
Jlucidum  vitrum  conficiunt : verum  ci- 
nis ex  antiquis  arboribus  fit , quorum 
truncus  , ubi  afiurrexit  ad  altitudinem  - 
fex  pedum , cavatur , & injeclo  igne  ar- 
bor tota  comburitur , ac  in  cinerem  coii  - 
Vertitur:  'quod  fit  hyome,  cum  nives  diis - 
tiHa  ceffanty  vel  afiate  cum  non  pluit: 
iiiim  imbres  altis  anni  temporibus , quod 
UHeres  cum  terra  mifceant , impuros  red- 
dunt , quamoibrem  tunc  ex  iij dem  arbo- 
ribus in  plures  partes  feclis  & fub  tefto 
tombuftis  cinis  confiat,  Ha&enus  Agri- 
tcola.  Cceterum  tempore  & expe~ 
Hentiaufus  nitri  & falis  foffilis  exole- 
vit i & primas  pulvifculuS  obtinUft: 
himis  enim  hfcc  mollia  & teneriora 
fUntj  Cum  Vitrum  requirat  fai  lixiviale 
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& fixam  , quod  guftu  acre  ^cauffe- 
tum  fit,  & pinguedinis  parum  habeat, 
qua  nitrum  & fal  foffile  abundant,  id* 
eoque  maximam  partem  in  fal  aicali 
refolvuntur,  cui  nitrum  guftu  & pih- 
guedine  'affine  e ft.  At  vero  AgricoU 
aliique  male  mihi  Plinium  ccepiflfe  vi- 
dentur,  qui  nitrum  huic  alcolifato 
fali  praeponunt:  ;ta  enim  lib.  $i,e.  io 
Quercu  cremata  nunquam  multum  ni- 
trum fa&itatum  eft:  & Virgilius  eo- 
dem ut  videtur  fenfu  priore  Georgi* 
torum : 

Semina  vidi  equidem  multos  medicate 
ferentes 

fct  nitro  prius , & nigra  perfundere  a* 
tnurca . , ^ 

Cjuod  genus  agriculturae  antea  ex* 
preflit,  inquiens : 

Arida  tantumK 
Ne  faturare  fimo  pingui  pudeat  [olat 
neve 

Ejfatos  cinerem  immundam  jaft are  ptr 
agros. 

Et  Ultimi  quidehi  hi  vcrfus  nunife- 

.03  tft 
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fte  evincunt,  fale  ftercorari  agros; 
idcoque  nitri  vox  in  priore  verfu  ne- 
ceflario  denotat  vel  fal  extra&um  ex 
cineribus,  vel  cineres  ipfbs , in  quibus 
lal  latet:  eodemque  refpiciunt  hi  ver- 
fus  in  eodem  libro : 

Sape  etiam  (terties  incendere  profuit 
agros , 

Atque  levem  ftipulam  crepitantibus  ure- 
re flammis • 

Qua  combuftione  ftipulae  praeter 
ial nihil  producitur,  cujus  natura  eft 
deftruere  inutiles  herbas , quae  diu  & 
altius  radicatae  recens  fatis  omne  nu*  - 
trimentum  adimunt , folumque  red- 
dunt fterile , & femen  abfumunt : ut 
taceam  fale  & cineribus  vermes  ne- 
cari, qui  grana  frumenti  depafcunt. 
At  nitri  frigidita$,afErmanteDn.  Ba- 
cone,  fatis  omnibus  inimica  eft.  Prae- 
terea eruditus  Caefalpinus  lib.  3.  c.  23. 
de  metall.* cineres  Kali , genus  quod- 
dam nitri  vocat.  His  adde  ^parti- 
bus Angliae  occidentalioribus  algas 
hafce , ex  quibus  Kalp  vel  Kulp  con- 
fiat, 

• * 
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flat,  intervire  agricolis  ad  ftercoran- 
dum  agrum,  id  quod  Ferr.  Impera- 
to tefte  apud  illos  qui  mediterranea 
inhabitant  frequens  eft.  Nitrum  ta- 
men ex  aqua  marina, nec  non  quibuf- 
dam  vegetabilibus  extrahi  poteft,  fed 
in  fornacem  miflum  maxima  fui  parte 
in  fal  alkali  refolvitur. 

C a p.  VI. 

r „ 

Sal  ex  calce  muraria.  Apud  nos  in 
ufu  non  eft,  fed  nonnunquam  in 
vetuftis  muris  reperitur  , ideoque 
paret  ornum  vocatur , & multo  quam 
fal  ordinarium  acrius  eft.  Non  exi- 
guum ejufdem  frudum  inter  cimelia 
mea'  ailervo , plane  diaphanum  , & 
alumini  fimilimum,  nec  non  guduut 
fal  acre.  Ferr.  Imperatus  fal  com- 
mendat fadum  excrudaceis,  teftac- 
ceifque , ut  funt  odrea,  & cancri,  ex 
quibus  fal  optimum  in  ufus  vitri  ex- 
trahitur : & experientia  didici , cal- 
cem , qua  caementarii  in  Hollandia 
utuntur  acerrimi  falis  plurimum  con- 
tine- 
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tinere.  Coeterum , hoc  fal , utut  vi- 
trum reddat  plane  candidum  ■,  minus 
tamen  quam  illud  quod  exCali  fit 
pellucidum  eft,  & maximam  partem 
in  fal  alkali  abit. 

. C a p.  V II L 

Frittam.  Fritta  videtur  derivari  i 
Frittare,  quod  idem  eft  quod  Frigere: 
Fritta  enim  nihil  aliud  eft , quam  fal, 
cinerefve  cum  arena  frigendo  con» 
creti , quam  etiam  ob  caufam  Artgli 
totam  illam  maflam  ,-quae  ex  fornace 
calcaria  educitur , abatcb , ideftfri- 
ftum  vocant.  Et  fecundo,  Fritta  ubi 
liquefcere  coeperit,  in  maffam  fridil- 
larum  inftar  coit , quas  Itali  FritteUi , 
Angli  little  frits  vocant.  Antiquitus 
k nonnullis  Hammonitrum , ab  aliis 
commodiore  etymologia  Ammoni- 
trum  vocabatur , voce  compofita  ab  * 
i fylJtQ*  arena , & vitrum : ita 
enim  Plinius  lib.  $ <5.  cap.  16 . Anna 
ulba  in  Vulturno  mari  nafcens , mifcf* 
fur  tribus  fartibus  nitri » fondcre  vel 
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tnenfura  , ac  liquata  in  alias  fornaces 
transfunditur.  Ibi  fit  majfa , qu<z  vo- 
catur Ammonitrum : atque  hac  reco- 
quitur, & fit  vitrum  purum , ac  majfa 
vitri  candidi . Et  exprefs£  magis  Cae- 
falpinus : Exarena  & nitro  fit  majfa , 
quam  Plinius  Hammonitrum  appellati 
hodie  Fritta  dicitur.  Atque  haecfrit- 
ta$  faciendi  ratio  id  efficit , ut  ingit- 
dientia  optimi  commifceantur , & 
fupervacuus  humor , fi  quis  adfit, 
evaporando  confumatur.  Fritta  vitri 
communis , quse  materiam  habet  mi- 
nus politam  , pro  ratione  bonitatis  & 
teneritudinis  cinerum  & arenae , de- 
cem vel  duodecim  plus  minufveho* 
ris  abfol  vitur*  Nobis  tres  frit  tarum 
fpecies  in  ufu  funt : Primo  cryflatli  ad 
opem  cryftallina,  ex  fale  pulvHculi 
& arena.  Secundo  ordinaria  , ex  me- 
ris pulvifculi  vel  Sodf  cineribus,  nui* 
la  falis  extra&iohe  praevia  fa<5ta.  Ter- 
tio cmmunis , in  ufiim  vitri  viridis,  . 
quae  ex  promifcuis  cineribus , fine 
■omni  praeparatione  fit : vel  cineribus 

in 
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in  pulverem  tenuiorem  redactis  ad- 
ditur arena  duriufcula  a Woohvyc* 
Cantii  petita. 

Materialia  in  temiiflimum  pulve- 
rem rediguntur , lavantur , cribran- 
tur. commifcentur , & in  ignem  cal- 
cariae fornacis  mifla,  exa&e  & per  mi- 
nimas particulas  minutiflimofque  a to- 
mos uniuntur.  Secus  fi  fieret , fal  & 
arena,  dum  liquantur,  diverfa  corpo. 
ra  conftituerent , id  quod  etiam  fer- 
vatis his  regulis  facilime  contingeret, 
nifi  rutabulo  frequenter  agitarentur. 

In  mortario  lapideo . Magis  expe- 
dita ratio  eft,  qua  nunc  utuntur. 
Maliam  cinerum  duriorem , nec  non 
magnefiam  & zafferam  calcinatas;  ar- 
gillam item,  & fal  mola  terunt,  quam 
jumenta  verfent,  quae  lapidem  mola- 
rem marmoreum  habet.  Istum  no- 
vem vel  decem  pollices,  & feptem  vel 
odo  pedes  in  diametro  profundam, 
circumagiturque  in  pavimento  aeque 
marmoreo , in  quod  comminuenda 
quaeque  deponuntur : atque  hac  te- 
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rendi  ratione  unius  diei  fpatio  plus 
efficitur,  quam  viginti homines  tun- 
dendo effeduri  elTent. 

Nos  frittam  aqua  non  perfundi- 
mus, nec  lixivio  irroramus , fed , ii- 
quidem  ita  res  ferat , opus  intra  pau- 
cos dies  in  olla  abfolvirous : Irrora- 
tionem tamen  illam  ad  puritatem  vi- 
tri multum  conferre  necefleeft. 

C a p.  I X. 

Tantum  magneji*.  In  caufa  efl  di- 
verfa  colorum  qualitas , quorum  alii 
pleni , alii  dilutiores  funt.  Jam  ma- 
gneiia  & zaffera  tantum  bonitate  dif- 
ferunt , ut  haec  paupercula , illa  dives 
admodum  ; alia  inter  utramque  me- 
dia iit,  id  quod  nec  & vitrariis  nec 
figulis,  utut  infua  arte  exercitatiffi- 
mis  niii  examine  fornacis  praevio  di- 
judicari ulla  ratione  poteft.  Praeter- 
ea, quae  ex  iifdem  ingredientibus  uno 
eodemque  procedendi  modo  praepa- 
rantur metalla , colores  mutant , pro 
ratione  ollarum , in  quibus  exco- 

quun- 
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quuntur.  Quam  ob  cautem  vitrarius 
colores  fuos  non  pondere  nec  men- 
fura,  fedienfim  & per  intervalla  ad- 
xnifcens , metallum  fubinde  commo- 
vet , & experimento  fa<fto  de  quali- 
tate coloris  oculi  judicium  fequitur, 

& fiquidem  nimis  dilutus  fit , quod 
, vifum  eft  addit , ufque  dum  id  quod 
intendit  aflequatur. 

Fornax  lignum  requirit  aridum . Au- 
tor  nofter  perpetuo  quercum  com- 
mendat, ut  quae  ignem  dat  vehe- 
mentem & flammam  durabilem. 
Ferr.  Imperatus  lib.  14.  cap.  i<5.  air, 
vitrarium , dum  in  opere  eft , quia  vivi  • 
dam magis  & fubftantialem , quam  in- 
gentem flammam  amat,  fraxini  truncis 
uti  9 quorum  flamma  in  vorticem  for- 
nacis refla  pertingens , vim  fuam  ollis 
ipfls  communicet . Fraxinus  certe  ignem 
praebet  luculentiffimum , fed  qui  cito 
deficit, & nifi  affidue  inftauretur,  me- 
tallum nec  liquatur,  nec  operi  aptum 
eft.  Camerarius  in  horto  non  fine 
caute  juniperum  commendat , fi  mo- 
do 
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do  copia  ejufdem  daretur.  Haud  fa- 
tis capio , quid  Plinius  fibi  velit,  in* 
quiens;  Levibus  vitrum  aridifijue li- 
gnis coquitur : nec  quomodo  Plutar- 
chus  audeat  dicere , .tamaricen  vitro 
formando  aptijfimaw  ejje:  neque  enim 
ignis  iftiufmodi,  qualem  vitrum  de- 
fiderat,  iftiufmodi  lignis  excitatur. 
Temperare  mihi  nequeo,  quin  addu- 
cam eflfe&um  ignis,  memoratum  ab 
Arabibus  Phylicis,  eorumqee  lecto- 
ribus 1 nimirum  vitrum  uftum  , fi 
fpongiam  calcinatam  ad  mifceas,  fran- 
gere calculum  veficae  & renum  , nec 
non  externa  ulcera  fanare.  At  vero 
<modus  urendi  vitrum , qualem  ipfi 
defcribunt , plane  ineptus  eft , cum 
fatis  confiet,  ignem  vel  validiflimum* 
& maxime  perennem , id  quidem  ef- 
ficere , ut  in  fluxu  permaneat  vitrum, 
ut  vero  in  pulverem  redigatur  ne- 
quaquam. 

Sal  ex/puat . Sal  Alkali , Gallis  Sum 
de  verre , id  eft  pinguedo  vitri , & An- 
glice  per  contra&ionem  Sandever  di- 

dum. 
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&um.  Plane  candidum  hoc  fal  eft  & 
guftu  nitrum  refert,  & ab  aere  ac  hu- 
miditate  loci-  facillime  diffolvitur. 
Noftrates  vitrarii  metallum  in  a 
quam  non  projiciunt,  ut  fal  ab  eodem 
feparetur»  fed  ligula  illud  excipiunt,  ^ 
cum  in  fuperficie  metalli  natet.  Nifi* 
enim  defpumando  feparetur , vitrum 
operi  minus  aptum,  & maxime  fragi- 
le, minufque  lentum  redditur.  Olla 
continens  libras  bis  centum  metalli 
optimi , falis  alcali  pondo  quinqua- 
ginta reddet;  quantoque  fal  magis 
ignavum , magifque  languidi  cineres 
funt » tanto  falis  alcali  copia  major 
prodibit;ita  ut  metallum  aliud  ab  alio 
quinta  vel  fexta  parte  fuperetur , & fi 
vitrum  commune  & cineres  pravi 
, fint,  vitrarii  ob  nimiam  falis  alcali 
copiam  quinquies  vel  fexies  ollam  ci- 
neribus impleant  necefleeft,  ut  tan- 
dem metallo  adimpleatur,  ac  dum  fa- 
lis alcali  quidquam  in  olla  reliquum 
eft,  vitrariis  non  licet  frigidam  fuffun- 
dere,  ut  ebullitionem  vitri  impediant: 
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id  enim  fi  facerent , olla  fimul  & for- 
nax cum  impetu  diffiliret.  Salalcali 
efficit,  ut  metallum  fluat,  & exigua 
ejufdem  quantitas,  cum  antimonio 
& nitro  mifta , dum  crocus  metallo- 
rum fit  , quantitatem  croci  adauget, 
atque  hoc  efficit , ut  4 (coria  facilius 
feparetur.  In  Galliis  copiose  proftat, 
& incolae  eodem  utuntur  loco  falis 
communis,  ad  condiendum  cibum 
potumque.  Solutio  ejufdem  erogata 
in  (emitas  hortorum,  vermes  necat  & 
herbas  inutiles. 

Collum.  Colla  vocantur  reliquis 
ilis  vitri , qus  cannis  ferreis  femper 
adhsrent , quas  antea  quam  metal- 
lum recens  ex  olla  promant,  decu- 
tiunt, & loco  ad  hoc  deftinato  (epo- 
nunt , ex  quibus  deinde  tritis  & me- 
tallo additis  nihil  prster  vitrum 
commune  puriffimum  fit , etiamfi  ab 
optimo  omnium  metallo  producan  - 
tur. 
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' Ut  bene  calcinetur . Vitrum  non  ho-  ; 
rk  24.  aut  eo  amplius , fed  per  inte- 
grum biduum  triduum  ve  in  igne  va- 
lido perfeveret:  quanto  enim  diutius, 
tanto  melius  : ita  enim  defecatur  & 
maculae  puftulaeque  omnes  abfumun- 
tur. 

r - ' 

C A P*  XI. 

Tartarum  vel  grumos.  T ar tar u m 
generofiffimi  vini  foboles , atque  in- 
dex eft  vinum  nihil  incommodi  paf- 
fum  effe  ab  aqua  marina  vel  incom- 
modis aliis , quibus  virtus  ejufdem 
imminuitur , & tartarum  in  minutif- 
fimas  partes  diflolvitur.  Apud  nos 
loco  ad  id  deftinato , in  camera  for- 
nacis tertiae , prope  utrumque  exte- 
rius orificium,  fex  horarum  fpatio  ad 
albedinem  ufque  calcinatur,  atque 
haec  calcinatio  eofdemin  vitro  effe- 
rus producit,  quos  calidiore  loco 
fa&a  producere  folet. 
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Zaffera.  Zaffera  & Magnefia  non 
aliam  hic  praeparationem  recipiunt, 
quam  ut  mol&  in  pulverem  tenuiorem 
redigantur , & eodem  quo  pulvifcu- 
lus  & materialia  reliqua  cribro  cri- 
brentur. Quid  Zaffera  fit,  apud 
nullum  autorem  invenio , & pauci 
mentionem  ejufdem  faciunt.  Carda* 
nus  lib.  5.  de  fubtil.  terram  vocat: 
Eft>  in  quiens,  alia  etiam  terra , qua  fic 
vitrum  tingit , carulei  coloris , quam 
Zapheram  quidam  appellant.  Sea  Cf- 
fal  pinus  poft  Cardanum  lib.2*cap.55. 
eandem  lapidibus  annumerat : Alius 
eft  lapis  ( funt  verba  Caefalpini)  vitrum 
tingens  colore  caruko , & fi  plufculum 
addatur , inficit  nigredine  ; Zafferam 
vocant.  Hic  ex  cinereo  tendit  in  purpu- 
reum : ponderofus  & friabilis  eft:  per  fi 
non  fundetur , fid  cum  vitro  fluit  aqua 
modo.  Aldrovandus  in  Mufaeo  utrum- 
que fequitur,  & hoc  loco  terram,  alio 
lapidem  vocat.  Ferr.  Imperatus  1.2&. 
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c.  8.  lapidi  illam  plumbario  & ma- 
gnefiae  affimiiat.  Sed  terra  non  eft, 
cum  aquae  non  admifceatur,  nec  cum 
eadem  componatur : & nullus  lapis 
«que  ac  Zattera  friabilis  eft,  ut  quae 
digitis  facili  negotio  in  tenuem  arena- 
ceam fubftantiam  redigitur,  id  quod 
ta&u  experiri  licet.  Et  certe,  fi  alte- 
rutrum norum,  aut  naturalis  quidam 
color  eflet , non  omnem  eorum  qui 
de  hoc  argumenti  genere  fcripferunt 
diligentiam  effugiflet  : praefertim, 
cum  in  tam  frequenti  apud  omnes 
ufu  fit,  tantaque  ejufdem  copia  4 vi- 
trariis figulifque  abfumatur . Indu- 
ftrius  Agricola  illam  non  novit , ne- 
que mentionem  ejufdem  facit.  Ju- 
lius Scaltger  > qui  librum  confcripfit 
vitri  negotia  concernentem , Carda- 
numeo  nomine  non  redarguit.  Qua- 
re in  eo  fum , ut  putem , nuper«  in- 
ventionis rem , & ab  homine  Germa- 
no arte  fa&am  efle , ideoque  inter  fe- 
creta  afTervari.  Certe  ex  Germania 
advehitur , & fi  conje&urae  locus  ef- 
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Tet,  putarem  ex  xre  illam  & arena, 
forte  aliqua  etiam  lapidis  calaminaris 
portione  factam  effe.  Coeruleus  ille 
color,  quem  reddit,  mea  quidem  fen- 
tentia  aeri  debetur,  haud  fecusac  Ma- 
gnefiae  color  ferro  Certe  enim  nihil 
eft  quod  vitro  colorem  tribuat  prae- 
ter metalla  , & ab  omni  metallo  vi- 
trum tingitur.  Lapis Lazuli,  quan- 
quam  durus , colorem  fuum  in  igne 
deponit , & fic  pretiofi  lapides  reli- 
qui. Verum  quidem  eft , ab  Anti- 
monio  vitrum  tingi , fed  £ metallica 
ejufHem  parte  & regulo  tantum* 
Multo  minus  aliqua  terrae  pars  feren- 
do igni  par  eft.  Quanquam  ochra 
'Scotica  & rubrum  Indicum  calcina- 
tionis  benefitio  in  colores  haud  ma- 
los , fi  debite  adhibeantur , degene^ 
rent , fornacem  tamen  vitrariam  non 
ferunt.  Reliquum  eft,  ut  ^ nulla  alia 
quam  metallica  re  produci  hic  color 
poffit,  & li  metallica  eft,  quid  praeter 
cuprum  efle  poterit  ? Utut  enim  ab 
•argento  procedere  hic  color  creda- 
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tur , aeri  tamen  cui  argentum  alliga- 
tum, cft»  foli  debetur.  Etenim  argen- 
tum ter  exco&um  aquam  feparatio* 
nis  plane  non  tingit.  Secundum  quod 
zafferam  ingreditur  arena  eft,  id  quod 
lingua  & ta&u  difcernere  licet : ac  fi 
aquam  fortem  adhibeas  , nonnihil 
candidae  & tranflucentis  glaref  evi- 
denter videbis , quae  pulverem  pellu- 
cidorum illorum  lapillorum  , quos 
noftrates  Angli  Pebles , Itali  & Fer- 
raDtus  Quecolos  nominant , egregie 
aemulatur : nonnihil  etiam  videbis, 
quod  ab  arena  noftra  vulgari  non 
multum  abit , & colorem  refert  lub- 
nigrum, atque  haud  difficulter  lique* 
fcat. 

Tertio,  cur  fupponam  lapidem  ca- 
laminarem  zafferae  admiftum  effe,  in 
caufa  illud  eft,  quod  neque  aqua  for- 
tis , neque  fpiritus  vitrioli , zafferae 
affufus,  fenfibiliter  quicquam  opera- 
tur , five  excitando  bullas , fivefol- 
vendo  vel  tingendo  : cujus  rei  expe- 
rimentum feci,  affundendo  aquam 

for- 
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fortem  ordinariam  , & fpiritum  vi- 
trioli , nec  unquam  percipere  potuf, 
vel  minimam  ebullitionem  & motum 
liquorum , nec  tin&uram  ftrepitum- 
que  ullum , id  quod  in  folutione  me- 
tallicorum corporum  frequenter  e ve* 
nirefolet.  Et  lapidem  quidem  cala- 
minarem  obftare  folutioni , nec  non 
illis  quae  folutionem  confequuntur, 
id  ex  hoc  experimento  liquet , quod 
ftatim  adducemus.  Praeterea  hanc 
ebullitionem  impedire  poteft  adnai- 
ftisrefinae  alicujus  vel  gummis  quae 
vim  iftiufmodi  liquorum  non  fentir. 
Qua  praeparatione  aeris  vel  cupri  id 
fiat , eone  quem  authores  tradunt 
naodo , vel  qua  alia  ratione,  determi- 
nare non  polium.  Pauca  aliquot  ex- 
perimenta detegere  hoc  fecretum , & 
dilTolvere  hunc  nodum  pollent , ad 
quae  le&orem  remitto.  Poftremo 
qui  pondus  ejufdem  confideraverit, 
nec  non  pretium  coloremque  expur* 
pureo  authorum  nunc  nigricantem 
Cita  enim  lefe  habet , quicquid  hade- 
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nus  videre  mihi  contigit)  is  haud  dif- 
ficulter in  meam  opinionem  conce- 
det. Zaffera  vocatur  d Sapbiro  lapi- 
de , cujus  coeruleum  colorem  aemu- 
latur. 

Ca  p.  XIII. 

tJMagnefia  fic  di&a  quia  pondere 
& colore  magnetem  refert.  Materia 
vitri  maxime  univerfalis  eft  > qui 
utuntur,  non  in  hunc  modo  finem, 
ut  viridantem  & coeruleum  colorem 
vitri  abfumat , quo  de  Virg:  Geor- 
gic.  quarto: 

Eam  circum  tJMilefia  vellera 

Nympha 

Carpebant  hyali  faturo  fucata  eo- 
iore 

ad  qu*  commentator  : vitreo  viridi, 
Nymphis  apto , qui  color  omni  vitro 
ineft  : ut  jam  magnefia  fapo  vitri  vo- 
cari pofiit:fed  etiam, ut  vitrum  tingat, 
id  quod  praedat  efficiendo  rubrum, 
nigrum  , purpureum  vel  pullum, 
quin  potiflimum  colorum  omnium 

in- 
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kigrediens  eft , id  quod  praefens  boc 
opus  demonftrat , & prolixe  & vere 
de  eo  Caefalpinus  his  verbis:  Hoc  ge- 
nus magnetis  hodie  vulgo  Manganefi 
& ab  Alberto  magne  fla  vocatur : addi 
(olet  ad  confeftionem  vitri , quoniam  in 
fe  liquorem  vitri  quoque  ut  magnes  fer- 
rum trahere  creditur . Lapis  efl  niger , 

- magneti  fimilis  , quo  utuntur  vitrarii.  • 
Si  enim  modicum  ejus  vitro  admifcea - 
tur,  illud  purgat  ab  alienis  coloribus  i & 
clarius  reddit : fi  vero  amplius , colore 
purpureo  Affertur  ex  Germania  : fo- 
ditur quoque  in  Italia , in  montibus  Vi- 
tor bii  & alibi.  Meminit  & Plinius 
pfeudomagnetis , ita  enim  inquit : In 
Cantabria  non  ille  magnes  verus  , caute 
continud , fid  Jfiarsd , nefcio  an  vitro 
fundendo  a que  utilis , nondum  enim  ex- 
pertus eft  qutfquam : ferri  (inquit)  infi- 
cit aciem  ut  magnes.  Cardanus  lib.  5 . 
de  fubtil.  fydeream  vocat,  quo  funda- 
mento equidem  ignoro  , & per  erro- 
rem pro  rubro  coeruleum  ponit : ad 
qpae  Scaliger  exercit  104.23  Magne- 
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fiam  non  novi : cceterum  in  MS.  codice 
de  conflandis  vitris  Panthei  civis  Ve- 
neti fcriptum  erat , vitrum  d magne  fla 
eoiore  purpureo  infici . fJHemmi , cum 
puer  ejjem , & Ladroni  viverem,  ejfof- 
fum  m montibus , ni  fallor,  Solodoma- 
nis,  & Vemtias  delatum , ne  frio  quid, 
quo  ipfo  vitrum  ufquo  adeo  candidum 
• purumque  fieri  perhibebant,  utcryftalli 
nomen  affumeret.  Ferri  colorem  mihi 
retulijfe  videtur . Praeoptor  meus  Se- 
cundus docebat  me , vitrum  admiftione 
ferrei  coloris  albicare , utriufque  rei  fuh - 
flantia  adeo  artU  unita , ut  cotnpofitis 
earum  partibus  ipfi  etiam  colores  alii 
alios  invaderent : & magnefiam  ferrea 
cujufdam  fub flantia  & ignu  impatien- 
tem exhalare,  auferendo  fecum  for  des  vi- 
tri, haud  aliter  atque  lixivium  quo  linea 
veftes  mundantur . Similem  huic  ju- 
dicio opinionem  apud  Ariftotelem 
invenio,  ubi  vires  origani  demonftrat 
in  purgando  vino.  Cceterum  ferrea 

haec  fubttantia,  metallo  admifta,  non 

exhalat,  igne  etenim  vel  tempore  mi- 
nore 
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nore  excoquitur.  Et  haec  fuftt  quae 
de  magnefia  didicimus.  Ac  in  hoc 
difcurlu  duo  notanda  funt,  attra&io, 
& purgatio.  Et  attra&ionertl  quidem 
quod  attinet,  noti  alio  illa  nititur 
fundamento  , quam  quod  a nominis 
ratione  proficifcitur , quod  nomen 
eidem  ex  placito  impofitum  eft.  Et- 
enim fi  vel  maximam  magnefif  quan- 
titatem exiguae  fra&i  vel  liquefa&i 
vitri  particulae  addas  > non  movebi* 
tur.  Quod  fi  per  liquorem  vitri  in- 
telligunt  fal  alkali , ceu  partem  quan- 
dam  vitri,  certum  efi:  viriditatem  ad- 
haerere metallo,  etiam  bene  defpu- 
mato,  ac  tum  magnefiam,  fi  addatur, 
purgare  vitrum.  At  vero  fi  per  li- 
quorem vitri  non  aliud  intelligunt 
quam  vitrum  jamliqufcfa&um,  gratis 
ea  omnia  dicuntur,  niillo  in  medium 
allato  argumento , nullo  experimen- 
to. Coeterum  quam  obfcura  attra- 
ftio,  tam  evidens  purgatio,  modus 
autem  plane  obfcuruseft.  Scaliger, 
ejufque  praeceptor  Secundus,  per  mo- 
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dum  exhalationis  id  fieri  putant : ac 
Plinius  forte  & Caefalpinus  per  attra? 
ftionem  fuam  non  aliud  intelligunr, 
quam  purgationem  , fed  minus  tunc 
dicunt , quam  utrumque  decet.  A 
metallo  feparetur  necefie  eft , vel  per 
modum  praecipitationis , vel  exhala^ 
tionis.  Per  praecipitationem  illud  fie- 
ri non  poteft.  Etenim  commoto  me- 
tallo rediret  color , vel  quod  in  aliis 
praecipitationibus  fieri  folet  in  fundo 
ollae  pulveris  indar  appareret.  Nec 
verifimilis  magis  exhalario  eft  , cum 
vitro  jam  depurato  de  pondere  nihil 
decedi  (Te  appareat.  Et  quomodo  fi- 
xum corpus  magnefiae , tenaci  fub- 
ftantiae  vitri  innexum  • adurgere  ex- 
halando poflTer  ? ac  quae  major  impar 
gnefia  varietas  fupponi  poteft , quam 
fi  dicamus,  illam  attra<fta  viriditate 
metalli  onuftarti , avolare  in  auras  & 
vapores infenfiles?  Mihi  fola  muta- 
tio figurae  & minutidimarum  metalli 
particularum  in  caufa  effe  videtur. 
Ignis  enimdiquefaciendomagnefiam*. 
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minutiffimis  illam  metalli  atomis  per 
omnia  mifcet,  & varia  ejufdem  agita- 
tione & revolutione  has  atomicales 
figuras  format,  quae  aptae  nataefunt, 
ad  refle&endam  maximam  partem  il- - 
lius  lucis,  quam  nos  candidam  voca- 
mus. Longe  plures  inftantiae  adferrr 
poflent,  ad  illuftrandam  do&rinam 
de  produ&ione  colorum  ex  fola 
tranfmutatione  partium:  fed  contenti 
erimus  adduxifle  ea  tantum  corpora> 
quae  admiftione  coloratorum  corpo- 
rum albedinem  acquirunt.  Recipe 
terebinthinam  flavefcentem  vel  o- 
leum  capevae  nigricans , vel  terebin- 
thinae oleum  aerugine(qu£  facile  in  eo 
diflolvitur)  tingito,  adillumufque 
coloris  gradum , qui  vitro  naturalis 
e/V  & lingulis  cum  vitello  ovi  optime 
agitatis,  colorem  efficies  candidum, 
pellucidumque  : vel  recipe  lixivium 
acre  fmegmatopceiorum , eique  agi- 
tando admifce  oleum  viride  fambuci, 
& medicinam  parabis,  quam  Phyfici 
lac  virginis  vocant : idemque  efficies, 
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fi  oleum  aliquod  aliud  eidem  lixivio 
addideris.  Hic  colorem  habes  lixivii 
ex  flavo  rubefcentem,  qui  viriditatem 
olei  deftruit.  Rurfus,  fi  oleum  tar- 
tari  effundas  in  aquam  viridem,  folu- 
tione  pyritis  in  aqua  pluvia  fa&am, 
candidum  colorem  efficies : idem  que 
oleum  infufum,  in  aquam  commu- 
nem folutionis  viridis  vel  caerulei  vi- 
trioli  eundem  praeftat  effe&um  , fed 
color  minus  quam  in  priori  illo  expe- 
rimento candidus  efl: , nifi  magnam 
olei  tartari  quantitatem  affundas: 
quibus  inftantiis  via  exhalationis  fuf- 
ficienter  refutatur  » nec  non  eviden- 
ter efficitur,  hanc  vitri  purgationem 
£ fola  texturae  diverfitate  & difpofi- 
tione  partium  metalli  dependere, 
quam  recens  addita  magnefia  opera- 
tur. Et  vero  quae  alia  ratio  aflignari 
poteft,  cur  a fale  & arena,  corporibus 
utrinque  candidis , metallum  proce- 
dat coloris  plane  diverfi  ? vel  cur  Zaf- 
fera  &Magnefia  nigro  colore  tingant? 
Magnefiam  ferri  plurimum  contine- 
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re,  extra  controverfiam  mihi  efle  vi- 
detur, idque  hoc  experimento  evin- 
citur. Pulveri  ejufdem  in  vitro  an- 
gufti  oris  aquam  fortem  affundebam, 
& aqua  in  hoc  vitro  fufcitatis  ingen  - 
tihus  bullis  valde ; in  alio  majoris  ori- 
ficii vitro  minus  ebulliens , fumum 
emittebat  acrem , & maxime  pene- 
trantem, qui  nares  graviter  offende- 
bat. Spiritus  autem  vitrioji  affufus 
parum  quidem  coquebat, fed  fcintillis 
pluribus  emiflis  vitrum  ufque  adeo 
incalefcebat,ut  manu  illud  continere 
amplius  non  poffem;  & qi^pd  magne- 
fiae  ut  mihi  quidem  videtur,  peculiare 
eft,  (i  limpidam  affundas, calor  decre-  ' 
feens  plurimum  augebitur.  Tindtura 
hujus  lapidis  faturum  clareti  colorem 
referebat:  atque  haec  omnia  ferro, 
affufis  iifdem  fpiritibus,  eveniunt* 
Ht  celte  color  magnefiae  a ferro, quod 
Continet,  defeendit:  utrique commu- 
nis eft  rubedo,  & rubedine  magis 
plenus  purpurae  color , cum  aliqua 
coerulei  fpetie , eofdem  colores  non- 
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nullae  praeparationes  Martis  obtinent:- 
& quomodo  pullus  color  ^ zaffera 
& magnefia,  ita  fericum  optime  nigro 
tingitur,  fi  fcobinam  adhibeas,  ab  are- 
na cotis  & acie  ferri  proficifcentem, 
quam  ii  efficiunt , qui  forfices  & alia 
ejufmodi  utenfilia  acuunt : & dubio 
procul  haec  fcobina  colorando  in  olla 
& fornace  metallo  inferviret,  fi  vitra- 
rii ufum  ejufdem  noflent , vel  ea  uti 
non  dedignarentur.  Secundo,  haec 
magnefia  facit  , ut  metallum  vehe- 
menter intumefcat  , non  fecus  at- 
qUe  chalybs,  vel  crocus  Martis,  aliave 
aliqua ejufdem  praeparatio,  velcom- 
pofitum,  id  quod  ei  cum  cupro , aere 
& plumbo  commune  eft.  Obferva- 
bis  hic , autorem  noftrum  praecipere 
ut  nihil  horum  ni  fi  feofim  &per  vi- 
ces , atque  ita  in  ollam  mittatur , ut 
femper  aliqua  pars  ollae  vacua  maneat, 
ne  metallum  aeftuando  in  ignem  ci- 
nerefque effluat,  & ja&uram tempo- 
ris pariter  & fumtuum  facias, id  quod 
gari  plerumque  paflu  procedere  foler- 
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Author  nofter  magnefiam  hic  com- 
mendat Pedemontanam  , ut  quas 
omnium  toto  OFbe ! optima  fif:  ideo- 
que  ubi  magnefiae  mentionem  facit, 
loci  mentionem,  fuhjicit.  Atqui  fb- 
lertia  noftrorura  ante  aliquot  annos 
in  hac  noftra  regione,  circa  Mendippi 
colles  ,fampfo  ob  plumbi  mineras  in 
Comitatu  Somerfecenfi  loco , inventa 
eft  magnefia  , quae  cum  optima , qui 
JMorani  utuntur, conferri  poftit.  Ubi- 
cunque fofTores  metallici  eam  inve- 
niunt, firmiter  concludunt  fubefle 
plumbi  mineram,  eamque  vulgo  Tot- 
tern.  Ore  vocant  ,.  quod  figuli  maxi- 
mam ejufdem  quantitatem  abfumant, 
ut  qua  folS  merces  fuas  nigro  colore 
inficiunt,  haud  aliter  atque  zaffera 
coeruleo.  Optimam  eametfe  perhi- 
bent, quae  micantibus  icintillis  caret, 
ac  fubnigra  eft  ,,  vel  in  pulverem  re- 
da&a  atrum  plumbi  colorem  reddit. 
Res  eft  oppido  dura  & gravis:  quo 
autem  magis  plenus  eft  color , eome!- 
ulla  magis  inficit.  Eodem  quo  fritta 
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tempore  in  ollam  mittenda  eft. 

Cap.  XIV.  & XV. 

<■  Ferrettum  Hi  [panicum.  Ferretti 
Vox  qua  aes  uftum  vulgo  denotatur, 
Italica , & Latinitate  donatd  eft , a 
Caefalpino,  lib.  3.  cap.  5.  ubi  fic  in- 
quit : Optimum  aes  uftum  conficie- 
batur in  iEgypti  Memphide,  deinde 
in  Cypro,  cujus  notae  funt,  utfit  ru- 
brum , & attritu  colorem  Cinnabaris 
imitetur:  nam  nigrum  plus  quam  de- 
cet exuftum  eft.  Hodie  in  Hifpania 
conficitur:  appellant  autem  Ferret- 
tum ; fed  nigrum  eft,  & inficit  nigre- 
dine : ideo  utuntur  ad  capillitium 
denigrandum.  Cceterum  fi  medio- 
criter c.alcinetur , rubrum  apparebit, 
eundem  que  colorem  retinebit  in  pul- 
verem reda&um  : atque  hinc  nomen 
ejufdem  dedu&um  efTe  videtur , ut 
fit  ferrettum  (i  ferreo  colore : Crocus 
enim  Martis,  fi  oculum confulas,  ru- 
brum colorem  exhibebit , fed  multo 
quam  ferrettum  magis  dilutum.  Eo  • 
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dem  difcurfu  Caefalpinus  afferit,  alias 
regiones  aliis  melius  ferrettum  red- 
dere , prorfus  ut  Caftilia  faponem, 
Venetiae  vitrum  optimum  dant.  Cce- 
terum  non  tantam  diverlitas  climatis 
differentiam  nobis  habere  videtur, 
ut  nos  cogat  aliqua  eorundem  ex  Hi- 
fpania  petere. 

Duo  maxime  infignes  & praecipui 
colores,  tam  in  fe , quam  relativi  ad 
animalia  atque  hanc  artem  vitrariam 
funt  caeruleus  & viridis.  Infe,  quia 
multum  $ luce  mutuantur,  ut  videre 
eft  in  vitris  iliis  triangularibus:  & hanc 
ob  caufam  iftiufmodi  colores  jucun- 
diffimi , & vifui  animalium  gratiffimi 
funt,  quia  pupillam  oculi  neque  ni- 
mis contrahunt,  neque  nimis  dila- 
tant, quorum  utrumque  cum  dolore 
conjun&ura  eft,  & oculum  offendit. 
In  arte  vitraria  autem  & paftis,  eft- 
cauftis  & vitro  plumbi,  ob  maximam 
quam  cum  pluribus  gemmis  habent 
affinitatem  & convenientiam  , aliof* 
que  innumeros  ufus:  ut  taceam  varias 
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gradationes,  quas  vel  fimpliciter  & 
per  fe,  vel  mifti  alius  cum  alio  reci- 
piunt. Coeruleus  color  fimplex  eft 
in  quibufcunque  artibus , qui  circa 
illum  verfantur;  fed  viridis  in  curiofa 
arte  tindoria  com politus  eft  • ex  cae- 
ruleo & fuperindudo  flavo,  vel  con- 
tra, conflans.  In  aliis  autem  artibu^ 
fimplex  hic  color  eft,  & uterque  tam 
coeruleus,  quam  viridis  ex  eadem  cu- 
pri vel  aeris  materia  diverfimode  pr$- 
parata  generatur.  Portento  fimile, 
nec  fine  grandi  myfterio  eft , videre, 
q.uanv  levi  & vix  perceptibili  mo- 
mento, adhibita  eadem  materia  hic 
vel  illexolor  fiat,  quod  illi , qui  me- 
talla purgant , quotidie  experiuntur, 
dum  ex  eadem  unius  ejufdemque 
materiae  quantitate  pro  aqua  forti, 
adhibitis  iifdem  aeris  bradeis  & albe* 
dine  nonnunquam  elegantiflimum 
coeruleum , quandoque  elegantius  vel 
magislutulentum  viride  producunt,, 
cujus  rei  nec  rationem  reddere  nec 
negotiis  fuis  ita  moderari  pofTunt,  ut 
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non  cum  magno  rerum  tuarum  dif- 
pendio  loco  elegantis  coerulei,  viride 
aflequantur,  quorum  hoc  longe  vilius 
eftillo.  Jam  utut  genuinus  & natu- 
ralis aeris  & cupri  color  thaladicus,  & 
ex  utroque  compoGtus  Gr in  hunc 
tamen  quam  illum  inclinat  magis,  & 
diffolventia  in  hoc  negotio  utramque 
fere  paginam  abfolvunt.  Etenim 
aerugo  ex  cupri  bracfceis  & uvis  fub 
terra  fepultis  fa&a  viralem  colorem;, 
at  chalcanthum  cupido  faftum,  & py- 
^ritis  liquor  aquS  pluvia  folutus,  in 
vitriolo  Dantifcano,  Hungarico  & 
Romano  coeruleum  exhibet : id  quod 
non  aliunde  procedit,  quam  a refolu- 
tione  materiae  in  partes  magis. tenues, 
&r  varia  texturi  atomicalium  par- 
tium diflblutae  materiae.  Ratio  autem 
cur  aes  coeruleum  producat  quam 
cuprum  pr^ftantius,  h^c  mihi  efle 
videtur,  quod  Lapis  calaminaris,  quo 
uno  inter  fe  differunt,  recipit , & in 
focietatem  fui  corporis  afTumit  acidi- 
tatem  illam,  quae  cupro  naturalis  eft,. 
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& qua  mediante,  ut  in  aerugine  fa&iT 
tia  ackiitate  uvarum  exaltata  apparet, 
in  viridem  fubftantiam  convertitur: 
quod  ipfum  etiam  in  caufa  eft , cur 
- uvae  Gallicae , utqu^  aciditatis  plus 
habent  quam  Hifpanicf  , huic  operi 
magis  apt£  fint,  utut  clima  Hifpani- 
cum  aere  fruatur  magis  calido.  Et 
hinc  videre  licet  virtutem  & effica- 
ciam fuccorum  vitriolatorum  in  chal- 
cantho  Anglico,  nec  non  vitriolo 
Martis,  fpiritu  vitri  oli  & chalybe  fa- 
&o,  in  quibus  flavus  ferri  color  in  vi- 
ridem convertitur,  id  quod  etiam  la- 
pidi Armeno  accidit , fi  cum  aceto 
vini  vel  tin<5hira  ex  eodem  extra&a 
teratur.  EfFettus  hujus  imbibitionis 
in  lapide  calaminari,ceu  unoexingre- 
dientibus  in  aquam  fortem  liquido 
apparuit  in  nobili  illo  & perfpicuo 
experimento , quod  vicinus  mihi 
meus,  purgator  metalli,  nuper  often- 
dir,  qui  cupri  bra&eas  emerat  praeci- 
pitando argento  , quod  aqua  forti 
diflolverat : fed  fruftraneus  erat  ille 
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labor,  relidis  in  aqua  citra  pr$cipita- 
tionem  libris  decem  de  triginta:  8c 
inventa  ratio  eft : Etenim  bf  brade$ 
liquat^  erant  in  olla  in  qui  f s antea 
liquefadum  fuerat : ergo  bradearius 
afFumta  recenti  olla  , igne  vehementi 
ut  fieri  afToIet , flores  lapidis  calami- 
naris  volatiles  fua  natura,  & qui  cir- 
cumvolitando, veftes , barbam  & cri- 
nes opificis,  haud  fecus  ac  farina  mo* 
litores,  tingunt,  adurebat,  quibus 
probe  feparatis,  argentum  aqu^  forti 
innatans  univerfum  pr^cipitabatur. 
Et  in  hoc  experimento  lapis  calami- 
naris  imbibens  partem  aciditatis  chal- 
canthi , ideoque  bradeis  minus  cor- 
rofis,  & confequenter  ab  aqua  forti 
minus  abfumtis,  fpatium  argento  re- 
liquerat , ut  innatare  aqux  pollet  > in  " 
quo  praecipitationis  ratio  confidit. 
Metallum  enim  aquf  recens  addi- 
tum, argenti  locum  occupando  illud 
cogit,  ut  bradeis  candidi  pulveris 
inftar  adhaerens  defcendat.  Quod  au- 
tem hic  effcdus  fequatur  imbibitio- 

nem 
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nem  acciditatis  aqu^  fortis , id  ex  eo* 
manifeftum  evadit,  quod  aqua  fortis, 
acetum,  vel  ejufdem  fpiritus,  aut 
quivis  alius  liquor  eidem  affufus  «pa- 
gis dulcis  magifque  gravis  evadit, 
quam  fi  corallio,  oculis  cancri  ( ut 
yulgo  male)  vel  conchis pifcium aut 
lapidi  Lyncis  &c  affundatur.  Et 
hinc  erar,  quod  aqua  his  bra&eis  fa&a 
eleganti  ffimum  colorem  coeruleum 
redderet,  qualem  purgator  metallo- 
rum nunquam  viderat:  qua  eadem 
occafione  in  mentem  mihi  rediit , aes 
aqua  forti  difTolutum  , additis  cancri 
. oculis,  coeruleum  reddere  elegantifli- 
mum. 

Metallorum  omnium  maxime 
malleabile  cuprum  eft,  auri  argen- 
tique malleabilitatem  in  cudendis 
nummis  promovet , modico  igne 
funditur , facilime  ji  fpiritibus  acidis 
vel  fale  corroditur , & citra  magnam 
difficultatem  ab  igne  in  pulverem  re.- 
folvitur  , id  quod  quinque  modis 
fieri  author  nofter  docet.  Primo  cal- 

cina^ 
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.cinationec#pri,cap.  14.  iEris,cap.zi-« 
Sulphure  f nec  non  vitriolo  cap.  15. 
Tertio  fimplici  calcinatione  aeris  in 
igne,  cap.  20.  Squamae  aeris  cap.  14.  - 
Quarto  trini  calcinatione  aeris , cap. 
27,28.  Quinto  praeparatione  vitrioli 
Veneris,  cap.  31, 132, 133.  quf  omnia 
cum  inter  tyrocinia  artis  Chymicae 
fint,  pauca  addere  necefle  habeo,  prae- 
fertim  cum  ufque  adeo  prolixe  dif- 
feruerim , qua  ratione  primi  illi  colo- 
res , coeruleus  & viridis  generentur. 
Inter  omnes  ergo  has  praeparationes 
illa  qu^  vhriolo  Veneris  fit  primas 
ducit.  Secundas  obtinet  calcinatio 
eadem  via  & methodo, mediante  ful- 
phurefo&a,  vivo  praefer tim , quo  fi 
ignem  adhibeas  fortem  & luculen- 
tum , color  redditur  melior , quam 
alia  quavis  ratione,  cujus author  men- 
tionem facit.  Utut  enim  fulphur  & 
chalcanthum  ab  eodem  marcafitf 
genere  fiant,  & Spiritus  producant 
nulla  notabili  differenti^  difcretos, 
fulphur  tamen  acutiflimis  flammarum 

ftimu- 
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ftimulis  magis  ada&um  in  corpora 
metallorum  citius  faciliufqtte  pene- 
trat, & confequenter  particulas  eo- 
rundem maxime  tenues  optime  dif- 
folvit.  Igne  praeterea  Spiritus  ful- 
phuris  abfumuntur  qui  naturaliter 
aptifunt,  ut  nigredine  inficiant , & 
colores  reddant  lutulentos.  Vitrio- 
lum  enim,  ut  vulgo  notum  eft , fi  gal- 
lam vel  quodcunque  aliud  aftringens 
vegetabile  adjicias,  atramentum  dat, 
atque,  nigredinem  pro  tindoribus- 
Si  tamen  cui  vitriolum  experiri  pla- 
cuerit , ab  Anglico  fibi  caveat , ut 
quod  ferro  conftat , & illius  loco  af- 
fumat  id , quod  ex  cupro  fadum  eft. 
Experientia  enim  purgatores  metal- 
lorum docuit,  aquam  fortem  Angli- 
co  vitriolo  fadam , fordes  fuas  com- 
municare univerfas  folutioni  , quo 
ipfo  color  neceflario  lutulentus  red- 
ditur: quare  aquam  fortem  ex  fblo 
Gedanenfi  vitriolo  fibi  parant. 

Quifquis  igitur  aqua  forti  bon^ 
notf  colorem  extrahere  voluerit , id 

quod 
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quod  authori  noftro  praeterquam  in 
praeparatione  Croci  Martis  infrequens 
eft , halonitro  & alumine  illud  faciat 
loco  vitrioli3  ut  infra  de  Chalcedonio 
cap.  38.  vel  vitriolum  affumat  Hun- 
garicum  vel  Romanum : hocpr^fer- 
tim , ut  quod  aquam  reddit  fortiffi- 
mam , cum  cupro  fcateat » & quam 
proxime  ad  vitriolum  Veneris  acce- 
dat : fimul  enim  cum  his  aquis  exigui 
quidam  atomi  cupri  afcendunt,  quifi 
(ut  apparet)  cultrum  bullientis  aqu* 
fumo  admoveas»  aereo  colore  eundem 
tingunnac  fi  ia  hac  aqua  forti  cuprum 
optimum  diffolvas,  idque  praecipita- 
veris (quod  nonnunquam  aqua  forti 
purgatorum  fecundaria  & cupro  ple- 
ni feci)  coeruleum  habebis  elegantif* 
fimum  & tingendo  vitro  accommo- 
dum : mihi  enim  dubium  nullum  eft* 
quin  ignis  forn  acum  vehemens  cin- 
cum  omne  ceu  fulphurae  naturae  vel 
diffipaturus,  vel  in  vitrum  mutaturus 
fit : etenim  folutione  per  aquam  for- 
tem Ta&aU  cryftallos  emittit  virides» 
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fuperante  cupro , quo  vitrum  tingi*, 
tur.  Quod  autem  haec  praecipitatio- 
nis via  melior  fit  quam  extradio  fpi- 
rituum  mediante  calore  fada , id  ex 
eo  liquet  , quod  partes  cupri  tenuio- 
res & magis  pur$  fimul  tum  aqua 
afcendunt  > ut  in  cultri  piuribufque 
aliis  in  fcriptis  Chymicorum  obviis 
experimentis  videre  eft.  Unum  ad- 
huc experimentum  addam , quo  tin- 
dura  ex<upro  extrahitur : Recipie- 
bam cupri  calcinati  & aeruginis  ana 
unciam  unam  , repletafque  duas  am- 
pullas vitreas  fucco  & foliis  horten  fis 
& fale  volatili  abundantis  cochleari^ , 
bene  claufas  per  menfis  unius  fpatium 
in  cella , & poftmodum  per  menfts 
aeftivos  foli  exponebam , eoque  tem- 
pore exado  liquorem  omnem  per 
chartam  emporeticam  tranfmitte- 
bam  , & ampulla  una  elegans  coeru- 
leum , altera  exadum  aquae  marinae 
colorem  mihi  fuppeditabat , id  quod 
tanro  libentius  refero,  quia  nullum 
aftiufmodi  de  fale  volatili  experimen- 
tum 
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tum  fefe  mihi  obtulit , & probabile  ' 
admodum  eft,  plantas  illius  generis 
alias,  ifthoc  lale  plenas  & fucco  tenaci 
praediras,  quale  eft  allium , rarum  in 
cupro  effedum  edituras : etenim  folia 
earundem  vel  viride  faturum  conti- 
nent, vel  coeruleo  miftum.  Ergo 
univerfa  acidorum  cohors,  & fixa 
falia , quae  aciditatem  in  fe  continent, 
folvere  cuprum  poliunt , & ingens 
procul  dubio  circa  menftrua&pro- 
celTus  in  extrahendis  tinduris  varietas 
fele  offerret. 

Author  nofter  cap.  20.  aes  ex  cu- 
pro & Iapide  calaminari  fadum  elfc 
narrat,  cuj  us  rei  procellum,  quia  nul- 
libi plene  defcriptus  eft , hic  recitabo.' 
Lapis  calaminaris  in  Comitatu  Som* 
merfetano  & feptemtrionali  Walliae 
parte  in  ventus  eft:  utut  enim  Gedano 
afferatur,  bonitate  tamen  Anglicano 
noftro  cedit.  Hic  lapis  antea  quam 
in  ufum  deducatur,  bene  praeparetur 
necelTe  eft.  Et  primo  quidem  calci- 
nandus  eft  in  fornace , quae  in  altero 

Q latere 
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latere  orificium  habeat  anguftum,fu- 
fcitando  igni  dicatum.  Ignis  autem 
carbonibus,  vel  quod  melius  eft  ligno 
fufcitatur : majorem  enim  dammam 
alit,  & confequenter  reverberatio- 
nem  meliorem.  Calcinatio  horis  cir- 
citer quinque  abfolvitur,  quo  tem- 
poris fpatio  fae pius  rutabulo  majore 
commovetur : ut  autem  bene  calci- 
netur , acri  judicio  opus  eft.  Etenim 
nifi  bene  calcinatum  fir,  cupro  admi- 
fceri  non  vult ; fi  plus  jufto,  cuprum 
reddit  fragile,  & utroque  cafu  minus 
quam  par  eft  vitrum  tingit.  Signum 
probae  calcinationis  eft , fi  in  pube- 
rem evadat  candidum  & maxime  te- 
nuem. Dimidia  fere  hujus Cadmiae 
(dut  vocant;  pars  perit,  & in  flores 
abit , adhaerens  orificio  fornacis  fub 
diverfa  fpecie , & exigui  ufus , utut 
haud  difficulter  probari  pollit,  hanc 
genuinam  veterum  pompholigem  efle 
qua  in  unguentis  qu^  inde  nomen 
fortita  fiunt , frequenter  utebantur. 
Egregium  exficcans  eft , & fi  tendini- 
bus 
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bus  & nervis  ftillantibus  applicetur» 
citra  dolorem  celeriter  exficcat.  H unc 
pulverem  communicavi  incompara- 
bili & aeterno  Anatomif  & nationis 
Anglicanae  ornamento,  nec  non  Chi- 
rurgo excellenti,  & curiofo  rerum 
naturalium  indagatori  Dn.  Harvaeo, 
cujus  perennis  apud  me  memoria  erit, 
& fatebatur  hanc  veram  fibi  veterum 
pompholigem  videri , eaque  frequen- 
ter & cum  feliciflimo  fuccellu  uteba- 
tur. Calcinatum  lapidem  calamina- 
rem  terunt  cribrantque  in  pulverem 
tenuiffimum,eundemque  cum  carbo- 
nibus tenuiflime  pulveratis  permi- 
fcent,  & omnem  hanc  mifturam  in 
fundum  ollas  conjiciunt , fuperimpo- 
fit&cupribradea,  id  eft  libris  quin- 
que cupri , fuper  libras  feptem  hujus 
mifturae , quam  ordinarie  proportio- 
nem fervant.  Ollae  hujufmodi  ex  ar- 
gilla Nonfuchana  conftant , eaque  vel 
fola , & calcinata , vel  cum  aequali 
quantitate  ollarum  fradaruro  permi- 
fia , & (i  bene  omnia  fubigantur  per 

Q 2.  duo- 


Digitized  by  Google 


3 f6  N O T 

duodecim  vel  quatuordedm  dies  du- 
rant. 

Fornaces,  in  quibus  cuprum  & 
cadmiam  fundunt , fex  circiter  vel 
feptem  pedum  profunditate  fub  terra 
jacent , fuffofo  per  gradus  & circula- 
riterab  area  officinae  ad  orificium  uf- 
que  cavernae  folo , per  quod  orifi- 
cium ignis  fimul  & materialia  in  for- 
nacem conjiciuntur  , quae  in  medi- 
tullio fuffos  foli  & eadem  cum  folo 
8c  area*  fornacis  perpendiculari  fita 
eft.  Tres  vel  quatuor  in  diametro 
circa  fundum  pedes  lata  eft , fenfim 
& per  gradus  in  coni  formam  circa 
orificium  delinens  , quod  quidem 
orificium  pedis  unius  in  diametro  la- 
titudinem habet,  & extrahendis  igni 
& ollis  abunde  eft.  Hoc  orificium 
ferreo  gaudet  operculo,  & exiguo  fo- 
ramine, moderando  igni.  Infundo 
foi  nacis  tubus  eft  oblongus,  vel  locus 
concavus , per  quem  follibus  ignem 
excitant.  In  principio  ignem  adhi- 
bent maxime  moderatum , gradatim 

illum 
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illum  augendo , ufque  dum  cuprum 
liquari , & cum  cadmia  permifeeri  vi- 
deant, id  quod  frequenter  horis  duo- 
decim exadis  contingit.  Singulis  duo- 
decim horis,  numerando  £ quinta 
matutina  ad  quintam  vefpertinam, 
bradeas  fuas  immittunt , & ollas  fuas 
odo  utplurimum  vel  decem  numero 
oblongo  forcipe  extrahunt » & ali- 
quantifper  loco  calidiore  deponunt, 
ut  metallum  citra  congelationem 
nonnihil  defervefeat , ac  tum  demum 
illud  in  typos  lapideos  effundentes, 
bradeas  aeris  formant , tres  pedes  lon  * 
gas,  unum  cum  dimidio  latas,  & & 
fexaginta  ad  o&oginta  libras  penden- 
tes. Typi  duobus  condant  lapidibus, 
ut  mihi  quidem  videtur , £ calcario- 
rum genere;  plurescnim  exiguas  mi- 
cantes particulas  obtinent , quae  lon- 
£0  ufu  non  abfumuntur,fed  perpetim 
durant,  utut  color  lapidum  excaefio 
in  rubentem  aereum  degeneret.  Hi 
lapides  primitus  ab  Hollandia  adve- 
hebantur; fed  poftea  nonnunquam  in 

Q 5 mon- 


3J»  , NOTI.  • 

montanis  Comwalliae  inventi  funt, 
magnitudine  & forma  fepulcralium. 
Calefaciendi  funt  horis  aliquot  ante 
• quam  metallum  injiciamur,  nifienim 
id  fiat,  metallum  diffugit , vel  typis 
ruinam  minatur.  Plures  iftiufmodi 
typos  in  promtu  habeant  necefle  eft, 
nam  poft  tridui  ufum  > ut  ajunt,  de» 
lallantur  & febo  atque  carbonibus  re- 
ficiendi funt.  Notandum  eft,  miftu- 
ram  lapidis  calaminaris  & carbonum 
femper  fubjiciendam  elle  bradeis  cu- 
pri , ita  enim  cadmia  calore  fornacis 
& carbonum  admiftione  fufcitata, 
facillime  penetrat,  & cum  liquato  cu- 
pro fenfim  permifta  , unam  malTam 
conftituit , atque  illud  compofitum 
perficit,  quod  aes  vocamus:  cum  e 
contrario  cadmia  cupro  impofita  a- 
volatura  fit;  quanquam  nefic  quidem 
omnis  ejufdem  afcenfus  impeditur, 
fed  magna  pars  ejufdem  avolando 
lateri  fornacis  adhaerens,  pro  diverfo 
fitu,  nec  non  figura  & colore-,  di verfa 
nomina  fortitur,  & a Plinio  lib.  34. 

cap. 
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cap.  io.  Capnitis , Botritis , Via  citis, 
Ony ebitis,  Ojlracitis  vocatur,  & fem- 
per  aliquam  cupri  particulam  conti- 
nent, qu*  affufione  aquae  fortis , vel 
fi  diutius  libero  aeri  exponatur  fepa* 
rari  ab  iifdem  haud  difficulter  poteft: 
quin  ubi  e fornace  eximuntur,  colo-  ' 
rem  quandoque  in  illis  deprehendes 
ex  coeruleo  viridantem.  Augmentum 
ponderis  a libris  $8.  ad  40.  afeendit, 
ita  ut  fexaginta  librae  cupri , additi 
cadmia,  efficiant  centum  libras  aeris. 
Nota  ignis  ne  fit  vehementior,  nec 
ollae  fufb  cupro  diutius  in  fornace 
permaneant , ne  cadmia  ante  avolet 
quam  carbones  eidem  admifti  & in 
fundo  ollf  quiefeentes  in  cineres  con- 
verfi  fint,  qui  non  raro  integri  & ill^fi 
reperiuntur,  utut  ollae  per  pJures  ho- 
ras in  continuo  calore  fteterint , id 
quod  necefium  eft  fieri,  cum  cuprum 
& cadmia  fimul  plus  temporis  ut  fun- 
dantur requirant,  quam  cuprum  per 
fe  & folum.  feparationem  cadmiae  & 
metalli  quod  attinet,  his  quae  jam  di- 

Q 4 da 
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&afunt  illud  fubjiciemus,  aes  ubi  in 
fila  ducitur,  toties  calefaciendum  ede 
quoties  trahentis  vim  fentit,  fecusfi 
fiat  dirumpitur : ita  tamen  temperan- 
dum eft  calori,  ut  cerafi  inftar  rubef- 
cat  cuprum,  nec  ultra : etenim  fi  ul- 
tra hunc  caloris  gradum  procedas, 
cum  magno  poffetfbris  damno  cad- 
mia  decedit , id  quod  levi  momento 
evenire  poteft,  cum  aes  in  tenuia  fila 
ducitur. 

Cap.  i rf,  17, i 8, 19. 

Tradit diverfas  vias  efficiendi  cro- 
cum Martis , fed  quas  cum  pluribus 
aliis  tradiderunt  authores  Chymici, 
& referri  ad  haec  fu mma  capita  pof- 
funr.  1.  Ad  fintf  licem  reverberatio 
nem , citra  mifturam  , qualem  in  fer- 
reis cratibus  vidi,  quibus  fornaces  fu- 
flinebantur  : atque  adeo  colorum 
quos  ego  unquam  vidi  optimus , & 
maxime  profundus  hac  ratione  faclus 
erat , in  fornace  , quae  diftillationi 
aquae  fortis  continue  inferviebat,  cra- 
tibus 
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tibus  ferreis  fenfim  in  cr  ocrim  re  fo- 
latis, cujus  verrendo  fatis  magnam 
quantitatem  collegerant.  i*  Ad  cal - 
cinat tonem  vel  reverberationem  ful- 
phure,  fale,  urina,  vel  aceto  fa&am. 
3.  Ad folutionem  inaqua  forti,  Regia, 
fpiritu  fali$  vel  nitri ; qua  ratione,  ex- 
halante aqua,  colorem  obtinebis  ru- 
bicundum. Solutione  ferri  in  fpidtu 
vitrioli  vel  fulphuris,  vitriolum  Mar- 
tis fit,  chalcantho  Anglico  bonitate 
fere  par,  fed  ‘viribus  in  arte  tin&oria 
& medicina  minus : Ex  hoc  vitriolo 
calcinato  colcothar  fit^  communi  vi- 
triolo non  abfimile,  quod  pi&oribus 
fubminiftrare  materiam  fraudulenti 
coloris  poteft  > fed  in  vitriariis  forna- 
cibus nulli  u fui  eft  : omneenim  col- 
cothar plurimum  terreftreitatis  ha- 
bet^  quae  vitrum  reddit  obfcurum  & 
fordidum ; atque  hoc  mihi  in  caufa 
efie  videtur,  cur  author.nofter  hac  in 
re  vitriolo  non  utatur  * ut  antea  in 

cupro.  ' ' . : 

Quantunwd  tin&uram  Martis , id 
Q 5 folum 
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folum  dicam,  acida  omnia,  & quic- 
quid  fuccorum  corrodendi  vim  ha- 
bet , & in  cuprum  agit , eundem  in 
ferro  effe&um  praeftare , fed  ita , ut 
femper  rubrum  colorem,  aliud  ta- 
men alio  magis  tranflucidum  & ex- 
cellentem, producat,  ut  jaminfervire 
multis  coloribus,  & mifceri  cum  me- 
tallicis aliis  varia  ratione  poflit : Sic 
croco  Martis  aceto  mediante  fa&o 
convenit  cum  viridi,  cap.  32, 34, 35. 
nec  non  cum  Smaragdo  ex  vitro 
plumbi,  cap.  65:  idemque  crocus  in 
paftis  promifcue  aerugini  additur  cap. 
77,78,  79  & nigro  cap . 10 1.  At 
vero  ut  rubrum  elegans  habeas , cro- 
cus Martis  fulphure,  cap.  128,  ut  ele- 
gantius , crocus  Martis  aqua  forti  fa- 
fiiis  defideratur.  Cceterum  quomo- 
do vitriolum  vel  Venus  optim3fc  ex 
aere  color  eft,  ita  primus  & praecipuus 
ferri  vel  chalybis  color  is  eft  , qui 
aqua  Regis  fit,  idque  partimobmi- 
fturam  falis  Armoniaci,  partim  ob 
folutionem  magis  exa&am. 

Ab. 
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Abfolutis  nunc  illis,  quae  primam 
materiam  & praeparationem  colorum 
in  vitro  fpe&ant , pars  reliqui  operis 
.praecipua  conliftit  in  debita  miftura 
eorundem  , cum  fuis  circum  ftantiis, 
quam  partem  author  nofter  plane  ab- 
folvit , quare  in  his  qu$  fequuntur 
oppido  breves  erimus,  id  tantum  me* 
moraffc  contenti,  quod  quondam  ceu 
magnf  aeftimationis  fecrerum  ad  no- 
titiam meam  pervenit,  nunc  vero  la- 
tis notum  eft  pluribus.  Recipeanti- 
monii  & halonitri  optime  triti  & mi- 
fli  ana  libras  duodecim , communis 
vitri  materi^  libras  centum  feptua- 
ginta  fex : Omnia  bene  mifta  & unita 
calcinentur  in  calcaria , & redigantur 
in  frittam , vel  quod  eodem  redit, 
Regulum  antimonii  ex  antimonio 
crudo  halonitro  para  : modum 
Chymici  omnes  norunt : hic  regulus 
.cum  metallo  miftus  fmaltum  prsebet 
percandidum , & variis  coloribus  in- 
iervit. 

, . * . . .*•  > •* 
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Porta  lib.  6 . c.  5.  Cyaneam  gem- 
mam colorare,  quam  vulgus  aquam 
marinam  vocat,  fpecie  Sapphiri.  \y£s 
* combufium  in  tenuiffimum  pulverem  te- 
ritur , ut  omnem  ta&um , effugiat : fin 
aliter , rudior  gemma  proveniet , ac  vi- 
tro immifceatur.  Quantitas  determi- 
nari nequit : nam  & meraciores  & dilu- 
tiores fiunt , fcilicet  pro  (ingults  libris 
fingula  drachma  fatis  funt, 

C a P.  XXX II. 

- De  colore  Smaragdino  Porta  lib. 
6.  c,  5 ; Quum  aquam  marinam  tinxe- 
ris y facile  in  fmaragdum  vertes , adden- 
do'crocum  ferri , fed  crocum  medietas 
aris  fit , videlicet , (i  primo  quartam 
aris  partem  addtbamits , nunc  ottavam 
croci  addemus  , & tantundem  aris . 
Notabis po/l  colorem  injeflum  per  fex, 
horas  fimul  coquantur , ut  materies  gem- 
marum exciar e'c at quod  colorum  injehlu 
nubila  contraxerat . poft  faulu- 


Digitized  by  Googlc 


NOTA.  * 3 4f 

lum  decrefcat , donec  fornax  refrigeretur: 

tunc  olla  detrahantur  £ fornace , con- 

» ^ 

fraftaque  ementitos  fretiofrs  lapides  lar • 
gientur.  ' 'v-  *f'  * 

De  rofeo  colore , quem  Rofichiero 
vocant , Porta  lib.  6.  c.  9 : Peritiores 
recentiores  'vitrarii  in  colorando  fmalto 
rofei  clari  coloris , vulgus  rofachiero  vo- 
cat, non  parum  infudant , videntes  ma- 
jores nofiros , quod  illud  fatis  artificioft 
& pulcherrime  confinxerint . 

c a p.  xxxvir. 

Author  nofler  fuadet  » ut  ipfi 
aquam  fortem  praeparemus,  atque  id 
quidem  non  fine  ratione-  Etenim  li- 
bra una  aqu£  fortis  vulgaris , ut  fae- 
pius  expertus  fum  , non  continet  nifi 
quatuor  uncias  boni  Spiritus : quid- 
quid fupereft  phlegma  vitrioli  e(h 
Arfenicum  album  in  praeparatione 
aqu^  fortis  addendum  efle,  apud  Do- 
minam Iiabellam  Cortefiam  invenio, 
cujus  liber  Venedis  impreflus  eft, 
o&odecim  annis  ante , quam  hoc  au- 

thoris 
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thoris  noftri  opus  in  lucem  prodiit. 
Varis  fuot  cqm  politiones  huj  us  aqu^, 
fed  Qtn nes  halonitrum , ceu  maximg 
virtutis,  ingrediens  recipiunt.  Plu- 
res  illam  ex  vitriolo  parant : nonnulli 
€X  chalcantho  Anglico , quod  aqu§ 
genus  communi  ufui  & vulgo  tin&o- 
rum  inleryit.  Gedanenli  tamen  vi* 
iriolofafta  melior  eflet , qua  purga- 
tores metallorum  utuntur , qui  lutu- 
lenti aliquid  in  noftro  Anglico  de- 
prehendunt. Nonnulli  loco  vitrioli 
alumen  addunt ; fed  hoc  praeter  de- 
bile phlegma  nihil  reddit.  Alii  fal 
gemms addiderunt;  fed  ufucomper- 
tum  eft,  iftiufmodi  fal  nihil  fpirituum 
largiri , fed  collo  retort^  adhaerendo 
obftruere  aditus  fpirituum,  & diffrin- 
gere vafa.  Ubi  ruber  fumus  tranfiir, 
omnes  halonitri  fpiritus  afcenderunt, 
& exftinguendus  eft  ignis,  quicquid 
enim  fequitur,  vitrioli  fpiritus  eft,  qui 
operationem  fpirituum  nitri  in  fol- 
vendis  metallis  impedit.  A pud  pur- 
gatores metallorum  faepius  yidi,  intra 
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viginti  quatuor  horas  bis  extra&am 
optimae  notae  feparationis  aquam,  quo 
temporis  fpatio  & ignis  gradu  parum 
fpirituum  vitrioli  afcendere  poterat, 
ut  qui  trium  dierum  ignem  conti- 
nuum & ultimo  quidem  biduo  vehe-  « 
mentiflimum  ut  extrahantur  deiide- 
rant : fed  volatilitas  nitri  in  aqua  for- 
taflis  adjumento  eft , ut  citius  afcen- 
dant.  Unum  author  nofter  omittit, 
quod  tamen  fumme  neceflarium , & 
purgatoribus  metallorum  femper  in 
ufu  eft  > nifi  aquam  velint  fordidam, 
cujus  rei  modum  & fummam  Begui- 
nus  tyrocinii  Chymici  lib.  2.  cap.  3; 
tradit : Cape  inquit  quartam  partem 
iftius  deftillati,  injice  puri  argenti  dracb - - 
mam  unam , & folve  fuper  prunis : fo- 
lutionem  infunde  tribus  aliis  partibus, 

& alba  evadent  infiar  laftis , fine  refi • 
der  e & purum  effunde : id  quod  refedit 
purgatores  fixum  vocant , & in  vas 
aquae  menfuras  viginti  continens  ef- 
fundunt» & ftatim  omnis  aqua  la- 
deum  colorem  acquirit.  Novi  pur- 
gato- 
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gatorem , qui  omnem  fiiam  aquam 
fortem  in  olla  ferrea  praeparat , & ex- 
perimento deprehendit , aquam  pro- 
dire folito  fortiorem,  praeterquam 
quod  compendium  ollarum  & ignis 
facitt  methodum  apud  commentato- 
rem Beguini  vide. 

. . Gap.  XL.  , 

Ut  aquae  Regis  tantum  falis  armo- 
niaci addas,  quantum  diflolvere  po- 
teft , id  vero  neceffum  non  eft : un- 
ciam unam  cum  dimidia  in  pintam 
dedifTe  fat  erit.  Miror  Beguinum  in 
'praeparanda  hac  aqua  halonitrum  & 
fal  armoniacum  diftillando  conjun- 
gere : me  experientia  docuit , dimi- 
diam aquae  Regiae  quantitatem  , in 
qua  fal  armoniacum  diftolutum  eft, 
idem  fere  praeftare,  quod  alterum 
tantum  illius  aquae , cum  eodem  fale 
diftillatae.  Aqua  Regis  argentum  de- 
nigrat tantum : bra&eas  cupri  ftanni- 
que  tenuiflimas  aegr& , & haud  fecui 
ac  aquae  fortis  auri  folia  corrodit. 

At 
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At  vero  fi  aquam  , difibluto  jam  au- 
ro , detraxeris,  argentum  & reliqua 
metalla  aggreditur. 

Cap.  XLII. 

Methodus  faciendi Chalcedonium, 
Jafpidem  & Achatem  mihi  eadem 
elfe  videtur,  cum  illa»  qua  chartis  va- 
rios colores  & undas , marmoris  in- 
ftar , inducunt , quamque  Kircherus 
*lib.  io-  de  luce  & umbra  & exeo 
Schottus  parti  r.  1.  5.  chrom.  9.  exa- 
ftedefcribir.  Methodus  haec  eft.  In 
convenienti  liquore  certos , & iftiuf- 
modi  colores  difiblvunr,qui  in  aquam 
milii,  tarde,  aut  nunquam  , ac  tum 
demum  inter  fe  coeunt , ubi  chartae 
ad  inducendam  varietatem  colorum 
applicantur.  Eadem  ratione  diverfi 
generis  materialia,  quae  utut  mifia  . 
perfe&am  unionem  refpuunt  , necef- 
fario  metallum  variis  coloribus  infi- 
ciunt. Plurima  tin&urarum  experi- 
menta proferri  poflent,  in  quibus 
utut  agitati  & confufi , fuum  tamea 
.■  liquo- 


Digitized  by  Google 


37o  N O T 

liquores  finguli  locum  & ftationem 
occupant.  Circa  trinam  praeparatio- 
nem Chalcedonii  obfervo.  i • Quod 
omnia  colorantia  materialia  , zaffera 
fcilicet , magnefia  , argentum , cha- 
lybs , fmaltum , & plumbum , fed 
non  eodem  femper  modo  praeparata, 
unamquamque  Chalcedonii  praepa- 
rationem ingrediantur.  2.  Quanto 
major  ingrediendum  varietas  eft, tan- 
to meliorem  eflfe  Chalcedonium: 
prior  enim  fimplicior  eft  fecundo,  & 
fecundus  tertio,  & author  nofter  ter- 
tium prae  fecundo, & hunc  pr$  primo 
commendat.  3.  Elfe  in  unoquoque 
praeparationis  genere  aliqua  ingre- 
diendum , qu£  vitro  nullum  omnino 
colorem  tribuunt , qualia  funt  tarta- 
rum,  fuligo  fal  armoniacum,  Mercu- 
rius. 4.  Nonnulla  ex  his  ungui nof§ 
•naturf  effe,  ut  funt  plumbum,  fuligo, 
-tartarum  9 fmaltum , id  quod  unio- 
nem materialium  impedit,  & in  caufa 
eft  , cur  aliis  ab  alio  fecedentibus  in 
metallo  refrigerato  undf  appareant, 

& di- 
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& diverfi  generis  elegantiffimi  colo- 
res. Magna  pars  artis  in  debito  calo- 
ris gradu  & methodo  procedendi  fita 
eft  5 & in  hoc  poftremo  totum  mar- 
moris inftar  colorandf  chartf  artifi- 
cium confiftit. 

Porta  vitrum  variis  coloribus  infi- 
cere docet,  idque  aliis  intentus cafu 
invenit.  Calx  (lanni  colorem  per  ficuum 
vitri  cryfiaUmi  tollit , & varie  colorat : 
nam  dum  vicijjim  infrargttur  vitris 
cryftallinis  rotd  perpolitis , & [uccenfo 
igni  expojitu,  varie  colorat , tenebri- 

cofa  reddit : nam  pars  una  lapidefcit,  al- 
tera coloratur  varii,  ut  opalus  videatur . 
Sed  oportet  fiepius  ex  igne  eximere , & 
accommodare , ufque  dum  voti  compos 
fias . 

Hic  & pluribus  aliis  in  locis  author 
nofter  docet,  vitrum  in  quamcunque 
figuram  elaborari  pofTe.  Ego,  ut  Le« 
dor  quo  dele&etur  habeat,  curiofifli- 
ma  eorum  qu$  legi  enumerabo.  Card. 
1.  io.  c.  52.  de  rerum  variet,  currum 
vidit, & boves  duos,  ala  mufcae  te&os, 

Agri: 
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Agricola  1. 12.de  remetall.  Morani 
arbores,  naves  & alia  plura  famofa  & 
mirabilia  opera  vidit.  Dominus  Ho- 
welius  pag  39.  navem  vidit  vitream 
cum  malis,  Velis,  funibus,  dc  omni 
armamento , nec  non  prora , puppi, 
anchoris,  & fcapha:  virum  item  arma- 
tum. Wormius  in  Mufaeo  fuo  par- 
vas vitreas  ftatuas,  tam  virorum, 
quam  rerum  aliarum  habet ; infigne 
item  templum  S.  Marci  apud  Vene- 
tos, intus  mufaico  opere  elaboratum, 
& certas  hi  florias  aptis  coloribus  re* 
prxfentans , atque  hic  illic  auro  exor- 
natum. 

4 

\ ' C a p.  XLVIII. 

Porta  1. 6 c 5.  ut  amethifti  colo- 
rem reddat,  drachmam  unam  Ma- 
gnefiae  in  lingulas  metalli  libras  dat. 

. 1 - 

C a p.  XX IX. 

* Porta  pro  Saphiro  drachmas  duas 
•Zaflferae  metallo  dat,  & quanto  diutius 
in  igne  morabit  #r(funt  verba  ejufdem) 

niti- 
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nitidiore  colore  [affunditur , fed  irrequieti 
remifcendum  efi .. 

C a f.  LVIIL 

Rubrum  plenum,  quod  roffo  in  corpo 
vocant , de  quo  Imperatus  l.  4.  cap.r. 
Corpus  habere  dicuntur  illi  colores , qui 
opaci  funt  & non  tranfparent : Corpm 
non  habere  illi , qui  tranjparent . 

Cap.  LXI. 

Vitrum  plumbi  apud  noftrates  vi- 
trarios in  ufu  non  eft,  idque  propter 
nimiam  fuam  fragilitatem : Sed  ratio 
calcinandi  plumbum, quo  merces  fuas 
inducunt, fatis  nota, & in  ufu  commu- 
ni apud  figulos  eft.  Quod  fi  hoc  vitri 
genus  aeque  ut  cryftallinum  tenax 
effer,  ob  elegantkm  coloris  fui  reliqua 
omnia  longe  fuperaret,id  quod  nemi- 
ni ignotum  effe  poteft,  qui  metallum 
illud  novit,  & experimento  Kircheri, 
quod  facile  & nullo  fumtu  paratur, 
evincere  licet  t ita  enim  ille  lib.  t.  de 
luce  & umbra  par.  5.  c.  5,  Si  argentum 

vi* 
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vivum  i vapore  plumbi  congelatum , 
cochleari  aneo  impofttum , carbonibus 
accenjts  calefeceris , mox  tibi  inii - 

quefafta  materiei  tanta  eomparebit  colo- 
rum varietas , fw/k  mundo 

concipi  poffit,  ita  lucidorum , ut  nulli  eo- 
rum quos  apparentes  vocant  iis  compa~ 
raripojjint . Memini, cum  in  eo  eflem, 
utceruifam  igne  in  plumbum  redu- 
cerem , me  immittendo  ferrum  acu- 
miuatum, praeter  aliquot  grana  plum- 
bi acquifiviffe  fatis  magnam  quantita- 
tem materiae  fragilioris  & opacae»  fed 
elegantiffimis  coloribus»  caeruleo,  vi- 
ridi & qui  reliquos  fuperabat  flavo 
exornatae.  Ita  liquatum  plumbum, 
addita  aliqua  fulphuris  particulS  ^co- 
lorem reddebat  coeruleum , omnium 
quos  unquam  ego  vidi  optimum,  nec 
non  colores  alios  minime  deciduos,  & 
qui  duodecimum  jam  annum  perdu- 
rant. Libavius  de  tranfmut.  metall. 
1. 7.  c-  20.  ait , exco&ores  metallo- 
rum , nec  non  illos  qui  rei  metallicf 
examinando  praefunt,  quotidie  pium- 
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bum  in  vitrum  convertere , idque  vi- 
trum nigro,  rubro,  flavo  aliove  colo- 
re infedum  efle , prout  plumbum  di- 
verfimode  calcinatum , vel  calcina- 
tione  in  lithargyrium , ceruflam  vel 
minium  converfum  eft.  Quercetanus 
in  Hermet.  med.  defens.  cap . 9.  affir- 
mat , fe  propriis  oculis  viaifle  annu- 
lum , ex  vitro  plumbi  fa&um , qui 
vino  per  nodem  infufus,  vim  purgan- 
di nunquam  non  exerebat.  Eadem 
in  bifmuto  vel  flanni  vitro  varietas 
videre  eft,  de  qua  Lib  avius  fyntag . 
arcan . I 6.  c.  4 

Plumbum  in  fe  rediens y fundum  olla- 
rum perrumpit . Plumbum  difficulter 
ita  calcinari  poteft  ut  non  aliquf  ejuf- 
dem  particulae  integrae  permaneant, 
quae  poftea  calore  fornacis  in  plum- 
bum reducuntur : idem  de  cerufla  dw 
dum  eft,  idemque  in  minio  locum 
habet , quomodocunque  etiam  calci- 
nerur.  Cur  autem  ollas  perrumpat, 
hoc  mihi  in  caufa  efle  videtur , quod 
denuo  ibidem  calcinatum,  pingue- 
dine 


1; 
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dine  & mole  corporis  fui  poros  olla- 
rum occludit , & impedimento  eft, 
quominus  ignis  in  metallum  agat,  qui 
aftione  impediti , vis  omnis  in  argil- 
lam vertitur,  ex  qua  ollae  condant,  ac 
fi  ulterior  plumbi  calcinatjo  accedat, 
ollam  perfringi  necefle  eft.  Solum  au- 
tem inter  metalla  plumbum  deorfum 
vergere , cum  metalla  reliqua  in  fu- 
perficie  ollarum  natent , id  praeter- 
quam quod  redu&ione  plumbi  fatis 
liquet , etiam  crucibula  aurifabrorum 
& exco&orum  teftantur,quae  externa 
facie  & pondere  quantitatem  aflumti 
corporis  produnt.  Certum  eft,  teftas 
nonnihil  argenti  imbibere , quam  ob 
caufam  iterata  fufio&  ignis  vehemens 
adhibetur  : nec  dubium  ullum  eft, 
quin  idem  crucibulis  acciday  utut 
enim  Regii  apud  nos  rei  m$netari§ 
praefe&i  id  contra  eos , qui  aurum  in 
mafla  inferunt,  ftrertue negent , illi 
tamen,  qui  aurifabris  praefunt , reco- 
quendo argentum  extrahunt.  Exi- 
guas tamen  aliquot  argenti  particulas 
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hoc  cafu  tantum  recuperare  licet,  id- 
que  mediante  plumbo , quo  purga- 
tores metallorum  fimul  & qui  exa- 
mini praefunt  utuntur , nec  eft  prae- 
ter argentum  ullum  aliud  metallum, 
quod  in  tefta  defcendat.  v Altera  hu- 
jus accidentis  ratio  effle  poteft , quod 
plumbum  in  poros  ollarum  fefe  infi-  - 
nuans,  & fenfim  prorepens , ac  gravi- 
tate ac  pondere  corporis  fui  fundum 
ollae  pertranfiens  foramina  poft  fe  re- 
linquit, per  quae  metallum  effluat. 

Author  nofter  nullam  hyacinthi 
ex  vitro  plumbi , nec  vitri  ftanni  vel 
cupri  mentionem  facit  , fupplente 
hunc  defectum  Porta  lib  6.  cap.  7. 
ubi  haec  leges : Hyacinthum  effingere 
fatis  pulchrum  , nec  a vero  admodum 
dijfimilem.  FiBili  olla  & dura  plum- 
bum immittatur  , ac  vitrariorum  for- 
naci igni  accommodetur , immorcturque 
per  aliquos  dies , fic  plumbum  in  vitrum 
vertitur , & hyacinthinum  colorem  imi- 
tabitur. & cap  9.  Feflaceo  vafeigni 
durabili  conjicito  fianni  libram  , finito 

R.  cale - 
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calefiat  & liquefcat , & vitrariorum 
fornaci  in  aftu  flammarum  accommo- 
detur ferreis  forficibus , triduo  vel  qua- 
triduo : pofl  amoto  efl  flige  facio  vafe 
frangatur»  &in  fuperficie  vitrum  in- 
venies crocei  coloris,  turbidi , efl  fi  diu- 
tius in  igne  fteterit , evadet  perfeftius , 
nec  melius  in  hoc  genere  cognovimus  , ex 
multis  qua  experti  fumus.  Sed  in  pul- 
verem rite  redattum  injici  oportet , quod 
non  folum  pila  efl  molis,  fed  porphyretico 
lapide , uti  opus  erit.  Si  flagrantius  eve- 
nerit , vitrum  addendo  diluemus.  Efl 
efl  alius  conficiendi  modus  amicis  refer- 
vatus.  Sint  novem  partes  flanni  com- 
bufti , feptem  plumbi , bina  cinnabaris , 
ferretti  vocati  Hiffanici  efl  t artari  pars 
dimidia , lapidis  (anguinei  fimplex  , ru 
hripiSlorum  quarta^ageut  fcis.  De  vi- 
tro cupri  L 6.  c.  7.  fic.  Argentum 
validd  dtjfolves  aqud , yrojeffis  in  aquas 
areis  lamellis,  harebit  illis;  collectum  efl 
exficcatum  vafe  fiftih  vitrariorum  for- 
naci accommodabis,  non  enim  multo  die- 
rum ffatio  in  (maragdum  convertitur. 
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Sic  de  aliis  metallis  fericulum  vobis  re- 
lego,  fat  erit  nobis  viam  aperuijfe  & in* 
vejltgajje, 

C a p.  LXXII. 

Smalti  pittorum  coerulei:  Hujus com- 
^jofitionem  nullibi  apud  fcriptores 
invenio , fed  ab  honefti  nominis  vi- 
trario edo&us  fum , ex  zaffera  & ci- 
neribus fmegmatifis  fimul  caltinatis 
illud  in  fornace , ejufdem  cum  vitra- 
ria formas  fieri,  idque  % fe  in  Germa- 
nia fa&um  efle.  Sed  de  hoc,  omnique 
alio  naturali  & artificiali  colore  in  tra- 
natu huic  rei  fpecialiter  dicato. 

Aurum  impedit  effervefcentiam  vi- 
tri : E&dem  ratione  li  parum  olei  vel 
fevi  in  ollam  bullientis  faccharimife- 
ris,  non  exundabit , utut  cum  impetu 
furfum  feratur. 

C a p.  LXXIV. 

Haec  cryftallum  colorandi  ratio 
veram  & naturalem  methodum  de- 
monftrat,  qua  opalus,  achates,  jafpis, 

R 1 chry- 
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chryfolitus,  oculus  cati,  marmor  &c. 
varietatem  colorum,  quam  poffident, 
acquirunt:  nimirum  ab  exhalatione 
mineralium , qua  praeexiftens  materia 
lapidis  afficitur,  haud  fecus  atque  cor- 
pus cryftalli  ab  auripigmento  ignium 
vifufcitato  & ada&o  vario  colore  tin- 
gitur. Quod  fi  materia  lapidis  pri- 
mo liquida , ideoque  tin&urae  capax, 
iftiufmodi  matricem  vel  alvum  habet, 
ex  qua  exhalatio  fimplex  procedit, 
fimplex  quoque  & uniformis  ille  co-  * 
lor  erit:  fi  varia,  color  quoque  pro  di- 
verfitate  afcendentis  vaporis  varius 
erit.  Veritas  hujus  rei  frequenti  ob- 
fervatione  in  lapidibus  tranflucidis 
majoribus  confirmatur,  quorum  pars 
naturali  colore  tinfta  , pars  ab  omni 
colore  vacua  eft,  & inftar  glaciei  tran- 
fparet : ut  jam  univerfus  lapis  aquae 
congelatae  fpeciem  referat , cujus  pars 
primo  congelans  acceffionem  coloris 
fenfit,  reliqua  non  item  > id  quod  in 
amethiftis  frequentius  quam  gemmis 
aliis  videte  eft , quorum  nonnulli  ali- 
qua 
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qua  fui  parte  colorati  funt , nonnulli 
colore  vel  plane  vacant , vel  certis  lo- 
cis diverfos  colores  referunt , quod 
aliis  etiam  quandoque  gemmis  evenit. 

C a p L XX  V. 

Smaragdos  imitari  poffe,  &c.  Nihil 
hic  quod  alicujus  momenti  fit , tan- 
tum inventa  fophifmati  vel  fraudi  via 
eft.  Coeterum , quandoquidem  ars 
perfe&e  imitandi  gemmas  inventori 
plus  lucri  allatura  eflet , quam  adul- 
terina alia  quaevis  1 idque  fine  aliquo 
forte  hominum  damno  , imo  fi  Chy- 
micis  credimus,  cum  magno  eorum 
emolumento;  cumque  illa  ars  legibus 
quod  ego  fciam  obnoxia  non  fit,  nifi 
aurifaber  gemmam  adulterinam  pro 
vera  vendat;  mirum  non  eft,adconfe- 
quendum  hunc  finem  adhibita  efle 
tot  remedia  paftarum , duplicatio- 
num, foliorum,  tin&urarum  in  fun- 
do , aliarumque  compofitionum  & 
artificiorum  , quorum  maximi  ge- 
nuina & naturalia  videntur , quae  au- 
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thor  nofter  profert.  De  fraude  in  du- 
plicando Ferr:  Imperatus  lib.  20. 
c.  14.  refert : Mediolanenfis  quidam 
gemmarius  fmaragdum  vendebat  du* 
plicatum  novies  mille  ducatis,  & fraus 
diu  latuit. 

Chymici  his  paftis  peculiare , fed 
barbarum  nomen  impofuerunt,  quod 
nullibi  praeterquam  apud  illos  inve- 
nias: Amaufa  vocant:  ita  Libavius,  Jo- 
hannes  Ifaaciusifed  Glauberus  Amau~ 
fas: id  utrum  % Mufaico  (non  Mofei- 
co,  ut  Voffius  in  gloflario  fuo  prolixe 
demonftrat)  derivetur , determinare 
non  aufim : etymon  certe  probabile 
admodum  eft  : etenim  Mufaicum 
opus  Hermolaus  Barbarus  ita  defcri- 
bit : tJMufivum  opus , quod  vulgo  Mu - 
feacujn  vocant , tejjulatum  lapillis  va  • 
r iorum  colorum , ex  queis  arte  compofitis 
& coagmentatis  omne  genus  imaginum 
redditur.  Haec  opera  antiquitus  ex 
varii  generis  & coloris  fruftis  marmo- 
reis in  figuras  animalium  formaban- 
tur , interpofito  nonnunquam  auro, 

ut 
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ut  ex  Plinio  1.  $<S.  c.  i.&  Seneca  ep.8  6- 
apparet.  Philander  in  Vitruvii  lib.  7. 
c.  1.  meminit  reliquiarum  pavimen- 
torum quorundam,  quae  ipfe  viderat, 
in  quibus  teflellatum  marmor,  crafli- 
tie  minoris  fabae , fub  variis  coloribus 
pifcium  aliarumque  rerum  effigiem 
accurate  aemulabatur.  Nunc  lfi  lo- 
cum marmoris,  aliorumque  lapidum 
fucceflit  vitrum  tindum.  Liba  vius  in 
iuo  fyntagmate  ait.  Saracenicis  au* 
tboribus  terra  Saracenica  'vocatur.  Sed 
paftas  & amaufa  inter  fe  confundit. 
Verum  effc,  fi  genus  refpicias,  alterum 
ad  alterius  naturam  quam  proxime 
accedit,  in  eo  tamen  differunt , quod 
paftae  cryfiillo  praeparata  , & cum 
modico  vitri  mifta  confiant , & in 
pelluciditatem  gemmae  elaborantur: 
ied  encaufia  vel  amaufa  plumbum 
calcinatum  & ftannum  pro  bafi  ha- 
bent, a quo  ob  magnam  ejufdem  in- 
gredientibus  admiftam  copiam  opa- 
citatem , corpus,  & foliditatem  acci- 
pit. Glauberus  furni  philof.  lib.  4. 
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putat  cafu  inventas  efle  paftas , ab  iis, 
qui  igne  vehementi  calcinata  corpora 
reducentes,  eadem  in  vitrum  conver- 
tunt, & ex  Ifaaco  Hollando  addit,  ex 
metallis  vitrificatis  & redu&is  no- 
bilius metallum  produci.,  ab  auro 
nempe  tin&uram  , ab  argento  au- 
rum, & ab  aere  argentum  &c.  & in- 
figne  vitrum  ex  metallis  fieri  pofle,  fi 
crucibula  fatis  valida  adeflent.  Quic- 
quid  porro  pluribus  verbis  profequi- 
tur  , praeparationem  cryftalli , ejufi- 
demque  efFormationem  & tin&uram 
concernens,  nil  nifi  vulgare  efh 

c a p«  Lxxvr. 

Hartmannus  in  praxi  Chym.  hanc 
peculiarem  viam  praeparandi  cryftal- 
lum  pro  gemmis  habet:  Salis  inquit 
t artari  uncia  dua  in  aqua  folvantur , 
hoc  pondo  unum  cineris  fagi  ut  cineri 
capella  fiat  (imilis , bumebletur : inde 
globuli  in  magnitudine  pomorum  for- 
mentur, exficcentur  in  olla  operculo 
conte fta , in  fornace  figuli  exurantur: 

ita 
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ita  enim  globuli  aliquantulum  collique - 
fcent  ^ibique  invicem  adh arebunt : hi 
itaquejubtilijjime  conterantur , & lixi- 
vium ex  eis  paretur : hoc  in  falem  uf- 
que  coaguletur , & in  hoc  lixivio  cry - 
ftalli  toties  & tamdiu  exftinguantur , 
donec  intra  digitos  conterere  pojjis : hoc 
pera  fio,  de  fale  in  vafe  relifto  aliquid  per 
folutionem » coagulationem  , & calcina  • 
tionem  toties  repurgetur , donec  nulla 
amplius  feces  in  folutione  compar  eant. 
Eodem  modo  etiam  falem  t artari , ex 
t artaro  albo  praeparatum , toties  per  fo- 
lutionem f coagulationem  & fufionem 
debes  purgare  donec  ab  omnibus  fecibus 
fit  mundus , & in  igne  non  amplius  ftre - 
pet.  Recipe  hujus  falis  t artari  partes 
duas , falts  pr  a cedent  is  pr reparati  par- 
tem unam : hac  invicem  fiant  fluida , 
habebis  materiam , qua  omnes  colores 
totius  mundi  recipit, , & gemmis  orien- 
talibus fimilis  apparet.  A uthor es  C hy- 
nuci  plerique  omnes  cryftallum  hac 
ratione  praeparant  : nonnulli  aceto 1 
vini  utuntur,  aquae  limpidae  loco.  Ex 
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iis , quae  de  vitris  ftillatitiis  poftea  di- 
&uri  fumus,  facile  eft  difcerne^quae- 
nam  optima  ratio , ideoque  fequenda 
fit : & optima  procul  dubio  haec  erit, 
ut  eandem  forti  lixivio  reflinguaraus. 

Paftae  e&dem  qua  vitrum  ratione 
conficiuntur , nifi  quod  hoc  metallo 
cryftallino , illae  cryftallo  praeparata 
confiant , adhibitis  iifdem  utrobique 
coloribus , ideoque  Porta  vitrum 
fuum  tin&um  , amethifti,  rubini  &c* 
nomine  dignatur:  periculum  fieri  po- 
terat in  adamante  noftro  Anglico , ut 
qui  cryftallo  durior  puriorque  eft. 

C a p.  LXXVII. 

Boetius  de  Boot,  infignis  de  re 
gemmaria  fcriptor  r de  fmaragdo  ita 
habet;  Omnibus  fere  modis  adulterari 
fmaragdi  pojfunt:  nobilior  modus  fit  cry- 
ftallo, 'vitro , & filicibus  calcinatis , & 
fu  fis , fi  iis  exigua  quantitas  minii  ad- 
jiciatur. Ita  ego  proflantes  feci . Alti 
ces  uftum  in  tenuiffimum  po limem  reda- 
ctum addunt , adjettd  croci  ferri  dimi- 
diato 
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Hiato  pondere , ac  fex  horarum  (patio 
coquunt  j ac  vas  fer  fe  refrigerari  fi- 
nunt, gemmamque  politura  committunt . 
Si  exatte  quis  operatus  fuerit , Ameri- 
canis omnino  fimiles  efficiet  fmaragdos . 
Garcias  ab  Horto  eofdem  in  Bala- 
guata  & Bifnager  ex  fragmentis  vitri 
majoribus  egregie  coloratos  & prae- 
grandes fieri  tradit.  Dalechampius 
putat  jafpidem  addendum  die.  Bi- 
rellus  lib.  8.  cap.  9,  10.  &c.  eandem 
quam  author  nofier  compofitionem, 
aliafque  plures  tradit.  Aliter  etiam 
ex  minio  & aeris  fquama  fit,  cap  5. 
ut  hic  cap,  78.  Hartmannus  varias 
rationes  tradit,  ac  prior  quidem,  quae 
anima  lunae,  folis  & cryftalli,  nec 
nonmaodico  falis  armoniaci  fit , ob- 
fcura  e(t,  & intelligtnon  poteft  : fe- 
cunda ex  unciis  quatuor  minii , dua- 
bus cryflalli  praeparatae,  & drachmis 
duabus  auri  fit.  Tertia  aere  calcinato 
& in  pollinem  rqdafto  conflat , ad- 
dita duplici  quantitate  arenae  vitra- 
riae, omnibufque  per  dies  quatuor 
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igne  vehementi,  ac  tandem  per  diem 
dimidium  vehementiflimo  exco&is. 
Quarta  cryftallum  ipfius  praeparatam, 
& aeris  modicum  recipit,  eaque  ma- 
teria ollae  ad  medietatem  ufque  adim- 
plentur : inde  per  fex  vel  feptem  ho- 
ras leni  igne , & poftea  vehementi  li- 
quatur » ignis  aufertur , & olla  con- 
fra&a,  quicquid  intus  eft  plumbi  fpu- 
ma  obdudhim  , ab  heterogeneis  pur- 
gatur , & fmaragdus  apparebit  ele- 
gans , qui  in  frufta  difle&us  debite 
praeparandus  eft.  Sed  non  eodem 
femper  modo  fuccedit  hoc  negotium, 
& aere  opus  eft  fereno.  Quare  au- 
gendo dofin , ollas  adhibet  quatuor, 
& una  eademque  opera  diverfi  colo- 
ris fmaragdos,  alios  aliis  praeftantiores 
producit.  In  primam  ollam  fcrupu- 
lum  unum  aeris;  in  fecundam  fcrupu- 
los  duos;  in  tertiam  drachmam  unam; 
in  quartam  drachmam  unam  cum  di- 
midia recipit : atque  hicfubfiftit;  fi 
enim  plus  aeris  addas , vitrum  minime 
tranflucidum  erit.  Idem  procefTus in 

Jafpi- 
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Jafpide  & topafio,  addito  croco  Mar- 
tis, & in  faphiro  addita  zafFera  locum 
habet. 

Sed  in  hac  compofitione  Mars  Ve- 
neri fuae  neque  corpus , neque  fplen- 
dorem  dat.  Cardanus  de  var.  lib.  10. 
c.  51.  hunc  colorem  ex  lapidibus  flu- 
viorum, inalbedinem  calcinatis,  & 
cum  aequali  quantitate  minii  in  cru- 
cibulo  mixtis  & liquatis , bis  repetito 
opere,  producit : fed  haec  procedendi 
ratio  plane  obfcura  eft. 

Ifaacus  affirmat,  vitriolo  id  fieri 
calcinato , & refiduo  calcis , primo 
aqua  fals& , & poftea  recenti  limpida, 
utrinque  calida,  fuba&is,  qua  ratione 
effedtum  reddunt  longe  quam  antea 
majorem , & facilius,  magifque  per- 
fe&e  liquefcunt. 

Seneca  epift.  9 1 . Democritum  ait 
invenifle  rationem  vertendi  lapides 
in  fmaragdos:  & Plinius  1. 37.  c.  iz. 
tradit , exftare  in  feriptis  authorum 
diverfas  rationes  tingendi  cryftallum, 
colore  fmaragdi , aliarumque  gem- 
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marum  > quae  omnia  ab  iis  quae  1*  36. 
c.  1 6.  de  vitro  obfidiano  & myrrhi- 
no  diverficolore  di&a  funt  fortaffis 
non  longe  abeunt. 

C a p.  L XXX  L 

Bapt.  Porta  topafium  ita  fingit: 
Ad  (ingulas  vitri  libras  quarta  uncia 
pars  ferrei  croci  remifcetur , atque  addi- 
tur tantillum  minii , ut  nitidius  rutilet , 
& ad  fingulas  libras  tres  minii  uncias 
addemus : fed  primo  inditur  minium 
fofi  crocum . Bootius  haec  tranfcri- 
bens , ex  authore  noftro  haec  fubjun- 
git,  adjiciens : Fac podinemex  are  u- 
Jloj  cinnabari  nativo , ac  cryfiallo , qua- 
druplumque  Jlanni  ujli  adde , fuforioque 
vaji  ex  terra  forti  fimo  inde,  fornacique 
committe  per  diem ; fed  non.  fit  ignis  ve- 
hemens , ac  femper  eodem  gradu  perma  • 
neat,  facile  enim  fluit  pulvis  praeditius, 
Birellus  hoc  ultimo  procellu  utitur, 
mutato  cinnabari  in  minium , fed  re- 
tentis iifdem  verbis,  ita  ut  Bootius 
haec  Birello,  Birellus  Portae  debeat. 

Hart- 
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Hartmannus  & Libavius  ceruflae  un-  - 
das  tres,  cryftalli  praeparat^  dimidiam 
adhibent,  Author  quadrig.  ehym . fal 
ftanni  in  ufus  topafii  fadt. 

C a p.  L X X X 1 1, 

Porta  chryfolithum  ita  ementitur^ 
ubi  topafium  effeceris , addito  plufculum 
aris , & hoc , ut  aliquanti ff  er  vireat; 
nam  chryfolithus  d topafio  non  nifi quod 
nitidius  niteat,  differt . Claveus  argen- 
tum vidit  per  duos  menfes  in  fornace 
vitraria  calcinatum  , cujus  pars  duo- 
decima vitrum  reddebat  citrinum. 

Cap,  LXXXV. 

Glauberus  faphiri  colorem  fingit 
marchafita  argenti  in  aqua  Regis  diG- 
foluta,  & liquore  filicum  praecipitata* 

Cap.  XC, 

Ex  auro  colorem  rubrum  admiran- 
dum. Chymift^  menftruis  fu  is  au- 
ream ex  auro  tin&uram  promittunt: 
ego  non  infim$  conditionis  Chvmi-' 

cum 
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cum  audivi  depofito  haud  levi  pi- 
gnore offerentem,  redudurum  fefe 
in  pauca  numero  grana  omnem  auri 
quantitatem , qtiam  extrada  ab  illu- 
ftri  ejufdem  profeffionis  viro  vel  opti- 
ma tindura  contineret:  fed  oblata 
conditione  nemo  utebatur,  ut  jam  in 
hoc  proceffu  aliquid  deperiiffe  ne- 
ceffe  fit.  Certo  novi , aurum  aqua 
Regis  difTolutum,  cutem  tingere  fa- 
- turo  purpur^  colore » idque  per  dies 
aliquot,  & magnam  aqu§  copiam, 
affusa  hac  folutione,  eodem  colore 
tingi.  Glauberus  egregium  faphiri 
colorem  eidem  tribuit , fi  liqUore  fi- 
licum praecipitetur.  Tindura  argenti 
coeruleum  colorem  non  exhibet , fed 
album , tefle  omnem  exceptionem 
fuperanteauthontate  Dn.  Boylaei,  in 
experimentis  fuis  phyfiologicis  p.  60. 
ideoque  jam  antea  dixi , coeruleum 
colorem  procedere  ab  aere , cui  ar- 
gentum admiftum  fit. 

Ex  granato  Bobemtco-  Boetius  de 
Boot  athrmat , granatos  Bohemicos 

colo- 
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colorem  in  igne  fuuq^  fervare , id 
quod  aliis  fer&  omnibus  datum  non 
eft , ideoque  Bohemici  ad  hos  ufus 
optimi  funt:  calor  ramen  vitrarias  for- 
nacis colorem  eorundem  abfumit, 
quem  in  igne  ordinario  fervant. 

Cab.  X C I. 

Cerufam  tritam*  Author  noder  in 
praeparando  faccharo  Saturni  duabus 
viis  utitur,  una  quae  mediante  ceruf- 
fa,  altera  qu^  lithargyrio  fit:  cap.  123. 
hic  faccharum  calcinat,&  ex  faccharo 
calcinato  novum  faccharum  produ- 
cit. Chymiftf  communiter  minio, 
nonnulli  plumbo  calcinato  utuntur: 
fed  omnes  eodem  tendunt.  Obfer- 
vatum  tamen  eft , & minio  majorem 
(alis  copiam  prodire,  neque  id  mi- 
rum, majorem  enim  quam  alia  omnia 
calcinationem  expertum  eft.  Omnes 
folo  vini  aceto  diftillato  utuntur:  Be- 
guinus  tamen  phlegma  ejufdem  fub- 
ftituit,  ad  quf  jure  Commentator, 
Deleatur . Duo  hic  notabo:  1.  Multo 

melius 
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melius  & n%us  fumtuofum  efle , fi 
recenti  femper  minio  acetum  affun- 
das diftillatum,  quam  fi  illi,  quo  ufus 
es  antea:  vilius  enim  eft  minium  , & 
quicquid  eidem  boni  facchari  ineft, 
prima  ftatim  vice,  extrahitur ; ut  ta- 
ceam compendium  aceti  fieri, id  quod 
in  emolumentum  operatoris  cedit. 
2.  Alterum  * quod  hic  inferendum 
mihi  videtur , nova  ratio  eft , quam 
apud  Chymicorum  neminem  legi, 
fed  operando  ipfemet  inveni,  quae- 
que citius  & uno  momento  rem 
perficit,  atque  in  Chirurgicis  negotiis, 
quibus  illam  dicavi,  ordinaria  non  pe- 
for,  fed,  quodfatfcio,  melior  eft: 
modus  procedendi  hic  eft : Recipe 
tenuifiimas  plumbi  lamina?,  vel  quod 
melius  eft,  illud  plumbi  genus , quod 
infeneftris  diuperftitit,  idqueaqua 
forti  diffolve , ( aqua  bonae  notae  fuo 
ponderi  aequale  plumbi  pondus  ab- 
fumet)  & plumbum  diflolutum  brevi 
in  fundo  vitri  faccharum  acquiret. 
Dimidiat^  horae  fpatio  non  exiguam 
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ejufdem  quantitatem,  in  exiguo  vi- 
tro, & 'modico  arenae,  vel  cinerum 
calore , ut  & batillo  fuper  igne  per- 
feci- Et  certe  hic  proceffus,  ut  magis 
expeditus,  ita  minus  fumtuofus  eft: 
quid  autem  haec  medicina  in  vitro 
pra&ftare  poffit,  dicere  non  habeo. 

C a P.  XCIII. 

V 

Hic  fextus  liber  de  encauftis  agit, 
qu§  Anglis  Enamels  vocantur , forte 
quia  multus  eorum  in  annulis  ufus 
eft,  vel  voce  dedu&a  a Germanico 
Emallieren , quod  Galli , ^ maille  vel 
mflcula>  quam  repraefentat , EfinaiUer 
vocant.  Latinis  ab  inurendo , quod 
eft  k*v<»  , Encaufia  vocantur ; atque 
inde  Lexicographorum  Encau/lonjen - 
cauJHce , encauftes.  Veterum  tamen  en- 
caufta,  de  quibus  Vitruv.  I.7.  c.  9. 
Plin.l.  35. c.  n.Mart.l.  1.  &c.&no- 
ftris  plane  diverfa  erant.  Salmafium 
in  exerc.  Solin:  vide,  qui  de  veterum 
encaufto,  & tribus  ejufdem  fpeciebus 
prolixe  agens,  tandem  vere  conclu- 
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dit,  periifTe  hanc  artem;  Porta  ex  Ita- 
lorum Smalto  vocem  Latinam  facit, 
& Smaltos  vocat,  qu|  Liba  vio  Smalta 
vocantur. 

Cap.  XCIV. 

Encaufium  album . Aliter  ex  Re- 
gulo antimonii  fit,  de  quo  diduin  eft 
fupra.  Libavius  & Porta  illud  ex  una 
parte  plumbi  calcinati,  duabus  ftanni 
calcinati,& dupla  quantitate  vitri  per- 
ficiunt. 

Cap.  XCV.  - 

Colorem  Turcoidis  Porta  fola  ZafFe- 
ra  parat. 

Cap.  XCVIL 

Porta»  ut  fmaltum  viride  faturum 
efficiat,  aesuftum,  vulgo,  utait,R<a- 
minella , & ut  author  nofter  haber, 
Ramina  d i&umj  ut  dilutius , fcoriam 
«ris  igniti  adhibet , quf  dum  malleo 
percutitur,  decidit. 


Cap. 
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Nigrum , quod  Libavius  & Porta, 
cx  purpureo  & coeruleo  colore  fa- 
ciunt , magnefii  conftat  atque  ZafFe- 
ra,  idem  que  proceffus,  eademque  per 
omnia  dofis  eft,  cum  ea,  quam  autnor 
nofter  praefcribit. 

C a p/  CIII. 

Rubrum  auvinatum , quod  in  textu 
furfureum  redditum  eft , ego  rubrum 

voco,  & Libavio  croco  Martis  fit. 

* 

c a p.  cviir. 

» . v - 

Lixivium  ex  Soda  vitrariorum  & 
calce,.  Multum  cur^  impenfum  eft  in 
hoc  menftruum:  id  quod  calce  & So- 
da fit,  optimum  eft:  cineres  tamen, 
ut  vocant, ollares  & alumen  idem  pr^- 
ftant.  Novi  ingeniofum  virum  no- 
bilem , qui  omne  genus  colorum  pro 
plantis , mediantibus  his  fibi  compa- 
ravit, & flores  cujufcunquegeneris, 
maxime  confpicuos , propriis  fuis  at- 
que 
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que  genuinis  coloribus  in  ingenti  vo- 
lumine ad  vivum  adumbravit.  Vir- 
tus cinerum  ollarium , quos  tin&ores 
noftri  Ware  vocant,  in  Indico  & Glafio 
confpicua  eft , quorum  neutrum  fine 
his  cineribus  tin&uram  fuam  reddit. 
Colores  magis  perfpicui  folutionem 
aluminis  tantum  requirunt , a fale 
acriore  deftruuntur , ut  in  arte  tin- 
&oria  & cineribus  fmegmaticis  appa- 
ret, & a tartaro  ut  cap.  4.  flavus  vitri 
color  non  producitur. 

Cap.  CX. 

Ex  quibufcunque  herbis  vel  floribus. 
Experimentum  authoris  bonum  eft, 
at  vero  fi  panniculus  lineus  colore  in- 
ficiatur, melius  fignum  erit.  Nautis 
peregrS  euntibus  £ Mercatoribus  il- 
lud praefcribitur , ut  plantam  man- 
dentes videant  an  faliva  benetin&a 
fit,  quo  cafu  bona  eft : idemque,  in 
charta  tenui  & linea  vefte  locum  ha- 
%et. 

Ego  catalogum  vobis  exhibebo 

plan- 
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plantarum  &c.  quae  eoiorem  fuppe- 
ditant , & confequenter  aptae  funt  ad 
extrahendam  laccam , & primo  qui- 
dem earum  , quibus  tin&ores  utun- 
tur , quales  funt  lignum  nephriticum, 
& tres  illius  plantae  fpecies  quam  Fu- 
flicks  Angli  vocant , pro  flavo  & vi- 
ridi colore , Campegiana  & Sylvefter 
duo  fcilicet  granorum  vel  baccarum 
minorum  genera,  quae  ex  India  occi- 
dentali ad  nos  devehuntur , & eun- 
dem quem  coccum  infettorium  colo- 
rem , fed  minus  illuftrem  praebent, 
ideoque  cocci  vices  obeunt : papaver 
erraticum , fumach , glycyrrhiza , cur- 
cuma , flores  cartbami , anotto  quod  ex 
fuco  marino  tin&orio , urina  & adipe 
fit,  & venuftum  colorem  coccineum 
praebet : genifla  tinttoria  pro  flavo. 

Alia  iunt  quibus  tin&ores  non 
utuntur , crocus  fcilicet , phalangium , 
tradefcanti  quod  plenum  & elegans 
coeruleum  reddit : cyanus  ? quo  lllu- 
ftris  tin&orum  cyaneus  conflat : al- 
ga marina  tinftorum , diverfa  a fuco: 

utriuf- 
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utriufquc  mentionem  Joh.  Bauhinus 
facit:  hyacinthi : colchicum  noftrum  pur- 
pureum: baccifera  triplex , rubrum  pro- 
fundum exhibens  : heliotr opium , in 
cujus  fucco  panniculi  tin&i  colorem 
illum  exhibent,  quem  vulgo  Tum - [ole 
vocamus : Blattaria  flore  coeruleo  & 
flavo : convolvulus  Americanus  folio 
contrado.  Nonnull^  plantf  fuccum 
coloratum  habent » quales  funt  ttthy- 
malas , fonchus  a [per , dens  leonis  folio 
hirfuto,  hirci  barba , periploca , rapun - 
culiyilaftuca  &c.  quarum  pars  maxi- 
ma, fi  in  fole  ficcetur  flavefcit , quo 
ipfo  iuducor  ut  credam , cambajam 
tithymali  fuccum  efle:  at  vero  hype- 
ricum  & androfemum  rubentem  fuc- 
cum in  capite  gerunt:  chelidonium  ma- 
jus & felfel  Alpini  flavefcentem  prae- 
bent. Ita  plurium  plantarum  baccf 
colorem  exhibent,  ut  funt  folanum 
hortenfe  & lethale,  utraque  bryonia , 
rufcus  > pdfygonatum , aconitum  bacci - 
ferum , rubus  Idaus  > cerafus  ferax , ■ 

«0  cervina , pifforum  Juccus  viridis , 
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nuces  juglandes,  Bez,etta  feu  torna-  [olis 
Bezedini  apud  Wormium  in  mu- 
faeo  l.i.  c.  34.  ubi  illam  fic  delcribit; 
Pannus  fubtilis  ejl  lineus , tintiurd  rubi - 
cundijfimd  & eleganti  impr agnatus ,mi- 
hi  dSereniffimi  Principis  Cbrifiiani  V* 
Pbarmacopceo  induftrio  , Chriftophoro  > 
Herfurt  dono  data , fed  quomodo  praepa- 
retur , quaque  ejus  fit  conficiendi  ratio, 
ignorabat  ipfe.  Santalt  rubri  tinctura 
videtur,  qua  pannus  eft  in  fetius . Adru * 
Zwmw  tintturam  corpori  efculentis  in- 
ducendam utuntur  , ut  torna  folis  vul- 
gari: fed  hac  longe  elegantior , cofmeticis 
apta , hoc  habens  peculiare , quod  aqua 
colorem  fuum  immerfa  communicet , 
agre  vino,  neutiquam  Spiritui  vini . 
HadenusiIJe.  Vidi  hanc  tin&uram 
goffypio  fadam,  que  pro  fucoin- 
(crviebat , acnoftratibus  fatis  familia* 
ris  eft.  Et  infignis  procul  dubio  lac- 
ca inde  praeparari  poffer.  Amaran * 
thi,  balauflia , femen  heliotropii  tricocci, 
quod  primo  affri&u  viridem  , inde 
coeruleum,  & poftremo purpureum 

. S colo- 
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colorem  reddit,  tefte  Libavio  : fra- 
gmenta Alaterni,  tefte  Clufio,nigrun ; 
flores  cichorei , flores  fcabiofe  Indic a, 
cbryfanthemum  Creticam , nafiurttum 
Indicum , aliaeque  plures , de  quibus 
volente  Deo  pofthac  prolixe ; fpecia- 
liter  , quia  Botanicorum  nemo  tin- 
cturas plantarum  obfervavit,  nec  eaf- 
dem  in  certas  claffes  digeflit , cum  ta- 
men ufus  earundem  in  negotiis  longe 
maximus  fit  & nonnullae  ex  his , de 
quibus  antea  locuti  fumus , a merca- 
toribus in  ufum  dedu&a?  fint.  Quo- 
rum folia  colorem  producunt , haec 
funt:  Str amomum , arbor  tinBoria  Vir - 
ginienfium  , cujus  folia  > fi  manu  fri- 
centur,  viride  dabunt,  omnium  quot- 
quot ego  ex  vegetabilibus  vidi  maxi- 
me faturum  : folia  acanthi , folia  feti 
genuini ; flores  nigella  Hijfanica , utut 
ecerulei , fi  manu , charta  vel  panno 
linteo  fricentur,  elegans  viride  prae- 
bent. • 

- Haec  via  extrahendi  colores  bene- 
ficio diftillationis  optime  nota , 8c  in 
. i < : ufum 
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ufum  dedu&a  eft : omnes  enim  chy- 
mice  extra&i  fpiritus,dum  afcendunt, 
albicant,  & infufione  materialium, 
quaetin&uram  continent,  tinguntur, 
ut  in  Pharmac.  Londinenfi  Spiritus 
Lavandula  compojitus,  Si  aqua  papa - 
<veris  compofita , & aqua  ( JMaria , crc, 

& Pharmacopoei  fere  omnes  hanc 
authoris  noftri  viam  docent. 

At  vero  haec  extra&io  fpiritus  vini, 
ita  tinfti,  colorem  reddit  emortuum, 
& nullius  pretii,  ni  fi  in  exigua  quan 
titate,  & moderato  B.  M.  calore  fiat: 
calor  enim  magis  vehemens  colores 
vegetabilium  nigros  reddit:  quin  ipfe 
etiam  lapis  Laz,uli , utut  durus,  calore 
nimio  colorem  fuum  amittit. 

C a v.  CXL 

Hanc  praeparandi  viam  fecutus 
Tum,  fed  nihil  mihi  praeter  lutulen- 
tum coeruleum,  ad  figlina  opera,  ine- 
ptum reddidit.  Author  nofter  hoc 
coeruleum  Germanicum  vocat , nec  ali-  „ 
ter  Birellus  1. 1 1»  c.  106 : fed  hic  ful- 
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fulphur  addit , & quatuor  tantum  fa- 
lis armoniaci  partes  recipit;  plura  e juf- 
dem  natur*  alia  apud  eundem  inve- 
nies. 

C a p.  CXII. 

Turcoidi  defer  ditum  colorem  refiitut - 
uf.  Subdubito , atque  adeo  fando  ac- 
cepi , non  fuccedere  hoc  negotium: 
melior  tamen  forte  h*c  quam  Ifab. 
Cortefif ratio eft,  I.3  53.  Lapidem 
ultramarino  fricat , quod  per  diem  in 
aqua  forti  ftetic , eSque  evaporata  fic- 
catum  pulverem  adhibet.  Deinde 
eundem  primo  in  aquam  fortem  ex 
aere  & vitriolo  fa&am  , poftea  in  ace- 
tum vini , ac  poftremo  in  aquam , & 
quavis  vice  per  aliquod  temporis  fpa- 
tium,  infundit. 

C a p.  CXIIL 

C JHifiura  fro  (peculis.  Varias  ea- 
rundem.compofitiones  apud  autho- 
res  invenio,  & quia  fingularem  in 
opticis  ufum  habent,  nec  AnglicQ 

fer* 
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fcrroone  ha&enus  defcript^  funt, qua- 
les inveni , tales  hic  defcribam.  Haec 
fpecula  vel  virra  metallica  vocantur, 
non  quod  metallo  conftent , fed  quia  ^ 
aliquot  metallica  corpora  hanc  com- 
pofitionem  ingrediuntur  , & quia 
pondere  fimul  & externa  facie  me- 
tallica corpora  aemulantur  Porta 
Mag.  I.  17.  c.  23.  mifturam  pro  his 
fpeculis  ita  praeparat : Accipiatur%lla 
nova  igni  contumax , & intus  lutWn- 
ducatur , ut  firmius  perduret , reficcari 
curato , idqtie  bts , terve  repetas . Igni 
appone , cr  i » tu  bina  t artari  libra  li- 
quefiant , & totidim  arfenici  cry fi  allini, 
ubi  fumare  confpicies , tnjice  libras  quin- 
quaginta aris  antiqui , atque  ufu  attriti 
& fepties , vel  fexies  liquefiat,  ut  pur- 
getur , dtf acetur  que , mox  addes  vigin- 
tiquinque  libras  (lanni  Anglici , & fimul 
liquefiant  patiaris , paululum  ex  mifiura 
extrahes  ferramento  aliquo , & experi- 
mentum capies , fi  fiangibilis  , vel  dura 
fit,  fi  fiangibilis,  as  adde,  fi  dura  ftan - 
num : vel  coqui  finito , ut  aliqua  fi  anni 
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pars  evan  e fiat , quum  ad  optatum  tem* 
per  amentum  pervenerit , projicito  fupra 
binas  uncior  horaeis » d^  finito  quoufque 
in  fumum  folvatur , deinde  in  typum 
projicito , d7"  refrigefiere  finito , frigefa- 
ftum  pumice  ad  fricabis,  mox  /miri  pul- 
vere , «i»/  perfeSle  (uperficiem  adaqua- 
tam , d7*  perpolitam  conjfiexeris  , f 
adfricabis : pofiremo  fianno  ujlo  nitonmy 
cfi  lucem  induces . Plerique  tertiam  f lan - 
nAfiUrtem  addunt  ari%  ut  durior  mafia 
fiat , d7-  majorem  per  fricuit  at  em  regi- 
piat . >*  • .'«f , ** 

Porta  in  pric^e  editione  1. 4.  c.  23. 
hanc  mifturam  ita  componit:  Zr*  cpw- 
muniter  ab  omnibus  fit : Recipe  as  & 
triplum  ftanni , ac  parum  arfienici  vel 
t artari , ut  liquefiant  (fi  incorporentur: 
Aliqui  fianno  triplum  aris  , nec  non 
parum  ftibii , argenti  (fi*  albi  pyritis  ad- 
dunt : nonnulli  plumbo  (fi*  dupla  portio- 
ne argenti  id  efficiunt : ex  alio  etiam  me- 
tallo (fi*  aliter  temperato  fit . Ubi  jam 
formata  fuerint , ntceffium  efi , ut  polian- 
tur (fij  lavigentur , *»  hoc  ut  radius  rcr 

flexus 
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flexus  iry aginem  rei  fecum  ferat,,  & 
/fecula  imitentur , id  quod  d levigatione 
& aptitudme  partium  maximi  dependet ; 

Si  miflura  non  fuerit  fatis  levis , deme 
vel  tere , ut  hinc  imago  major,  illinc  mi- 
nor & diverfa  reprefentetur.  \ Si  fca~ 
bra  fuerit , rotam  adhibe , qud  arma  po- 
liuntur, & polita  erunt,  Si  vitrum  fe*  ; 
ceris  concavum  vel  convexum,  ne  motu 
rote  vitrum  frangatur , fruftum  ligni 
in  vitri  figuram  dola , & vitrum,  ne 
moveri  poffit , pice  agglutina * Tunc- 
corio  vel  linteo  & fmtride , poftea 
pulvere  pumicis  tenui  vel  dum  ligno  ad- 
heret  flanno  calcinato  , ab  aurif abris 
Vutty  ditio,  & tripoli , ac  pojhemo  fu- 
ligine , tartaro  & cinere  Jalicis  vel  ju  * 
niperi,  quo  maxime  nitet , flicetur , Smi- 
ris  terendo  , cribrando  & infundendo 
pr  separatur. 

Cardan.  lib.  2.  de  variet,  cap.  57. 
/fecula , chalybea  vulgo  di  fla,  ex  tribus 
partibus  aris,  und  ftanni  & argenti , 
dectmd  ottavd  antimonii  fiunt,  Plures 
argentum  ad  minuendos  fumtus  omit - 
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tunt : alii  partem  ejufdem  vtgepmam 
' quartam  addunt , referente  Aldr ovando 
KjMufai  metaU  /.  r . c.  4.  Nonnulli  ex 
libra  una  ftanni , & aris  liquati  parte 
tertidiUa  faciunt , ac  tum  demum  un- 
ciam unam  tortari , & dimidiam  auri- 
pigmenti albi , dum  fumant  co florum, 
addunt.  Pofiea  metallum fu/um  in  jpe- 
culi  figuram  fuper  tabula  plana,  fumo 
re/ince  ficcatd  & caltfafld , redigunt , 
ligno  agglutinatum , primo  aqud  & 
arend , deinde  fmiride  vel  lavi  pumice , 
ac  tandem  ftanno  calcinato  Levigant, 
Ha&enus  Cardanus,  & ex  eo  Kirche* 
rus  & Schwenterus. 

Harfdorfferus  tom.  1.  part.  6 4« 
1 3.  delic  math.  tres  quartas  ftanni,  & 
unam  quartam  aeris  purgati  funditi 
actymtartari  calcinati  quatuor , an- 
timoniicryftallini  fex,  antimonii  fub- 
limati  duas , olei  communis  quatuor, 
& marchafitf  tres  uncias  recipit,  mi- 
flifque  omnibus , uncias  hu j us  miftu- 
- r$  duas  in  lingulas  praedi&i  metalli 
libras  dat , & ubi  jam  evaporarunt  & 

pur- 
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purgata  funt,  nonnihil  picisBnrgun- 
dicf  addit,  eaqueconfumra  materiam 
in  typos  conjicit. 

Scaliger  exerc.  8a-  fedh  ita  de 
hac  miftura : uncias  ftaimi  novem  & 
aris  tres  funde » ac  tum  demum  unciam 
unam  t artari  ficcati  & arfenici  albi  di- 
midtam  adde  > omniaque  dum  fumant 
in  igne  perfeverent » & in  fingendo  & 
poliendo  ut  reliqui  autbores  procede . 

Cornaeus  Schotro  hanc  methodum 
communicavit:  Recipe  aris  partes  de- 
cem , eique  ubi  jam  liquatum  erit , adde 
fiamti  partes  quatuor , & nonnihil  anti- 
monii  & falis  armoniaci  ajperge , (fi* 
movendo  omnia  mifce  ufque  dum  peri- 
culo fus  ille  fumus  , d quo  tibi  cavebis , 
evanuerit » poftea  in  typos  conjice . 
Multo  ufu  ( inquii ) deprehendi  opti  • 
mam  ejfe  hanc  mijluram.  . 

Nonnullas  haium  mifturarum,nec 
non  illius  generis  plures  alias , ut  & 
di  ver  (a  materialia  in  ufum  politur^  in- 
venies apud  Birellum  1. 9.  ac.  47.  uf- 
que ad  5 5 , quo  te  brevitatis  caufa  re- 
mitto. S 5 . C a p. 
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C a p.  CXI  v. 

Haec  methodus,  tingendi  interio- 
rem fphaerarum  vitrearum  fu  per  fi- 
dem , mutata  eft  in  aliam , qua  exte- 
rior earundem  fuperficies  glutinofis 
coloribus  depingitur  i : res  oppido  ju- 
cunda , & quam  frequenter  in  aedibus 
videas. 

GeJJtim • De  quo  Caefalpinus , in- 
ter  Latinos  authores  unicus,  qui  ejufi* 
dem  mentionem  facit  lib.  i.  c.  9.  Eft : 
alia  terra  pallida  glebis  lapi  do  fis , qttd  ■ 
utuntur  ad  aurichalcum  detergendum > 
GefTum  vulgo  vocant . Quid  autem 
proprie  iit , id  ignorafle  mihi  videtur. 
Calcis  in  elegantem , duram  & per- 
candidam lapideam  j ac  valde  ponde- 
rofam  fubftantiam  uft$  fpecies  eft, 
maculis,  ut  in  plumbi  ftannique  ve- 
nis, micantibus.  Externa  fpecie  & 
fragilitate  alabaftritem  refert , tale 
enim  eft  fruftum  illud  haud  exi- 
guum, quod  penes  me  fervo.  In  Hi- 
spania fit,  atque  inde  in  Infulas  Cana- 
rias . 
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rias  defertur , & vinis  eo  delatis  albi- 
cantem colorem  & fermentationem 
tribuit , qya  mediante  praefervantut, 
cum  fine  hoc  condimento  iri  exteras 
regiones  delata  io  vappam  abitura  efi- 
fent. 

Cap.  CXV.  ' 

UttramarivM.  I ta  vulgo , ut  G*h 
falp.  fpeciofiflimus  omnium,  & pretio  * ' 
aurum,  fi  non  fuperans,  certe  aequans 
color  eft.  Qui  de  lapidibus  & colori- 
bus agunt  Authores  in  univerfun* 
omnes  praeparandi  rationem  doceiit; 
Tenerrimus  hic  color  eft  * & nifi  la- 
pidem lazuli  adhibeas  omnibus  nu- 
meris abfolutum , irritus  erit  omnis  - 
labor.  Suffecerit  indice  digito  de- 
monftrafle  authores , qui  de  eo  feri - 
pferunt,  omiflis  eorum  proceftibos/ 
ceu  prolixis  admodum  & taedio  fis. 
Boetius  de  Boot  de  gemin . - lapid.. 

I.  2.  & capite  123.'  ufqueadcap.  142. 
longa  ferie  verborum  docet*  quomo-- 
do  hic  lapis  eligendus  fit  > (alii  enim 

S <5  . ignem  * 
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ignem  ferunt , quos  Aldrovandus  fi • 
xos  vocat  > alii  colorem  in  igne  amit- 
tunt) item  qu$  calcinan^i  ratio  iit» 
quomodo  vafa,  lixivia,  emplaftra  for- 
tia & mitiora , quibus  color  tanto  fa- 
cilius extrahatur,  fiant , & quomodo 
lavandum  iit  extra&ura,  ut  colori  in- 
fervire  poflit.  Ultimo  autem  capite 
viam  docet,  qua  mediante  color  fa- 
cilius & fumtu  minore  extrahitur. 
Hunc  proxime  Birellusfequitur,  qui 
lib.9.  icap.  80.  ad  cap.  109. omnes 
hos  proceflus  compendioiiore  me- 
thodo defcribit.  Nonnulli  pidores 
lapidem  lazuli  tenuiter  terunt,  eoque 
fic  trito  utuntur. 

cap.  cxyi... 

Lacca  coccinea.  Dubium  nullum 
eft,  quin  haec  voxdefcendat  a gummi, 
quod  Laccam  vocamus,  & colorem 
atque  tin&uram  eandem  habet,quam 
lacca  pi&orum.  Mathioluslib.  1.  in 
Dioicoridem  c.  23  aiferit , varias  eife 
laccarum  artificialium  Cpecies,  quf  ex 

fedi- 
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fedimencis  diverfarum  tin&uranun 
parentur.  Una  ex  baccis  vel  apice 
pimpinellf  * ab  An  glis  vulgo  Cremefe 
& Cremefino  ( Crimfon ) di<5fc$ : altera 
ex  baccis  vel  granis  Kermes : tertia  ex 
genuino  Gummi  lacc^:  quarta  deni- 
que atque  omnium  optima  ex  Brafi- 
lienfi  fit : at  vero  modum  , quo  haec 
vel  illa  fiat,  non  defcribit. 

Sed  de  hoc  loco,  & erroribus  & Ma- 
thiolo  hic  commiilis  pofthac  in  tra- 
dam fpeciali  de  coloribus.  Birellus 
1.  it.  c.  39.  viam  docet  faciendi  lac- 
cam ex  hoc  gummi.  Recipe  inquit 
urina  •viri  libras  circiter  viginti , eafque 
bene  coque  & defpuma,  adde  gummi  lac- 
ca libram  unam , & aluminis  uncias 
quinque  % omniaqut  igni  committe , ac 
tandiu  coque  , donec  color  omnis  extra - 
Eius  fit : captfexperimento  aluminis  fac- 
cbarini  tantum , quantum  fufficere  vi- 
debitur , adde,  & ut  laccas  alias  cola. 

Apud  diverfos  fcriptores  di  ver  fas 
rationes  parandi  laccas  invenio,  fed 
qu£  tantum  materii  ex  qua,  vel  men- 

' ftro- 


Digitized  by  Google 


NOTI.  4jj 

de  ratione  faciendi  Laccas  in  India 
fic : Ex  Nochetztli , id  eftXDochinella 
nonnunquam  purpureus , aliquando 
coccineus  color  fit,  pro  di  ver  fo  prae- 
parandi modo* 

Exquifitiffima  omnium  ratio  efl:, 
fi  in  aqua  deco&ionis  arboris  Tot* 
zuatld i&i,  addito  alumine  macere* 


tur , & quod  refederit  in  placentas 
formetur. 

Quantum  ad  menftrusr,  author  no- 
fter  lixivium  parat , ex  cinere  falicis, 
vel  alterius  ligni  mollioris.  Alii  ro- 
boreos » vel  alterius  durioris  ligni  ci- 
neres adhibent  : quales  tamen  cunque 
adhibeantur  , lixivium  ne  fit  fortius, 
quam  ut  lingua  deguftatum  eandem 
leviter  pungat.  Certe  aqua  fortis  plu- 
rimum in  hac  reportet,  quandoin- 
eomparabilibus  noftris  officinis  tin- 
ffcoriis  teftibus  confiat , quantos  Co- 
chinel%  col>r  progcfflus  mediante 
hac  aqua  fecerit.  Id  folum  obftare 
videtur,  quod  Lacc$  hac  ratione  prae- 
parat § , & aeri  expofitf , vel  madefa- 
ctae, 
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dae , colorem  fuum  amifTurs  e flent, 
diffluente  fa!e : fed  etiam  huic  tiialo 
forte  remedium  adhiberi  poterat,  ex- 
tradione , vel  ablutione  falis , citra 
detrimentum  coloris.  Exemtionem, 
prxcipitationem , colaturam , & ex- 
ficcationem  laccarum, & coloris  quod 
attinet,  eodem  fcriptores  omnes  pede 
procedunt.  Poftremo  illud  addam, 
lapides  calcarios  imbibendo  humorem  v 
citius  exficcarequam  lateres,  id  quod 
conflans  pidorum  & excodorum  in 
exficcando  praxis  fatis  confirmat. 
Antea  quam  plane  fkcetur  Lacca , in 
globulos  illam , vel  ligneo  ( non  fer- 
reo qualicunque  ) cultro  in  quamvis 
figuram  formant,  vel  fi  ita  vifum  fue- 
rit, exemplo  pidorum  fulcis  in  lapide 
fadis  illam  committere  pofTunt. 

C a p.  CXVII. 

Orientalis • Silint  ef  tht  Levant, 
vel  ut  author  noder  habet  Pslatro  di 
Levante . Vocem  Pilatro  apud  Italo- 
rum neminem  invenio.  Expolitio- 
nem 
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nem  ejus  provedae  statis  operario 
Moranenfi  debeo » qui  addebat  • efle 
falis  genus , extradum  ex  fpuma  ma- 
ris , & extremo  calore  regionis  coa- 
gulatum. Ac  nomen  quidem  Salini 
& modum  generationis  ejufdem  ab 
alio  etiam  operario  accepi , fed  expo- 
litionem vocis  ab  illo  folo. 

C A p.  CXVIII. 

Birellus  hanc  laccam  ex  ligno  Bra- 
filienfi  ita  parat : Primo  tinduram  ex 
' floccis  extrahit;  poftea  recipit  Jibram 
unam  ligni  diffedi  ( melius  eflet  con- 
triti ) & lixivium  ad  confumtionem 
latitudinis  unius  digitfcoquit  , colat, 

& colato  liquori  addit  unciam  unam 
gummi  Arabici,  pulverati ; Inde  co- 
laturam omnem  ad  confumtionem 
dimidii  digiti  recoquit,  & utrumque 
liquorem  bacillo  mifcet , adhibendo- 
que  manicam  Hippocratis  procedit 
ut  antea. 

Cap  CXXIV. 

Elegans  rubrum  rofeum : Rojtcbiero. 
Porta  1.  tf.  c.  9.  Rofackrum  vocati  at- 
que 
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que  hinc  praeparandi  rationem  docetr 
Denas  cryftallt  libras  in  ollam  injici- 
to, ubi  optimi  liquefa&um  noveris  , im- 
mergito libram  minii  optimi , dimidiatis 
vicibus  -v ferreo  veru  qudm  citijfimere- 
mifcendo , nam  fui  pondero fit ate  facili, 
'in  fundum  confidet  i ubrremi(lum  no- 
veris , ex  ollula  injlr ument  is  ferreis  , ad 
id  aptis,  evellito  ^ & m a^uam  mergito, 
idejue  tertio  repeterem  pigeat:  mox  fu - 
pra,  seris,  in  calcem  redatii,  uncias  quin- 
que, admifeeto  coloris  fiagrantiffimi  cin- 
nabarim, & maximi  exagitatum  tribus 
horis  conquiefcere  finito . Ubi  id  feceris , 
fi  anni  vitri  fuper addito  ternas  uncias , 
fine  intermijfione  remifeendo , & flori- 
diffimum  rofie  colorem  in  vitro  per  fi  i- 
cies , quo  exornando  auro  uti  poteris.  Hoc 
tamen  modo  poteris. 

^ . . C a p.  CXXVI. 

Quomodo  fulphur  alia  ratione  fi- 
gatur, capite  129.  docet. ' Alium  pro- 
ceflum  , fed  multo  quam  hunc  magis 
prolixum  Birellus  1.  1.  c*$o.  deferi- 

bit. 
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bit.  Atqui  fulphur,  ca  ratione  prae- 
paratum , facile  una  cum  fale  armo- 
niaco  fublimatur.  Nemo  eorum,  qui- 
bus cum  ego  verfatus  fum,  iftiufmodi 
fixationem  fulphuris  probat , qualem 
Helmontius.  Etenim  in  fuo  de  ele- 
mentorum miftura  , nolle  fefe  viam 
inquit,  qua  mediante  fulphur  quo- 
modocunque  dilTolutum  reducatur 
in  pulverem  terrefh  em  fixum.  Quem 
hic  pulvis  in  arte  vitraiia  ufura  ha- 
beat, 4author  nofter  nullibi  docet.. 

C A p.  CXXIX. 

Rubrum  pellucidum.  Libaviusl.  2. 
tra&.  1.  c.  35  conjedurando  hunc  ex 
aiiFo  colorem  quafi  acu  tetigit , his 
verbis  : In  ea  fum  fent  entia,  dtinBurd 
rubrd  auri , in  liquorem  vel  oleum  diffo- 
luti , & j specialiter  d cryftallo  Rubinum 
haud  incommode  formari  pojfe : cujus 
fuae  conjedurae  hanc  rationem  affi- 
gnat , quod  Rubini  frequenter  in  lo- 
cis, ubi  aurum  adeft,  in  veniantur,  id- 
eoque  confentaneum  fit  aurum  ibi- 
dem degenerare  in  hanc  gemmam. 

Ca  p» 
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Vttriolum  Venetis • Glauberus  !.  2. 
furni  philofoph.  compendiofam  hanc 
viam  demonftrat : Spiritus  falis  armo - 
niari*,  ari,  beneficio  frequentis' ignit ionis 
& refiinBionis  calcinato,  affufus , hora 
unius  [patio  coeruleum  colorem  extrahit : 
hunc  difroluto  are  decanta , loco  fri- 
gido committe,  & vitriolum  dabit  longe 
elegant tjfimum,  Crolliusin  fua  Bafil. 
Cnym.  praeparationem  hujus  medi- 
cin^  optimi  defctibir.  Beguinusc  17. 
hanc  viam  ccmmonftrat:  Cuprum  cal- 
cinatum  , fi  ve  fquamas  cupri  reduc  in 
pulverem  fubttlem , quem  in  aceto  difliU 
lat  0 per  diem  naturalem  digere.  Ttnffum 
acetum  per  inclinationem  effunde : & 
aliud  rea  frunde  toties , donec  non  tinga  • 
tur  amplius»  Depletiones  filtra , & tres 
partes  fac  evaporare , vel  difiiUa  \ quod- 
que relinquitur  in  fundo  vafis  , ponatur 
in  locum  frigidum , fic  generabitur  vi- 
triolum viride,  obfcurum . 


.«1 
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Hoc  vitri  genus  Sereniflimus  Prin- 
ceps Rupertm  primus  ex  Germa- 
nia in  Angliam  intulit  ,&  Regi^Maje- 
ftati  exhibuit, qu^  illud  Societati  fiain 
Collegio  Grcsbamenfi  communicavit. 
Statim  l focietate  delegatus  eft  Com- 
mijjariusy  qui  de  eo  quod  fequitur  re- 
tulit , prout  in  libro  ejufdem  focieta- 
tis,  quod  ad  hanc  rem  attinet,  conti- 
gnatum, & eadem  confentientehuc 
tranfcriptum  atque  publicatum  eft; 
id  quod  tanto  magis  defideravi , ut 
haec  ufque  adeo  exa&a  procedendi  ra- 
tio idea  & exemplar  eflet  cujufcun- 
que  alterius  experimenti.Itaa0  j 66 1. 
Societati  retulit  Dn.  Rupertus  Moray . 


A.  B.  filifcm.  B.C.corpus.B.  collum,  A terminu* 
▼«1  extremius  £11. 
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Vitro  conflant  viridi , bene  purga- 
to; ac  nifi  metallum,  ut  vocanr,  probe 
cxcodhim  fit,  nullius  pretii  fum  , fed 
crepant  frangunturque  flatim  atque 
in  aquam  decidunt. 

Optima  ratio  faciendi  iftiufmodi 
vitra  haec  eft,  ut  virga  ferrea  nonnihil 
metalli  ex  olla  affanias,  & immediati 
in  frigidam  ftillare,  ac  tantifper  ibi 
jacere  permittas,  donec  refrigefcat. 

Si  metallum  nimis  ferveat , ftilla 
vitri,  ubi  in  aquam  deciderit , dubio 
procul  crepabit  &fruftillatim  difliliet. 

Quodcunque  vitrum  in  aqua  fine 
crepitu  , donec  refrixerit,  perdurat, 
id  certo  bonum  eft. 

Exercitatiflimus  operarius  debi- 
tum caloris  gradum  ignorat , nec 
quidquam  effefturum  fefe,  quod  exa- 
men fuftineat,  promittere  audet,  plu- 
raque dum  fiunt  pereunt;  quando- 
que duo,  quandoque  tria,  prius  quam 
*mum  fuccedat. 

Nonnulla  quafi  frigore  diffiflafa- 
tifcunt,  non  diffoluto  corpore*  Alia, 

dum 
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dum  adhuc  minus  vel  magis  fervent, 
fine  magno  crepitu  in  frufla  dirum- 
puntur: alia  cum  magno  ftrepitu,  non 
multo  p<?ft  quam  deferbuerunt : alia 
neque  franguntur,  neque  crepant,  an- 
tea quam  plane  refrixerunt : alia  dum 
in  aqua  funt,  integra  manent,  & fpon- 
te  fua , non  fine  magno  ftrepitu  diffi- 
niunt , ftatim  atque  ex  aqua  prodie- 
runt: nonnulla  poft  horae  unius  fpa- 
tium.  Alia  ubi  per  dies  vel  feptima- 
nas  aliquot  perdurarunt , nullo  tan- 
gente dirumpuntur. 

Si  vitrum  iftiufmodi  aliquod,  dum 
fervet,  ex  aqua  exemeris , pars  colli 
tenuior  , &quicquid  a collo  fili  de- 
pendet, & in  aqua  fuit,  in  minutas 
partes  decidet , falvo  manente  cor- 
pore , utut  cavitates  non  minores, 
-quam  quod  diffiliit , habeat 

Quodcunque  in  aere  ^ filo  depen- 
dens, vel  in  folo  jacens  refrigefcit,  ean-. 
dem  per  omnia , quam  vitrum  aliud, 
foliditatem  &c.  acquirit. 

Vitri  ftilla  in  aquam  decidens, cum 
- - - ■ • ' . exi- 
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exiguo  quodam  fibiloftrepit , corpus 
ejufdem  per  exiguum  aliquod  fpa- 
tium  fervet,  plurefqueab  eodem  vel- 
ut  crepitantes  fcintillf  erumpunt,qui- 
bus  mediantibus  fubfilit  & movetur: 
complures  etiam  ab  eodem  ubique 
bullae  in  aqua,  dum  refrigefeit,  afeen 
dunt.  Quod  fi  aqua  decem  vel  duo- 
decim pollicum  profunditatem  ha- 
beat , bullae  antea  quam  fuperficiem 
aquae  attingant , evanefeunt,  eoque 
cafu  nihil  praeter  exilem  ionuro  ob- 
(ervare  licet.  x 

Exterior  vitri  ftillaticii  fuperficies 
aeque  ut  aliorum  vitrorum  glabra  & 
laevis;  vitrum  vero  ipfum  intus fpon- 
giofum  & cavernis  puftulifque  ple- 
num eft. 

In  fundo  maximam  partem  orbi- 
culare , margaririfque  pyriformibus 
nonabfimileetl,  &in  collum  oblon- 
gius termina  cur,  ita  ut  nulla  ex  his  vi- 
tris dire&a,  fed  maximam  partem  in- 
curva , & in  exiguas  plicas  atque  arcus 
finuata  fint , ac  tandem  a collo  in  exi- 
guum apicem  delinant.  Maxi- 
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Maxima  pars  eorum  , quae  in  aqua 
fiunt  protuberandam  &gibbu  quen- 
dam  habet,  imminentem  parti  corpo- 
ris capaciflimae,  & frequenter  in  illud 
latus  inclinantem , ubi  collum  termi- 
natur ; ita  tamen, ut  nonnunquam  il- 
lam partem  vitri  occupet, qu^  in  vafc, 
in  quo  vitrum  fit,  fuperior  eft. 

Si  vitri  ftilla  in  aquam  decidat  ferr 
ventem , certo  frangetur  & crepabit, 
antea  quam  deferbuerit,  vel  momen- 
to poft.In  oleo  olivarum  minus  quam 
in  frigida  periclitatur,  v 

In  oleo  plures  numero,  & aliquan- 
to quam  in  aqua  majores  bullas  emit- 
tunt, & ebullitio  illa  diutius  quam  in 
aqua  durat.  Quae  in  oleo  fiunt,  fulcos 
minus  quam  in  aqua  fafta  fpatiofos 
habent , eorumque  nonnulla  prorfus 
laevia  funt,  & protuberandis  illis  ca- 
rent, quas  alia  poflident. 

Aliqua  pars  colli  eorum , quae  in 
oleo  fa&a  funt,  nec  non  aliqua  fili  te- 
nuioris in  oleoreflindi  parsinftar  vi- 
tri communis  frangitur.  At  vero  fi 

T collum 


Digitized  by  Google 


4*6 

collum  prope  corpus  frangas,  & cor- 
pus ipfum  caua  manu  detineas  to- 
tum crepabit  & frangetur , fed  mino- 
re quam  quae  in  aqua  fiunt  vi  & ftre- 
pitu , & ita , ut  in  aeque  minutas  par- 
tes non  diffiliati  & frufta,  ufque  dum 
dirimantur  , cohaereant : atque  hoc 
cafu  tra&us  & lineae  in  eo  apparebunt 
oblongae , in  centrum  corporis  colli- 
niantes,& cavernas  vel  cavitates  ejuf- 
dem  tranfverfim  fecantes,fed  minores 
numero  & menfura  quam  in  his, quae 
in  aqua  fiunt.  Quod  fi  vitrum  in  ace- 
tum vini  diftillet,  crepabit  utique , & 
antea  quam  refrigefcat,  certo  diffrin- 
getur , atque  dum  decidit , majorem 
quam  in  aqua  ftrepitum  edet  » fed 
bulla^excitabit , minus  quam  in  aqua 
notabiles. 

In  la&e  ftiepitum  nullum  edit, nec 
bullas , quae  quidem  percipi  poflinr, 
excitat : nihilo  tamen  minus  crepat, 
& in  frufta  , antequam  refrigefcat 
diffolvitur. 

In  fpiritu  vini  plures  quam  in  alio 
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quovis  liquore  bullas  excitat,  & dum 
integrum  eft , ultro  citroque  voluta- 
tum , magis  quam  in  aliis  liquoribus 
agitatur , & nunquam  non  crepat  8$ 
in  frufta  concidit.  Si  quinque,  fex  vel 
plura  vitra  ftillaticia  eodem  tempore 
in  fpiritum  vini  decidant , flammam 
quidem  vinum  concipiet,  at  faporem 
particularem  nullum. 

In  aqua  folutionis  nitri  vel  falis  ar- 
moniaci  nihilo  quam  in  aceto  vini 
melius  fuccedit. 

In  oleo  terebynthinae  vitrum  linum 
haud  fecus  atque  in  fpiritu  vini  fran- 
gebatur: ab  altero  flammam  conci- 
piebat ut  jam  nulli  amplius  ufui  e flet- 

In  Mercurio  , bacillo  & vi , ut 
mergeretur , fuba&um  , fuperficiem 
acquifivit  rudem  & depreflam  : at 
vero  experimentum  perfici  non  po- 
tuit , cum  fubigi , ufque  dum  refri- 
gefceret  non  poflet. 

Cum  in  vitro  inftar  calicis  cylin- 
draceo  & frigida  repleto  experimen- 
tum caperetur,  unum  fucceffit,  vitris 

T 2 fex 
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fex  vel  feptem  aliis  in  frufta  diruptis. 
Id  tantum  a nonnullis  h Societate, 
vitrum  ftatim  a lapfu  manu  prehen- 
dentibus obfervatum  eft,  ad  primum 
ejufdem  lapfum  in  aquam , & ali- 
quanto poft , durante  rubro  illo  calo- 
re , rubras  ab  eodem  fcintillas  in  aqua 
promanafle  , eodemque  momento, 
quo  hae  particulas , nec  non  bullas,  ab 
eodem  mani fefte prodeuntes,  erum- 
pebant , non  diffringi  tantum , idque 
aliquando  non  fine  fatis  magno  ftre- 
pitu,  fed  moveri  etiam  atque  fubfilire 
corpus  vitri , tam  illius  quod  perma- 
net, quam  quod  frangitur. 

Ab  idu  levioris  mallei,  vel  alterius 
cujufque  durioris  armamenti  vitrum 
ftillaticium  non  atteritur , fi  tamen 
non  alibi  quam  in  ventre  percutiatur. 

Apicem  ejufdem  frange,  & ftatim 
inminutiflimas  partes  diftiliet,  idque 
non  fine  ingenti  vi  & crepitu  , & par- 
ticulae illas  facili  negotio  in  pulverem 
rediguntur. 

Vitro  fta&Ojfi  liberum  quaqua  ver- 

fum 
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fum  fefe  extendendi  fpatium  fcintillae 
inveniant,, in  orbem,  eadem  qua  py- 
roboli  minores  , quos  ob  fimilitu- 
dinem  mali  granati  Granatos  vocant» 
violentia  difperguntur. 

Nonnulla  vitra  aflrridu  ficci  lateris 
in  frufta  diffiliunt , ftatim  atque  in 
fundo  nonnihil  attrita  funt : alia  nili 
femitrita  perdurant.  Fuit , quod  di- 
midia circiter  parte  abfumta  fepofi- 
tum  , paulo  poft  nullo  tangente  difli- 
liret.  Aliudaffrichi  lapidis,  &adjed:a 
aqua  & fm iride  ad  collum  ufque  de- 
tritum, perdurabat. 

Vitrum  in  manu  cajufquam  fub 
aqua  fra&um,  manum  gravius  & ftre- 
pitu  majore  percellit, quam  in  aere,  ac 
etiamfi  prope  fupcrficiem  aquae  deti- 
neatur, minutarum  tamen  particula- 
rum nulla  extra  aquam  fertur, fed  con- 
trarioquam  in  aere  modo,  citra di- 
fperfionem  in  aquam  decidit:  ac  fi 
unum  ex  bis  vitris  in  Dn.  Boylae i ma- 
chinam mittas , bene  vacuato  reci- 
piente ruptum » haud  fecus  atque  in 
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libero  aere  quaquaverfum  difliliet. 

Si  vitru  iftiufmodi  in  igne  calefece- 
ris, inftar  vitri  ordinarii  fele  habebit, 
nifi  quod  temperamentum  ejufdem 
ita  debilitatur, ut  citra  fradur^  pericu- 
lum minus  quam  antea  fledi  poflit. 

Vitrum  ftillatitium  lithocolla  collo 
tenus  munitum , frado  apice  ftrepi- 
tum  edit , quam  fi  manu  detineatur, 
minorem , fed  ita  ut  totum  intus  dif- 
filium  elTe  liquido  appareat ; ipfe  eti- 
am color  in  caeli um  degenerat , plana 
manente  externa  fuperficie,  fed  illum 
in  modum  collisa, ut  exemt$  partes  in 
floccos  abeant, conicas  quandoque  fi- 
guras repraefentantes  & ufque  adeo 
Fragiles , ut  facili  negotio  in  pulverem 
redigantur. 

Vitrum  iftiufmodi  aliud  lithocolla 
undequaque  pollicis  unius  craflitie, 
tedum,  rupto  apice lithocollam  om- 
nem , haud  fecus  ac  granatus  minor 
bellicus,  in  frufta  comminuebat. 

-v. 

Duo  vel  tria  illius  generis  vitra  ad 
gemmarium  in  hunc  finem  mifla , ut 

mar- 
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margaritarum  indar  perforarentur, 
ada&o  propius  terebello,  ftatim 
in  frufta  difliliebant,  haud 
aliter,  ac  folent,  qui  ru- 
pto apice  diffiliunt. 
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APPENDIX. 

Quia  frequens  fornacum  in  hoc  opere 
mentio  fit,  ex  re  vifum  fuityfub junge- 
re qua  de  hoc  negatio  Agricola  non 
minus  eleganter  quam  perjficue  tra- 
didit, adjettd  figura  fornacum  &in - 
firumentorum , qua  apud  Amfteloda- 
menfes  in  ufu  funt , nec  non  nomen- 
clatura eorum , quibus  Londinenfes 
vitrarii,  Dn.  Meretto  tefie  in  elabo- 
rando vitro  communi  utuntur . Et 
Agricola  quidem  lib.  12.  de  re  me- 
tall  .fic  habet* 

REftat  vitrum,  cujus  confe&ura 
propterea  huc  pertinet,  c^iod  , 
ex  fuccis  quibufdam  concretis , & fa- 
bulo , vel  arena  vi  ignis  &arte  fubtili 
exprimatur : & quod  expreflum , ut 
fucci  concreti  & gemmae  atque  lapi- 
des quidam,  tranfluceat : ut  lapides  li- 
quefcentes&metalla  fundi  poflint:fed? 
primo  mihi  dicendum  eft  de  materia, 
ex  qua  vitrum  conficitur : deinde  de 
fornacibus,  in  quibus  conflatur:  tum 

de 
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de  ejus  conficiendi  rationei  Confit  au-  • 
tem  ex  lapidibus  liquefcentibus  & ex 
fuccis  concretis,  aut  ex  aliarum  rerum 
fuccis,  qui  cum  his  naturali  cognatio- 
ne junguntur.  Lapides  quidem  lique- 
lcentes,fi  fuerint  candidi  & tfanfluci-: 
di, ceteris  proflant:  quibus  decaufisad 
cry  ftallos  primas  deferuntiex  his  con- 
fradisin  India  fieri  vitrum  tam  tran- 
flucida  facultate  praecellens , ut  nui-  - 
Ium  cum  eo  comparari  poflit,  autores 
efle  Plinius  fcribit : fecundas  tribuunt  . 
lapidibus , qui , tametfi  eis  duricia  . 
cryftallorum  non  fit  » tamen  fimili 
modo  candidi  funt  & tranflucentiter- 
tias  dant  his  lapidibus  candidis,  qui 
traflucidi  non  funt.  Eos  autem  omnes 
prius  urere  necefle  eft  : poltea  pilis 
fubjedos  fic  frangere  & comminuere, 
ut  inde  fabulum  fiat : tum  cribrare  i 
quocirca,  fi  tale  fabulum  vel  arena,  fe 
vitrariis  ad  oftia  fluminum  oftendjr, 
eos  urendi  & tundendi  labore  levat. 
Quod  vero  ad  luccos  concretos  atti- 
net, primae  deferuntur  nitro;  fecund$. 

T 5,  iali 
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fali  foflili  candido  8c  tranfl  acido : ter- 
tis fali , qui  conficitur  ex  lixivio,  ex 
cinere  anthyllidis , aut  alterius  herbas 
falfsfado.  Sunt  tamen  qui  huic  fali, 
sion  illi»  fecundas  tribuunt.  Verum 
fabuli  vel  arens,  ex  lapidibus  lique- 
icentibus  confeds  , portiones  dus 
tum  nitri  vel  falis  foflilis,  aut  ex  herba 
falfa  fadi  uni  commifceantur  : ad 
quas  adjiciatur  minuta  magnetis  par- 
jticula : certe  fingularis  illa  vis  noftris 
etiam  temporibus  sqttfc  ac  prifeis  ira 
3n  fe  liquorem  vitri  trahere  creditur, 
ut  ad  fe  ferrum  allicit;  tradum  autem 
purgat,  & ex  viridi  vel  luteo  candidu 
facit:  fed  magnete  poftea  ignis  confu- 
snit:  quivero  jam  didis fuccis  carent, 
ipfi  duas  portiones  cineris  quernei  vel 
ilignei,  vel  cerrei, aut, fi  hi  in  promptu 
sion  fuerint , fagini  vel  abiegni  cum 
fabuli  vel  arens  permifeent , & ad- 
dunt modicum  falem,  ex  aqua  falfa 
vel  marina  fadum  , atque  exiguam 
magnetis  particulam  fed  ifti  minus 
candidum  & tranflucidum  vitrum 
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confidunt : verum  cinis  ex  antiquis 
arboribus  fit : quarum  truncus , ubi 
afTurrexit  ad  altitudinem  fex  pedum 
cavatur,  & inje&o  igni  arbor  tota 
comburitur  , ac  in  cinerem  vertitur: 
quod  fit  hyeme  cum  nives  diutinae 
fedent , vel  aeftate , cum  non  pluit: 
nam  imbres  aliis  anni  temporibus 
quod  cineres  cum  terra  mifceant, 
impuros  reddunt : quamobrem  tunc 
ex  iifdem  arboribus  in  plures  partes 
fe&is  ,•  & fub  te&o  combuftis , cinis 
confiat.  Sed  vitariis  aliis  tres  funt  for- 
n aces,  aliis  duas  «aliis  una:  quibus  tres, 
hi  in  prima  coquunt  materiam  > in 
fecunda  eam  recoquunt,  in  tertia  re- 
frigerant vitrea  vafa  & extera  opera 
candentia : eorum  prima  fornax  con- 
camerata & furno  fimilis  fit:  in  cujus 
fuperiori  camera,  longa  pedes  fex, lata 
quatuor,  alta  duos,  lignis  aridis  ac- 
cenfis  res  miftae  coquantur  acri  igni 
donec  liquefeant , & in  maflam  ver- 
tantur vitream : etfi  nondum  fatis  & 
recremento  purgatam  : ea  refrige- 
rata 
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rata  extrahatur  & in  partes  divida- 
tur : in  eadem  fornace  ollae  , quae 
continebunt  vitrum , calefiant.  - 

Trima  fornacis  inferior  camera  A. 
Superior  B.  . • 

Viterea  majfa  C. 


Secunda 


r 
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Secunda  fornax  rotunda  & lata 
pedes  decem , alta  odo  , extrinfe- 
cus , ut  fit  firmior  , cingatur  quin- 
que arcubus  fefquipedem  craflis : ea 
item  conftet  ex  duabus  cameris  rqua- 
rum  inferioris  teftudo  fit  craflfa*  fefi- 
quipedem:  ipfa  camera  habeat  £ fron- 
te os  anguftum  , ut  ligna  in  focum, 
qui  efl:  in  ejus  folo  , imponi  poflint: 
in  fumma  vero  & media  ejufdem  te- 
fludine  magnum  foramen  rotundum: 
quod  ab  ea  pateat  ad  fuperiorem  ca- 
meram,ut  flammae  in  ipfam  penetrare 
poflint.  At  in  fuperioris  camerf 
muro  inter  arcus  fint  odo  feneftr^ 
tant$ , ut  per  eas  ollf  ventrofig  irvfolo 
camer^  circum  magnum  foramen 
collocari  poflint  : quarum  ollarum 
craflkudo  fit  ad  digitos  duos,  altiu- 
do  ad  totidem  pedes , latitudo  ven- 
tris ad  fefquipedem,  oris  & fundi  ad 
pedem»  In  pofteriori  fornacis  parte 
fit  foramen  quadrangulum,  cujus  la- 
titudo atque  etiam  latitudo  ad  pal- 
mum : per  quod  calor  penetret  in 
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tertiam  fornacem,  cum  hac conj un- 
dam : ea  quadrangula  & longa  pedes 
06*0,  lata  fex,  fimiliter  conflet  ex 
duabus  cameris  : quarum  inferior  l 
fronte  habeat  os , ut  ligna  in  focum, 
qui  etiam  efl  in  ejus  folo  , imponi 
poffint  : ab  utroque  oris  latere  in 
muro  fit  oblongi  vafis  fi&ilis  recepta- 
culum , longum  circiter  pedes  qua*  < 
tuor,  altum  duos , latum  fefqui pe- 
dem. Superior  vero  camera  habeat 
duo  foramina , alterum  a dextro  la- 
- tere,  alterum  a fi niflro , tam  alta  & 
lata,  ut  vafa  illa  commode  in  eam 
imponi  pofiint : qu^vafa  fint  longa 
pedes  tres  , alta  fefquipedem  , lata 
inferiori  parte  pedem , fuperiori  ro- 
tundata : in  his  opera  vitrea  jam  con- 
flata recondantur , ut  mitiori  calore 
refrigerentur  : quf  ni  ita  paulatim 
fuerint  refrigerata  , difrumpuntur. 
Deinde  vafis  lflis  ex  fuperiori  camera 
cxtra&is  & repofitis  in  receptaculis 
prorfus  refrigerentur. 

Secunda 
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Secunda  fornacis  arcus  A. 

Ejus  camera  inferioris  os  B • 
Tenefira  fuperioris  camera  C. 
Ollaventrofa  D. 

Tertia  fornacis  os  E. 
Receptacula  vaforum  F. 
Foramina  fupdrioris  camera  G. 
Vafa  oblonga  A* 


At  quibus  duae  funt  fornaces , eo- 
rum partim  in  prima  coquunt  mi- 
fturam,  & in  fecunda  non  modo  ean- 
dem recoquunt , verum  opera  etiam 
vitrea  reponunt  : quanquam  in  di- 
verfis  cameris  partim  in  fecunda  ma- 
teriam coquunt  , pariter  & reco- 
quunt, in  tertiam  vero  opera  vitrea 
recondunt:  atque  ita  illi  carent  tertia 
fornace,  hi  prima:  fed  iftiufmodi  for- 
nax fecunda  differt  ab  altera  fornace 
fecunda  : etenim  rotunda  quidem 
eft  , fed  ejus  cava  pats  lata  pedes 
edo  , alta  duodecim  , quod  conflet 
ex  tribus  cameris  : quarum  infima 
non  diflimilis  eft  inferiori  alterius 
fecundae  fornacis.  In  mediae  vero 
camerae  muro  funt  fex  fornices : qua 
cum  olla  calefada  in  eam  impofita 
fuerint,  etiam  luto  obftruuntur  re- 
lidis modicis  feneftellis  r in  hujus 
media  camera  fumma  & media  parte 
eft  foramen  quadrangulum  , cujus 
longitudo , itemque  latitudo  ad  pal- 
mum i per  id  calor  penetrat  in  fu- 
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premam  cameram  r quae  pofteriori 
parte  habet  os , ut  in  oblongum  vas 
fi&ile , in  ea  locatum  , opera  vitrea 
paulatim  refrigeranda  reponi  poffint. 
Ea  autem  parte  folum  officinae  eft 
altius,  aut  fcamnum  habet  appolir 
tum,  ut  vitrarii  confcendentes  com- 
modius opera  poffint  recondere. 

Alterius  fornacis  fecunda  camera 
infima  A.  C JHedia  B.  Suprema  C. 

Ejus  os  D.  Foramen  rotundum 
E.  Foramen  quadrangulum  F. 


. Sed 

t 
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Sed  qui  carent  prima  fornace , hi 
cum  munus  diurnum  perfecerint, 
vefperi  materiam  in  ollas  injiciunt: 
quae  no&u  coda  liquefcit  & in  vitrum 
abit.  Duo  autem  pueri  intetdiu  no- 
duque  alternatim  ignem  alunt  aridis 
lignis  in  focum  impolitis.  At  quibus 
una  tantummodo  fornax  eft,  utuntur 
ea  fecunda,  quae  ex  tribus  cameris 
conflat : nam  ut  proximi  materiam 
vefperi  injiciunt  in  ollas:  man£  vero 
recrementis  detra&is  opera  vitrea 
conficiunt : quae  in  fupremam  came- 
ram* ut  alteri , recondunt.  Verum 
fecunda  fornax,  five  ex  duabus , five 
ex  tribus  cameris  conftiterit , atque 
etiam  prima , fiant  ex  lateribus  crudis 
infole  (iccatis:  qui  du&i  (int  ex  terra, 
quae  facili  igni  neque  liquefcit , nec 
in  pulverem  refolvitur : & quae  a la- 
pillis purgata  (it,  atque  bacillis  verbe- 
rata : eadem  terra  calcis  loco  lateres 
interlinantur: ex  eadem  figuli  forment 
tam  vafa  qu^m  ollas , eaque  in  umbra 
ficcent.  Duabus  partibus  abfolutis 
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reflat  tertia.  Maffa  vitrea  in  prima 
fornace  eo,  quo  dixi  modo , confeda 
& fra&i  miniftri  fecundam  excalfa- 
ciunt , ut  ea  fragmenta  recoquant. 
Dum  vero  hoc  agunt,  interea  olla?  in 
prima  fornace  primum  lento  igni 
calefiunt  , ut  humorem  exhalent: 
deinde  acriori , ut  ficcatae  rufefcant: 
mox  vitrarii  hujus  os  aperiunt,  & 
ollas  forcipe  prehenfas,  fi  rimis  non 
fatifcunt  * celeriter  in  fecunda  repo* 
nunt : '&  recalfa&as  fragmentis  vitre$ 
roafTae , vel  vitri  complent : deinde 
feneftras  omnes  luto  & lateribus  ob- 
flruunt:  cujufqueloco  duabus  tan- 
tummodo feneftellis  relidis , de  qua- 
rum altera  infpe&ant  & fiflula  reci- 
piunt vitrum , quod  oll^  in  fe  conti- 
nent : in  altera  reponunt  alteram  fi- 
flulam  ut  calida  fiat:  utraque  orichal- 
cea,  vel  asnea,  vel  ferrea  eft,  tres  pedes 
longa:  quin  ante  feneftellas  crufla 
marmoris  fornici  imponitur:  atque  ei 
rurfus  terra  aggerata  & ferrum  : hoc 
fiflulam  in  fornacem  immiflam  reti- 
net, 
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net,  illa  oculos  vitrarii  ab  ignis  calore 
tuetur  : his  omnibus  ordine  fadis  vi- 
trarii opus  perficiendum  aggrediun- 
tur. Lignis  autem  aridis , qu§  flam- 
mam , non  fumum  emittunt , frag* 
menta  recoquunt : fed  quanto  diutius 
recoxerint , tanto  puriora  & magis 
translucida  ex  eis  fiunt  opera : tanto 
minus  maculofa  & veficulis  turge- 
fcentia:  tanto  denique  facilius  vitrarii 
fuum  munus  exequuntur ; quocirca 
qui  materiam , ex  qua  vitrum  confi- 
citur, unam  modo  nodem  coquunt, 
ac  mox  ex  ea  opera  vitrea  efficiunt, 
minus  pura  & translucida  iaciunt> 
quam  qui  primo  rraffam  conficiunt 
vitream , dein  ejus  fragmenta , diem 
nodemque  recoquunuatque  hi  etiam 
minus  pura  & translucida , quam  qui 
duos  dies  nodefque  eadem  reco- 
quunt : nam  vitri  bonitas  non  folum 
in  materia,  ex  qua  conficitur,  lita  efi, 
fed  etiam  incoquendo.  Saepius  autem 
vitrarii  fiftulis  rapiunt  experimen- 
tum : fed  quam  primum  ex  co  didice- 
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rint  fragmenta  reco&a  fatis  effe  pur- 
gata, quifque  altera  fiftula  in  ollam 
demifla , & paulatim  verfata , recipit 
vitrum:  quod  tadquam  lentus  aliquis 
& glutinofus  fuccus  ad  eam  adh^re- 
fcit;  & quidem  globulofum.  Recipit 
vero  tantum,  quantum  ad  opus, quod 
efficere  vult,  fatis  eft:  id  marmori  im- 
preflum  volvit  & revolvit,  ut  adune- 
tur : atque  per  fiftulam  infpirans  ve- 
fic$  inftar  inflat:  quam  fiftulam  quo- 
ties infpirat,  f$pius  vero  infpirare  ne- 
cefle  habet,  toties  eam  repente  remo- 
tam ab  ore  ad  maxillam  admovet,  ne 
flammam  fpiritu  rcdu&o  in  os  trahat: 
mox  fiftulam  fublatam  jcircum  caput 
in  orbem  torquens  vitrum  facit  lon- 
gum , aut  idem  in  ^reo  inftrumento 
cavo  verfans  figurat:  tum  recalfacien- 
do , inflando,  premendo,  amplifican- 
do in  poculi,  vel  vafis,  vel  alterius  rei 
figuram  mente  conceptam  format: 
deinde  rurfus marmori  imprimit,  at- 
que fic  fundum  dilatat : quod  altera 
fiftula  in  partem  interiorem  compel- 
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lit:  poflea  forfice  ejus  os  amputat : at- 
que, fi  res  hocpofiulat,  pedes  &anfas 
affingit:  quinetiam , fi  ei  libitum  fue- 
rit, inaurat,  & variis  coloribus  pingit. 
Poftremd  in  oblongo  vafe  fi<5Hli,quod 
eft  in  tertia  fornace , vel  in  fuprema 
fecundf  camera  reponit , finitque  re- 
frigerari : quod  cum  talibus  operibus 
fenfim  refrigeratis  plenum  fuerit,  ba- 
cillo ferreo  lato,  fubipfum  a&o , fub- 
latum  in  finiftrum  brachium  in  altero 
receptaculo  collocat. 

Vitrarii  autem  diverfas  res  effi- 
ciunt: etenim  fcyphos,  phyalas , ur- 
ceos, ampullas , lances , patinas , fpe- 
cularia , animantes , arbores,  naves: 
qualia  opera  multa  pr^clara  & admi- 
randa, cum  quondam  biennio  agerem 
Venetiis,  contemplatus  fum : in  pri- 
mis vero  anniverfariis  diebus  feftis 
afcenfionis  dominic$  cum  venalia  ef- 
fent  apportata  Morano : ubi  vitrarie 
officing  omnium  celeberrima  fiunt: 
quas  vidi  cum  alias,  tum  maxime  cum 
certis  de  caufis  Andream  Naugerium 
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in  $dibus,  quas  ibi  habebat,  una  cum 
Francifco  Afulano  convenirem. 

Fifiula  A.  - 

Feneftella  B- 
Marmor  C. 

Forceps  D. 

Injhumenta  quibus  forma  funt  data  E. 


Rcfta- 
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Reftabatut  non  formas  modo  for- 
nacum  , quas  Amftelodamenfibm  in 
ufu  funt,  earumque  inftrumenta , fed 
omnem  etiam  univerfi , operis  appe* 
ratum  & procedendi  rationem  fucrin- 
&e  & breviter  adumbraremus.  Sed 
enim  quia  potiffima  illius  artificii 
Dn.  Merrettus  cum  cura  profe- 
cutus  eft , contenti  erimus  ea 
adduxifTe,  qux  li  rem  per 
fe  obfcuram  non  omnin® 
planam  reddere,  cer- 
te illuftrare  tanti 
viri  labores  po- 
terunt. 


s 
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INSTRUMENTA 

Et 

FORNAX  VITRARIA 

apud  Amftelodamenfes. 

a.  a.  a.  TT  limina  marmorea  vel  fer* 

JLjrea,  fuper  quibus  metallum 
■ ubi  ex  fornace  recens  prodijt  , ut  a - 
dunetur  hinc  inde  verfant . 

b.  b.  ‘Bocca , os  vel  Orificia  ,per  qua 
ollas  in  fornacem  inferunt  & metaU 

- Ium  ex  ollis  eximunt . 

c.  Orificium  aliud  minus,  Italis  Boo 

carella  diffium , per  quod  diverfum 
Vitri  genus  educunt.  . d 

d.  Murus  transverfus , qui  arccrnU 
Calori  & firmandis , ut  vocant  Hal- 
firtlellis  infervit*  » 1 

e.  HalfinelU  vel  unci  in  quibus  in 
flrumenta  recumbunt . 

Infirumenta  vitrariorum  , qualia 

fiunt  cannae,  fpiei,  pontello. 
g.  Rutabulum  quo  carbones  cinere  fi-  * 
que  verfiant  & commovent. 

V h,  Co - 
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h.  Cochleare  majus  aneum  quo  cineres 

lixiviumque  ex  lebete  transfun- 
dunt, . . 

i,  (fochleare  minus  quo  metallum  in 
fornace  verfant  ,&  ex  olla  in  ollam 
transferunt. 

k.  1.  Batillus  major  & minor , quibus 
decujfas  d cannis  vitri  particulas 
excipiunt,  & in  ollas  conjiciunt. 
Jguorum  minor.  I.  ejus  magnitudinis 
eft  , ut  per  orificia  b.  b * commode 
tranfire  pojfit. 

m.  Pars  fornacis  quam  Leeram  vo- 
cant , in  quo  vitra  f mfim  deferve • 
fcunt. 

o.  Orificium  Leera , per  quod  vitra  in 
Leeram  inferuntur . 

o.  Extremitas  Leera  , qua  in  came- 
ram definit,  ubi  vitra  jam  refrige- 
rata f e ponuntur. 

p.  Olla  vitrariorum  triangularis  qua 
A mflelodamenfes  utuntur . 

q . Olla  vitrariorum  rotunda  qua  Har - 
Umi  utuntur • 

A.  For - 
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A.  Forfex  Italis  tagliante  difta3  qua 
fu  per  fluitate  s vitri  refecant. 

B.  Tudicula  pluribus  locis  perforata  9 
qua  fal  Alkali  fubfldens  exci- 
piunt. 

C.  Inftrumcntum  Italis  Borfella  di- 
ttum3quo  vitra  pro  re  nata  coarttant 
vel  extendunt , & Uvigant» 

D.  Borfella  da  fiori  Italis , qua  vi- 
trum vellicando  diverfi  generis  flo- 
res vel  ornamenta  efficiunt » 

E.  Borfella  puntata , qua  vitrum  ex- 
tendendo & replicando  funis  in  mo- 
rem contorquent» 

F.  Canna  vitrariorum , aliqua  fui  par- 
te ligno y ob  calorem  & ut  tanto  com- 
modius tr altari  poffit , veflita » 

G.  Inftrumentum  quo  in  conflandis  va- 
fls  urinari js  utuntur» 
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*De  injirumentis  quibus  vitra - 
rij  apud  uinglos  utuntur,  Cl.  Dn . 
Merrettus  appendicis  loco  • • 
hac  habet. 

CApite  de  Fornacibus  recenfui 
inftrumenta  quibus  utuntur  in 
elaborando  metallo  cryftallino  : Ce- 
terum quia  nullam  eorum  mentio- 
nem feci , quibus  utuntur  in  elabo- 
rando vitro  communi,  en  illa  tibi  eo 
qui  fequitur  ordine. 

Two  Bars  , Velles  duo , quatuor  aut 
circiter  cubitos  longi , quibus  ollas 
" attollentes  in  fornacem  mittunt . 

A Padle.  Fala  qua  cineres  & arenam 
in  calcaria  verfant  atque  commo- 
vent. ‘ • V:S  • . * • ' 

Rakes.  ‘Rutabulum  quo  cineres  & 
arenam  hinc  inde  corradunt. 
Procers.  Inftrumenta  funt  ferrea  , in 
extremitate  uncinata  , quibus  ollas 
fuo  loco  , c 7*  ad  utrumque  onftcij 
“ fornacis  latm  unam,  ita  collocant 

ut 
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- ut  nec  procul  nimis , nec  nimis  prope 

. adftent . 

Ladles.  Tudicula  , quibus  metallum 
ex  olla  alia  in  aliam  transfundunt, 
five  td fiat  ob frafturam  olla,five 
aliam  ob  caufam . 

Smal  ladles.  Tudicula  minores , qui- 
bus operarij  fal  alkali  & recremen- 
ta quaque  defpumando  ab  ollis  operi 
infervientibus  auferunt . 

Strocals.  Inflrumentum  e(l  oblongius 
ferreum  inftar  batilli,  quo  metallum  • 
ex  olla  dirupta  in  integram  trans - 

. • ferunt . 

Forks.  Furca , quibus  intermedia  cla- 
throrum  foci  vellicant  , ut  cineres 
tanto  facilius  de f Cendant , & ignis 
reddatur  luculentus. 

* - * > . f 

Sleepers.  Vettcs  vel  clathri  majores, 
quibus  transverfim  incumbentes  mi- 
nores alij  impedimento  funt , quo 
minus  carbones  defcendant  , &_  li- 
berum cineribus  tranfitum  permit- 
tunt. 

Ferrets.  Infirumenta  funt  ferrea,  qui- 
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bus  experimentum  capiunt  an  metal- 
lum operi  aptum  jit , nec  ne  : quibus- 
que orificia  ampullarum  vitrearum 
formant, 

Fafcets.  In  frumenta  funt  ferrea  , qua 
in  ampullas  mittuntur  , ut  deferri 
commode  ad  calefaciendum  pof- 
ftnt * 

The  pipes.  Carna  funt  ferrea  , quas 
inflando  vitrum  formant,  - { 

Pontee  ftake.  Ferrum  eft  , cui  ligni 
particula  incumbit , in  qua  vitrum 
d cannis  ablatum  hinc  tnde  verfant , 
ut  inftr umento  ponte  ditto  adne lia- 
tur, 

Shears.  Injlrumenta  funt  quibus  vi- 
trum formatur  & abfolvitur . 

SciUers.  JQuibus  vitrum  refecant  U- 
vigantque, 

Cranny . Ferrum  eft  orbiculare  inaquo 
vitrum  v er f antes  collum  ejufdem 
tenuius  reddunt, 

Tower.  Ferrum  eft , cui  Pontee  dum 
v.trum  calefit  incumbit, 

Vtverfa  formarum  vel  tj porum  fpe- 
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cies  y quibus  mediantibus  varias  fi- 
guras , & protuberantias,  pro  cujus - 
que  typi  qualitate  & figura  effior* 
rnant. 
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Memorabilium • 

A. 

AChates  ex  vitro  ut  fiat.  87:  369,  37» 
jEgyptii  artis  vitraria?  periti.  2 f £ 
Airis  tremuli  calcinatio,  41 : 4£.  Ejus 
natura,  ibid.  cr  4 f . Perfeda?  ealcinationis 
ligna,  fo.  Idem  ter  calcinatum  tingendo 
vitro  , 45.  Idipfum  ut  fumptu  minore 
fiat.  £4 

vEris  ufus  in  Officina  vitrariorum  improba- 
tur, 14;  299.  Iijus  bradea?  ut  formen- 
tur , 3 £7.  Ejus  calcinatio  vitrioloVeneris 
fada.  342 

ALs  quomodo  calcinctur,34. 3 f.  Quem  in  fi- 
nem,ihid.  Ejus  quinque  modi  defcript i.ibid. 
A£s  ex  cupro  & lapide  calaminari  factum,  3 £.3. 

Ejus  proceflus  enarratur.  ibid* 

Alcali  quid  iit.  i£.  videKali. 

Alcalifatum  lal  quid  fit  Chy micis.  30$ 

Alga  Vitrariorum.  309 

Alumen  rocca;.  71' 

Amaufa  quid.  382 

Amethyfti  color  in  vitro,  109: 371.  Frittam 
Cryftalli  defiderat.  ibid . 

Animam  Saturni  extrahere.  21  f:  2 16 

Anrimonium  an  vitrum  tingat.  319 

Aqua  fortis  Anglico  vitriolo  fa<5Ea  nullius  pre- 
tij , 3 £0.  Ex  vitriolo  Gedanenfi  lauda- 
tur, 366.  Qualis  pro  extrahendis  coloribus 
bon*  nota:  ufurpanda,  3^0.  Ejus  con- 
fodio 
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fcftio  potcntiflima,  jll 79*  Quid  circa* 
hujus  praeparationem  necerTario  obfeivan- 
dum.  367 

Aquam  fortem  quilibet  pro  (e  praeparare  de- 
bet, }6f.  Quare.  *"  ibid. 

Aqua  marina  ftupcndx  pulchritudinis , ^9. 
Eadem  in  Cryftallo  artificiali,  Italis  Bol-_ 
lito  di&a  f o.  & fcqq.  Ejus  color  ex  fcoria 
f6.  in  vitro  plumbi.  113 

Aqua:  marina:  color  in  arte  vitraria  primarius 
cft,  44*  Ejus  confeftio , ibid.  er  47.  Rc- 
. fpuit  magnefiam,  44.  Ex  cryftallo  artifi- 
ciali elegans  magis  paratur  quam  cx  vitro 
- communi.  : ^ . ibid. 

Aqua  regia , qua  aurum  & metalla  reliqua  dif- 
folvuntur,  argento  excepto,  80,  Quid  circa 
ejus  compofitionem  obfervandum.  ^68 
Arabicus  color.  . , fo 

Arbores  qua:  ignem  alunt  vehementem , \ii 
' ' .5A1?  . 

Arena  in  officinis  vitrariorum  , quando  ad- 
hibeatur, 21:  J04.  Qualis  adhibenda , ibid. 
Ubi  plerumque  reperiatur,  ibid.  Ejus  va- 
rietas. ibid. 

Arfenicum  Chryftallinum.  73  • 136 

Ars  elaborandi  vitrum  inter  recentiorum  in- 
..  venta,  160.  Ejus  cognitionem  vero  cfte 
antiquiffimam,  ibid.  Alix  ignota  fuit,  ex- 
cepta Sidone  , & China  , quibus  fero  inno- 
tuit. 2^6,1$ 

Afterix  color  in  Cryftallo  montana. 

• Aureus  color  iu  vitro  faftidiofus , 104.  Sum- 
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mam  attentionem  defiderat,*6zd.  Idem  Co- 
lor in  vitro  plumbi.  i$i 

Aurum  impedit  efFervefcentiam  vitri,  379 

B. 

* / 

BAlaffij  color  in  cryflallo  montana , 156. 

In  vitro.  * 21  f 

Boccarella:  quid  fint.  - 2S1.449 

Bollito  quid  fit,  1,8.19.44.  Quomodo  fiat*  £ 
fcqq. 

Borfella  quid  fit  Italis , 4 f 1 . Borfella  da  fiori, 
ibid.  BorfTellapuntata,/&/d.  Earum  figu-  l 
ras  exp  refla:.  ' ibid. 

Britanni  fc  vitro  quondam  inficiebant,  1$ 7 • 

1 

C. 

GAdmiae  proprietas.  41 

Carruleum  Germanicum  ut  fiat.  x 9 f 

Casruleus  vel  aquas  marina:  color  fimplexv 
47,  fo.f  8.344.  In  vitro  plumbi.  149 

Calcaria  quid  fit,  1 o.  10.178.  Ejus  forma  de- 
feripta,  ibid.  & 43  f . c?-  fcqq. 

Calcedonius  ex  vitro  formofus,  84.  Ejus  va- 
ria & multiplex  prasparatio , ibid.  C>  ftqq* 
Omnium  pulcherrimus  defcnbitur  , 94. 

C*  fcqq.  Quid  circa  prasparationem  Calcc- 
donij  obfervandum.  570 

Cali,  videKali. 

Canna  vel  fiftula  vitrariorum  exprefla>447  4f  1 
Ceruflas  in  officinis  vitrariorum  ufus,  157 
Chalybea  miftura  pro  fpeculis.  197 

Chryfoliti  color  in  cryftallo  montana.  118 

Chpy-  . 
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Chry-folitus  orientalis.  i fo.  3 80.5  91 

Cineres  vitrariorum  quales, 293.  Undchodic 
advehantur, ibid.  Non  omnes  fal  asquc  can- 
didum reddunt.  3j| ' 

Cineres  ex  diverfis  plantis  & herbis  recenfen- 
tur.  17.18.308,  cr  feqq. 

Cineres  fmcgmatici  unde  advehantur  , 310 
ex  quibus  arboribus  parentur.  ibid . 

Cineres  vegetabilium  optimi  quales.  ibid. 
Cineres  fraxini  & Oxyacanthi  metallum  red- 
dunt candidum*  ■ ibid. 

Cinerum  qualitas  ut  cognofcaturr.  2. 2^8 
Claudiani  infignis  locus  de  fphjera  vitrea 
Archimedis.  264 

Cocci  color  ut  extrahatur.  ' 204 

Colcothar  pro  pi&oribus.  l6c 

Collum  in  vitro  quid  fit,  28.32?.  Sempcr de- 
cutiendum antequam  recens  metallum  ex 
olla  promitur,  ibid.  Quare,  ibid.  Ubi 
conjiciendum.  ibid.  , 

Colores  in  vitro  ante  elaborationem  bene 
mifcendi , 46.  Male  praeparati  venuftatcnt 
& fplendorem  non  exhibent,  71.  Inten- 
dendi funt  vel  diluendi  pro  ratione  ope- 
rif*  ' 46 . 62 

Colores  in  arte  vitraria  maxime  lnfi- 

gnes.  141 

Compofitum  ex  quo  Calcedonij  color  fit  qua- 
le fit.  71 

Cribrum  anguftum  & ligna  arida  omne  decus 
fornacis  conftituunt.  21 

Crocus  ferri  vel  Martis  quid  fit»  Ut 

V*6  fiat 


Digitized  by  Google 


t U D EX. 


$at  Sulphure,  ibid.  ficeto  ferti,  $8. 

/am , 59-  361.  re***-  40»  & lil 

r ryftallinum  ut  fiat,  z8  ct-  /f  Idem  ut  fiat 

elegantius.  • 3° 

Cryftallo  in  Officina  vitraria  debentur  pri- 

. mr.  3°r 

Cryftallum  montanam  praeparare,  142, : $84. 
eandem  tingere  colore  vipera  » 13  f . ejus 
operatio  valde  periculofa>&  caminum  re- 
quirit largum.  ibid. 

Cry ftallus  ex  pulvilculo  optima,  i.  Omnium 
optima,!  i&fcw 

Cuogolo  quid  fit,  303.  Ubi  Colligatur,  ibid. 
Cuprum  omnium  metallorum  maxime  mal- 
leabile  eft,  348.  Malleabilitatem  in  cuden- 
dis nummis  promovet,  ibid.  Modico  i^ne 
funditur,  ibid.  Citra  magnam  difficulta- 
tem ab  igne  in  pulverem  refolvitur  , ibid. 
facillime  a fpiritibus  acidis  vel  fale  corro- 
ditur, ibid.  a,  cadmia  augetur.  jyy 

Cyaneus  vel  turcinus  color  in  arte  vitraria 
praecipuus,  £6.  Ut  fiat ,ibid.  cr*  100.  364 

- E. 


ENcaiifta-exqua  materia  fiant.  i6f 

Ejus  vox  unde  derivata.  59f 

Encaufta  & Amaufa  unum  & idem.  183 

Encauftum  ^Ibum,  167  •'  39^*  ^<[u<£  mari- 

na, 1I8.  Balafsij  coloris  y 21  f.  CtruUum.  1 
179: 188.  Flavum.  187.  Nigrum.  183: 184. 

P urpurcum.  18 y:  397.  Rofeum.i  17  : 21S. 
-Rubrum  > 114-  Turcoidis  colorem  referens 

co- 
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178  •'  ^96.  Violaceum,  183.  Viride., 
180. 

Experientia  plus  docet  quam  diuturna  ftu- 
dia.  lS 

Experimenta  quibus  tinftura*  ex  cupro  extra- 
huntur. 

Extra&io  humiditacis  ex  tartaro  quam  fit  ne- 
ceflaria.  300:  jot 

Extremitas  vitri  qua  cannis  adhaeret  femper 
•decutienda  antequam  metallum  recens  ex 
'olla  promitur.  18:32^ 

F. 

TJErrettum  Hifpanicum  facere, 34:36.  Quid 
fignificcr,  i£/d.  342.  Ejus  utilitas,  36* 

Ejus  notae  342.  Undederivetur.  ibid.  Eo 
capillos  denigrant  Hifpani.  ibid. 

Filix  herba  quando  refecanda , 161  307.  Sal 
reddit  copiofum  , ibid.  Aureum  colorem 
mirum  in  modum  reddit,  17.  Sal  tartari  ei 
addi  non  debet.  ibid. 

Fixa  falia  cuprum  folvunt.  3j^ 

Flavus  color.  43 

Florentina, (\ iimtum  eft  hic  hoc  vocabulum  pro 
moneta  quam  Florentini  fiaftram  vocanr, 
eandem  habet  magnitudinem  & craflitiem 
quam  pree  fe  fert  nummus  noftratium, 
quem  nos  Vucatonem  appellamus.  3 ^ 

Forfex  vitrariorum.  , • 4^1 

Fornaces  in  quibus  cuprum  & Cadmia  fun- 
ditur cujus  fint  magnitudinis  & ftru- 
ftura?.  * • 3 f 6 

For-i 
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Fornacis  interior  facies  ex  qua  materia  fabri- 
cata , 28  f.  Exterior*  z 86 

F©rnacum  forma:  diverfie,  178..  G*  feqq.  4^1. 

C*  feqq. 

Fornax  lignis  iiccis  &■  durioribus  calefacien- 
da. 2f.  18.  29.  f$. 312. 

Fritta:  nomen  unde  derivetur,  318.  Quid  fit 
& quemodo  fiat.  &•  feqq.  15.  C*  feqq. 
318.  &•  feqq.  quot  horis  abfolvatur,i£id.- 
feW'  ejus  varix  Ipecies.  ibid. 

Fritta  in  calcaria  non  commovetur  nifi  o- 
mnis  fumus  abierit.  275 

Fritta:  qua:  ex  pulvere  fit , & ejus  quae  ex 
rochctta  orientali  extrahitur  differentia.  20 
Fumus  in  fornace  vitraria  femper  noxius  eft, 
& fumroe  vitandus.  Zf.  28.  29. f 4 

Fufor  apud  vitrarios  quis.  173  . 

< G* 


GEniftarum  lacca.  (32 

Glafs  unde  derivetur. . 137  ' 

Glaftum  cur  acquifiverit  nomen  vitri.  253 

Gluten  pifeium  in  officina  vitraria.  138- 

Granati  color  in  vitro  communi,  107*108.  In 
vitro  plumbi.  1 5 1 

Granatus  Bohemicus  colorem  in  igne  fer- 
vat. . 595 

Grumi  vini , 3 . $ t.  Ut  calcinentur  , Sx,  300. 

An  difierant  a tartaro.  299 

Gypfum  in  officina  vitraria*  199 

tL 


HA  lfincIla:  quid,282.  Earum  locus  in  for- 
nace demonftratus. . 449 

Hara- 

-4 


Digitized  by  Googb 


L N D E X». 

Mammonitrum.  jjlF 

Herba:  capillares  an  femen  producant.  507  • 
Herba?  qua:  lal  reddunt  quando  refecan- 
da:.  308.  cr 

Hyacinthi  ex  vitro  plumbi  confe&io.  577 

r 

I Afpis,  87. 369.  37,9.  Fufionemnon  reci*4 
A pit.  Mf 

Ignis  in  arte  vitraria  utramque  facit  pagi-^ 
nam » Trrfat.  Ejus  violentia  in  quibulHam 
noxia. . 7P 

Ifat is  quid  fit.  iy8 

Inftrumenta  ferrea  quibus  operarij  in  arte  vi- 
traria utuntur  munda  & polita  iint  opor-  - 
tet , tS*  Eorum  varia  nomina  & figu- 
ra;. 447*  C7*  Jeqq, 

K. 

K Ali  diverfa:  fpecics.  291. 

Kali  quando  refecandum , 197.  Et  qua 
ratione  ciaeres  ex  hac  herba  comburan- 
tur. ibid» 

Kircheri  • experimentum  de  vitro  plum- 
bi. m 

L. 

LAc  virginis.  337 

Lacca  coccinea  pro  pi&oribus  , 20?. 
feejej.  BalaffijcoIoris;2if.  Rubrafinftar 
fanguinis,  214.  Varij  coloris,  190.  C* /fff. 
Cya  nea  vel  ultramarina.  200 

Lacca  ex  ligno  Brafilienfi , 210.  Ex  ru- 
bia , ibid.  Ex  granis  Kermes  2x1.  Ex 

floribus 
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floribus  Genilte  pro  pi&oribus , 192»  Ex 
papavere.  19}.  Ex  Rofis ,ibid.  cr  feqq.  Ex 
Iride,  ibii.  Ex  Violis  rubris,  ibid.  Ex 
floribus  Aurantiis,  154  Ex  Papavere  er- 
ratico ,ibid.  Ex  floribus  Borraginis  , ibid. 
Ex  floribus  Braflica: , ibid.  Ex  Gladio- 
lis. ibid. 

Lacca  viridis  ex  Malva,  1^4.  Ex  Pimprnel- 
la,  ibid.  Ex  omnibus  aliis  herbis.  ibid. 
La&eus  color  in  vitro  egregius,  113.  Idem 
magis  pulcher  magisque  candidus.  114 
Lapides  qui  vitro  faciundo  apti  funt , 8j  303. 

Eorum  differentia.  3oi 

Lapides  prctioli  colorem  in  igne  depo- 
nunt. # 

Leera  quid  fit,  284.  Ejus  defcriptio,  ac  for- 
maexprefla,  ibid.  & 449.  $5 feqq. 

Legumina  quae  lal  reddunt.  JJI 

Lig  na  dura  & arida  in  Officina  vitraria  ad- 
bibenda. 2f : 28, 29,  f3,  322,- 
Libavij  de  vitrariis  judicium.  290 

Limarura  ferri  vel  chalybis  pro  croco  Mar- 
tis , 37:*8>  ?9, 40-  # 

Lixivium  ex  Soda  vitrariorum  & calcc.  397 

M. 

MAgifterium  quo  cocci  calor  extrahi- 
tur. .•  • 204 

Magnefia unde dida , 332.  Hodie  ex  Ger- 
mania affertur,  333.  Foditur  etiam  in 
Italia  in  montibus  Viterbij , ibid.  Pedo 
montana  omnium  optima , 26:27,33.  So- 

mer- 


Digitized  by  Google 


INDEX. 

* merfetenfis  Pedemontana:  a»quiparatur* 
341»  Sapo  vitri  difta.  332 

Magnefix  proprietates,  27:  2£,  332,  340. 

Ejus  prajparatio  tingendo  vitro.  33 

Malleabile  an  polfit  confici  vitrum.  27?» 

Margaritas  color  in  cryftallo.  iic> 

Marmor  non  liqucfcit.  24  f 

Marmoreus  color  in  vitro  ut  fiat , 1 1 f . Frit- 
tam  cryftalli,  non  rochettx  defiderat.  ibid. 
Malia,  mons  prope  Carraram*  8 

Materia  ex  qua  fmalta  omnia  fiunt.  i6p. 


Metalla  pro  coloribus  bene  calcinanda , 71. 
non  omnia  fullonem  recipiunt , uti  nec  o-* 
mnii  femi  metalla,  244.  Uno  eodemque 
procedendi  modo  praeparata , colores  ta-* 
, men  mutant  pro  ratione  ollarum.  . 32* 
Metallici  colores  male  reclufi  unionem  tin- 
cturarum cum  vitro  ordinarie  impedi- 
.unt.'  . 

Minij  in  Officina  vitrariorum  ufus.  198 
Modus  quo  elaboratur  vitrum  plumbi»  124. 

Vitrum  commune.  18 z 

Modus  quo  fal  Alkali  a metallo  feparatur.  324 
Molaz  uliis  in  tundendo  tarfol  • 320 

Monita  paftas  earumque  colores  concer- 
nentia. iff;  cp/tff» 

Mortarii  lapidei  in  tundendo  tarfo  ufus.  9.  20. 
Mufaicumopus,  382,  Ejus  derivatio,  ibid* 


<*fW'  - . • 

Mercurius  non  Iiquefcit. 
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Niger  color  in  vitro  ut  producatur  , hi. 

Idem  nigrum  adhuc  pulchrius.  in. 

Nigrum  pro  encauftis.  184.  feqq : 

Nitrum  purgatum.  £1 


OCtbia  quid  fit  Italis.  36. 37.  284 

Ollarum  numerus  in  fornace  pro  ratione 
orificiorum  femper  duplex  , *8o.  Qua- 
re. *bi  i. 

Olla:  fuforiae  ex  qua  materia  confient , 

* Qua  ratione  formentur  > ibid,  Earum  di- 
verfa:  figurati  419«  449' 

Onychinus  color.  4? 

Opali  color  in  cryfiallo  montana. 

Orpello  quid  fit,  41.  ejus  calcinatio  & vir- 
tus. vHt' 


P- 

PAfta  Chryfoliti  orientalis , ifo.  Coloris 
carlcftis,  iyi.  cryftalli  montana:,  142. 
Granati  orientalis,  1 f 3 . Saphiri  orientalis, 
ifl.  Smaragdi  orientalis,i44. 147.  c*  Jeyy. 
Topafij  orientalis.  149 

Paftarum  diverfarum  confe&io,  14.  Cr  fcqq. 
157.  &fcq. 

Pcriici  color  in  la&eo , 116.  in  tempore  ela- 
borandus  & quare.  ibid, 

Perfpicilla  cx  vitro.  Trgfat, 

Pica:  marina:  colorin  vitro.  41*47.  fo. 

Pila:. 
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officina  vitrariorum  ufus.  7 
Herbas  quas  fal  reddunr,  508. 
cr  feqq.  Pro  operationibus  chy  micis  quan- 
do refecandae.  307 

Plantae  quae  colorem  fuppedirant  ad  extrahen- 
dam laccam..  399 

Plumbi  calcinatio.  . nz 

Plumbum  in  fe  rediens  ollas  perrumpit,  37$. 

Quare,  ibid.cr  377.  . : . 

Poculorum  & vaforum  colores  pro  ratione 
magnitudinis  vel  intendendi  vel  minuen- 
di. 46 

Praefurnia  duo  requiruntur  in  omni  fornace. 

2&1m  - - . ... 

Proprietatum  vitri  enumeratio,  : ' 146, 247 
Pulvifculinomenufureceptum.  291 

Pulvifculus  idem  quod  rochetta.  ■ • . 1. 291 

Pulvis  ruber  multis  in  vitro  coloribus  infer- 
viens.  48 

Pyromachium  q wcTfiri  - 28  f 

R.  . 

RAminaditrecottequid.  fo 

Regia  Greshamenfis  collcgij  Societas 
laudata  , 2} 6.  Quem  iu  finem  crc&a,- 
ibid . 

Rochetta:  nomen  & natales , 1.  293.  Idem 
denotat  quod  pulvifculus.  tbid.  Exigua  ta- 
men harum  fpecierum  differentia,  291. 

. cp*  feqq.  ejus  conficiendi  modus,  292.  Sal 
candidius  reddit  Soda  Hilpanica.  1.  204 
Rofichiero  quid  fit  Italis.  ^ 36^ 

Ruber  color  in  vitro  pellucidus.  43.  ii>: 

Ru« 
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Rubini  Color  incryftallo  montana.  . 136 

Rubrum  plenum  > il£j  117 >lZii  inter  co- 
lores difficiles  numeratur,  104.  Incocon- 
• fidendo  fumma  attentione  opus.  ibid. 

Rubrum  tranflucidum.  22  3 

Rutabulum  quid  lic  , 10.  449.  Ejus  figura 
. exprefla.  ibid. 

S. 

SAccharum  Saturni  ut  fiat.  160 : 39; 

Sal  Alkali.313.  Candidum  eft, 3 24.  Gu- 
ftu  nitrum  refert , ibid.  Ab  aere  ac  humi- 
ditate  Facile  diflolvitur  , ibid.  Virrum 
reddit  fragile,  ibid.  metallum  fluidum 
reddit , ibid.  In  Galliis  copiofe  proflat >ibid. 
'■  Galli  eo  utuntur  loco  falis  communis , ibid. 
:■  Exigua  ejus  quantitas  cum  antimonio  &ni- 
tro  mifta , quantitatem  croci  adauget.  327 
Sal  ex  calce  muraria,  19.  Ex  diverfis  herbis  ac 
plantis  quando  extrahendum,  iiL  CP*  feqt[. 
Ex  cruftaceis,&  teftaccis.3  T7.  Sal  marinum 
66.  Saturni  candidiffimum,  r6o.  Expulvi- 
fculo  vel  rochetta  ut  extrahatur.  1.  £5  feqq. 
Qua  ratione  illud  copiofius  exeat.  3.  6, 12 
Sal  Tartari  ut  purificetur.  31 

Salia  loco Gcco fer vanda , 313.  Ex  corpori- 
bus homogencis  optima.  yi 

Salis  volatilis  experimentum.  3fi 

Saphiri  color  in  vitro,  110:  372.  Idem  magis 
venuftus,  iil,  Idem  in  vitro  plumbi,  yi. 
Saphirus  orientalis,  if2.  Ejus  confe&io 
juxta  Portam.  „ 391 

Saroleman  in  Officina  vitraria  quis,  2S4 

Sa- 
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SarofeI  quid  fit.  ' 2$f 

Saturni  Sulphur,  161.  SaI.i6o.Saccharum.r’Z^ 
Scoria:  in  Officina  vitraria  ufiis,  74.  Ejus  bcnc 

• prarparata:  fignum , f f.  f6.  Exea  elegans 
aqua:  marina:  color  in  cryftallo.  ibid. 

Seraveza  mons  prope  Carraram. . i 

Smaltum  , gilbum.  167.  \4qua  Marin 4 

• Balafsij coloris,  zif.  Caruleum.  179:  18S. 
Caeruleum  pittorum,  379 . Flavum,  187.  Nr- 

r £r«*#?i8$.  184.  Vurpureum,  i8f.  Rofeum. 
’]<i 17»  218»  Turcoidis colorem  referens , 178. 

’ Violaceum,  189.  Viride,  180.  e>* Variis 

• coloribus  inferviens.  , 36} 

Smaragdinus  color  in  vitro  com  muni,  f 0:62, 

6},  364.  ,Idem  in  vitro  plumbi.  128 

Smaragdi  confe&io  juxta  Boetium  de  Boot, 
386.  Juxta  alios*  ibid. 

Soda  quomodo,  & ubi  acquiratur,  297.  Quan- 
do in  ufum  deduci  Coeperit.  ' r ibid » 

Specula  ex  vitro.  Tr<ef 

Stanni  in  Officina  vitraria  ufus.  16^ 

Stratificare  quid  fit.  jf:6o 

Succiconcreti  omnes  non  Iiquefcunt:  244 

Sulphur  pro  encauftisSc  laccis  ut  figatur.  220 
Sulphur  Saturni  purificatum. 
v ’ T.  ;»  *..•  . •:  r » / 

T Aleum  fufionem  non  recipit.  •_  244 

Tarfus  quid-fit  & qualis  eligendus>8.quani 
’ minutiflime  tundendus , 5.  elegantius  vi- 
• trum  prasbecquam  arena,  12.  vitriolodat 
confifienriam*,  joirf  ubi  macer  fuerit  quid 
• t agendum*  v , . . 1 1 

? ■ . * Tar- 
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Tartarum  quid  fit , *i6.  Ut  uratur,  500. 

ubicalcinandum,$i6.  Vafis  adhaeret.  ^55 
Tartarum  & grumi  vini  an  re6te  dicamur 
unum  & idem.  . < *99 

Tartarum  vini  rubri  eligendum.  . . 81  . 

Tin&ura  Martis.  • • ' - ' 361.361 

Tomenti  albi  in  officina  vitraria  ufus.  103 
Topalius  orientalis,  149.  Ejus  confe&io  juxta 

•Portam.  • 13® 

Topalij  color  in  vitro  pIumb,U9.  Inciyftallo 
fnontann.  ivll6 

Tremolante  quid  fit  Italis,  41.  Ejus  caJcmatio 
& virtus.  *bid. 

Tudicula  perforata  exprefla.  4fi 

Turcinus  color  in  vitro.  fo.66 

Turcoidi  naturali  nativum  colorem  deperdi- 
- tum  reftituere.  i li*» 

V. 

V Egetabilia  omnia  quae  copiam  praebent 
alkalifati  falis  vitro  apta  funt,3©8.Pro 
ratione  tempeftiviatis  anni  differunt,  ibid * 
Viride  ex  Malva,  194.  Ex  Pimpi nella,  64. 1 94. 
Smaragdinum , f o.  6z,  63.  Smaragdinum 
in  vitro  plumbi  admirandum.  118 

Viridis  color  admirandus.  64.  6j 

Vitrarij  colores  quos  intendunt  non  femper 
affequuntur.  ’ ' ' • * ' * ‘ ’ 144 

Vitrarij  quot  horis  opcTentur.  29° 

Vitrarius  alias  fufor  nuncupatus.  *79 

Vitri  antiquitas  , Vr*f  Autb.  149.  $ /^44* 
ejus  utilitas  & commoditas»  ibid.  Ufu* 
multiplex.  161.  cr  fcqfr 

Vitri-  ^ 
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Vitriolum  Anglicum  nullius  pretij  pro  aqua 
forti,  jfo.  Gedancnfe  laudatur,  ibid.  ut 
purgetur.  79 

Vitriolum  Veneris  fine  corrofivis  /pagyricc 

ut  fiat.  

. Vitriolum  Veneris  ex  quo  verus  & intenliis 
color  caeruleus  extrahitur.  22  / 

Vitrum  ubique  parari  potcft.  Vrxfat  jjutb. 
quam  proxime  accedit  ad  omne  genus  mi- 
neralium*ibid.  An  cafu  inventum  fit,  ibid • 
An  malleabile  confici  poflit , 268.  fcqq. 
Liqucfcit  non  calciaatur,^.  An  rcdle  in^ 
ter  mineralia  annumeretur , 140.  ftqq». 
quamdiu  in  ienc  valido  perfeverarc  opor- 
teat, 116.  Ab  omni  metallo  tingitur,  3 19. 
Communc,x8.  e?*  feqq.  Candidum  ut  fiat, 
ibid.  Commune  ut  elaboretur.  *! 1 

\ Vitrum  Venetum  veneno  diflolvitur  , 24;, 

' & fal- ' 

Vitrum  Cupri,  377.  Plumbi,  120.123.  Stan- 
ni.  577 

Vitrum  plumbi  ut  elaboretur.  124 

Victum  plumbi  calore  fmaragdi  admiran- 
do. Uf.  116 

| Ultraraarinus  color  vel  Cyaneus.  66.2oq 

Z.  * 

I Zaffera quid  fit , 927.  Unde  nomen  habeat, 
552.  An  terra  fit,  ibid.  Vitrum  tingit  co- 
lore caeruleo,  327.  Nuperae  inventionis  re* 
exiftimatur,  328.  Ex  Germania  advehitur, 
ibid.  Conjcdtura  circa  ejus  confe&io- 
mcm.  329.0?*  feqq. 
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DUnt  hos  alibi  haremus , dutn  typographus 
abeft,  opera  expettationew  noflram  vel 
morantur  vel  fallunt yirrep ferunt  nonnulla , qua 
vel  lyncaos  fallerent  , nonnulla  qua  excufari 
nulla  ratione  pojfunt  : aede  illis  quidem  nonefl 
tur  multum  laboremus , quis  enim  bona  mentis 
fgYh  ferat  erratum  circa  apices  Uterarum  ? reli- 
qua pro  candore  tuo  eo , qui  [equitur  ordine  cor - 
tigas  etiam  atque  etiam  rogamus. 
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